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D'UNE COLLECTION 

DE MINÉRAUX. 

DIX-SEPTIÈME GENRE. 

CUIVRE. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 
CUIVRE NATIF. 
Caractères définis. 

■ JOHV. 

jinafyse. Cmrre 99)8o. 

Trace de fer et d'or. 0,20. 

ioo,oo. 

Forme primitive. Le cube. 
Clivage. Indistinct. 
Pesanteur êpécifi4jue. 8,5844. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Dissolution bleue par Tammoniaque. Fusi- 
ble â une haute chaleur. 



2 CUIVRE NATIF. 

Caêêure. Se laisse couper et déchirer. Sa ductilité est 
plus grande que celle du fer , de 1 etain et du plomb, 
^ Dureté, Moindre que celle de l'acier et du platine , plus 
grande que celle de largent, de Tor, de Tétain etduplomb. 

Couleur. Rouge-jaunâtre ; éclat moindre que celui du 
platine et de l'acier , de l'argent et de l'or ; supérieur à celui 
de l'étain et du plomb. - 

l''® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. o\ 

Octaèdre régulier. ( Octaèdre , Haûy.) 

1. Jaune-rougeâtre , petits cristaux nets, disséminés sur 
du fer hydro-oxidé brun et du quarz amorphe 3 mines de la 
Banque , Ekathérinebourg , Sibérie. 

2. Jaune luisant, très-petits cristaux étroitement enga- 
gés entre eux , sur fer hydro-oxidé jaunâtre ; mines de la 
Banque. 

3. Jaune vif, petits cristaux , avec cuivre natif ramu- 
leux , sur du quarz 5 Herrengrund, Neusohl , Hongrie. 

2™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a\ 

Cube dont les angle* sont tronqués. (Cubo-octaédre , Haûy.) 

4. Rouge-jaunâtre, vijf, cristaux dont les uns sont alon- 
gés dans la direction d'une des arêtes-du cube ^ et d'autres 
dans lesquels les faces de l'octaèdre sont les faces domi- 
nantes , avec un peu de quarz amorphe; Cornouailles. 

3™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSF-NTATIF. p b\ 



Le cube, émarginé sur toute* le* arêtes. (Cubo-dodécaédre , 

Haûy. ) 



CUIVRE HATIF. 
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4™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p h' a\ 

La variété cubo-octaidre , dans laquelle les arêtes du cube 
sont émarginées. (Triforme , Haùy. ) 

5™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p b' b* a\ 

La variété cubo-octaèdre , dont les arêtes du cube sont tri- 
émarginées. (Fig. 2, pl. LIX.) 

5. Rouge vif, cristaux appartenant à ces diverses variétés 
dont les uns ont des dimensions symétriques , et d'autres 
sont alongés ou aplatis , engagés entre eux , et formant des 
rameaux , sur chaux carbonatée lamellaire blanche ; mines 
de la Banque , Ekathérinèbourg , Sibérie. 

6. Rouge vif, cristaux alongés et aplatis , formant des 
rameaux, sur chaux carbonatée lamellaire blanche; mines 
de la Banque. 

7. Rouge vif, cristaux groupés en forme de rameau, avec 
chaux carbonatée lamellaire blanc-verdâtre ; mines de la 
Banque. 

8. Rouge cuivreux , cristaux dont les faces sont en par- 
tie souillées d'une légère couche verdatre ; quelques-uns des 
cristaux de la variété triforme sont joints à des cristaux plus 
petits de la même forme , la face de jonction est parallèle 
à une de celles de Toctaèdre , et le petit cristal parait avoir 
tourné autour d'un axe perpendiculaire à cette face d'un 
angle de 180° en partant d'une position parallèle; miqes 
de la Banque. 

6™* VARlèrÉ, SIGNE REPR. DV CRISTAL ÉLÉM. p A* A' a\ 



Axe de révolution perpendiculaire à F une des faces de 
Foctaèdre. (Fig. 3, pl. LIX.) 



4 CUIVRE NATIF. 

9. Rouge cuivreux, cristaux simples et maclés^ dont 
quelques-unes des faces sont recouvertes d'une légère cou- 
che verdâtré; les cristaux maclés sont alongés et aplatis 
dune manière inégale; mines de la Banque , Ekathérine- 
bourg , Sibérie. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPR. DU CRISTAL ÉLEM. b\ 

Axe de révolution perpendiculaire à une des faces de 
Foctaèdre. (Fig. 4 , pl. LIX. ) 

10. Rouge-cuivreux, cristaux nets, offrant la forme 
d une double pyramide hexaèdre obtuse , toutes les autres 
faces étant oblitérées , sur quarz , avec de petites lamés ir- 
régulières de cuivre natif; Cornouailles. 

11. Rouge-cuivreux, cristaux nets, dont quelques-uns 
sont alongés dans.la direction de deux des bords opposés de 
la base commune des deux pyramides ; Cornouailles. 

12. Jaune-rougeâtre , petits cristaux dont plusieurs of- 
frent des angles rentrans à l'endroit des angles de la base 
commune des deux pyramides , sur cuivre oxidulé mame- 
lonné; mines de la Banque. 

13. Jaune-rougeâtre, cristaux engagés entre eux, avec 
cuivre oxidulé rouge, offrant quelques petits octaèdres, et 
quarz blanc-grisâtre granulaire ; Cornouailles^ 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

14. Rouge-jaunâtre et brun d la surface, cristaux indis- 
tincts qui se rapportent à la variété précédente, avec chaux 
carbonatée grano-lamellaire ; mines de la Banque. 

15. Jaune-rougeâtre, petits cristaux indistincts, enduits 
de cuivre oxidulé ; Cornouailles. 

16. Brun à la surface y petits cristaux indistincts , for- 
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mant de petites touffes ramifiées , sur chaux carbonatée et 
fer sulfuré; Herrengrund, Hongrie. 

] 7. Rouge y en fils déliés 5 courbés et croisés dans toutes 
sortes de directions ; Bannat. 

Ce morceau vient probablement d'une fonderie. 

18. Jaune-rougeâtre vif, petit amas ramuleux de cris- 
taux indistincts, avec quelques grains de quarz; Cornouailles. 

19. Jaune-rougeâtre, vif etterne,cristaux indistincts , sur 
fer bydro-oxidé jaune-brunâtre, terreux; minesde l^Banque, 
Ekathérinebourg , Sibérie. 

20. Jaune-rougeâtre vif, petits cristaux indistincts , 
avec fer carbonaté en cristaux arrondis , sur quarz amorphe, 
recouvert d^une couche assez épaisse de fer hydro-oxidé 
jaune-brunâtre, terreux ; mines de la Banque. 

21. Jaune-rougeâtre très-vif , très-petits cristaux indis- 
tincts , disséminés sur du quarz ; Cornouailles. 

22. Rouge , cristaux indistincts, engagés entre eux , avec 
quarz blanc-grisâtre ; Cornouailles. 

ù5. Rouge , cristaux indistincts , dans la chaux carbona- 
tée grossière, avec cuivre sulfuré; mines de la Banque. 

24. Rouge, réticulaire et ramuleux, avec quarz blanc 
amorphe ; Cornouailles. 

25. Jaune-rougeâtre, et brun à la surf ace, petits rameaux 
déliés, avec quarz amorphe; Cornouailles. 

26. Rouge, ramuleux, avec cuivre oxidulé, rouge de rubis, 
cubique , et heulandite en petits cristaux de la troisième 
variété; Nalsoe, Féroé*. 

Ce mol4|îKiu est un don de Son Altesse Royale le prince 
Christian de Danemarck. 

27. Ramuleux, et en petites masses arrondies, recou- 
vertes d'un enduit noirâtre , d'un aspect bitumineux , et de 
cuivre hydrosiliceux vert-bleuâtre ; Mexique. 

28. Ramuleux, divergent, entièrement recouvert de cui- 
vre carbonaté vert ; Hongrie. 

5 . 2. 
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29. Ramuleux , jaune-rougeâtre^ avec quar2 amorphe 
blanc-grisâtre ; Cornouailles. 

30. Ramuleux , reçouvert de cuivre oxidulé et de cuivre 
carbonate vert j Cornouailles. 

3 1. Rouge-jaunâtre , rameaux déliés , avec un peu d'ar- 
gile adhérant au morceau; Cornouailles. 

52. Roiige-jaunâtre , en forme de réseau, sur quarz 
blanc-grisâtre amorphe; Cornouailles. 

33. Rôuge , ramuleux et réticulaire , en petites branches 
déliées et croisées dans toutes les directions ; Cornouailles. 

34. Rouge , tameaux courts , confusément engagés en- 
tre eux , avec cuivre oxidtilé et un peu de quarz ; Cor- 
nouailles. 

35. Rouge-jaunâtre , et gris de fer , en rameaux déliés et 
touflus, formés de cristaux indistincts; Cornouailles. 

36. Rouge-jaunâtre et brun d la surface, en épis, 
foriiiés -pat un empilement régulier de petits octaèdres^ 
Hongrie. 

37. Rouge-jatmâtre et rougeâtre , imitant une petite 
touffe de feuilles, formées d'une agrégation régulière de pe- 
tits cristaux de la septième variété, offrant la forme d une 
double pyramide hexaèdre obtuse; Cornouailles. 

38. Ramuleux , entièrement recouvert de cuivre carbo- 
naté vert ; Rheinbreitbtch , duché de Berg. 

39. Rouge-brunâttê , filathenteux , en fils déliés croisés , 
avec quarz prisméj Cornouailles. 

40. Rouge-brunâtre et brun , granuliforme , avec un peu 
de quarz prismé blanc 5 Cornouailles. * 

41. Rouge-jaunâtre vif , très-petits cristaux indistincts , 
formant de petits rameaux, sur du fer hydrô-oxidé brun, 
terreux; Cornouailles. 

42. Jaune, filamenteux, en fils entrelacés de la plus 
grande délicatesse, avec un peti de cuivre oxidulé, sur 
chaux carbonatée grossière; Dillenburg. 
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45. Brun clair, petits cristaux indistincts^ formant de 
petite» masses, sur du fer hydro-oxidé brun, terreui; mines 
de la Banque, Ekathérinebourg, Sibérie. 

44. Rouge-jaUnâtre , petits cristaux indistincts, dissé- 
minés dans un {leu de chaux carbonatée blanche lamellaire; 
mine F riedrichsminder , Nummedal , Norwége. 

45. Lamellifvnm , jaMne et rouge-jaunâtre feuille irré- 
gulièrement découpée } Gornouailtes. 

46. Petites lames jaunes et rouges , formant deux gran- 
des feuilles découpées irrégulièrement ; Cornouailles. 

Il est probable qu'elles ont passé par le feu. 

47. Rouge , lames minces , irréguliéres , disséminées sur 
pierre calcaire jaunâtre; Colivan, Sibérie. 

48. Maêsif, rouge-jaunâtre , sur cuivre oxidulé mas- 
sif, recouvert en partie de cuivre carbonaté vert ; Mexique. 

49. Rouge-jaunâtre , avec cuivre oxidulé massif, recou- 
vert d'un peu de cuivre carbonaté vert , et chaux carbonatée 
laminaire; Mexique. 

50. Plaque polie, offrant de larges taches de cuivre natif 
et aussi de cuivre carbonaté vert ; Oberstein , Palatinat. 

51. Plaque polie, offrant sur un fond de cuivre carbonaté 
vert de petites taches ramifiées de cuivre natif; Herren- 
grund , Hongrie. 

52. Masse arrondie , formée dé couches concentriques, 
( Cuivre de cémentation. ) 

55. Plaque mince, creuse, conchoïdale, rouge-brunâtre, 
et mamelonnée à la surface. (Cuivre de cémentation. ) 

Annotations, 

Les cristaux de cuivre natif sont rarement très-réguliers , 
leurs faces ont ordinairement des étendues très-dispropor- 
tionnées , et ils sont en général groupés en forme de ra- 
meaux. La variété la plus intéressante , et que ne présente 
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jusqu'à présent aucune autre substance, est celle qui ré- 
sulte d'un macle de la modification A% aplati dans la direc- 
tion de Taxe de révolution, et qui offre alors la forme d une 
double pyramide droite hexaèdre obtuse. Un tel solide pa- 
rait d'abord incompatible avec la forme primitive du cuivre 
natif , et pour comprendre comment il peut en dériver , il 
faut observer que dans la modification les six faces qui 
se rencontrent à chaque angle solide du cube , peuvent être 
considérées comme appartenant au sommet d'une pyramide 
hexaèdre droite , parce que les six incidences autour du 
point de concours sont égales. Cette propriété n'appartient 
pas exclusivement à l'icositétraèdre , dont le signe cristal- 
lographique est b\ Il est facile de prouver qu'elle existe 

JL J. Jl 

, p m n 

aussi pour les six faces de la modification [h h b ) qui rem- 
placent chaque angle solide du cube, toutes les fois que 
l'une des quantités p^m^n est égale à la moitié de la somme 
des deux autres. 
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DEUXIÈME ESPÈCE. 



CUIVRE PYRITEUX. 



Caractère* définie. 



Anal. Cuivre. 33, i3. . 3o. 



H. ROSE. R. PHILLIPS. 



Formule oliimique. 
CaS + FeS5. 



Fer. • • 3o. . • 32, 20. 
Soufre. 36,52. • 35, 1 6. 
99>64:. 97,36. 



Forme primitive. Prisme droit a bases carrées, dans le- 
quel le rapport d'un des côtés de la base à là hauteur est à 
peu près celui des nombres 5 et 7. 

Clivage, Parallèle aux faces de la modification a*; il y a 
aussi un clivage parallèle d la base de la forme primitive , 
mais moins net. 

Pesanteur spécifiqm . 4,169. 



Chimiques. En partie soluble dans Tacide nitrique, la 
solution est verte. Au chalumeau il se fond d*abord en un 
globule noir , qui après un peu de temps devient attirable 
à Taimant ; avec le borax donne un globule de cuivre. 

Cassure, Raboteuse , conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la 
chaux phosphatée. 

Couleur. Jaune de laiton; lustre métallique. 

1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. b\ 

Octaèdre à ba^e carrée, (Fig. 2, pl. LIX. ) 



Caractères indéfinis. 



lo CUIVRE PYRITE13X. 

T. Violet et irisé à la surface , gros cristaux nets, formés 
par la superposition de plusieurs cristaux plats, maclés pa- 
rallèlement à Tune des faces de la pyramide , avec de petits 
cristaux de quarzprismé très-brillans , et quelques cristaux 
jaunâtres et translucides de chaux carbonatée dodécaèdre ; 
Gross-Kammsdorf , Thuringe. 

3. Cristaux assez gros, engagés entre eux , revêtus d'une 
légère couche de*cuivre carbonaté vert , avec de petits cris- 
taux de fer sulfuré de la variété trifôrme ; comté de Sayn. 

3. Jaune de laiton , petits cristaux brillans , engagés entre 
eux , et disséminés sur du quarz gris-bleuàtre , avec chaux 
fluatée et plomb sulfuré cubique ; mine d'Ecton , StaflFord- 
shire, Angleterre. 

2™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\ 

Octaèdre à hase carrée. (Fig. 3 , pl. LIX. ) 

3ino VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a* b\ 

Za variété précédente , dont les arêtes ohliqms sont émar- 
ginées. (Fig. 4 , pl. LIX. ) 

4. Jaune de laiton, petits cristaux, avec fer sulfuré cu- 
bique et cubo-octaèdre , sur chaux carbonatée magnésienne 
blanche , en rhomboïdes contiwrnés, entassés, et quelques 
petits cristaux de quarz prism^n^te.^Marie aux-Mines, dans 
les Vosges. 

5. Jaune de laiton éclatant , cristaux engagés entre eux , 
et disséminés sur un groupe de chaux carbonatée magné- 
sienne , en cristaux dodécaèdres creux , formés d'une agré- 
gation régulière de petits cristaux primitifs , avec quarz 
prismé et fer sulfuré cubique; Himmelsfiirst , Freyberg, 
Saxe. 
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6. Richement irisé à la surface, cristaux engagés entre 
eux 9 sur baryte sulfatée crétée , reposant sur la chaux 
carbooatée laminaire blanc-grisâtre ; mine d'Ectoa , Staf- 
fordshire. 

7. Jaune-verdAtre , petits cristaux engagés entre eux , sur 
upe masse globiforipe de baryte sulfatée d'uu blanc mat , 
reposant sur du cuivre pyriteux mamelonné ; mined'Ecton. 

8. Jaune de laiton ^ cristaux assez gros, dans lesquels 
quatre des faces de Toctaèdre a* ont beaucoup plus d'étendue 
que les quatre autres , ce qui donne aux cristaux Taspect 
d'un tétraèdre ; Ste. -Agnès, Cornouailles. 

9. Jaune de laiton , petits cristaux engagés entre eux , et 
disséminés sur un groupe de cristaux de chaux carbonatée 
de la variété p reposant sur du quarz amorphe , avec 
quelques mamelons de cuivre pyriteux ; mine d'Ecton. 

10. Jaune de laiton éclatant, cristaux nets, offrant l'as- 
pect d'un tétraèdre épointé , sur des lames minces, croisées 
de baryte sulfatée , recouvertes des deux côtés de petits cris 
taux brillans de quarz hyalin prismé, et de chaux carbo- 
natée dodécaèdre; Schemnitz, Hongrie. 

11. Jaune de laiton éclatant, cristaux maclés, engagés 
entre eux , avec chaux carbonatée dodécaèdre , sur chaux 
carbonatée lamellaire^ Himmelsfurst, Freyberg,Saxe. 

4"**» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a\ 

La seconde variété, dans laqtielle les sommets de V octaèdre 
sont remplacés par un plan perpendiculaire à Vaxe, 
(Fig.5,pl.LIX.) 

0. 

12. Jaune de laiton très-éclatant , cristaux nets, assez 
gros , sur du quarz prismé , tapissant les parois intérieures 
des cavités d'un talc chlorite , contenant du cuivre pyriteux 
amorphe ; Ste. -Agnès , Cornouailles. 
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13. Jaune de laiton éclatant , cristaux nets , recouvrant 
presqu'entièrement des globules de baryte sulfatée crêtée , 
sur cuivre pyriteux amorphe j mine d'Ecton, Staff ordshire. 

14. Jaune de laiton très-éclatant , petits cristaux nets, 
dont quelques-uns maclés , sur un groupe de cristaux indis- 
tincts de chaux carbonatée, avec baryte sulfatée crêtée, cou- 
leur de chair, et chaux fluatée cubique jaune et blanche; 
Gersdorf , Saxe. 

5"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, h' a' a\ 

La seconde variété, émarginée à V endroit des arêtes ohli- 
qms de F octaèdre h\ (Fig. 6, pl. LIX. ) 

15. Jaune de laiton, cristaux assez gros, dans lesquels 
quatre des faces i5' ont beaucoup plus d'étendue que les 
quatre autres , ce qui donne aux cristaux Taspect d'un té- 
traèdre épointé , avec fer sulfuré cubique , sur un groupe 
de quarz hyalin prismé; Ste. -Agnès, Cornouailles. 

6°*« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a\ 

La troisième variété y augmentée des faces de la modifica- 
tion b\ (Fig. 7 , pl. LIX. ) 

16. Jaune de laiton, légèrement irisé à la surface, cris- 
taux engagés entre eux , formant de petites masses dissé- 
minées sur un groupe de cristaux de chaux carbonatée 
dodécaèdre , blanc-grisâtre , translucide , reposant sur une 
couche mince formée de chaux carbonatée magnésienne 
primitive, avec plomb sulfuré cubo-octaèdre, fer sulfuré 
cubique et zinc sulfuré laminaire, à la base;'*l||austhal , 
Hartz. 

17. Jaune de laiton et irisé, petits cristaux nets, en- 
gagés entre eux , et disséminés sur baryte sulfatée crêtée , 
avec cuivre pyriteux amorphe; mine d'Ecton. 
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7™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h\ 

Prisme à bases carrées ^ dont les bords et les angles sont 
remplacés. ( Fig. 8, pl. LIX. ) 

18. Irisé à la surface, et jaune de laiton éclatant dans la 
cassure , cristaux assez gros et réguliers y aplatis parallèle- 
ment à la facej9^ sur un groupe de quarz prismé blanchâ- 
tre , ayec quelques cristaux de chaux fluatée cubique blan- 
che, translucide ; Comouailles. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

19. Irisé, gros cristaux indistincts, avec des cristaux 
très-nets de chaux fluatée cubo-dodécaèdre et bordée , et 
quarz prismé , sur une gangue talqueuse; Ste.-Agnès , Cor- 
nouailles. 

20. Jaune yif , petits grains , disséminés dans du fer, 
hydro-oxidé brun, terreux; Siegen , Nassau. 

2 1 . Mamelonné , vert-bleuâtre à la surface; Cook's Kit- 
chen , Cornouailles. 

22. Irisé à la surface , avec fer carbonaté brun clair, en 
rhomboïdes primitifs contournés ; Gross-Kammsdorf, Thu- 
riuge. 

23. Dendrttique, nuancé de diverses couleurs, à surface 
polie ; Gross-Kammsdorf. 

24. Jaune-grisâtre , d'un poli naturel , sur quarz blan- 
châtre mélangé de fer carbonaté lamellaire brunâtre; Claus- 
thal , Hartz. 

25. Massif, jaune, d'un poli naturel , offrant une cas- 
sure légèrement conchoïdale ; Cornouailles. 

26. Jaune de laiton, et irisé, avec schéelin ferruginé 
aciculaire, et quarz .amorphe ; Johanngeorgenstadt ,Saxe. 
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27.il/iw*î/ijaune de laiton, avec zinc sulfuré fibreux noir, 
ressemblant beaucoup à la tourmaline ; comté de Sayn. 

28. Jaune de laiton trés-éclatant, offrant des faces de 
clivage très-brillantes, avec chaux carbonatée blanche, mé- 
langée d'asbeste vert pâle ; Tyrol. 

29. Jaune de laiton éclatant, en partie recouvert d'un 
peu de cuivre carbonaté vert; Guetamo , Mexique, 

30. Jaune de laiton et irisé, avec chaux carbonatée lami- 
naire blanc-grisâtre ; Fahlun , Suède. 

31. Jaune, avec cuivre pyriteux sélénifère; Fahlun. 

32. Jaune, en grains disséminés dans la gangue ; Nor- 
wège. 

33. Jaune de laiton , d'une texture grano-lamellaire , sur 
plomb sulfuré argentifère lamellaire; Sabla, Suède. 

Annotations^ 

' M. Beudant a donné pour représenter la composition chi- 
mique de cette substance, la formule CwS' Fe S'; elle s'ac- 
corde avec le résultat de l'analyse aussi bien que celle qui 
a été citée ici d'après Berzélius ; l'une et l'autre indiquent 
qu'il entre dans le cuivre pyriteux un atome de cuivre , un 
atome de fer , et quatre atomes de soufre ; et l'on pourrait 
encore employer la formule CuS^ -\-FeS qui exprime la 
même chose. Pour faire un choix entre ces diverses expres- 
sions, on doit se laisser guider par l'analogie. Or , oh sait 
que l'alumine qui contient trois atomes d'oxigène , et qui 
est isomorphe avec le trioxide de fer, joue quelquefois le 
rôle d'acide ; en considérant donc le cuivre pyriteux comme 
un sulfo-sel , ce qui parait être la supposition la plus sim- 
ple , on sera naturellement conduit à la formule adoptée 
par M. Beraélius. 



TROISIÈME ESPÈCE. 



CUIVRE PTRITEUX ARSENICAL. 

Caraetèreê définis» 

jinalyêê. M. Henckel y a trouyé 4o pour ceut de cuivre , 
avec du fer , de l'arsenic et da soufre. 
Pesanteur spéct figue. 4^5. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques, Exposé au chalumeau , donne des vapeurs 
arsenicales , et se fond en un globule gris-noirâtre. 

Cassure. Granulaire , et d'un blanc-jaunâtre éclatant. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la 
chaux fluatée. 

Couleur. Le blanc métallique , mais se ternit bientôt par 
lexposition à Tair. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Amorphe ^h\me d'argent ^dWe légère teinte jau- 
nâtre, dans la cassure , et terne dans les autres parties , 
avec de petits cristaux de cuivre sulfuré^ et quarz; Ekathé- 
rinebourg, Sibérie. 

2. Blanc d'argent , avec cuivre pyriteux irisé ; mine Lo- 
renz Gegentrumm , Halsbrûcke, Freyberg, Saxe: 

5. Blanc-grisâtre • sur cuivre sulfuré massif; Huel Gor- 
land, Comouailles. 

Annotations. 

Cette substance est celle que Werner avait nommée 
weiss-kupfererz. Il parait assez probable , d'après les carac- 
tères cités j qu elle peut être considérée comme une variété 
de cuivre gris. 
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QUATRIÈME ESPÈCE. 

CUIVRE PYRITEUX HÉPATIQUE. 
Caractères définis. 

RICHARD PHILLIPS. Formule ohîmique. 
y^wa/y*c. Cuivre. . . 61,07. FcS»+4CuS. 
Fer. . . . i4. . 
Soufre. . . 23,75. 
Silice. . . . o,5o. 

99î32. 

De rile de Ross, lac de Killarney. 

Forme primitive. Le cube. 

Clivage. Quelques indices dans la direction des faces de 
l'octaèdre régulier. 

Pesanteur spécifiqm. 5,oo3. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Exposé à l'action du chalumeau, se fond en 
un globule qui agit fortement sur Taiguille aimantée. 

Cassure. Inégale, conchoïdale, d'une teinte ordinaire- 
ment rougeâtre. 

Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayée par la chaux 
fluatée. 

Couleur. Intermédiaire entre le rouge-cuivreux et le 
brun j lustre métallique. 

l'o VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉM. 

Le cube, (Fig. 1 , pl. LIX.) 
Axe de révolution parallèle à Fune des diagonales du cube. 
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^me VABlÊCft; SIGNE REFBÉSENTAT. DU CRISTAL ÉLÉM. p a'. 

Le cuhe , dont le* angles solide* sont tronqués. ( Fig. 2 ^ 
pl. LIX. ) 

Jxe de révolution parallèle à Vune des diagonales du cuhe. 

1. Vert bronzé, grands cristaux engagés entre euxj 
Cook's Kitchen, Cornouailles. 

2. Vert-noirâtre, petits cristaux à faces légèrement bom- 
bées, engagés entre eux, avec cuiyre pyriteux, sur du 
quarz; Cook's Kitchen. 

S"** VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' b^. 

La variété précédente , dans laquelle les bords du cube sont 
doublement émarginéspar des faces dont on n'apumesi^ 
rer T inclinaison sur les faces du cube. ( Fig. 3 , pl.LX. ) 

'3. Violet-noirâtre, cristaux étroitement engagés entre 
eux, sur quarz ferruginé, avec cuivre pyriteux; Cook s 
Kitchen. 

4ine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' U^.. 

La seconde variété, émarginée à tendroit des intersections 
des faces p et a\ (Fig. 4 , pl. LX.) 

4. Violet-noirâtre , petits cristaux , avec tennantite et 
quarz, sur cuivre pyriteux amorphe; Cook's Kitchen. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

5. Violet-noirâtre et irisé , cristaux indistincts sur pierre 
de corne; Schlangenberg , Sibérie. 
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6. Amorphe, violet-rougeàtre , avec fer carbpnaté et 
cuivre carbonaté vert ; Kupferberg , Silésie. 

7. Rouge violet, et vert-bleuâtre , avec cuivre pyriteux , 
et quarz amorphe ; Orawitza, Bannat. 

8. Violet-rougeâtre , sur marne ; Sibérie. 

9. Violet-rougeâtre, avec cuivre carbonaté vert j et cuivre 
carbonaté bleu ; Saalfeld , Thuringe. 

Annotations. 

Cette espèce est composée des mêmes principes que le 
cuivre pyriteux, mais dans des proportions différentes; elle 
peut encore être considérée comme un sulfo-sel , mais 
alors il faut admettre que le bisulfure de fer joue ici le rôle 
d'acide. 

Haûy avait classé cette substance comme une variété al- 
térée de cuivre pyriteut. Elle diffère essentiellement de 
cette dernière espèce , non-seulement par l'analyse , mais 
aussi par la forme et la pesanteur spécifique. 



CINQUIÈME ESPÈCE. 



CUIVRE GRIS. 
Caractères définis. 

KLÀPROTH. KLAPROTH. BBRTHIBR. 

Anahfse, CuÎTre. . . 48. . . 37, 5o. . 39,2. 

Arsenic. . lé. . . . . 25. . 

Antimoine. . • . 22.00. • 4,3. 

Sottfïre. . . 10. . . 28.00. . 22^8. 

Fer. . . . 25, 5o. . 3,25. . 4,5. 

Argent. . . 5o. . o,25. . 1. . 

ZilliD. ... . . 5.00, . . . 

98,00. 96,00. 96,8. 

De Freyberg. De Kapniek. DeMarkireh. 

Porme primitive. Tétraècke régulier. 
Clivage, S'obtient difiScilement parallèlement aux faces 
primitives et à celles de la modification a\ 
Pesanteur spécifique* 4,798... 5, io4. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Réductible au chalumeau , en un bouton mé- 
tallique qui contient du cuivre; mais les variétés antimoni- 
fères et arsenifères se comportent diversement , les unes 
dégagent dë Tantimoine , et les autres de Tarsenic pendant 
]e grillage. 

Cassure. Conchoïdsde, éclatante. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée. 

Coulêftré Gris d'acier et gris-noirâtre ; lustre métallique. 

VARTÉTi , SIGNE REPRÉSENTATIF, p. 

Tétraèdre régulier. (Primitif, Haûy.) 



20 



CUIVRE GRIS. 



2™* VARIÉTÉ , SIGNE R£PR. DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE, p. 

Axe de révolution perpendiculaire à fune des faces p. 
( Fig. 2 , pl. LX. ) 

1. Gris de fer éclatant, cristaux simples et maclés, à faces 
uu peu bombées , avec de petits cristaux de fer sulfuré , 
zinc sulfuré laminaire brun , et quarz hyalin prismé; Kap- 
nick, Transylvanie. 

3ine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, fi'. 

La forme primitive dont chaque face est masquée par une 
pyramide triangulaire obtuse, (Dodécaèdre, Haûy.) 

2. Noirâtre , très-gros cristaux, à faces raboteuses, avec 
fer sulfuré cubique et un peu de cuivre pyriteux ; Cook's 
Kitchen , Cornouailles. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p A'. 

La forme primitive ^ dont chaque bord est doublement émar- 
giné. (Encadré , Haûy. ) 

3. Gris de fer, i)etits cristaux dont quelques-uns appar- 
tiennent à la première variété, avec fer sulfuré dodécaèdre, 
sur une agglomération de petits cristaux de spath perlé pri- 
mitif , formant des dodécaèdres à triangles scalènes, et 
quarz hyalin prismé ; Clausthal , Hartz. 

4. Gris d'acier éclatant, cristaux nets, dont quelques- 
uns appartiennent à la variété apophane, avec zinc sulfuré 
triforme, jaune-brunâtre, translucide, de petits cristaux de 
bournonite de la quatrième variété et quarz hyalin prismé ; 
Kapnick. 
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VABIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p i' a\ 

La forme prtmitiôe, éniarginde êur les arêtes, et dont les an- 
gkssolideê sont remplacés chacun par trois faces. (Fig. 5, 
pl. LX. ) 

5. Gris d'acier , petits cristaux disséminés sur du ûuiyre 
pyriteux ; Cook's Kitchen , Cornouailles. 

6"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. J' a'. 

La variété encadrée , augmentée des faces de la modifica- 
tion a'. (Apophane , Haûy.) 

6. Gris de fer , cristaux assez gros, engagés entre eux , 
dans lesquels les faces primitives sont un peu raboteuses ; 
avec de gros cristaux arrondis de zinc sulfuré jaune-bru- 
nâtre, fer sulfuré dodécaèdre, plomb sulfuré et baryte sulfa- 
tée primitive blanche, transparente ; Kapnick ,Transylvanie. 

7. Gris d'acier , cristaux nets, groupés , accompagnés de 
fer sulfuré dodécaèdre , de zinc sulfuré brun , translucide , 
en cristaux indistincts , et d'un peu de quarz; Kapnick. 

8. Gris-noirâtre, cristaux nets, assez gros, engagés entre 
eux, avec de gros cristaux de cuivre pyriteux, de petits cris- 
taux de feT sulfuré dodécaèdre , et quarz prismé; Kapnick. 

9. Gris de fer , cristaux nets , avec quarz hyalin prismé , 
fer carbonaté primitif jaunâtre, en petits cristaux entassés; 
Zilla , Clausthal , Hartz. 

10. Gris d'acier éclatant, cristaux nets dont quelques- 
uns appartiennent à la variété triépointée , avec fer sulfuré 
enpetits'cristaux arrondis (1), zinc sulfuré noirâtre, et quarz 
hyalin prismé; Kapnick. 



(i) Ces petits cristaux se clivent facilement parallèlement aux, faces du 
oabe. 

5 3. 
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11. Gris de fer éclatant, gros cristaux engagés entre 
eux, sur cuivre gris amorphe, accompagné de quelques 
cristaux de fer sulfuré dodécaèdre et d un peu de quarz ; 
Kapnick , Transylvanie. 

12. Gris d'acier éclatant , gros cristaux dont quelques- 
uns sont recouverts d'une couche de cuivre pyriteux irisé , 
sur cuivre gris amorphe, avec un peu de spath perlé , en 
rhomboïdes primitifs contournés; Dillenburg , Nassau. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p h' ¥, 

La première variété, dont toutes le* arêtes sont tri-émar gi- 
flées. (Fig. 4 , pl. LX.) 

'i3. Cristaux nets, presqu'entiérement recouverts d'une 
couche de cuivre pyriteux d'un beau jaune , avec cristaux 
nets de plomb sulfuré cubo-octaédre et triforme , sur fer 
carbonaté brun clair, en rhomboïdes primitifs contournés; 
Zilla , Glausthal , Hartz. 

14. Cristaux nets, d'un volume assez considérable , en- 
tièrement recouverts d'une légère couche de cuivre pyri- 
teux irisé, sur fer carbonaté lamellaire jaune-brunâtre, avec 
spath perlé, en petits rhomboïdes primitifs contournés, et 
un peu de plomb sulfuré; Zilla. 

gma VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p b' a\ 

La variété précédente , augmentée des face» de la modifica^ 
tion a'. (Fig. 5, pl. LX. ) 

15. Gris d'acier éclatant, cristaux nets , de différentes 
grandeurs , sur quarz amorphe blanchâtre , avec de petits 
cristaux lenticulaires de fer carbonaté ; comté de Sayn. 
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16. Gris bronzé , cristaux nets , dans lesquels toutes les 
&oe8 secondaires sont petites , avec plomb sulfuré cubo- 
octaèdre , fer sulfuré dodécaèdre , cristaux maclés de zinc 
sulfuré, et quarz prismé ; Kapnick , Transylvanie. 

j»»e VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p Ètaa. 

La variété précédente , augmentée des faces de la modificor- 
tion a . (Bifère, Haûy.) 

17. Gris de fer, petits cristaux très-serrés, sur cuivre 
sulfuré et quarz , avec quelques petits cristaux de fer sulfuré 
cubique} Gook*s Kitcheu , Cornouailles. 

18. Gris d'acier éclatant , cristaux nets dont quelques^ 
ans appartiennent à des variétés plus simples, sur cuivre 
gris amorphe ; avec de petits cristaux indistincts de fer 
ndfuré cubique et de mercure sulfuré ; Moschellandsberg , 
Palatinat. 

19. Gris-noirâtre, légèrement irisé â la surface, cris, 
taux nets, dont plusieurs appartiennent à des variétés plus 
simples , avec cuivre gris amorphe , quarz et cuivre carbo- ^ 
naté vert terreux; Gook s Kitchen. 

10"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p lilta^a^a. 

La variité précédente , augmentée de» faces de la modifica- 
tion a". {Fig. 6 y pl. LX.) 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p H aa{ï>É è), 

La variété bifere, augmentée des faces de la modifica- 
tion{ (Fig.7,pl.LX.) 

30. Gris d'acier éclatant, petits cristaux nets, sur cuivre 
ulfuré amorphe , avec mercure natif coulant , et fer carbo- 
naté mamelonné ; Moschellandsberg. 
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21. Gris d acier très-éclatant , petits cristaux tapissant 
les cavités d'un morceau de cuivre pyriteux botryoïde, irisé ; 
Cook's Kitchen , Cornouailles. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

22. Amorphe, gris de fer, dans le fer carbonaté blanc- 
jaunâtre laminaire , avec spath perlé , en petits rhomboïdes 
primitifs contournés, blancs, éclatans, et un peu de cuivre 
pyriteux granuliforme ; Neudorf , Andreasberg , Hartz. 

25. Gris de fer, avec chaux carbonatée et cuivre pyri- 
teux 5 Mexique. 

24. Gris de plomb , avec fer hydro-oxidé brun, terreux , 
fer carbonaté lamellaire, et un peu de cuivre carbonaté 
bleu ; Saalfeld , Thuringe. 

25. Gris bronzé , en partie recouvert d'une légère couche 
de cuivre carbonaté vert mamelonné , avec cuivre carbonaté 
bleu , en petits cristaux très-brillans , et fer hydro-oxidé 
jaune-brunâtre; Bérésof, Ekathérinebourg , Sibérie. 

CUIVRE GRIS ANTIMONIFÈRE. 

I" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a* a\ 

Dodécaèdre rhomhoïdal , dont les quatre angles solides , 
formés par la réunion de trois plans ^ qui correspondent 
au sommet du tétraèdre , sont remplacés chacun par une 
face triangulaire. (Fig. i, pl. LX.) 

26. Gris de plomb, cristaux encroûtés de cuivre carbo- 
naté bleu et vert, avec fer carbonaté lamellaire jaunâtre, et 
quarz prismé; Kogel , Tyrol. 

1 s f 

2"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a a a . 

La variété précédente , dans laquelle douze des arêtes du 
dodécaèdre sont émarginées. (Fig. 2, pl. LX. ) 
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sy. Gris de plomb ^ gros cristaux engagés entre eux y sur 
quan hyalin amorphe et prismé, et baryte sulfatée ; Kogel, 
Tyrol. 

28. Gris de plomb, gros cristaux nets , sur quarz amor- 
phe et prismé , avec de petits cristaux de chaux carbonatée 
binaire jKogel. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

39. Amorphe , gris-noirâtre y éclatant j formant une cou- 
che peu épaisse , sur manganèse oxidé silicifere couleur de 
chair; Kapnicky Transylvanie. 

30. Gris de fer , dans le quarz blanc-grisâtre, avec un peu 
de cuivre pyriteux ; Kapnick. 

31. Gris éclatant, offrant une cassure conchoïdale, avec 
quarz, cuivre carbonaté bleu, et cuivre carbonaté vert; 
Saalfeld , Thuringe. 

52. Gris, avec de petits cristaux de fer arsenical , sur fer 
sulfuré ; Chivato , Pérou. 

33. Gris-noirâtre, d'un côté, â surface d'un poli naturel , 
et de l'antre chargé de cuivre sulfuré noir terreux ; Cook's 
Kitchen , Comouailles. 

udfnnotaiions. 

n est évident , d'après les analyses qui ont été faites de 
diverses variétés des minéraux réunis sous le nom de cuivre 
gris , qu'ils ne peuvent être considérés comme appartenant 
tous à la même espèce , quoique les variétés cristallisées 
se rapportent toutes à la même forme ; et il est probable 
que plusieurs d'entre eux sont des mélanges d'espèces iso- 
morphes. Les trois morceaux du Tyrol . décrits comme cui- 
vre gris antimonifère , offrent des cristaux qui sont aussi 
dérivables du tétraèdre régulier, mais dans lesquels les 
faces dominantes sont celles du dodécaèdre rhomboïdal. 
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SIXIÈME ESPÈCE. 

TENNANTITE. 
Caractères défini*. 

R. PHILLIPS. 

Jnalyêe. Cuivre. . . . 45,32. 

Arsenic. . . ii,84. 

Fer 9? 26. 

Soufre. . . . 28,74. 

Silice 5.00. 

100,16. 

Forme primitive. Le cube. 

Clivaffê, Quelques indices dans des directions parallèles 
aux faces de la modification b\ 
Pesanteur spécifique, 4,575. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Exposée au chalumeau , la tennantite décré- 
pite et brûle avec une flamme bleue , en donnant des va- 
peurs arsenicales, puis se fond en une scorie noire qui 
agit sur Taiguille aimantée. 

Cassure. Inégale , et imparfaitement lamellaire. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la 
chaux phosphatée. 

Couleur. Varie du blanc d'étain jusqu'au gris de fer noi- 
râtre ; lustre métallique , quelquefois éclatant. 

l'^^^ VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, jp b' a' a\ 

Dodécaèdre rhomboïdal, dont les angles sont tronqués, 
et les arêtes émarginées. (Fig. 2 , pl. LX.) 
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1. Gris de fer, petits cristaux , disséminés sur du quarz 
amorphe , avec un peu de cuivre pyriteux amorphe et ma- 
melonné 'y Cook's Kitchen , Cornouailles. 

Annotations. 

Les cristaux de cette substance ne présentent souvent que 
la moitié des faces qu'exige la loi de symétrie , et Ton pour- 
rait encore les rapporter à la même forme primitive que l'es- 
pèce précédente. Dans les cristaux maclés , qui sont assez 
fréquens dans la tennantite 9 Taxe de révolution est aussi, 
comme dans le cuivre gris, parallèle à une des diagonales 
du cube. L'analyse ne conduit â aucune formule chimique 
simple. 



SEPTIÈME ESPÈCE. 



CUIVRE SULFURÉ. 
Caractères définis, 

KLAPROTR. CHEVBYZX. 

Analyse. CuiYie. 76,60. . . 81. Formule èhimique. Cu S. 
Soufre. 22,00. . . 19. 
Fer. . o,5o« • • 

99,00. 100. 

De Bothenbarg. De Cornoaaillei. 

Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier, dans lequel 
le rapport d'un des côtés de la base â la hauteur est à peu 
prés celui des nombres 10 et 17. 

Clivage. Parallèle aux faces delà modification a*, don- 
nant une double pyramide hexaèdre. 

Pesanteur spécifique. 5,696. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Dans Tacide nitrique chaufië , le cuiTre se 
dissout et la solution prend une couleur verte. Exposé au 
chalumeau, fond aisément à la flamme extérieure, et quand 
le soufre a été chassé , un globule de cuivre reste. 

Cassure. Cohchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayée par la chaux 
fluatée. 

Couleur. Gris de fer , quelquefois irisé à la surface ; lustre 
métallique. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m. 



Prisme hexasdre régulier. (Fig. 1 , pl. LX. ) 
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1. Brun à la surface , mais gris dans la cassure , cristaux 
alongés et déliés y sur cuivre pyriteux mamelonné et irisé , 
ayec quelques grains de quarz ; Cook s Kitclieu , Cor - 
noaailles. 

2™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g\ 

La variété précédente y dont leét arêtes latérah^ sont émar- 
ginées. (Fig. 3, pl. LX.) 

2. Irisé à la surface , petits cristaux , dont les bases sont 
un peu bombées, sur quarz et chaux carbonatée; Gua- 
naxuato , Mexique. 

3™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m A'. 

La première variété , dans laquelle les bords des base* sont 
émarginés. (Fig. 4, pl.LXI.) 

3. Irisé et gris de fer éclatant , cristaux alongés , sur cui- 
vre sulfuré massif , avec cuivre sulfuré pulvéndent, noir; 
Cook s Kitchen. 

4. Irise, cristaux alongés, dont quelques-uns sont sur- 
montés d'un cristal aplati, appliqué sur la base, de la même 
substance, et de la même forme, gris de fer éclatant; 
Cook s Kitchen. 

5. Gris d'acier éclatant, petits cristaux à prismes courts, 
sur cuivre pyriteux mamelonné et irisé; Cook's Kitchen. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉM. p m J'. 

•^xe de révolution perpendiculaire à une des faces de la 
modification b\ (Fig. 5, pl. LXI.) 

6. Gris de plomb , cristaux à prismes courts , sur cuivre 
sulfuré massif; Cook's Kitchen. 
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5me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m b\ 

La première variété, dans laquelle les bords des bases sont 
émarginés. (Fig. 6, pl. LXI.) 

7. Gris de plomb, cristaux assez gros, avec un peu de 
quarz grisâtre; Gooks Kitchen , Cornouailles. 

8. Vert et bleu à la surface , cristaux engagés entre eux, 
avec d'autres entassés et aplatis, gris de plomb; Cooks 
Kitchen. 

6"*» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g' A'. 

La seconde variété, terminée par une pyramide hexaèdre. 
(Fig. 7, pl. LXI.) 

9. Verdâtre à la surface , cristaux qui paraissent formés 
d'une agrégation régulière de petits cristaux de la variété 
précédente , avec de petits cristaux de cette même variété 
gris de fer, sur cuivre sulfuré amorphe, avec quelques 
grains de quarz; Cook's Kitchen. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF./) m A* V. 

La troisiè me variété , émarginée à P endroit des intersec- 
tions des faces m et b\ (Fig. 8, pl. LXI. ) 

10. Gris-noirâtre, et jaune-cuivreux, cristaux dont plu- 
sieurs appartiennent aux variétés précédentes , et se divisent 
très-facilement parallèlement aux bases, sur cuivre sulfuré 
massif; Cook's Kitchen. 

11. Gris terne , cristaux dont plusieurs appartiennent à 
des variétés plus simples ; Cook's Kitchen. 

8'"" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉM. p m b^ i'. 

jéxe de révolution perpendiculaire à h^. (Fig. 9, pl. LXI.) 
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12. Gris d'acier éclatant, cristaux engagés entre eux , 
avec des cristaux de la première variété, irisés , et dont les 
stries sur les faces latérales indiquent la facilité du clivage 
parallèlement aux bases , sur du cuivre sulfuré amorphe ; 
Cook s Kitchen, Cornouailles. 

13. Gris d' acier éclatant, cristaux engagés entre eux, 
sur cuivre sulfuré amorphe; Cook s Kitchen. 

14. Gris d'acier éclatant, cristaux alongés parallèlement 
â deux des bords de la base , avec des cristaux primitifs de 
la même substance, irisés, et dont les faces latérales sont 
striées dans la direction des bords des bases; Cook's Kitchen. 

16. Gris de plomb , cristaux engagés entre eux , avec un 
peu de quarz grisâtre ; Cook s Kitchen. 

16. Gris de plomb , cristaux nets, sur cuivre sulfuré 
massif, mélangé d'un peu de quarz; Cook's Kitchen. 

VABIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m b* b\ 
• « 

Firme êemblable à. la septième variété , et n'en différant 

fue pçr Vintlinaieon dee faees qui remplacent les bord* 

de la base. (Fig. 10 , pl. LXL) 

17. Gris-noirâtre et irisé, cristaux alongés et aplatis 
parallèlement à deux des faces opposées du prisme , et dans 
lesquels les faces dea modifications b' sont très-étroites , 
tandis que celles des modifications b* ont proportionnelle- 
ment beaucoup d'étendue ; Cook's Kitchen. 

i 1 

10™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p mb b . 

Prisme hexaèdre y dont les bxtrds des bases sont aussi doth 
blemeni émarginés, (Fig. 11 , pl. LXL) 

18. Gris de fer, cristaux à prisriies courts , sur cuivre 
mlfiiré massif, avec quarz ; Cook's Kitchen. 

19. Gris-rougeâtre , très-gros cristaux engagés entre 
eux, avec quelques grains de quarz; Cook's Kitchen. 
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11 me VARIÉTÉ, 8IGNB REPRÉSENTATIF, p m aV. 

La variété précédente, dans laquelle les faces de la modifia 
cation b* remplacent celles de lamodi/icationh\ (Fig. 13, 
pl. LXL) 

20. Gris de plomb, gros cristaux, engagés entre eux, 
avec quelques grains de quarz; Cook's Kitchen,Cornouaille8. 

12"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m b\ 

La septième variété, dont les arêtes latérales sont émargi- 
nées. (Fig. i4, pl. LXI.) 

21. Gris d'acier , petits cristaux trés-netsettrés-brillans, 
dont plusieurs appartiennent à des variétés plus simples 
et sont maclés , sur cuivre pyriteux amorphe; Cook's Kit- 
chen. 

22. Gris de fer, petits cristaux trés-brillans , à prismes 
courts , sur un groupe de grands cristaux plats de la même 
variété , et d autres arrondis sur les arêtes, et irisés; Cook's 
Kitchen. 

23. Gris de plomb, trés-gros cristaux dans lesquels les 
faces m sont trés-étroites , les faces y' assez larges et d'une 
forme rhombique ; Cook's Kitchen. 

l3me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g' b' b^ a\ 

La variété précédente , émarginée à Pendroit des intersec- 
tions obliques des faces b^. (Fig. i5, pl. LXI.) 

24. Gris bronzé , gros cristaux qui paraissent formés 
par le croisement de trois cristaux, l'axe de révolution 
étant perpendiculaire à p, avec quarz granulaire jaune- 
grisâtre ; Cook's Kitchen. 
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FORMES INDÉTERMINABLES. 

35. Gros cristal isolé , croisé par un autre y et dont les 
fcces ont des étendues trés-disproportionnées ; Cook's Kit- 
chen, Cornouailles. 

26. Gris cuivré , cristaux indistincts, alongés , terminés 
par des pyramides trés-aiguè's , formant de petits faisceaux, 
surmontés de petits cristaux aplatis d'un gris terne de la 
troisième variété, avec un peu de quarz et de cuivre sul- 
furé amorphe; Cook's Kitclien. 

27. Gris-bleuâtre , petits cristaux indistincts, alongés et 
ayec quelques petits cristaux très-déliés , gris de fer de la 
dixième variété; Cooks Kitchen. 

28. Gris , petits cristaux indistincts , sur un schiste bi- 
tumineux, avec cuivre pyriteux granuliforme ; Moschel- 
landsberg , Palatinat. 

29. Gris azuré, lames minces , hexaèdres , irrégulières, 
recouvertes de cuivre pyriteux hépatique ; Cook's Kitchen. 

5o« Gris de plomb , nuancé de violet , masses arrondies 
iirégulières , avec un peu de quarz ; Guanaxuato , Mexique. 

3i. Ma^^if, noir, d'une texture grenue et compacte; 
Pérou. 

Sa. Gris-noirâtre, avec cuivre pyriteux et quarz; Cooks 
Kitchen. 

33. Dendritique , gris-noirâtre, dans une marne grise; 
Frankenberg, Hesse. 

34. Noir, d'une texture xyloïde, en partie recouvert 
d une argile grise , dans laquelle sont disséminés de petits 
grains noirs de la même substance ; Frankenberg. 

55. Trois morceaux, en partie recouverts d'une argile 
grise, dans laquelle sont disséminés de petits grains noirs 
de cuivre sulfuré ; Frankenberg. 

36. Noir, petites masses ovales aplaties, disséminées 
dans l'argile ; Frankenberg. 
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Annotations. 

Les quatre derniers morceaux appartiennent à la variété 
Tulgairement nommée argent en ipiê, qui , suivant quel- 
quesminéralogistes,doit son origine à une pseudomorphosc 

M. Mohs rapporte la cristallisation de cette substance 
au système prismatique , c'est-à-dire qu'il considère les cris- 
taux comme dérivant d'un prisme rhomboïdal droit. J 
l'appui de cette opinion , il cite une variété qui présenti 
la forme d'un prisme à six pans , dont quatre bords son' 
remplacés chacun par deux faces , tandis que les deux au- 
tres sont simplement émarginés , et qui serait par consé- 
quent incompatible avec la forme primitive qui a été adop 
tée ici. Les macles qu'oflfre cette substance paraissent auss 
favorables à la même supposition. D'un autre côté , le so- 
lide ( fig. , pl. LX ) qu'on obtient par le clivage , condui 
naturellement à considérer le prisme hexaèdre comme L 
forme primitive. Au reste , en adoptant la déternunaisoi 
de M. Mohs , il faudrait toujours supposer que l'incideno 
des faces latérales ne diffère que très-peu de 120^^ ' et l 
principal changement qui en résulterait dans les signe 
cristallographiques, consisterait en ce que deux des six face 
des modifications , qui ont été désignées par b^^ le seraien 
alors par 
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HUITIÈME ESPÈCE. 

CUIYRE SULFURÉ ARGENTIFÈRE. 
Caractères définis. 

8TROHBTBR. Formule chimique. 

jfnalyse. Cmyre. .... 50,478. tiCaS + AgrS*. 

Argent 52,272. 

Soufre 15,782. 

Fer 0,555, 

98,865. 

Forme primitive. Le cube. 

Clivage. I^arallèle aux faces de la forme primitive , mais 
assez difBcile à obtenir. 
Pesanteur spécifique. 6,255. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Très-fusible. Solutibn bleue dans l'acide ni- 
trique, donnant rindice du cuivre sur une lame de fer, et 
précipitant de l'argent sur une lame de cuivre. 

Cassure. Légèrement conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la 
chaux fluatée. 

Couleur. Le gris d'acier très-éclatant. 

FORMES INDÉTERMUJABLES. 

1. Amorphe , gris de fer éclatant, offrant une cassure 
légèrement conchoïdale, sur chaux carbonatée grano-lamel- 
laire grise ; Schlangenberg , Colivan, Sibérie. 

2. Gris de fer éclatant, sur chaux carbonatée gràno- 
lamellaire , avec un peu d'argent muriaté ; Schlangenberg. 
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CTJIVRE SULFURÉ ARGENTIFÈRE ET FERRIFÈRE. 

3. Amorphe, gris de fer éclatant, souillé d'un peu de cui 
vre carbônaté vert , avec argent natif en petites lames dis- 
séminées, et baryte sulfatée blanche laminaire 3 Combar- 
valla , Pérou. 

4. Gris, éclatant, petites masses disséminées dans b 
baryte sulfatée blanche laminaire ; Combarvalla. 

Annotations. 

On a réuni proyisoirement au cuivre sulfuré argentifère 
le cuivre sulfuré argentifère et ferrifère du Pérou , qui n'î 
encore été trouvé que dans cette seule localité. Les carac 
tères extérieurs des deux substances ont les plus grand 
rapports de ressemblance. La formule chimique de Feukai 
rite , ou cuivre sélénié argental , est , d'après Berzélius 
semblable à celle du cuivre sulfuré argentifère de Schlan 
genberg , le sélénium remplaçant le soufre 5 ainsi il est pro 
bable que ces deux espèces ont des formes identiques 01 
analogues, puisque Ton considère le soufre et le séléniun 
comme deux corps isomorphes. 



NEUVIÈME ESPÈCE. 




CUIVRE OXIDULÉ. 



Caractères définis. 

CHBKBYIX. 

Analyse. Cuivre 88,5. Formule chimique. Cil. 

Oxigène ii,5. 

100,0. 

Forme primitive» Le cube. 

Clivage. Parallèle aux faces de l'octaèdre régulier. 

Pesanteur spécifique. 5,992. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Se dissout avec efferyescence dans Tacide ni- 
trique , et sans efferyescence dans Tacide muriatique. Âu 
chalumeau, seul, se convertit au feu d'oxidation en une 
boule noire ; avec le borax , fond aisément , et donne un 
beau yerre vert. 

Cassure. Inégale , conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayé par la chaux 
phosphatée. 

Couleur» Rouge foncé, et gris de fer à la surface; trans- 
parent , translucide , lustre adamantin , semi-métallique. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\ 
Octaèdre régulier. (Primitif, Haûy.) 

I. Gris de fer par réflexion , mais rouge foncé par trans- 
mission, cristaux très-nets, avec cuivre oxidulé amorphe, 
et cuivre arséniaté aciculaire , <sur quarz; Cornouailles. 

3. Gris de fer, petits cristaux nets , trés-serrés les uns 
3. 4. 
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contre les autres ^ et en partie recouverts d'une couche très- 
légère de cuivre pyriteux irisé , avec quaiz^nnulaire blan- 
châtre ; Cornouailles. ^j|r 

5. Noirâtre, opaque, cristaux nets , engagés entre eux, 
avec cuivre natif, en cristaux indistincts , et fer hydro- 
oxidé brun ; mines de la Banque , Ekathérinebourg , Si- 
bérie. 

4. Rouge foncé, petits cristaux agglomérés, formant de 
petites masses, disséminées sur un groupe de quarz prismé 
grisâtre, opaque } Cornouailles. 

5. Rouge foncé, éclatant, translucide, cristaux nets j 
engagés entre eux , sur fer hydro-oxidé massif et mame- 
lonné, avec cuivre carbonaté vert fibreux, velouté; mines de 
la Banque. 

6. Gris de fer, petits cristaux nets, engagés entre eux 
avec cuivre carbonaté vert fibreux radié, et amorphe ; minei 
de la Banque. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p. 

Le cube. (Cubique, Haùy.) 

7. Rouge de rubis , translucide , éclatant, cristaux trèî 
nets et assez gros , tapissant les cavités d'un quarz amor 
phe, recouvert d'une légère couche de fer hydro-oxidé 
mines de la Banque. 

8. Rouge de rubis , foncé, peu translucide , petits cris 
taux, groupés régulièrement, de manière, à former de plu 
gros cristaux de la même forme , avec cuivre oxidulé amoi 
phe, sur quarz granulaire blanchâtre ; Cornouailles. 

5ine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. b\ 



Dodécaèdre rhomboïdaL ( Dodécaèdre , Haûy,) 
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9* Petit cristal isolé, trés-net , un autre plus gros, et qua- 
tre petits groupes de cristaux de la même variété , rouge- 
noirâtres, peu translucides; Chessy , Lyon. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a' b\ 

Octaèdre régulier 9 émarginé sur les arêtes. (Émarginé, 
Haûy.) 

10. Gris de fer à la surface , et rouge foncé par trans- 
mission, gros cristaux dont plusieurs appartiennent à la 
première variété ; mines de la Banque , Ekathérinebourg, 
Sibérie. 

11. Cristaux assez gros , engagés entre eux , recouverts 
de cuivre oxidé noir, sur quarz granulaire blanchâtre; 
Comouailles. 

12. Gris de fer et rouge-noirâtre, cristaux dont quel- 
ques-uns appartiennent à la première variété , avec cuivre 
natif ramuleux; Comouailles. 

5™» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a\ 

Le cube y dont chaque angle est remplacé par une face. 
(Cubo-octaèdre, Haiiy.) 

i5. Gris de fer et rouge clair, petits cristaux nets , ag- 
glomérés, et formant, par un groupement régulier, de plus 
gros cristaux octaèdres ; Comouailles. 

i4. Rouge foncé , translucide , petit groupe de cristaux 
nets , dans lesquels les faces dominantes sont les faces du 
cube ; Comouailles. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a* i\ 

Combinaison des faces du cube, de Voctakdre y et du dodé- 
caèdre rhomboïdal. (Triforme , Haûy.) 
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15. Rouge foncé, cristaux nets , dont plusieurs appar- 
tiennent à la première et à la cinquième Tariété , ayec an 
peu de quarz granulaire blanchâtre; Cornouailles. 

16. Noirâtre et rouge foncé, cristaux grands et petits , 
dont plusieurs appartiennent à la première et à la cinquième 
variété, avec cuivre natif et quarz granulaire blanchâtre; 
Cornouailles. 

17. Gris de fer et rouge foncé, cristaux dans lesquels les 
faces du dodécaèdre rhomboïdal sont les faces dominantes , 
sur cuivre pxidulé massif ; mines de la Banque , Ekathéri- 
nebourg , Sibérie. 

18. Rouge foncé , éclatant , petits cristaux engagés entre 
eux , et dont plusieurs appartiennent à la première , à la 
troisième et à la cinquième variété ; avec cuivre natif ra- 
muleux , et quarz prismé et granulaire; Cornouailles. 

19. Rouge foncé, translucide, éclatant, cristaux nets ^ 
engagés entre eux , dans lesquels les faces du cube sont les 
faces dominantes , sur quarz granulaire ; Cornouailles. 

20. Rouge foncé , translucide, très-éclatant , petits cris- 
taux très-nets , dans lesquels les faces de Toctaèdre sont les 
faces dominantes, avec cuivre natif, fer hydro-oxidé ter- 
reux et quarz ; Wheal-BuUer , Cornouailles. 

21. Rouge foncé , translucide , très-éclatant , petits cris- 
taux nets , sur quarz granulaire , recouvert de fer hydro- 
oxidé jaune-brunâtre, terreux; Wheal-Buller. 

22. Rouge très-foncé , peu translucide , cristaux dont la 
plupart appartiennent à la cinquième variété , sur cuivre 
natif ramuleux, avec quarz granulaire blanchâtre; Cor- 
nouailles. 

23. Rouge de rubis, translucide, éclatant, cristaux très- 
nets , dont plusieurs appartiennent à la première et à la cin- 
quième variété, sur cuivre oxidulé massif, recouvert de cui- 
vre carbonaté vert mamelonné et fibreux , avec quelques pe- 
tits cristaux très-brillansde cuivre carbonaté bleu ; Hongrie. 
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7»« YAMÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. A' b' a' O*. 

Odoêdre triimarginé , dont hs angles solides sont rempla» 
eéi chacun par quatre petites faces triangulaires. (Fig. 3 , 
pLLXI.) 

24. Rouge-noirâtre 9 petits cristaux de la variété décrite^ 
et d'antres Yariétés plus simples, sur quarz amorphe blanc- 
grisâtre , opaque ; Cornouailles. 

8"*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p A* a' a\ 

La variété tri forme ^ émarginée à l'endroit des arêtes d'in- 
tersection des faces du dodécaèdre rhomboïdal, (Fig. 3, 
pLLXI.) 

35. Rouge foncé, transparent, cristaux nets , dont plu- 
rieurs appartiennent à la première variété , sur cuivre oxi- 
dulé amorphe , avec un peu de cuivre carbonaté vert 
fibreux; mines de la Banque , Ekathérinebourg , Sibérie. 

Cet échantillon a coûté 25 livres sterling àForster, quand 
h livre sterling valait huit roubles, ce qui peut donner une 
idée du prix des beaux morceaux en Russie. 

26. Rouge foncé, cristaux très-nets, engagés entre eux, 
sur quarz granulaire blanchâtre , avec cuivre natif ; Cor- 
nouailles. 

27. Rouge de rubis, éclatant, cristaux nets , dont quel- 
ques-uns appartiennent â la cinquième variété, disséminés, 
ayec un peu de cuivre natif, sur du quarz granulaire ; Cor- 
nouailles. 

28. Rouge foncé , translucide , cristaux nets , dans les- 
quels toutes les faces secondaires sont très-petites , sur 
quarz ferruginé; Cornouailles. 

29. Rouge foncé trés-éclatant , cristaux très-nets , avec 
cuivre natif, et quarz granulaire blanc; Cornouailles. 
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30. Rouge foncé trés-éclatant , cristaux très-nets, si 
une couche mince, formée de petits cristaux de quarz hyali 
prismé, avec quarz amorphe et fer hydro-oxidé; Whe 
BuUer , Gornouailles. 

31. Rouge foncé , translucide 5 cristaux nets , dans le 
quels les faces a* sont très--étroites , sur quarz amorpl 
grisâtre, avec un peu de cuivre arséniaté asbestiformt 
Gornouailles. 

.1 

I a 3 1 

gm« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a a b . 

La variété précédente , émarginée à rendrait deg interse* 
tions des face* a* eth". (Fig. 4, pl. LXI.) 

32. Rouge foncé, cristaux nets, dont quelques-uns s 
partiennent à la variété précédente, sur cuivre natif, r 
couvert d'une légère couche de cuivre oxidulé; Cornouailli 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

33. Rouge foncé , translucide , éclatant, très-petits cr 
taux primitifs et indistincts, agglomérés, avec un peu de i 
hydro-oxidé et de quarz ; mines de la Banque , Ekathério 
bourg , Sibérie. 

34. Rouge foncé , petits cristaux indistincts , avec cuiv 
oxidulé amorphe , et cuivre carbonaté vert fibreux \ min 
de la Banque. 

35. Rouge-brunâtre, cristaux indistincts , recouvrant 
petits rameaux de cuivre natif , avec un peu de cuivre ca 
bonaté vert et de fer hydro-oxidé terreux ; Gornouailles. 

36. Rouge , opaque, petits cristaux indistincts , forma 
des mamelons ; Rheinbreitbach , duché de Berg. 

37. Rouge , opaque , petites lames croisées , et rouge ^ 
capillaire , avec lithomarge et fer hydro-oxidé jaune-bri 
nàtre, terreux; Rheinbreitbach. 
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5 ' 38. Capillaire , rouge très-vif, d'un lustre satiné, fila- 
i mens très-déliés , entassés dans les cavités d'un quarz gros- 
s sier, avec quelques petits octaèdres de la même substance ; 
Devonshire. 

^ 39. Rouge très-vif, d'un éclat satiné , filamens déliés , 
t recouvrant des cristaux de diverses variétés de la même sub- 
; stance , sur quarz amorphe , pénétré de fer hydro-oxidé , 
ayecun peu de cuivre sulfuré \ Devonshire. 

40. Rouge vif, petits cristaux indistincts , sur du cuivre 
natif ramuleux3 Cornouailles. 

41. Rouge très-vif, filamens très-déliés et très-courts, en- 
tassés sur quarz amorphe ; Rheinbreitbach , duché de Berg. 

42. Rouge vif, aiguilles déliées, d'un éclat soyeux, sur 
cuivre oxidulé terreux, rouge de brique, avec cuivre car- 
bonatè; mines de la Banque , Ekathérinebourg , Sibérie. 

43. Rouge vif, aiguilles et filamens très-déliés ; Rhein- 
breitbach. 

44. Rouge vif, sur du fer hydro-oxidé brun , terreux ; 
mines de la Banque. 

45. Rouge vif, aiguilles divergentes , avec de petits cris- 
taux indistincts , sur fer hydro-oxidé brun, terreux; mines 
de la Banque. 

46. Terreux yXoxxge de brique, pénétrant et incrustant de 
petits cristaux de chaux carbonatée de la variété émoussée , 
avec chaux carbonatée dodécaèdre et laminaire , et un peu 
de fer hydro-oxidé ; mines de la Banque. 

47. Rouge de brique , opaque , botryoïdale et mamelon- 
née, avec de petits cristaux indistincts de cuivre natif; mines 
de la Banque. 

48. Rouge de brique , ondulé à la surface , lamellaire 
et terreux dans la cassure ; mines de la Banque. 

49. Rouge de brique , recouvert en quelques endroits de 
petites lames et de très-petits cristaux d'un rouge vif , sur 
cuivre oxidulé massif; mines de la Banque. 



44 



CUIVRE OXIDULÉ. 



50. Ronge et gris^ terreux, lamellaire, et massif, avec 
cuivre natif lamelliforme ; mines de la Banque , Ekathérine- 
bourg , Sibérie. 

51. Rouge foncé, terreux, oflFrant lé passage au cuiw 
natif ; mines de la Banque. 

52. itfa***/", gris-rougeâtre, et terreux couleur de bri 
que , avec cuivre carbonaté vert soyeux; mines de la Banque 

53. Rouge, avec un peu de cuivre carbonaté vert, et d 
chaux carbonatée blanche ; mines de la Banque. 

54. Rouge foncé , et gris de fer , avec cuivre carbonat 
vert, et un peu d'argent natif lamelliforme, sur le cuivr- 
hydro-siliceux résinite , amorphe, bran clair; mines de 1 
Banque 

55. Rouge et gris-rougeâtre , avec un peu de cuivre natii 
et de cuivre hydro-siliceux ; Guetamo , Mexique. *' 

56. Gris-rougeâtre, massif et lamellaire , avec chau 
carbonatée en cristaux indistincts , colorés en vert , et u 
peu de cuivre carbonaté bleu amorphe; mine de los Homo£ 
district de Illapel , Chili. 

57. Rouge foncé luisant , massif et lamellaire , ave 
cuivre hydro-siliceux vert-bletiâtre , et un peu de chaux ca] 
bonatée lamellaire ; mines de la Banque. 

58. Morceau poli des deux côtés , offrant un mélange c 
cuivre oxidulé et de cuivre hydro-siliceux vert foncé < 
blanc-verdutre; mines de la Banque. 

59. Gris de fer , avec un peu de chaux carbonatée blai 
che, opaque , et cuivre carbonaté vert ; Chili. 

60. Gris de plomb , en partie recouvert d une légère coi 
che de cuivre carbonaté vert ; Chessy, Lyon. 

61. Rouge , avec cuivre câi:bonaté vert, et cuivre carbonai 
bleu mamelonné ; Colivan , Sibérie. 

Ce morceau est poli d un côté et offre un fond gris-roi 
geâtre , avec des taches de malachite. 

62. Gris-rougeâtre , avec cuivre hydro-siliceux résini 
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mamelonné^ noirjCuiyre carbonaté bleu primitif et binaire, 
et cuivre carbonaté vert incrustant les cristaux de cuivre 
carbonaté bleu; Chessy, Lyon. 

CUIVRE OXIDULÉ RECOUVERT DHJNE COUCHE DE CUIVRE 
CARBONATÉ VERT OU BLEU. 

65. Trois cristaux isolés de la première variété , dont 
les faces sont un peu creuses vers le centre ; Chessy. 
64. Trois petits groupes de cristaux de la même variété ; 



65. Trois cristaux isolés, dont la croûte est en partie 
fonnée de cuivre carbonaté bleu ; lun d'eux est très-net , 
les deux autres opt leurs faces corrodées et sont accompa- 
gnés d0 petits grains de quarz ; Chessy. 

66. Six cristaux isolés de la troisième variété; Chessy. 

67. Petit groupe de cristaux nets de la même variété j 



68. Deux cristaux isolés, assez gros , et deux autres qui 
adhérent l'un â l'autre , èntièrement recouverts de cuivre 
carbonaté bleu ; Chessy. 

69. Huit cristaux isolés de la quatrième variété, Tun 
d'eux formé de plusieurs cristaux groupés régulièrement ; 
Chessy. 

70. Deux gros cristaux isolés, dans l'un desquels les 
faces dominantes sont celles du dodécaèdre rhomboïdal; 
Chessy. 

7t. Quatre cristaux isolés d'un vert foncé, et dans les- 
quels les faces dominantes sont aussi celles du dodécaèdre 
rhomboïdal ; Chessy. 

72. Cristaux nets de la sixiènie variété , en partie recou- 
verts de cuivre carbonaté bleu , sur quarz ferruginé ; Chessy. 
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Annotations. 

Dans les scories des fonderies de cuivre , M. Mitscherlicl 
a observé une substance qu'il rapporte à l'espèce qui vie3 
d'être décrite. Elle se forme encore d'une autre manière 
les vases et autres objets de cuivre qui ont été pendaim 
long-temps exposés à l'action de l'atmosphère , se trouvent 
en grande partie, transformés en un tissu de petits cris- 
taux de cuivre oxidulé , recouvert d'une légère couche d< 
cuivre muriaté , qui quelquefois est cristallisé en petites 
aiguilles. 

M. Beudant range parmi les espèces minérales l'oxidf 
noir de cuivre, contenant deux atomes d'oxigène , qui,, sui- 
vant lui , se trouve en petite quantité , à l'état pulvérulent 
dans un assez grand nombre de localités. Cette espèce esl 
probablement la même que celle dont parlent plusieurs mi- 
néralogistes sous le nom de Kupferschwœrtze. Il paraîtrai 
cependant que Ton a confondu sous ce nom plusieurs subs 
tances distinctes, puisque d'après quelques auteurs le Kup 
ferschwsertze exposé au chalumeau donne une odeur de sou 
fre , et que suivant d'autres il n'en exhale aucune. Une 
variété de Lauterberg,au Hartz, analysée par M. Du Ménil 
a donné ii,5i d'oxide de cuivre, 28,99 d'oxide de fer 
3o,o5 d'oxide de manganèse, et 39,45 d'eau. 

Cette analyse rappelle celle d'une autre substance d la- 
quelle M. Breithaupt a donné le nom de Kupfermanganerz 
dans laquelle M. Lampadius a trouvé i3,5 d'oxide de cui- 
vre , 82 d'oxide de manganèse et 2 de silice , et qui d'après 
Berzélius contient une quantité d'eau considérable. Le Kup 
fermanganerz est noir-bleuâtre , son lustre est résineux 
il se trouve en petites masses mamelonnées , offrant une 
passure conchoïdale dans les mines d'étain de Bohème. 



DIXIÈME ESPÈCE. 

CUIVRE MURIATÉ. 

Caractères définis, 

KLA.PROTH. Formule ohi mique. 

Analyse. Oxide de cuivre. . . 73. CuCh + 3Cu + SAq, 
Âcide muriatique. . 10,1. 
Eau 16. 

99^- 

Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal de 97° 12', 
dans leq[uei la hauteur est à peu près égale à un des côtés de 
la base. 

Clivage. Parallèle à toutes les faces delà forme primitive; 
le plus facile est celui qui a lieu dans la direction de la base. 
Pesanteur spécifique. 4,43. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble sans effervescence dans l'acide ni- 
trique j communique à Tammoniaque une belle couleur 
bleue. Exposé au chalumeau, il teint la flamme en vert et 
en bleu , et se réduit. 

Cassure. Inégale. 

Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayé par la chaux 
fluatée. 

Couleur. Vert d'émeraude ; translucide ; lustre vitreux. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a' e\ 



Octaèdre rectangulaire. (Fig. 2, pl. LXII.) 
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2"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' e\ 

La variété précédente , avec les bases de la forme primitive, 
(Fig. 5, pl. LXn.) 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a^a^a e e^lt. 

La variété précédente augmentée des faces de quatre nou- 
velles modifications. (Fig. 4, pl. LXII.) 

1. Vert-noirâtre, cristaux alongés, entassés sur cuivre 
niuriaté vert clair, lamelliforme, souillé de fer hydro-oxidé 
terreux, jaune; Remolinos, Chili. 

2. Vert foncé, translucide, éclatant, cristaux engagés 
entre eux , sur cuivre muriaté lamellaire , souillé de fer 
hydro-oxidé terreux ; Remolinos. 

3. Vert foncé, translucide, petits cristaux trés-alongés, 
entassés , sur cuivre oxidulé; Soledad, Chili. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

4. Aciculaire, vert foncé , translucide , aiguilles déliées 
et alongées, entassées , avec cuivre muriaté fibreux et la- 
melliforme, sur cuivre oxidulé amorphe; Soledad. 

5. Vert d'émeraude et vert-noirâtre, translucide, ai- 
guilles déliées et alongées , réunies en faisceaux et formant 
une couche d'une texture fibreuse , sur du cuivre oxidulé 
terreux; Soledad. ^ 

6. Vert d'émeraude , aiguilles parallèles et divergentes , 
sur fer hydro-oxidé mélangé de cuivre oxidulé terreux; 
Guasco , Chili. 

7. Lamellaire , vert , petites lames éclatantes, croisées 
dans toutes les directions , sur quarz ferruginé; Remolinos. 

8. Vert clair , petites lames, et mamelons formés de très- 
petits cristaux indistincts , sur quarz amorphe ferruginé ; 
Soledad. 
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^.Lamellaire, vert d emeraude , petites aiguilles et petites 
, lames disséminées , sur du fer hydro-oxidé brun ;6uasco , 
Chili. 

10. Vert clair , petits cristaux indistincts et petites la- 
mes, sur quarz granulaire ferruginé ; Guasco. 

11. "^rt clair y petites lames transparentes , sur le quarz 
amorphe; Guasco. 

12. Concrétionnéy vert clair, formant une couche mince, 
ayec de petits cristaux de néphéline blanc-grisâtre, sur une 
lave compacte qui contient de petits cristaux de pyroxène 
d'un vert d'olive; Vésuve. 

13. Vert pâle, très-petits mamelons, recouvrant la sur- 
I fece d'une lave caverneuse; du nouveau cratère ouvert au 
t moiit Somma , en janvier 1821. 

i i4. Arinaciy vert, très-petits grains, parmi lesquels se 
trouvent de petits octaèdres formés des modifications a', 6% 
et de petits grains bleus d'une substance qui n'a pas été dé^ 
terminée; province de Lipès, Pérou. 

Annotations. 

n parait que la variété , décrite dans le dernier numéro , 
n'est pas une production naturelle. Suivant M. de Rivero, 
une petite portion du cuivre muriaté, que Ton exploite dans 
le district de Tarapaca au Pérou, est moulue et tamisée , 
pour être employée dans le pays et les pays environnans à 
saupoudrer les lettres , et ce serait ce sable que Dombey 
aurait rapporté du Pérou , et qui se trouve dans les collec- 
tions sous le nom de cuivre muriaté pulvérulent ou arénacé. 
Les petits octaèdres parfaits de la première variété que Ion 
y découvre aisément , et en grand nombre , à Taide de la 
loupe , ne s'accordent pas très-bien avec la supposition 
qu'il est le résultat d'une pulvérisation , surtout puisque 
le cuivre muriaté n'offre pas de clivage dans la direction 
des faces de cet octaèdre. 
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CUIVRE PHOSPHATÉ. 

Caractères définis. 

BERTHiBR. Formiule chimi( 

Analyse. Oxide de cuivre 63,9. Ci* P + a 

Acide phosphorique. . . 28,7. 

Eau 8,4, 

101,0. 

Forme primitive» Vrisme droit rhomboïdal de 109® 10 
dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hai 
teur est à peu près celui des nombres 29 et 25. 

Clivage. Facile parallèlement à la base de la forme pr 
mitive, et moins aisé parallèlement aux faces latérales. 

Pesanteur spécifique . 5,6... 3,8. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble sans eflFervescence dans lacide nitr 
que. Exposé au chalumeau , se fond en un globule brui 
noirâtre , dont le centre est occupé par un globule de cuivr 

Cassure. Inégale. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée , rayée par la chai 
phosphatée. 

Couleur. Vert d'olive , brunâtre } translucide et opaqut 
lustre résineux. 

1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a* e\ 

Octaèdre rectangulaire. (Fig. 2 , pl. LXII. ) 

1. Vert d'olive , translucide , petits cristaux nets et br 
lans , engagés entre eux , sur quarz amorphe ; Libethei 
Neusohl, Hongrie. 
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2. Vert foncé , petits cristaux brillans , sur quarz amor- 
phe; Libetheu. 

^me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a e b^. 

I 

La variété précédente , augmentée des faces ^ eth . 
(Fig. 3, pLLXII.) 

5. Vert-noirâtre , peu translucide , cristaux nets et bril- 

ians, engagés entre eux, et dans lesquels les faces b 
sont très-petites , sur quarz amorphe ; Libethen, Neusohl, 
Hongrie. 

4. Vert-noirâtre , très-petits cristaux, très-serrés les uns 
contre les autres, sur quarz granulaire, souillé de fer hydro- 
oxidé; Gunnislake , Cornouailles. 

Annotations. 

Les cristaux de cette espèce ne peuvent être mesurés 
avec beaucoup d'exactitude à cause de la courbure des faces. 
Les dimensions qui ont été indiquées ici pour la forme pri- 
mitive , ne doivent donc être considérées que comme une 
première approximation. Néanmoins en les comparant 
avec celles du cuivre arséniaté, dont la forme primitive est 
un prisme droit rhomboïdal , on remarque une ressem- 
blance qui conduit à penser que les deux espèces pourraient 
bien être isomorphes. Celte idée se fortifie encore par 
l'analogie des formes secondaires. En admettant cet iso- 
morphisme , la formule chimique du cuivre arséniaté en 
prismes rhomboïdaux droits , ne différerait de celle du cui- 
vre phosphatée que par la substitution de lacide phospho- 
rique à Toxide arsénique j et Ton trouve que les propor- 
tions d'acide de cuivre d*eau qui correspondent à cette 
formule , ne s'éloignent pas beaucoup du résultat de l'ana- 
lyse de Klaproth. 



DOUZIÈME ESPÈCE. 



CUIVRE HYDRO-PHOSPHATÉ. 

Caractère* définiê, 

L u H H. Formule chin 

^na/y*«. Oxide de cuivre. . • 62,847. Cm P +5. 
Acide phosphorique. 21,687. 
Eau 1 5,454. 

99^- 

Forme primitive, Vri^me rhomboïdal oblique, dan 
quel rincidence des faces de la modification rf'est de 1 17* 
et celle de chacune d'elles sur la face A* de i23® 3o'. 

Clivage. Parallèle aux modifications h\ et a*. 

Pesanteur spécifique. 4,2o5. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble sans effervescence dans Tacide n 
que chauffé. Exposé au chalumeau, noircit et fond; au 
tre du globule on voit un petit grain de cuivre me 
lique. 

Cassure. Inégale , conchoïdale. 
Dureté. Raie la chaux fiuaté, et est rayée par le feldsp 
Couleur. Différentes nuances de vert foncé, transpai 
translucide ; lustre adamantin. 

I'» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m a ,. 

La forme primitive , dans laquelle les hases sont réduii 
des triangles par le remplacement de Fangle a. de la bc 
(Fig. 2,pl. LXII.) 
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2°'« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h \\ 

\ Lavariété précédente y émarginée à V endroit des arêtes la- 
; térales aiguë*. ( Fig. 5 , pl. LXH. ) 

î*: 1. Vert foncé, transparent et translucide, cristaux ser- 
rés les uns contre les autres , sur calcédoine mamelonnée 
^ blanc-bleuâtre; Virneberg, Rheinbreitbach , duché de Berg. 

5me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m h^a^d\ 

La variété précédente » dont le* base* êont entièrement 
.f oblitérées, et augmentée de* face* de la modification d\ 
; (Fig, 4, pl. LXn.) 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m h g a d . 

la variété précédente , émarginée à Vendroit de* arête* 
latérale* obtu*e*. (Fig, 5 , pl. LXH. ) 

5™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h a i . 

La Proi*ieme variété, augmentée de* ba*e* de la forme pri^ 
mitive. (Fig. 6,pL LXII.) 

2. Vert foncé et vert clair , transparent et translucide , 
cristaux nets, engagés entre eux, sur calcédoine mame- 
lonnée , avec cuivre hydro-phosphaté mamelonné , fibreux 
radié dans la cassure , sur quarz amorphe ; Virneberg. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

3. Vert-noirâtre, cristaux confusément engagés entre 
eux, et petits cristaux verts, translucides, disséminés sur 
<hi quarz amorphe ; Virneberg. 

3 5. 
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4. Vert foncé , cristaux indistincts , avec cuivre hydre 
phosphaté mamelonné , fibreux radié , sur quarz agate gro 
sier; Virneberg , Rheinbreitbach , duché de Berg. 

5. Vert foncé, peu translucide, cristaux confusémei 
engagés entre eux , réunis en forme de rose , sur une cou 
che de calcédoine d'un violet foncé , reposant sur du quai 
amorphe ; Virneberg. 

6. Vert-noirâtre à la surface , et vert clair dans la cassure 
mamelons formés d'une agrégation de cristaux; Virneberg 

7. Mamelonné , vert foncé , mamelons dont la surface es 
formée de petites faces inclinées dans toutes sortes de di- 
rections , et offrant dans la cassure une texture fibreuse, 
très-serrée; Virneberg. 

8. Gros mamelons dun noir velouté à la surface, et d'une 
texture fibreuse radiée dans la cassure, avec feir hydro- 
oxidé jaunâtre , et quelques grains de quarz; Virneberg. 

9. Vert-noirâtre , mamelonné et ramuleux; Virneberg. 
1 o. Vert clair, mamelonné, fibreux divergent; Virneberg. 

11. Vert foncé , couche épaisse, formée de deux autref 
dont les surfaces mamelonnées sont posées lune sur l'an- 
tre ; Virneberg. 

12. Vert-noirâtre, fibreux dans la cassure, et foriiM 
de couches concentriques , de diverses nuances de vert ; 
Virneberg. 

Annotations. 

Les cristaux de cette espèce sopt en général très-petits 
et les faces de la plupart des modifications sont légèremen 
bombées. Aussi les mesures d'angles qui ont été indiquée! 
par différens auteurs sont bien loin de s'accorder. C'Q3tpou] 
cette raison qu'on n'a pas donné ici les dimensions de 1^ 
forme primitive, mais qu'on a seulement cité les incidencei 
des faces secondaires sur l'exactitude desquelles il ue peut] 
avoir aucun doute. 



TREIZIÈME ESPÈCE. 

CUIVRE CARBONATÉ VERT. 
Caractère* difiniê. 

HLÀPROTH. YAUQUELUf. Form. chim. 

Jnalyêe. Cume 58,oo. 56, 104 CuC + Aq. 

Oxigène i2,5o. i4,oo. 

Acide carbonique. 18,00. 21, 25. 
Eau. ...... . ii,5o. 8,75. 

100,00. 100,10. 

Se Sibérie. De Chtuy, 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique, dans le- 
ijuel l'incidence des faces latérales est de 107° 16', et Tin- 
clinaison de la base sur chacune d elles de 1 1 2° 33^ 

Clivage. Parallèle à la base de la forme primitiye et à la 
&ce g\ avec plus de difficulté dans la direction des faces de 
b modification h\ 

Pesanteur spécifique. 4,oo8. 

Caractères indéfinis» 

Chimiques. Soluble sans résidu dans Tacide nitrique. Ex- 
posé au chalumeau , décrépite , devient noir , et est en par- 
tie infusible , et en partie converti en une scorie noire; se 
dissout aisément avec le borax , et le colore en vert foncé. 

Cassure. Inégale, conchoïdale, peu distincte dans les va- 
riétés cristallisées. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la 
ohauxfluatée. 

£7oubtir. Diverses nuançes de vert; translucide, et trans- 
parent } lustre vitreux, quelquefois adamantin. 
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VARIÉTÉ, SIGNE REP. DU CRISTAL ÉLÉME^fTAIRE. p mg\ 

Axe de révolution perpendiculaire à la face h'. 
( Fig. 2 , pL LXn. ) 

!• Vert foncé , translucide et transparent , cristaux aci- 
culaires , sur quarz amorphe, coloré légèrement par le cui- 
vre; Teruel, Aragon , Espagne. 

2. Vert plus foncé , cristaux aciculaires, plus courts, dans 
les cavités d'un fer hydro-oxidé brun; Teruel. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

3. Aciculaire , vert foncé et vert clair , en aiguilles écla- 
tantes , formant de petits faisceaux divergens y engagés en- 
tre eux , avec plomb carbonaté , fer hydro-oxidé terreux , 
et fer oxidé cuprifère; Zellerfeld ^ Hartz* 

4. Vert clair , aiguilles longues et courtes , entassées sur 
une argile mélangée dèfer hydro-oxidé ; Chili. 

5. Vert d'herbe , aiguilles courtes , divergentes , qui pa- 
raissent formées de petits cristaux empilés régulièrement, 
sur quarz ferruginé , recouvert en partie de petits mame- 
lons bleuâtres de cuivre hydraté; Turtschaninoff, Sibérie. 

6. Vert d emeraude , longues aiguilles satinées , écla- 
tantes , avec fer hydro-oxidé ; Kleopinsky , Monts Altaï. 

7. Vert d'émeraude , aiguilles réunies en faisceaux peu 
divergens , avec un peu de fer oxidé cuprifère ; Kleopinsky. 

8. D'un beau vert, chatoyant, Igngues aiguilles entas- 
sées , avec un peu de fer oxidé cuprifère ; Kleopinsky. 

9. Vert d'émeraude, chatoyant ,'aciculaire et fibreux ra- 
dié , avec fer hydro-oxidé ; Ekathérinebourg , Sibérie. 

10. Vert d'émeraude, aiguilles alongées, formant de 
petites houppes , disséminées dans les cavités d'un fer oxidé 
cuprifère mamelonné ; Moldawa, fiannat. 

1 1 . Vert d'émeraude , petites aiguilles courtes et déliées , 



m, 
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formant de petites houppes engagées entre elles , remplis- 
sant les cavités d'un morceau de fer hydro-oxidé , avec un 
peu de baryte sulfatée blanc-jaunâtre; Chili. 

12. Aciculaires,ytrX, foncé, petites houppes formées d'ai- 
guilles très-courtes et très-déliées , sur du fer hydro-oxidé 
brun clair, terreux ; Moldawa, Bannat. 

13. Vert d'émeraude , aiguilles déliées , formant de pe- 
tits Êûsceaux et des mamelons , sur fer hydro-oxidé ^ avec 
de petits cristaux de quarz prismé ; Rheinbreitbach ^ duché 
deBerg. 

14. Vert d'émeraude, aiguilles très-déliées, divergeâtes, 
confusément engagées entre elles , sur des couches onduleu- 
ses de quarz agate grossier , reposant sur du fer hydro- 
oxidé; Hinajosa , Aragon , Espagne. 

t5. Vert foncé et vert clair , aiguilles courtes extrême- 
ment déliées , formant de petites houppes, et hérissant la 
surface de petits mamelons de fer oxidé cuprifère , sur fer 
hydro-oxidé terreux , avec de petits cristaux de cuivre car- 
bonaté bleu ; Moldawa. 

16. Vert clair , d'un lustre soyeux , aiguilles serrées les 
unes contre les autres , formant une masse veloutée ; Kleo- 
pinsky, Monts Altaï. 

17. Vert d'émeraude ,<ï un éclat soyeux, mamelons for- 
més d'aiguilles très-déliées et très-serrées les unes contre 
les autres ; Kleopinsky • 

18. Vert d'émeraude , mamelons formés d'aiguilles très- 
déliées , offrant encore à leurs extrémités les faces />, et qui 
par leur position relative donnent un chatoiement au mor- 
ceau ; Kleopinsky. 

19. Fibreux, vert clair , fibres déliées, légèrement cour- 
bées, formant une petite masse dans la chaux fluatée lami- 
naire } Bulach , Wurtemberg. 

20. Vert clair, éclatant, petites aiguilles très-fines , les 
unes formant de petites masses alongées, les autres de petits 
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globules, dans la chaux fluatée, mélangée de fer hydro- 
oxidé; Bulach, Wurtemberg. 

21. Fibreua, vert clair , d'un lustre Âoyeux , fibres trè»- 
déliées, formant des mamelons qui offrent un léger cha- 
toiement quand on les fait mouvoir à la lumière , avec fer 
oxidé cuprifère ; Kleopinsky , Monts Altaï. 

22. Vert clair, sur quarz amorphe ferruginé , avec quel- 
ques grains de cuivre pyriteux et d'or natif; Ekathérine- 
bourg , Sibérie. 

2J. Vert très-clair, fibres très-déliées, sur fer hydro- 
oxidé brun terreux ; Chili. 

24. Vert-p&le , fibres extrêmement déliées , recouvrant 
en partie du fer oxidé cuprifère bacillaire ; Bannat. 

25. Vert clair , nuancé de vert-noirâtre , fibres très- 
déliées , entassées , très-serrées les unes contre les autres , 
quelques-unes ofirant encore les faces p , avec un peu de 
fer hydro-oxidé 5 Kleopinsky. 

26. Vert clair, fibres très-courtes et très-serrées , for- 
mant une masse sur laquelle se trouvent disséminés quel- 
ques petits cristaux de plomb carbonaté ; Kleopinsky. 

27. Vert clair, fibres très-courtes, très-fines et très-serrées, 
formant de petits mamelons; et aussi en étoiles superficielles, 
sur fer hydro-oxidé , avec chaux carbonatée blanc-verdâtre , 
en petits rhomboïdes mixtes; mines de la Banque , Ekathé- 
rinebourg, Sibérie. 

28. Vert, d'un lustre soyeux, fibres très-courtes, très- 
déliëes , remplissant les cavités d'un groupe de cristaux de 
cuivre carbonaté vert, pseudomorphiques , modelés sur des 
cristaux de cuivre carbonaté bleu, avec cuivre oxidulé ter- 
reux, rouge de brique ; Chili. 

29. Vert clair , aiguilles très-déliées et très-courtes . 
formant une petite couche, sur du cuivre natif, à base d( 
chaux carbonatée lamellaire blanc-jaunâtre; Ekathérine- 
bourg. 
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5o. Fibreux, vert-clair , fibres très-courtes, déliées, for- 
mant une couche mince , sur du quarz granulaire , avec fer 
hydro-oxidé brun et rouge foncé; Hinajosa, Aragon. 

3i. Vert d emeraude , fibres trés-courtes , entassées , sur 
(pm haché , avec quelques petits cristaux de plomb carbo- 
nate; mine Glûcksrade , Zellerfeld, Hartz. 

52. Vert d emeraude , fragment d'un gros mamelon , d'une 
texture fibreuse radiée , assez serrée, et offrant des couches 
concentriques ; Kleopinsky, monts Altaï. 

53. Vert foncé , petits bouquets alongés, sans adhérence ; 
Copiapo , Chili. 

54. Vert très-clair et vert foncé , offrant d'un côté des 
empreintes de mamelons; Kleopinsky. 

35. Mamelonné et fihreux » vert clair , noirâtre à la sur- 
&ce; Kleopinsky. 

56. Vert d'émeraude et vert clair , d'un lustre soyeux , 
passant au mamelonné compacte ; Kleopinsky. 

57. Vert clair , chatoyant , gros mamelons offrant dans 
la cassure une texture fibreuse trés-serrée . et aussi en cou- 
ches concentriques , avec un peu de fer hydro^zidé; Kleo< 
pinsky. 

58. Masse contournée , d'un vert-noirâtrç , velouté i la 
surface , et d'un vert clair et fibreuse dans la cassure; Kleo- 
pinsky. 

39. Mamelons d'un vert-noir&tre velouté â la surface , 
et d'un vert clair, et fibreuse dans la cassure; Kleopinsky. 

40. Vert foncé et vert clair , grands et petits mamelons 
engagés entre eux , et dont la surface est divisée par des 
lignes qui se croisent ; Kleopinsky. 

41. Vert foncé, recouvrant du fer oligiste micacé, avec 
manganèse oxidé pulvérulent ; Rosario, Chili. 

Vert d'émeraude, fibres conjointes et radiées, sur 
fer hydro-oxidé , avec fer oligiste écailleux ; Rosario. 
i3. Vert terne à la surface, et d'un vert clair, d'une tex- 
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ture fibreuse et d'un éclat soyeux dans la cassure, avec cui- 
vre oxidulé massif, et cuivre natif granuliforme } mines de 
la Banque, Ekalhérinebourg, Sibérie. 

44. Vert foncé , mamelons vert-noirâtres â la surface, 
composées d aiguilles courtes et déliées, avec de petits 
groupes de cristaux de cuivre carbonaté bleu , sur fer 
hydro-oxidé; Moldaw^a, Bannat. 

45. Vert foncé, avec de petits cristaux de plomb carbo- 
naté maclés;mine Glucksrade,Zellerfeld,Hartz. 

46. Brun et noir à la surface , vert clair et d'un lustre 
soyeux dans la cassure , avec un peu de cuivre carbonaté 
bleu ; Barnaoul , Sibérie. 

47. Mamelonné et compacte, vert d'émeraùde, et vert 
pâle , petits mamelons en couches parallèles et creuses; 
Chine. 

48. Vert très-clair, mamelons irréguliers , formés de 
couches parallèles , avec quelques grains de quarz; Kleo- 
pinsky, monts Altaï. 

ig. Vert, mamelons engagés entre eux, formée de cou- 
ches parallèles et souillés de fer hydro-oxidé ; Goumes- 
hefsky , Sibérie. 

50. Vert-bleuâtre , formant une couche mamelonnée sur 
pierre argileuse , recouverte en partie de cuivre carbonaté 
bleu cellulaire j Goumeshefsky. 

51. Vert pâle , mamelon isolé , formé de couches con- 
centriques , sur quarz ferruginé , avec quelques petits cris- 
iaux de cuivre carbonaté bleu; Goumeshefsky. 

52. Vert, gros mamelons, en couches parallèles , de 
diverses intensités de couleur ; Goumeshefsky. 

53. Vert foncé , gros et petits mamelons , formant une 
masse dont la cassure est fibreuse; Goumeshefsky. 

54. Vert-pomme et vért foncé , en couches parallèles 
dont une partie se détache aisément; Bannat. 

65. Vert-pomme, sur quarz , recouvert en partie de pe- 
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tits cristaux de fer carbonate primitif; Schwaz, Tyrol. 

56. Mamelonné et compacte, y exi-pomme et bleuâtre, lui- 
sant, sur cuivre hydro-siliceux brun, résineux , cuivre sul- 
furé et un i)eu de cuivre carbonaté bleu ; Bannat. 

57. Vert d emeraude , avec un peu de quarz amorphe 
blanc-grisâtre; Bannat. 

58. Vert très-pâle et vert-noirâtre , luisant, sur pierre 
calcaire ; Schwaz. 

59. Vert-pomme , très-petits mamelons , avec un peu de 
quarz amorphe ; Bannat. 

60. Vert foncé , offrant dans la cassure des zônes de di- 
Terses nuances de vert ; Chine. 

61. Vert foncé â la surface , et vert pâle dans la cassure, 
offrant â la base les empreintes creuses de mamelons; Chine. 

62. Vert foncé, sur pierre calcaire amorphe; Schwaz. 

63. Vert foncé, mamelonné et stalactitique , offrant des 
dendrites noires d'oxide de manganèse, à la surface; Gou- 
meshefsky , Sibérie. 

64. Vert-noirâtre et vert pâle, mamelons irréguliers, en 
partie recouverts d'une légère crodte formée de petits cris- 
taux de cuivre carbonaté bleu; Bamaoul, Sibérie. 

65. Vert foncé , mamelonné et stalactitique, avec baryte 
sulfatée lamellaire à la base ; Cornouailles. 

66. Vert-pomme et vert foncé, stalactitique, digitiforme; 
Gonmeshefisky. 

67. Vert-pomme et vert foncé luisant , deux concrétions 
cylindroïdes creuses , fermées à Tune des extrémités , et 
adhérant dans le sens de leur longueur; Goumeshefsky. 

MORCEAUX POLIS. 

68. Grande plaque mince , polie , offrant des zônes pa- 
wllèlês de diverses nuances de vert, et d'un lustre soyeux ; 
Goumeshefsky. 
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69. Morceau mamelonné d'un côté et poli de l'autre, of- 
frant des zônes parallèles de différentes nuances de vert; 
Goumeshefsky , Sibérie. 

70. Gros mamelons sciés et polis, offrant des couches 
parallèles , des nuances les plus brillantes de vert; Gou- 
meshefsky. 

71. Morceau scié, en couches mamelonnées , d un vert 
pâle, sur du cuivre carbouaté bleu clair ; Molina , Aragon. 

72. Plaque polie des deux côtés, vert foncé et vert-noi- 
râtre, en zônes parallèles ; Goûmeshefsky. 

75. Morceau poli d'un côté et mamelonné de l'autre, 
d'un fond vert-noirâtre, avec des zônes déliées d'un vert écla- 
tant ; Goumeshefsky. 

74. Plaque polie des deux côtés , vert-noirâtre et vert 
clair , d'un lustre chatoyant ; Goumeshefsky. 

CUIVRE CARBONATÉ VERT ÉPIGÈNE. 

75. Vert d'herbe, modelé en cristauxde cuivre carbonate 
bleu de la variété p mo% avec cuivre carbonaté bleu en 
cristaux de la même variété , et cuivre carbonaté vert 
fibreux 3 Barnaoul , Sibérie. 

7 6. Vert d'herbe, modelé en cristaux de cuivre carbonaté 
bleu de la variété p mh' 0'; Barnaoul. 

77. Vert foncé, modelé en prismes rhomboïdaux alon- 
gés , sans terminaisons distinctes , sur quarz prismé et gra- 
nulaire ; Barnaoul. 

78. Vert terne, modelé en gros cristaux de cuivre car- 
bonaté bleu indistincts; Barnaoul. 

79. Vert terne, modelé sur un cristal de cuivre carbo- 
naté bleu de la variété/? m A', avec d'autres cristaux indis- 
tinctement prononcés, sans adhérence; Barnaoul. 

80. Vert pâle , cristaux modelés sur des cristaux de cui- 

vre carbonaté bleu de la variété p m d b a o ^ avec cai- 
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m carbonate vert fibreux divergent, et cuivré carbonaté 
bleu à la base ; Chessy, Lyon. 

81. Vert foncé , modelé sur des cristaux très-aplatis de 
enivre carbonaté bleu , avec des cristaux très-aplatis de cette 
dernière substance de la variété p m 0* A*; Chessy. 

82. Vert foncé , petits cristaux indistinctement pronon- 
cés, avec un peu de cuivre carbonaté bleu, sur fer hydro- 
oxidé ; Chessy. 

83. Vert foncé , cristaux indistinctement prononcés , 
avec cuivre carbonaté vert fibreux , et un peu de cuivre 
carbonaté bleu, sur marne argileuse; Barnaoul, Sibérie. 

84. Vert, cristaux trés-aplatis, formant des mamelons 
crétés, offrant dans la cassure une texture feuilletée et une 
belle couleur bleue ; Bannat. 

Annotations. 

Tlaiiy , guidé par la ressemblance des analyses du cuivre 
carbonaté vert et du cuivre carbonaté bleu , les a réunis 
dans une même espèce. Mais indépendamment des diflTé- 
rences essentielles que des analyses plus récentes ont prouvé 
exister dans les proportions des principes constituans de 
ces deux substances , les caractères cristallographiques 
qu elles présentent indiquent suffisamment qu'elles doivent 
former deux espèces séparées. 

M. Rendant pense que les cristaux trouvés en Sibérie , et 
qui ont été décrits par Haûy sous le nom de cuivre hydro- 
siliceux, appartiennent au cuivre carbonaté vert et offrent 
les formes régulières de cette espèce. Il paraît en effet que 
leur composition chimique est la même; mais tout indique 
d*ailleurs qu'ils doivent leur origine à une épigénie. Ils of- 
frent souvent dans la cassure une texture fibreuse , et l'on y 
distingue quelquefois de petites aiguilles de cuivre carbo- 
iiaté vert ; leur forme est incompatible avec celle de cette 
dernière substance , et se rapporte assez bien à celle du cui- 
vre carbonaté vert. 



QUATORZIÈME ESPÈCE. 

CUIVRE CAKBONATÉ BLEU. 

Caractères définis, 

PHILLIPS. Formule chimique. 

Analyse» Cuivre oxidé 69,08. Ca + a CaC . 

Acide carbonique. • . . 25,46. 

Eau 5,46. 

100,00. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique , dans le- 
quel rincidence des faces latérales est de 98® 42', celle de 
la base sur chacune d'elles de 91® 52', et l'un des côtés 
de la base à l'arête latérale dans le rapport des nombres 
20 et 27. 

Clivage, Parallèle à la base et aux faces latérales de la 
forme primitive , et plus facilement dans la direction des 
faces de la modification e^. 

Pesanteur spécifique. 5,83 1 . 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble avec effervescence dans l'acide nitri- 
que. Au chalumeau , fond , et se comporte en tout comme 
Toxide de cuivre. 

Cassure. Conchoïdale. 

Dureté» Raie la chaux carbonatée, et est rayée parla, 
chaux phosphatée. 

Couleur. Diverses nuances de bleu ; translucide , trans- 
parent; lustre vitreux, presqu'adamantin. 

l'* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m d . 

La forme primitive , dont deux des hords des bases sont 
émarginés. (Fig. 2 , pl. LXIII.) 
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1. Bleu foncé, trois cristaux isolés, nets; Chessy, Lyon. 

3. Bleu foncé, opaque , cristaux engagés entre eux , trés- 
serrés les uns contre les autres , en partie recouvert de cui- 
Tie carbonaté vert , ayec un cristal de cuivre oxidulé , 
émarginé , entièrement recouvert de cuivre carbonaté vert ; 
Chessy. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. m a\ 

La forme primitive , dont un dee angles des hases est rem-- 
placé. (Fig. 3, pl.LXin.) 

3. Bleu foncé , translucide , éclatant, cristaux aplatis pa- 
rallèlement à la face a% avec un x>eu de cuivre carbonaté 
Tert; Chessy. 

5"»« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m (f. 

Lapremière variété, dans laquelle les deux autres bords 
h des bases sont émarginés. (Fig. 4 , pl. LXIU. ) 

4. Bleu foncé, cristaux nets, aplatis, agglomérés en forme 
de gros mamelons ; Chessy. 

i s 

4™® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m d O . 

Lapremière variété, dont les angles o sont remplacés. 
(Fig, 5, pl.LXffl.) 

5. Bleu très-foncé , opaque , cristaux entassés , sans ad- 
hérence , formant une masse arrondie ; Barnaoul , Sibérie. 

I 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m ^ O e . 

^ tariété précédente , dans laquelle les angles aigus des 
hases sont remplacés. (Fig. 6, pl. LXIU.) 
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6. Bleu foncé y opaque y brillant , cristaux entassés ; for- 
mant des mamelons, avec de petits cristaux d'un bleu moins 
foncé, trés-net, recouvrant entièrement la base du morceau; 
Barnaonl , Sibérie. 

6"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h' a* 0\ 

La fortne primittae , dont les arêtes latérales obtuses sont 
émarginies et les angles obtus des bases remplaeéi. 
(Fig.7,pl.LXm.) 

7. Bleu foncé, peu translucide, cristaux nets, aplatis 
parallèlement aux faces a', tapissant lès cavités d^un quarz 
amorphe ferruginé , avec un peu de cuivre carbonaté vert 
mamelonné, et de cuivre sulfuré; Nueslra Senora del Car- 
men , Chili. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m 0^ a* «5. 

Tablé octogone, dont les bords sont modifiés» (Fig. 8, 
pl. LXm.) 

8. Bleu foncé, translucide, cristaux aplatis parallèlement 
aux faces a% et étroitement engagés entre eux, avec argile 
lithomarge ; Chessy , Lyon. 

9. Bleu foncé, translucide, cristaux aplatis parallèlement 
aux faces a', et dans lesquels les faces latérales primitives 
ont beaucoup plus d'étendue que dans le morceau du nu- 
méro précédent , avec un peu de cuivre carbonaté vertj 
Chessy. 

10. Bleu d'indigo, translucide, petits cristaux très-aplatis, 
sur fer oxidé cuprifère; Moldawa , Bannat. 

11. Bleu d'indigo, translucide, petits cristaux très-aplatis, 
avec fer hydroK)xidé terreux^ et cuivre carbonaté vert; Mol- 
dawa* 
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^113 

8"*« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m d h h a . 

la forme primitive y dont les bordé des hmes et les arêtes 
latérales obtuses sont e'margine's , ainsi que les lignes 
d'intersection des faces de la modification h\ (Fig. 9 , 

pLLxra.) 

12. Trois i)etit8 cristaux isolés, d'un beau bleu , avec un 
petit groupe de la même variété ; Cbessy , Lyon. 

lias 

gme VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h d a . 

La variété précédente , sans les faces de la modification b*, 
mais augmentée de celles de la modification o*. (Fig. 10, 

pi.Lxra.) 

13. Bleu foncé, opaque, cristaux très-serrés les uns con- 
tre les autres , formant une masse arrondie ; Barnaoul , 
Sibérie. 

10"« VARIÉTÉ, SIGto REPRÉSENTATIF, m tt a e\ 

La variété précédente y dans laquelle les basses de la forme 
primitive sont oblitérées , et augmentée des faces de la 
modification e\ (Fig. 11 , pl. LXIII.) 

14. Bleu foncé, cristaux entassés, avec plomb carbonaté 
bacillaire , fer bydro-'Oxidé jaune-brunâtre terreux et man- 
ganèse oxidé botryoïde ; Barnaoul. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m à A* ie\ 

La huitième variété , sans les fctcesh*^ et augmentée des 
faces e\ (Fig. 13, pl. LXIII.) 

15. Bleu foncé éclatant et bleu clair éclatant, cristaux 
i^ets, sur cuivre oxidulé massif, avec un peu de lithomarge , 
et quelques grains de quarz; Cbessy. 
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16. Bleu foncé , opaque, cristaux assez gros, formant 
une boule dont la surface est hérissée des angles aigus des 
cristaux; Chessy, Lyon. 

3 13 

12™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTÂT, p m d e O 

La quatrième variété , augmentée deê faces des modificor 
tiom e* et e ( Fig. 1 3, pl. LXIII.) 

17. Bleu céleste, translucide, petits cristaux très-bril- 
lans, sur une argile lithomarge colorée en vert par le cui- 
vre carbonaté vert; Kleinkogel , Tyrol. 

1 3™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a^ a a 0^ (J^ d^ g ). 

Prisme rhomboïdal oblique, alongé dans la direction des 
diagonales horizontales , et modifié par des faces qui 
remplacent les angles a et o. (Fig. li, pl. LXIII.) 

18. Bleu foncé, opaque, cristaux étroitement engagés 
entre eux , sur pierre calcaire en partie colorée en vert par 
le cuivre carbonaté; Barnaoul, Sibérie. 

I 3 I 3 s 

l^me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h d e a O . 

La dixième variété y offrant les bases de la forme primitive, 
et dans laquelle les faces de la modification sont rem- 
placées par celles de la modification e\ ( Fig. i5 , 
pl.LXm.) 

19. Bleu foncé, cristaux nets , engagés entre eux , avec 
un peu de plomb carbonaté granulaire et de fer hydro-oxidé 
jaune-bi'unâtre; Barnaoul. 

20. Bleu clair, petits cristaux engagés entre eux, avec 
un peu de cuivre carbonaté vert épigéne , et lithomarge en- 
durcie ; Barnaoul. 

21. Bleu terne, petits cristaux nets, agglomérés, avec 
plomb carbonaté granulaire ; Barnaoul. 
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l5»» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p A* a* «' a* o'. 

Prime rhomho'idal oblique, modifié par plusieurs faces p€h 
rallèles à la diagonale horizontale. ( Fig. 16 , pl. LXIII.) 

33. Bleu clair, petits cristaux brillans , aplatis parallè- 
lement à la face p , sur fer hydro-oxidé et quarz, avec cui- 
m carbonaté bleu mamelonné ; mineBuckingham, Bridge- 
water, Somersetshire. 

l6~ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, p m1% a a ^ (i* ï g ). 

Prime rhomho'idal oblique , modifié mr les angles et sur lee 
bords. {¥ig. 17, pl. LXIV.) 

33. Bleu foncé , opaque , éclatant, cristaux nets , engagés 
entre eux , dont quelques-uns sont recouverts de cuivre 
caibonaté vert; Chessy , Lyon. 

I 1 a a s i 4" "5 
17»«VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, p haaoe(bdg). 

La quinzième variété, sans les faces a\ b', et augmentée des 
foces desmodifi>cations e et(h d g ).( Fig. 18, pl. LXIV.) 

24. Bleu foncé, opaque, petits cristaux entassés, avec 
^ques petits cristaux de plomb carbonaté blanc-jau- 
nâtre, et fer hydro-oxidé ; Barnaoul, Sibérie. 

18^ VABlÈrÉ , SIGNE REPRÉSENT. pmh\^ a O (b^d* ^ ), 

^ vwriété précédente, sans les faces e'^ et augmentée des 
faces m. (Fig. 19 , pl. LXIV.) 
5 6. 
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35. Bleu foncé. cristaux nets, avec cuivre carbonaté vert 
aciculaire , plomb carbonaté en petits cristaux alongés de 
la variété trihexaèdre , sur quarz amorphe , avec un peu 
de chaux carbonatée laminaire blanc grisâtre; Barnaoul, 
Sibérie. 

26. Bleu foncé , cristaux moins nets , entassés, sur ba- 
ryte sulfatée primitive et grano-lamellaire ; Bulach , Wur- 
temberg. 

igine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m h' a* a® 0* h' 6^. 

La forme primitive , dont les angles et les bords sont mo- 
di/Us, (Fig. 20, pl. LXIV- ) 

2 7. Bleu foncé , transparent , cristaux très-brillans , et 
très-aplatis parallèlement aux faces a% avec cuivre carbo- 
naté mamelonné , sur du grès; Chessy, Lyon. 

, i a 2 Q 5 i 

20™" VARIETE , SIGNE REPRESENTATIF, pmhooeed. 

La neuvième variété, augmentée des faces des modifica- 
tions e% ete\ (Fig. 21 , pl. LXIV.) 

28. Bleu éclatant , petit groupe de gros cristaux très- 
nets , avec cuivre carbonaté vert épigène de la même forme ; 
Chessy. 

29. Bleu foncé , cristaux alongés dans la direction des 
grandes diagonales des bases, avec un peu de cuivre carbo- 
naté vert; Barnaoul. 

r , , 113 2 i 1" 5 

2l~« VARIETE, SIGNE REFRES. p m h a a o e^{h d g ). 

La dia-hmtiime variété, augmentée des faces de la mad^ 
cation e^. (Fig. 22, pL LXIV,) 
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30. Bleu foncé, opaque, petits cristaux entassés, avec 
plomb carbonalé trihexaèdre , blanc-jaunâtre, translucide, 
sur une gangue formée d'un mélange de fer hydro-oxidé , 
de plomb carbonaté, et de cuirre carbonaté; Barnaoul, 
Sibérie. 

31. Bleu foncé, avec cuivre carbonaté vert mamelonné, 
et plomb carbonaté bacillaire ; Barnaoul. 

22"» VARIÉTÉ, SIGNE REPBJÈSENT. jp m 11 h dt a a e e . 

la, onzième variété, augmentée des faces des modiftca- 
tions e', a' et a^ (Fig. 23 , pl. LXIV.) 

32. Bleu clair , cristaux nets , aplatis parallèlement à la 
fecej», qui est striée, et alongée dans la direction de la dia- 
gonale horizontale ; plusieurs des cristaux offrent diverses 
combinaisons des modifications citées , et sont en partie re- 
couverts de cuivre carbonaté vert; Chessy, Lyon. 

n f r / _] 3 3 I 2 5 3 

23"« VARIETE, SIGNE REPRESENTAT, pmhdaeeeo. 

La vingtième variété , augmentée des faces de la modifica^ 
tion e\ (Fig. 24, pl. ^XIV.) 

35. Bleu clair, cristaux grands et petits, très- nets, et 
brillans, sur cuivre carbonaté vert fibreux radié; Chessy. 

''121 3 

24»* Variété, signe représentât, pmdtaaeeee^^. 

La variété précédente, émarginée à Vendrait des intersections 
des faces e' et m, sans les faces des modifications h', o"^ 
mais augmentée de celles de la modification a'. ( Fig. 26 , 
pK LXIV.) 

34. Bleu éclatant, cristaux nets, avec cuivre carbonaté 
vert fibreux, manganèse oxidé brun-noirâtre et un peu de 
lithomarge ; Chessy. 
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25"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, p m II b' ^ e eao. 

La vingtième variété y sans les faces de la modification éy 
mais augmentée de celles des modifications g', et e'. 
(Fig. 26, pl. LXIV.) 

55. Bleu clair , cristaux nets , assez gros y engagés entre 
eux , avec cuivre carbouaté vert , fibreux radié , satiné , 
recouvrant en partie quelques-uns des cristaux ; Chessy , 
Lyoni 

36°*« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT, pm h' a* a* 0* e^ e\. 

La dix-neuvième variété, sans les faces e^ , et augmentée des 
faces des modifications a", e'^ ^t e^. (^^S* ^7? pl. LXIV.) 

36. Bleu foncé, petits cristaux nets , éclatans , engagés 
entre eux , dans la lithomarge blanc-j aunâtre ; Chessy. 

27"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉs. p m g^ g a e e e o 

Là vingt-troisième variété y augmentée des faces des modi- 
fications g* et g\ (Fig. 28, pl. LXIV. ) 

37. Bleu peu foncé , opaque j éclatant, gros cristaux trés- 
nets, engagés entre eux, et dont plusieurs sont recouverts 
de cuivre carbonaté vert , sur fer hydro-oxidé jaune , ter- 
reux, avec un peu de cuivre oxidulé lamellaire et terreux; 
Chessy. 

28"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 

1 13 13 3 i.ii f 
pmnaaeeog{bdg). 

La dix-huitième variété, augmentée des faces des modifica- 
tions g\ e' e£e\ (Fig. 29 , pLLXIV. ) 
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38. Bleu foncé , peu translucide , petits cristaux nets , 
serrés les uns contre les autres, avec fer carbonaté et plomb 
carbonaté; Barnaoul , Sibérie. 

29™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT ATIP. 

I 1 2 13 5 a,i A, • i 
pfnnaaeeeobd[bdg). 

La vingU troisième variété, augmentée des modifica- 
tions a hKt ( b' d^g"* ). (Fig. 3o , pl. LXIV. ) 

3g. Bleu clair , éclatant, cristaux nets, assez gros, engagés 
entre eux, avec cuivre carbonaté vertfibro-lemellaire, radié, 
et un peu de cuivre oxidulé lamellaire , d'un rouge foncé et 
translucide ; Chessy, Lyon. 

5Qmo VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. 

1 1 a I 6 1 a i i 
mnggaaeebde^[bdg). 

Combinaison de douze modifications , dans laquelle la base 
du prisme primitif est masquée. (Fig. 3i , pl. LXIV.) 

40. Bleu de saphir, cristaux trés-nets, engagés entre 
eux, avec cuivre carbonaté vert fibreux radié, cuivre oxi- 
dulé massif, et un peu de lithomarge ; Chessy. 

3l™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 

11 5 h Ji 21352 

pmhggbdaeeeoé^, 
La vingt-septième variété , augmentée des faces des modifi- 
cations h et 63. ( Fig. Sa , pl. LXIV.) 

41. Bleu clair, trés-gros cristaux, dans lesquels les faces 
des modifications /I , m, h' sont les plus larges, engagés 
dans le cuivre carbonaté vert fibreux , avec fer hydro-oxidé 
terreux; Chessy. 
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32"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 

I "è 1 1 3 6 1 2 3 2 l J K 

pmhdbaaaeeeoe^e^bdg), 

La vingt-neuvième variété, augmentée des modifica- 
tion* a% 63, e^. (Fig. 33 , pl. LXV. ) 

4:2. Bleu foncé, opaque, éclatant, cristaux très-nets, 
aplatis parallèlement à la face p$ sur quelques-uns des cris- 
taux, on Toit, outre les modifications déjà décrites, les 
faces A', et d'autres parallèles aux intersections de 0* et 
de m; avec cuivre carbdnaté vert fibreux; Chessy, Lyon. 

43. Bleu foncé , translucide cristaux très-nets , aplatis 
parallèlement à la face p, en partie épigénes, et recouverts 
de cuivre carbonaté vert fibreux divergent , avec litho- 
marge ; Chessy. 

33rae VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 

j:' ' ' ^ ' ^ ' 'jl'^^ Vjl^^* K 

p m h g g a a e e e d e^e ^ [b d g ) [b d g ). 

La variété précédente , sang les faces a'^ et augmentée dei 

faces de la modification (b d g ). ( Fig. 34, pl. LXV.) 

44. Bleu clair, gros cristaux nets, engagés entre eux, 
en partie épigénes , avec cuivre carbonaté vert fibreux di- 
vergent , cuivre oxidulé massif, rouge foncé, translucide, et 
un peu de lithomarge ; Chessy. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

45. Bleu foncé , cristal assez gros, indistinct , sur chaux 
carbonatée blanc-verdâtre, en cristaux indistincts , recou- 
verts de petits mamelons de cuivre carbonaté vert } Bannat. 

46. Bleu, opaque, cristaux à faces bombées, formées 

des modifications/?, m, et , entassés et groupés de manière 
à former de très-gros cristaux; Chessy. 
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47. Bleu foncé, petits cristaux indistincts , recouverts de 
cuivre carbonate vert, avec cuivre carbonaté vert fibreux 
Bamaoul, Sibérie. 

48. Bleu foncé, cristaux indistincts, engagés dans une 
lithomarge blanche ; Chessy,Lyon. 

49. Bleu foncé, petits cristaux tabulaires, indistincts, ta- 
pissant les cavités d'un morceau globuliforme, creux, ma- 
melonné à la surface, et qui se divise en deux ; Chessy. 

5o« Bleu foncé, trés-petits cristaux brillants, indistincts, 
formant une couche mamelonnée sur fer oxidé cuprifère , 
avec cuivre carbonaté vert en petites houppes , formées de 
petites aiguilles, déliées, peu divergentes; Bannat. 

51. Bleu foncé et bleu clair, couche mamelonnée })eu 
épaisse , formée d'une agglomération de petits cristaux in- 
distincts , avec cuivre carbonaté vert , recouvrant du fer 
hydro-oxidé amorphe et mamelonné ; Bannat. 

52. Bleu foncé , éclatant, très-petits cristaux indistincts, 
tapissant les cavités d'un quarz amorphe, blanc-grisâtre ; 
Barnaoul. 

53. Bleu foncé, éclatant, très- petits cristaux indistincts, 
aplatis* parallèlement à la face a*, sur fer oxidé cuprifère , 
avec un peu de cuivre carbonaté vert , en petites houp- 
pes formées d'aiguilles extrêmement déliées , et im peu de 
fer-oxidé ; Bannat. 

54. Bleu clair, petits cristaux très-aplatis , disséminés 
sur du quarz amorphe et prismé.; Chili. 

55. Bleu foncé, cristaux indistincts , aplatis , formant 
nne petite masse, sur un groupe de quarz hyalin prismé j 
Bulach,Wurtemberg. 

56. Bleu foncé , gros globules formés de cristaux indis- 
tincts , alongés et très-aplatis , montrant dans la cassure 
une texture radiée et laminaire , avec un peu de quarz hya- 
lin prismé ; Bulach. 

57. Bleu clair et foncé, petits cristaux indistincts, très- 
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aplatis 9 entassés dans les cavités d'un quarz ferrugineux ^ 
avec un peu de cuivre pyriteux; Cornouailles. 

58. Bleu foncé , petites lames modifiées sur les bords , 
sur du cuivre sulfuré amorphe , mélangé de cuivre pyri- 
teux , avec un peu de cuivre carbonaté vert , fibro-lamel- 
lairej Saalfeld , Thuringe. 

59. Bleu céleste, gros mamelons, formés de gros cris- 
taux indistincts , avec quarz granulaire; Molina, Aragon. 

60. Bleu foncé , petite masse sphéroïdale, formée d'une 
agrégation de petits cristaux indistincts ; Chessy, Lyon, 

61. Bleu foncé, deux petites masses arrondies, fornaées 
d'une agglomération de petits cristaux indistincts, avec 
un peu de lithomarge ; Chessy. 

62. Bleu céleste, mamelons formés de cristaux plats, 
dont les bords donnent à la surface un aspect semblable à 
celui de la baryte sulfatée crétée ; Chessy. 

63. Bleu foncé , gros mamelons , dont la surface est hé- 
rissée de petits cristaux , qui réfléchissent la lumière dans 
diverses directions et donnent au morceau un aspect ve- 
louté; Chessy. 

64. Bleu foncé , gros mamelons , formés de lames diver- 
gentes , et crétés à la surface, avec baryte sulfatée laminaire 
blanche , et de petits cristaux de quarz hyalin prismé, sur 
quarz amorphe ; Bannat. 

65. Bleu-noirâtre, masses cylindroïdes arrondies à Tune 
des extrémités , et dont la surface est hérissée de petites 
lames brillantes , avec un peu de cuivre carbonaté vert 
en fibres courtes et déliées ; Bulach , Wurtemberg. 

66. Bleu foncé , mamelons formés de petits cristaux in- 
distincts entassés, avec cuivre carbonaté, vert clair, mame- 
lonné compacte ; ce morceau a été poli d'un côté ; Bannat. 

67. Bleu céleste et foncé, mamelons formés de lames di- 
vergentes, sur fer hydro-oxidé terreux; Saalfeld, Thu- 
ringe. 
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68. Bleu céleste, petits cristaux indistincts, formant 
une croûte et de petits mamelons , sur des lames de baryte 
sulfatée ; Saalfeld , Thuringe. 

69. Bleu foncé , petits cristaux indistincts , recouvrant 
de grandes lames de baryte sulfatée blanc-jaunâtre, enga- 
gées entre elles , avec un peu de cuivre gris et de cuivre 
carbonaté vert terreux ; Saalfeld. 

70. Bleu céleste , trés-petits mamelons , sur quarz amor- 
phe et prismé ; Barnaoul , Sibérie. 

71. Bleu foncé, petits cristaux indistincts, aplatis, entas- 
sés, avec cuivre carbonaté vert, «namelonué compacte, 
sur cuivre sulfuré massif, avec lin peu de cuivre pyriteuxj 
Cornouailles. 

72. Bleu foncé, petits mamelons dont la surface est 
bérissée des bords des cristaux dont ils sont formés , avec 
quarz et cuivre hydro-siliceux scoriformejHuelMuttrell, 
Cornouailles. 

j5. Mamelonn4', bien clair en couches parallèles , en 
partie recouvertes d'un peu de fer hydro-oxidé brun; 
Bannat. 

74. Bleu, compacte, sur une plaque mamelonnée de cui- 
Tre, vert carbonaté ; Bannat. 

75. Bleu clair, mamelons alongés; Bannat. 

76. Bleu foncé et bleu clair, mamelons alongés; Bannat. 

77. Bleu foncé et bleu céleste , petits cristaux agglomé- 
rés en forme de druse ; Bannat. 

78. Bleu clair, sur cuivre oxidulé massif, en partie 
recouvert de cuivre carbonaté vert; Ekathérinebourg , Si- 
bérie. 

79. Bleu clair, petites masses isolées, arrondies, dun as- 
pect terne ; Ekathérinebourg. 

80. Bleu céleste, formant de petites taches circulaires 
sur une pierre de corne veinée de cuivre carbonaté vert et 
bleu ; Kamtschatka. 
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81. Bleu clair, en taches, recoaTrant en partie un moi 
de quarz xyloïde ; Kamtflchatka. 

Annotations. 

Cette substance se divise parallèlement aux faces 
modification.^' a?ec beaucoup plus de facilité que dans 
autre direction. En conséquence , il serait peut-étn 
conforme aux analogies de prendre pour forme priii 
un prisme rbomboïdal oblique , dont les pans et la 
correspondraient aux faces désignées par et A' d^ 
description qui a été donnée ici des formes réguliéi 
cuivre carbonaté bleu. Dans plusieurs localité^, suri 
Chessy, le prisme dont les faces sont;? et mest ordinaire 
la forme dominante des cristaux , et c'est principale 
cette circonstance qui a déterminé à choisir ce prisme 
la forme primitive. 

Les variétés cristallisées de cette espèce sont très- 
breuses , et quelques-unes d'entre elles sont très-co 
quées. M. Haidinger cite un cristal maclé dans lequel 
de révolution est perpendiculaire à la face o'; mais il] 
que les macles sont très-rares. 

M. Rendant range au nombre des espèces minéral 

carbonate de cuivre, dont la formule chimique est ( 
D'après lui, cette substance est brune, compacte ou 
reuse,et est souvent accompagnée et mélangée de cuivr 
bonaté vert. 



QUINZIÈME ESPÈCE. 

CUIVRE ARSÉNIATÉ RHOMBOÉDRAL. 
Caractères définis, 

VAUQUBLIV. CHBVBVIX. 

Anafyse. Oiide de cuivre; .... 39,00. . 58,oo. 

Acide arseuique 45,oo. • 521,00. 

Eau 17,00. . 21,00. 

99,00. 100,00. 

Formé primitive. Rhomboïde aigu de 69° 48'. 
67f9a^e. Facile dans une direction perpendiculaire à Taxe, 
Boins aiâé parallèlement aux faces de la forme primitive. 
Pesanteur spécifique. 2.5488. 

Caractères indéfinis. 

Chimiquss. Au chalumeau , décrépite , se transforme en 
une scorie spongieuse , et fond enfin en un globule noir 
qui n'a presque pas d'apparence vitreuse. 

Cassure. Gonchoïdale. 

dureté. Est rayé par la chaux carbonatée. 

Couleur. Vert d'émeraude , transparent et translucide ; 
lustre vitreux, perlé sur les faces perpendiculaires à Taxe. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a\ 

tourne hexaèdre , dont les fixées latérales sont les fitces du 
rhomboïde primitif (Fig. 2 , pl. LXV. ) 

1. Vert d'émeraude , translucide, cristaux aplatis , avec 
cuivre carbouaté bleu , cuivre pyriteux amorphe , et quarz 
granulaire y Tingtang , Cornouailles. 
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2. Vert d'émeraude, grands cristaux aplatis, entassés , 
avec quarz granulaire , fer arsenical , cuivre oxidulé amor- 
phe, et des octaèdres réguliers, d'un vert pâle, opaque, de ] 
cuivre oxidulé épigène 5 Tingtang , Cornouailles. 

3. Vert d'émeraude, transparent et translucide, très- 
grands cristaux aplatis, entassés, sur cuivre sulfuré amo^ 
phe , avec quarz granulaire et cuivre pyriteux ; Tingtang. 

2™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' a*. 

La variété précédente y dans laquelle six des arête* d^in^ 
section des faces p et a* sont émarginées. ( Fig. 5, 
pl. LXV.) 

4. Vert demeraude, translucide, cristaux aplatis, soi 
quarz amorphe, avec cuivre pyriteux; Tingtang. 

3°**» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a* O* h\ 

La variété précédente , augmentée des faces de ta modifUfOr 
tionh\ (Fig. 4, pl. LXV.) 

5. Vert d emeraude foncé , translucide , très-grands cris- 
taux aplatis , empilés sur cuivre oxidulé, avec quarz granu- 
laire ; Cornouailles. 

6. Vert d'émeraude , cristaux nets , sur fer hydro-oxidé 
terreux j Tingtang. 

7. Vert demeraude, cristaux nets, dans les cavités d*ui 
quarz ferruginé , avec un peu de cuivre pyriteux ; Ting- 
tang. 

8. Vert très-clair , petits cristaux très-minces , dans le 
cavités et à la surface d'un quarz granulaire ferruginé , ei 
partie recouvert de cuivre hydro-siliceux mamelonné; Hue 
Tamar , Cornouailles. 
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Annotations. 

Les deux rhomboïdes , dont les signes cristallographi- 
[ues sont et a^, sont senoiblables; Tincidence des faces du 
ommet est dans chacun d'eux égale à gi'' 3a'. On pourrait 
irendre Pun ou Tautre de ces rhomboïdes pour la forme 
irimitiye , et alors le signe cristallographique de celui qui 
été considéré comme primitif par la plupart des minéra- 
Dgistes, ainsi que dans la description qui précède , serait e' 
u Le plan a* est souvent masqué par les faces d'un rhom- 
oïde très-obtus, que Ton peut supposer être le résultat d'un 
écroissement trés-rapide, en largeur, sur l'angle supérieur 
u rhomboïde primitif; M. Brooke a trouvé 1 79® 3o' pour 
inclinaison des faces. 

Les analyses qui ont été faites de cette substance sont loin 
e s'accorder, et ne peuvent être représentées ni l'une ni 
autre par une formule chimique simple. M. Beudant pense 
[ue cette espèce est l'hydro-arséniaté pur. 

On n'a trouvé cette espèce jusqu'ici que dans le Cor- 
lOoaiUes. 
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SEIZIÈME ESPÈCE. 

CUIVRE ARSÉNIATÉ OCTAÉDRAL. 
Caractères dJfinU. 

CHBHBVIX. 

Anabfêe. Oxide de cuivre 49. 

Acide arsenique i4. 

Eau 55. 

98. 

Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal de 107' 
dans lequel le rapport d un des côtés de la base à la 1 
teur est à peu près celui des nombres 5o et 5i. 

Clivage, Parallèle aux faces latérales, et à la base < 
forme primitive. 

Pesanteur spécifique. 2,926. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble dans lacide nitrique sans eiSe 
cence. Exposé au chalumeau, dégage beaucoup d'eau 
le matras , fond imparfaitement , et donne pour résidu 
masse de scories dans laquelle on aperçoit quelques g 
métalliques blancs. 

Cassure. Inégale , conchoïdale. 

Dureté, Raie là chaux sulfatée, et est rayée par la c 
carbonatée. 

Couleur. Bleu céleste et bleu-verdâtre , translucide 
tre vitreux. 

1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m a\ 

Octaèdre rectangulaire. (Fig. 2 , pl. LXV.) 

1. Bleu céleste et bleu-verdâtre , petits octaèdres en| 
entre eux , sur quarz amorphe, souillé de fer hydro-o: 
Huel Unity , Cornouailles. 

2. Bleu-verdâtre , petits cristaux , dont quelques-uns 
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mgés, sur quarz amorphe et granulaire, ferruginé , avec 
petits cristaux â faces curvilignes de cuivre arséniaté en 
sme rhomboïdal oblique, et cuivre arséniaté asb esti- 
me et terreux ; Huel Unity , Cornouailles. 
). Bleu céleste , translucide , très-grands et petits cris- 
X, sur quarz radié et prismé ; Huel Unity. 
i. Bleu céleste , cristaux grands et petits , entassés , sur 
urz ferruginé, .avec quarz hyalin prismé; Huel Unity. 
). Bleu et verdâtre , cristaux nets , engagés entre eux , 
c quarz granulaire et fer hydro-oxidé ; Huel Unity. 
). Bleu et yerdâtre , petits cristaux engagés entre eux , sur 
urz ; Huel Unity. 

Annotations. 

ja forme de cette espèce est évidemment incompatible 
c celle de Tespèce précédente. 

rl. Berzélins conclut, des phénomènes que présente cette 
•stance quand on l'expose au chalumeau, qu elle contient, 
re le cuivre , un autre métal irréductible, 
luivant M. Mohs le cuivre arséniaté octaédral se trouve 
si en très-petits cristaux à Herrengrund , en Hongrie, 



DIX-SEPTIÈME ESPÈCE. 

CUIVRE ARSÉNUTÉ EN PRISME DROIT RHOMBOÏDi 
Caractères définis. 

KLAPILOTH. CHEHEYIX. 

Analyse. Oxide de cuivre. . . 5o,62. 5o,o. 

Acide arsenique. . . 45. oo. 29.0. 

Eau 3,5o. 21.0. 

99,12. 100,0. 

Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans 
l'incidence des faces latérales est de 110° 3o', et le 
port d'un des côtés de la base à la hauteur à peu prés 
des nombres 4 et 5. 

Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme { 
tive. 

Pesanteur spioifiqm. 4,2... 4,6. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble dans Tacide nitrique. Au chalui 
chaufi'é seul dans le matras , ne dégage point d'eau ; 
charbon , il se réduit au moment de la fusion , en pr 
sant une détonation. 

Cassure. Inégale , conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée, et est rayé ] 
chaux phosphatée. 

Couleur. Vert , et vert-brunâtre , translucide ; 
vitreux, adamantin. 

l" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m e\ 

La forme primitive, dans laquelle les angles aigus des 
sont remplacé^. (Fig. 2 , pl. LXV.) 
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1. Vert-noirâtre , d'un éclat résineux , petits cristaux 
^ serrés les uns contre les autres , sur quarz } Gornouailles. 

2. Vert-brunâtre , translucide , cristaux aplatis parallè- 
lement aux bases , et alongés dans la direction des petites 
diagonales , avec de petits octaèdres réguliers, d'un vert 
clair, à faces très-lisses , et la plupart creux , sur un groupe 
de quarz prismé ; Gornouailles. 

3. Vert foncé, translucide , cristaux très-aplatis parallè- 
lement aux bases de la forme primitive , et alongés dans la 
direction des petites diagonales , sur cuivre carbonaté vert 
mamelonné , reposant sur du quarz amorphe ferruginé ; 
Gornouailles. 

4. Noirâtre , d'un éclat résineux, cristaux très-alongés, 
formés par un empilement régulier de petits cristaux de la 
même forme , disséminés sur un groupe de gros cristaux de 
quarz prismé , recouverts d une couche assez épaisse de cui- 
Tre arséniaté fibreux-radié 5 Gornouailles. 

5. Vert foncé , petits cristaux brillans , alongés dans la 
direction des petites diagonales des bases , sur quarz granu- 
laire ; Gornouailles. 

6. Vert foncé , petits cristaux engagés entre eux , sur 
quarz bacillaire ; Gornouailles. 

7. Vert-noirâtre , d'un éclat résineux , cristaux très-ser- 
rés les uns contre les autres , formant une couche assez 
épaisse , d'une texture radiée dans la cassure , sur quarz ; 
Gornouailles. 

8. Vert foncé et vert clair, cristaux très-serrés les uns 
pitre les autres, formant une croûte épaisse, sur un 
jjTOupe de quarz prismé ; Gornouailles. 

9. Vert foncé , d'un éclat résineux , cristaux très-serrés 
es uns contre les autres , formant des mamelons , offrant 
ine texture fibreuse dans la cassure, sur un groupe de 
[uarz hyalin prismé , mélangé de fer hydro-oxidé brun- 
aunâtre; Gornouailles. 

5 7* 
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10. Vert foncé, très-petits cristaux , étroitement enga 
gés entre eux , avec cuivre carbonaté vert mamelonné , su 
quarz amorphe et prismé j Cornouailles. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. m jr*. 

La variété précédente , émarginée à Tendrait des interset 
tions des faces e'. 

11. Vert de bouteille, translucide, cristaux trés-aloB 
gés dans la direction des petites diagonales ^ formant d 
petits bouquets , disséminés sur un groupe de cristaux d 
quarz prismé ; Cornouailles. 

12. Vert-brunâtre, d'un éclat résineux , cristaux alongé 
dans la direction de la petite diagonale, serrés les ua 
contre les autres , et divergens , sur quarz ferruginé ; Cor- 
nouailles. 

i5. Vert foncé , luisant , translucide, cristaux alongéi 
dans la direction de la petite diagonale ; sur quarz fer- 
ruginé; Cornouailles. 

14. Vert foncé, luisant , cristaux alongés , serrés les unf 
contre les autres , tapissant en partie la cavité d un quaiî 
ferruginé; Cornouailles. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

15. Vert très-foncé, cristaux indistincts, alongés^ aplat^ 
et légèrement courbés , sans adhérence , Cornouailles. 

16. Acioulairey vert foncé , aiguilles longues et déliées j 
formant de petits faisceaux , peu divergens , sur quan 
ferruginé; Cornouailles. 

17. Vert foncé, aiguilles déliées, avec quarz granu- 
laire, ferruginé ; Cornouailles. 
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Aciculaire y vert foncé , translucide , aiguilles déliées 
et alongées, tapissant les cavités d un quarz ferruginé j Cor- 
nouailles. 

19. Vert-jaunâtre, aiguilles très-déliées, divergentes , sur 
quarz granulaire ferruginé ; Cornouailles. 

20. Fibreux > vert-noirâtre , mamelons offrant dans la 
cassure une texture fibreuse radiée , et à la surface un as- 
pect écailleux , d'un éclat résineux , avec quarz granulaire ; 
Cornouailles. 

21. Vert, globules offrant dans la cassure une texture 
fibreuse radiée , asbestiforme , sur quarz ferruginé ; Cor- 
nouailles. 

22. Vert, globules engagés entre eux, offrant dans la 
cassure une texture fibreuse radiée , et des couches de di- 
verses teintes de vert , avec cuivre arsénîaté asbestiforme , 
tianc-verdâtre , sur quarz ferruginé ; Huel Unity, Cor- 
nouailles. 

25. Vert foncé , translucide , aiguilles déliées , alongées 
et aplaties , réunies en faisceaux , sur quarz granulaire, avec 
quarz prismé , en partie recouvert de fer hydro-oxidé ; 
Cornouailles. 

24. Vert d'herbe , petites fibres déliées, divergentes , re- 
couvrant des mamelons de cuivre hydro-siliceux noirj 
Cornouailles. 

25. Blanc-verdâtre , d'un éclat velouté, fibres très-déliées , 
réunies iMirallèlement à leur longueur, formant de petits 
fidsceaux croisés dans toutes les directions , sur quarz ; 
ibrnouailles. 

26. Vert d'olive et vert-grisâtre , translucide , éclatant , 
fibres déliées, réunies en faisceaux; Cornouailles. 

27. Vert-grisâtre, globules formés de fibres très-déliées , 
divergentes , et dont la surface est hérissée des pointes des 
fibres, sur manganèse oxidé noir terreux ; Cornouailles. 

28. Vert d'herbe , fibres très-déliées , très-serrées les 
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unes contre les aatres, avec des aiguilles isolées, disséminée 
i la 8or£aice, sur qnarz amorphe ; Cornoaailles. 

39. Fibreux,\eTt foncé et Tert-grisatre , mamelons d'un 
texture fibreuse dans la cassure et écailleuse à la sur&ce 
Comouailles. 

30. Vert pâle , d'un lustre soyeux , fibres trés-déliées, d 
Tergenles autour de divers centres , sur un groupe d 
quarz prismé blanchâtre ; Cornouailles. 

3 1 . Vert et brun , mamelons , oifrant dans la cassur 
une texture fibreuse et des zones parallèles, vertes, brt 
nés et blanc-grisâtres , sur quarz prismé , en cristaux aggic 
mérés; Cornouailles. 

Ss. Jaune-verdâtre , fibres très-dé! îées, entassées, su 
quarz prismé et granulaire ; Cornouailles. 

33. Vert clair, dun éclat soyeux, fibres courtes et dé- 
liées, divergentes, blanches vers les extrémités, recouvran 
de petits mamelons d un bleu céleste de cuivre hydro-sili- 
ceux; Cornouailles. 

34. Vert d'olive et vert-noiratre, petits mamelons offran* 
dans la cassure une texture fibreuse radiée, sur quarz amor 
phe ; Cornouailles. 

35. Vert et blanchâtre , soyeux , fibres très-déliées e 
courtes , divergentes autour de divers centres , sur cuivr 
oxidulé massif, mélangé de quarz granulaire; Cornouailles 

36. Vert d'olive et jaunâtre , globules oifrant dans la ca^ 
sure une texture fibreuse , très-serrée , avec quarz amorpb 
Cornouailles. 

37. Mamelons, offrant dans la cassure une texture É 
breuse radiée , et des couches parallèles de diverses nuan 
ces de vert et de brun ; Cornouailles. 

38. Brun-noirâtre, et vert-brunâtre , mamelons offrac 
dans la cassure une texture fibreuse y et dans une des ci 
vités de petits cristaux brillans de la même substance ^ ave 
quarz granulaire; Cornouailles. 
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Annotations. 

Cette espèce , les deux précédentes , et celle qui suit, 
sont, d après les analyses qui ont été faites jusqu'ici, des 
combinaisons des mêmes principes , en diverses propor- 
tions. MM. Breithaupt et Haidinger ont fait connaître un 
nouveau minéral , auquel on a donné le nom d*euchroïte,et 
qui, d'après l'analyse de M. Turner , est eccore composé 
comme les quatre espèces dont on vient de parler , d'oxide 
de cuivre , d'acide arsénique et d'eau , mais dans des pro- 
portions qui dijBfèrent de toutes les autres. La forme primi- 
tive est un prisme rhomboïdal droit dans lequel Tincidence 
des faces latérales est de 117° 20' , et le rapport d'un côté 
de la base à la hauteur à peu près celui des nombres 2 5 et 2 3; 
la pesanteur spécifique est 3,589. L'euchroïte se trouve en 
petits cristaux transparens, d'un beau vert d'émeraude, dans 
un mica scbistoïde , à Libethen , en Hongrie. 
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DIX-HUITIÈME ESPÈCE. 
CUIVRE ARSÉNUTÉ EN PRISME RHOMBOIDAL OBLIQUE. 
Caractères défmù, 

CHEHsyiX. 

Analyse. Oxide de cuivre 54. 

Acide arsenique 5o. 

Eau 16. 

100. 

Forme primitive. Prisme rbomboïdal oblique dans le- 
quel l'incidence des faces latérales est de 56° , et celle de 
la base sur chacune d'elles de 95°. 

Clivage. Parallèle à la face/i. 

Pesanteur spécifique. 4,2. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Exposé à l'action du chalumeau , répand une 
forte odeur d'arsenic, se fond très-facilement, et en refroi- 
dissant cristallise en petites lames rhombes d'une couleur 
brune. 

Cassure. Inégale , conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayé par la chaux 
fluatée. 

Couleur. Noir, vert-noirâtre et vert-bleuâtre ; translu- 
cide sur les bords; lustre vitreux. ^ 

1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. p m à" a*. 

Prisme rhomboïdal oblique dans lequel les arêtes latérales 
aiguës sont remplacées par deux faces parallèles à h 
diagonale horizontale. ( Fig. 2 , pl. LXV. ) 
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1. Vert-noirâtre, opaque , petits cristaux nets, engagés 
între eux, sur quarz amorphe ; Gwennap, Cornouailles. 

2. Bleu-noirâtre , très-petits cristaux brillans , formant 
me croûte mince , sur quarz ferruginé ; Gwennap. 

3. Vert-noirâtre , cristaux alongés dans la direction des 
liagonales horizontales des bases , sur quarz amorphe fer- 
•uginé , avec cuivre carbonate vert ; Gwennap. 

4. Noir éclatant , cristaux à faces curvilignes , entassés 
informe de mamelons, sur quarz ferruginé , avec de petits 
ristaux de cuivre arséniaté octaédral j Gwennap. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

5. Mamelonné , noir éclatant , avec cuivre arséniaté oc- 
lédral , sur du fer hydro-oxidé brun ; Gwennap. 

6. Noir éclatant , gros mamelons , avec de petits groupes 
î cuivre arséniaté octaédral , et cuivre carbonaté bleu, sur 
larz amorphe ; Gwennap. 

7. Vert-noirâtre, masse arrondie, formée par une aggré- 
tion de cristaux à faces bombées , avec quelques cristaux 
cuivre arséniaté octaédral; Gwennap. 

8. V^rt-bleuâtre , globules formés daiguilles déliées , 
vergentes, avec cristaux de cuivre arséniaté , en prisme 
omboïdal droit, engagés entre eux , sur quarz granulaire 
jros grains ; Gwennap. 

9» Vert-bleuâtre, avec cuivre arséniaté aciculaire , sur 

larz ferruginé \ Gwennap. 

10. Vert-bleuâtre , sur quarz; Gwennap. 

Annotations. 

Cette espèce a quelque analogie sous le rapport de la 
rme, et en général de Taspect, avec le cuivre hydro-phos- 
laté. Berzélius y a découvert , à Taide du chalumeau, un 
u d'acide phosphorique. 

t 
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DIX-NEUVIÈME ESPÈCE. 

CUIVRE DIOPTASE. 
Caractères définiê, 

VAUQUBLIH. 

Analyse. Oxide de cuivre. . . . 45,455. 

Silice 45,181. 

Eau 11,364. 

100,000. 

Forme primitive. Rhomboïde obtus de 126** 17'. 
Clivage. Facile parallèlement aux faces du rhomboïde 
primitif. 

Pesanteur spécifique. 3,278. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Insoluble et conservant sa couletir dans 
l'acide nitrique , même chauffé ; soluble sans effervescence 
dans lacide muriatique. Il décrépite au chalumeau; sota" 
ble avec le borax en un verre qui offre les réactions du 
cuivre. 

Cassure. Conchoïdale et inégale. 
Dureté, Raie le verre avec difficulté. 
Couleur. Diverses nuances^de vert; translucide sur les 
bords ; lustre vitreux. 

1'*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p e^ d\ 

Prisme hexaèdre régulier, terminé par les faces d'un rhofn- 
boïde, dont les bords supéHeurs sont émarginés par Us 
faces primitives. (Fig. 2 , pl. LXV.) 



1, Cristal isolé, vert d'émeraude, translucide , dans le- 
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Tiel les faces p sont très-étroites ; Steppe des Kirguises , 
iucharie chinoise. 

2. Deux cristaux isolés , moins nets, offrant à leurs ex- 
rémités quelques-unes des faces primitives, obtenues par le 
livage ; Bucharie chinoise. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

5, Vert d'émeraude , translucide , cristaux indistincts , 
gglomérés; Bucharie chinoise. 

4. Vert d emeraude , translucide , masse de cristaux in- 
istincts, à laquelle adhère un peu de chaux carbonatée; 
Iucharie chinoise. 

5. Vert d'éméraude, translucide , petits cristaux indis- 
ncts, dont plusieurs montrent les faces 6* et cî', confusé- 
lent engagés entre eux , sur chaux carbonatée grano- 
imellaire ; Bucharie chinoise. 

Annotations. 

M. Heuland possède un groupe de cristaux parfaitement 
ets, et de la plus belle couleur d'émeraude, de cette rare 
ibstance; c'est le plus beau morceau qu'on ait trouvé; 
lui a coûté deux mille francs. 

Une parait pas encore prouvé que les petits cristaux d'un 
irt pale et opaques , qui accompagnent quelquefois le zinc 
ndé siliceux de Rezbanya , en Hongrie , et qui ont été con- 
Jérés par quelques minéralogistes, comme une variété de 
livre dioptase , appartiennent en effet à cette espèce. 
Berzélius a proposé pour représenter la composition du 

.. 3... 4 

ivre dioptase la formule Cm S + 6 Ay,qui correspond 
f9 d'oxide de cuivre , 5g de silice , et 12 d'eau , environ. 



VINGTIÈME ESPÈCE. 

CUIVRE HYDRO-SILICEUX. 
Caractères définis. 

KXIFROTH. JOHir. 

AnaLOiÀA.t de cuivre, 5o. . 4:9,65. 

Silice 26. . 28,37. 

Eau 17. . 17,50. 

Acide carbonique. 7. . 5, 
100. 98,50 

De Sibérie. De Sibérie. 

Pesanteur spécifique. 2,o5i. ...2,159. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Exposé au chalumeau, sur le charbon, de- 
vient noir sans fondre ; avec le borax se fond en un globule 
vitreux, verdâtre. Se dissout sans effervescence dans Tacide 
nitrique , en y laissant un résidu de silice. 

Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée, et est rayé par la 
chaux fluatée. 

Couleur. Diverses teintes de bleu-verdâtre et de vert-bleuâ- 
tre , brun et noir ; ces dernières couleurs indiquent que la 
substance est mélangée; translucide, opaque;lustre résineux. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Couleur de turquoise, luisant, opaque, grandes lames 
aplaties , entassées , offrant quelques modifications sur les 
bords,* Ekathérinebourg, Sibérie. 

2. Vert, opaque, cristaux cylindroïdes,divergens, altérés 
à la surface; Ekathérinebourg. 



Formale chimique. 
.. 5 ...» 

Ctf S + la àq. 
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Mamelonné, vert et brun, en mamelons et en sta- 
3S recouverts d'une légère couche , formée de petits 
ux de quarz prisme , sur une argile ferrugineuse ; 
érinebourg , Sibérie. 

Couleur de turquoise, translucide et opaque, ma- 
is formant une couche mince , enduite d'une autre 
îgére , d'un bleu clair , d'un lustre satiné , avec des 
ites de manganèse , sur une gangue quarzeuse fer- 
; Los Mandos , Chili. 

Bleu céleste , translucide , altéré à la surface , recou- 
une couche de la même substance , dans un état de 
position Bannat. 

Couleur de turquoise , mamelonné et amorphe , avec 
sulfaté en cristaux aplatis parallèlement aux bases; 
t. 

Couleur de turquoise, sur cuivre hydro-siliceux, brun- 
re amorphe , avec un peu de cuivre carbonaté vert 
lire ; Cornouailles. 

Amorphe, vert-bleuâtre et brun, recouvert, d'un 
le cristaux de quarz prismé , divergens ; Las Mer- 
Chili. 

leit , vert-bleuâtre et brun, offrant des cavités ma- 
aées , tapissées de petits cristaux de quarz prismé , et 
;édoine botryoïde j Las Mercedes. 
Verdâtre et brun , très-petits mamelons , recou- 
în partie un groupe de quarz prismé ; Chillamahuida, 

21ouleur de turquoise, couche mince, recouvrant en 
du fer hydro-oxidé compacte , avec de petits cristaux 
rz prismé blancs , transparens , disséminés â la sur- 
ias Mercedes. 

Brun-noirâtre , sur du quarz prismé et amorphe 
es cavités contiennent un peu de cuivre oxidulé ; 
, Chili. 
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13. Amorphe ^couleur de turquoise , et noir, ayec ua 
peu de cuivre carbonaté vert fibreux-radié , divergeii|| 
Las Mercedes, Chili. H 

14. Bleu de turquoise, et brun, dont les cavités sont] 
tapissées de petits cristaux de quarz hyalin , et de petitea 
masses radiées de cuivre carbonaté vert fibreux; La Corri^ 
de las Animitas , Chili. 

15. Bleu de turquoise foncé, et noir, la partie noyrei^s* 
semble beaucoup au mercure sulfuré bituminifére ; Laf 
Mercedes. 

1 6. Bleu de turquoise foncé, et jaune-brunâtre, avet 
cuivre carbonaté vert- mamelonné , fibreux-radié dana II 
cassure ; La Corrida de las Animitas. 

17. Bleu de turquoise foncé, luisant, sur chaux carbonar 
tée lamellaire grise; El Plomo, Chili. 

18. Vert-bleuâtre, en petites baguettes cylindroïdes , 
courbées, recouvrant entièrement des cristaux de quaa 
prismé, avec quarz amorphe et prismé, cuivre pyriteuxet 
cuivre oxidulé , en petits cristaux primitifs très-nets ; Co^ 
nouailles. 

19. Vert-pomme , subluisant, couches testacées, applh 
quées les unes sur les autres , la substance intérieure des 
couches est à 1 état terreux , et de très-petits cristaux de 
cuivre carbonaté bleu s'y trouvent disséminés; la coucbe 
extérieure offre aussi un peu de cuivre carbonaté bleu; 
Bauqat. 

20. Vert-grisâtre, terne , avec de petites masses de cui- 
vre carbonaté bleu ; Ekathérinebourg , Sibérie. 

21. Bleu-verdâtre mat, sur une argile endurcie; Eto- 
thérinebourg. 

22. Vert-bleuâtre , et grisâtre, terne, avec cuivre natif 
disséminé , et un peu de chaux carbonatée; le morceau est 
poli d'un côté , et le cuivre natif y parait sous la forme de 
dendrites; Ekathérinebourg. 
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23. Amorphe, vert-bleuâtre, couches parallèles , oifrant 
liverses teintes de bleu et de vert , sur cuivre carbonaté 
wrt; Ekathérinebourg, Sibérie. 

24. Vert-npirâtre , compacte , avec cuivre carbonaté 
vert, en petites houppes , composées de fibres très-déliées, 
et un peu de cuivre carbonaté bleu à la base ; Ekathériue- 
bourg. 

25; Vert clair, et brun, compacte , en couches alternan- 
tes de ces deux couleurs; Ekathérinebourg. 

26. Vert foncé et brun , avec quelques petites lames de 
jcaivre natif; Ekathérinebourg. 

27. Vert et brun, en couches alternantes, avec cui- 
TO carbonaté bleu; morceau poli dun côté; Molina, 
Âragon, Espagne. 

Annotations. 

D résulte de toutes les analyses qui ont été faites jusqua 
présent des minéraux réunis sous le nom de cuivre hydro- 
siliceux , qu'ils peuvent être considérés comme des mélan- 
ges d un hydro-silicate de cuivre , avec une quantité plus 
oamoins grande de carbonate ou d'hydro-carbonate. Quant 
\ 1 existence de Thydro-silicate pur dans la nature , on ne 
peut la conclure de la composition des variétés qui ont été 
examinées. Ainsi, le nom de cuivre hydro-siliceux ou 
dtydro-silicate de cuivre a le grand inconvénient d'indir 
quer une composition chimique qui n'appartient peut- 
être rigoureusement à aucun des individus qui constituent 
l'espèce désignée de cette manière. La même observation 
s'applique à un assez grand nombre d'autres espèces miné- 
rales auxquelles on a donné des noms tirés de la nomencla- 
ture chimique. 



VINGT-UNIÈME ESPÈCE. 

BROCHANTITE. 

Caractères défini*. 

jénalyse. M. Chiidren qui a examiné les caractères < 
présente ce minéral quand on Texpose à l'action da c 
lumeau , pense qu il contient de Voxide de cuivre , de Tac 
sulfurique , et un peu de silice ou d alumine. 

Forme primitioe. Prisme droit rhomboïdal, dans leq 
l'incidence des faces latérales est de 20', et le rapp 
d'un des côtés de la base à la hauteur celui des nombres 
et 25. 

Clivage. Seulement dans des directions parallèles a 
faces latérales de la forme primitive, et difficile à obtenii 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble dans l'acide muriatique. Au chai 
meau, sur le charbon, noircit sans fondre. 
Cassure. Inégale. 

Dureté, Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la cha 
fluatée. 

Couleur. Vert d'émeraude ; transparente ; lustre vitrea 

1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m e*. 

Petite tahle rectangulaire , dont les bords sont douhlemei 
émarginés, et les angles tronqués, (Fig. 2 , pl. LXV.) 

1. Vert d'émeraude, transparente, petits cristaux trés-nct 
dans lesquels les faces latérales primitives sont noirâtres' 
ternes , sur cuivre carbonaté vert mamelonné , recouvra^ 
du cuivre oxidulé massif; mines de la Banque, Ekathérii 
bourg, Sibérie. 
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Annotations. 

M. Haidinger , qui a eu roccasion d'examiner plusieurs 
morceaux de cette substance , dans diverses collections en 
Allemagne, a obtenu des mesures d'angles qui différent un 
peu de celles qui ont été employées ici à déterminer les di- 
mensions de la forme primitive. 

On a donné le nom de kônigine à une espèce minérale 
^dontles caractères offrent quelque ressemblance avec ceux 
de la brochantite. La couleur des deux minéraux est la 
même; ils se trouvent dans la même localité, et sur la 
même gangue ; enfin il parait qu'ils sont tous les deux 
composés principalement d'oxide de cuivre et d'acide sul- 
iorique. Ils appartiennent aussi au même système cristal- 
lin, mais les formes primitives , telles qu'elles ont été 
.déterminées, ont des dimensions différentes. Dans la kôni- 
gine l'inclinaison des faces latérales du prisme droit rhom- 
boidal primitif est de io5° environ, tandis qu'elle est 
dfi ii4® 20' dans la forme primitive de la brochantite. La 
différence la plus essentielle que l'on ait observée jusqu'à 
présent entre ces deux substances , est dans le clivage : la 
liôningine se clive très-facilement dans une direction per- 
pendiculaire à l'axe du prisme , et la brochantite ne pré- 
sente quelques indices de division mécanique que parallè- 
lement aux faces latérales du prisme. 



VINGT-DEUXIÈME ESPÈCE, 

CUIVRE VELOUTÉ. 
FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Capillaire, bleu céleste, velouté, fibres courtes 
trés-déliéeS; ayec cuivre carbonaté bleu en petits cristal 
indistincts, et de très- petits cristaux de cuivre carbona 
vert , tapissant les cavités d'un fer bydro-oxidé brun te 
reus. ; Moldawa , Bannat. 

2. Bleu céleste, petits globules sphériques, formés 
fibres capillaires, trés-courtes , divergentes du centre,! 
ferbydro-oxidé brun scoriforme, dont les cavités sont taf 
sées de petits cristaux indistincts de cuivre carbonaté ve: 
Moldawa. 

3. Bleu foncé, petits globules sphériques, formés 
fibres courtes, déliées, divergentes, avec de petites maa 
d un bleu céleste , disséminées sur du fer hydro*oxidé t 
reux, ainsi que de petits grains arrondis de cuivre carboiu 
vert pâle ; Moldawa. 

4. Bleu de velours , et bleu céleste, petites houppes f( 
mées de fibres divergentes , sur quarz amorphe , mélangé 
cuivre oxidulé et de grains de fer arsenical ; Carhancl 
Cornouailles. 

Annotations. 

Ce dernier morceau est placé à la suite des cuivres v« 
loutés de Moldawa à cause de la grande analogie des c 
ractères extérieurs. Jusqu'à présent on ne connaît aucun d< 
caractères définis de cette substance rare. Werner laçons 
dérait comme le passage du cuivre carbonaté bleu, au co 
vre carbonaté vert. 
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DIX-HUITIÈME GENRE. 

FER. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

FER NATIF. 
Caractères définis. 

KLÀPROTH. 

Analyse. Fer 98,6. . . 97,5. 

Nickel. 1,4. . . 2,5. 

100,0. 100,0. 

De Sibérie. D'Blbogen. 

Forme primitive* Le cube. 

Clivage. Quelquefois ou en voit des traces dans la direc- 
tion des faces de l'octaèdre régulier. 
Pesanteur spécifique. 7,768. La variété d'Elbogen. 

Caractères indéfinis» 

Chimiques. D après Berzélius, on ne peut , au moyen du 
chalumeau , produire sur le fer natif des pierres météoriques 
aucune réaction indicative du nickel. 
Cassure. OflFrant une apparence déchirée. 
Dureté. Raie la chaux fluatée, et est rayé par la chaux 
liiosphatée. 

Couleur. Gris d'acier pâle ; lustre métallique. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Massif, gris d acier (pèse près de 7 onces); Omoa, 
(>uatimala. 

3. Gris d'acier pâle (pèse 3 onces); Bahia, Brésil. 
3. 8. 
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3. Gris d'acier, offrant des faces de cliyage(pèse loonce 
district de Tucuman , république de Buénos-Ayres. 

4. Gris d acier, petite masse sciée ( pèse i once f ) ; EU 
gen , Bohême. 

5. Gris d acier, massif et ceUulaire; colline de Brianz 
Milanais. 

6. Gris d'acier, petite plaque polie des deux côtés; h 
catta, Colombie. - 

7. Petite masse rouillée ; Aachen (Aix-la-Chapelle). 

8. Scoriforme, avec péridot granuliforme (pèse 5 onces; 
Sibérie. 

9. Portion d'aérolithe, tombé à Juvenas, le i5juin 18: 
(pèse 9 onces). 

10. Fragment d'un aérolithe tombé à Stannern, en M 
ravie, le 22 mai 1808 (pèse 5 onces). 

11. Aérolithe tombé à l'Aigle, département de l'Oni' 
le 26 avril i8o3 (pèse 9 onces ). 

12. Aérolithe tombé à Ensisheim le 7 novembre i4( 
(pèse 5 onces \). 

i3c Aérolithe tombé à Chantonay , le 5 août 1812 (pè 
6 onces ^). 

Don de M. Brochant de Villiers. 

14: Fragment d'un aérolithe tombé à Sales , prés de Lyoi 
le 12 mars 1798 (pèse 2 onces ^). 

15. Fragment dun aérolithe tombé àBénarès,auBengak 
le 19 décembre 1798 (pèse 2 onces). 

1 6. Fragment d'un aérolithe tombé â Smolensk en Russie 
le i3 mars 1807 (pèse 1 once ^). 

Don de M. le docteur Mac-Michael. 

17. Fragment d'un aérolithe tombé dans le comté 4 
Tipperary, en Irlande , eu août 18 10 (pèse 1 once ^). 

Don de la Société Royale de Dublin. 

18. Fragment d'un aérolithe tombé àHradschina pr^ 
d*Agram,en Croatie, le 26 mai 1761 (pèse une demi-once' 
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Annotations. 

ernier morceau diffère en apparence des autres aéro- 
et présente au contraire les mêmes caractères que 
es-unes des masses isolées de fer natif que Ton trouve 
rface de la terre. La chute de pierres , ou plutôt de 
li eut lieu à Agram , et dont ce morceau provient , 
ien constatée, offre un argument en faveur de Tori- 
étéorique que Ton peut attribuer aux masses isolées 
[latif. 

1 découvert récemment du fer natif en filons, dans 
lecticut, il se trouve dans le micaschiste ; il ne con- 
i nickel ni aucun autre métal; sa structure est cris- 
; sa pesanteur spécifique, d'après M. Shepard est 
i 6,72 ; et il est ordinairement accompagné d acier 

raît que toutes les aérolithes ne contiennent pas de 
M. Laugier n'en a pas trouvé dans celle de Juvé- 
li est une des plus remarquables, et dans laquelle 
Rose a découvert de petits cristaux de fer sulfuré 
ique. 

collections les plus complètes d aérolithes, et de 
if, sont celles de Vienne, de M. Chladini, et de 
iland. 
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DEUXIÈME ESPÈCE, 

FER OXIDXJLÉ. 

Caractère* définû. 

BERzÉLius. Formule ohimi 

Analyse, Protoxide de fer. . 30,98. P*^* 
Trioxide de fer. . . 69,02. 

100,00. 

Forme primitive. Le cube. 

Clivage. Parallèle aux faces de l'octaèdre régulier. 

Pesanteur spécifique , 5,094. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Insoluble dans lacide nitrique , mais soli 
danslacide muriatique chauffé. Exposé au chalumeau , i 
infusible , mais il prend une couleur brune , et perd 
pouvoir magnétique après avoir été exposé à une grande 
leur. 

Cassure. Conchoïdale , inégale. 
Dureté. Raie la chaux fluatée , et est rayé par le qu 
Couleur, Gris de fer 5 opaque ; lustre métallique. 
Magnétisme. Plus sensible que celui des autres mine 
de fer. 

1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\ 

Octaèdre régulier, (Primitif, Haùy.) 

1. Gris d'acier éclatant , cristaux isolés; Norwège. 

2. Cristaux isolés , souillés de fer hydro-oxidé à la i 
face ; Minas Geraes, Brésil. 

3. Gris d'acier, cristal isolé auquel adhérent quel( 
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petits cristaux arrondis de la même substance , et un peu 
d'asbeste en fibres très-courtes; Traversella, Piémont. 

4. Gris d'acier et noir , petit groupe de grands et petits 
cristaux, avec un peu d'asbeste ; Trayersella. 

5. Gris-noiràtre , très-gros cristaux, engagés entre eux, 
ayec un peu de quarz ; Minas Geraes. 

6. Gris éclatant , petits cristaux agglomérés , et souillés 
de fer hydro-oxidé brun ; Minas Geraes , Brésil. 

7. Gris-noirâtre , cristaux nets , en partie recouverts 
dune substance talqueuse, jaunâtre , sur fer oxidulé granu- 
laire , avec un peu de feldspath couleur de chair ; Suède. 

8. Gros cristal isolé , entièrement recouvert d'une cou- 
che mince de talc vert foncé ; Fahlun , Suède. 

9. Grand cristal isolé , adhérant à du talc vert laminaire ; 
FaUun. 

10. Deux gros cristaux, dans du talc, avec mica noirâ- 
tre; Fahlun. 

11. Gris-noirâtre, cristaux nets, dans du talc; Tyrol. 

12. Gris-noirâtre, éclatant, cristaux nets, disséminés 
.dans du talc ; Balme , vallée d'Ala, Piémont. 

13. Noirâtre, gros cristaux^ dans du quarz granulaire 
pis-bleuâtre, avec talc; Suède. 

14. Gris d'acier , éclatant , petits cristaux , aplatis paral- 
lèlement à deux des faces opposées de l'octaèdre , formant 
cinq pièces isolées ; La Bouiche , département du Puy-de- 
Dôme. 

Don de M. Edmond Rundell. 

15. Gris d'acier, petits cristaux nets, sur lave altérée; 
département du Puy-de-Dôme. 

16. Noir très-brillant , très-petits cristaux , agglomérés 
petites masses , et dont plusieurs sont cunéiformes , sur 

Pyroxène ; cap Calamité , île d'Elbe. 

17. Noir , cristaux diséminés dans du talc ; Suède. 
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2™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. b\ 

Dodécaèdre rhomhoïdal. (Dodécaèdre, Haûy.) 

18. Noir , gros cristaux peu distincts , dans le pyroxènc 
granulaire , avec un peu de chaux carbonatée laminaire 
blanche; Traversella , Piémont. 

19. Gris-noirâtre , grands cristaux fortement striés pa- 
rallèlement aux grandes diagonales des faces, avec un peu 
de talc blanc-verdâtre ; Piémont. 

20. Gris-noirâtre , cristaux agglomérés, fortement striés, 
avec un peu de talc ; Piémont. 

21. Gris-noirâtre, cristaux engagés entre eux, avec 
quarz et feldspath ; Groenland. 

22. Noir très-éclatant , cristaux nets, sur fer oxidulé 
granulaire , mélangé de talc; Gellivara, Suède. 

300 VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a* i\ 

Uoctakdre émarginé sur toutes le* ar^/^^. (Émarginé, Haiiy.) 

23. Noir, cristaux disséminés dans du talc blanc-verdâtre, 
avec talc stéatite pseudomorphique , modelé en cristaux de 
quarz ; Traversella. 

24. Noir très-éclatant, petits cristaux, dans le py- 
roxène fibreux, blanc-verdâtre ; Traversella. 

i"»» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, b' a\ 

Le dodécaèdre rhomhoïdal dont les angles solides , forii^ 
de quatre faces , sont remplacés chacun par quatre peUi^ 
facettes. (Fig. 2, pl. LXVI. ) 

25. Noir, cristaux graQds et petits, engagés entre çux> 
sur fer oxidulé granulaire ; Norwège. 
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VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, f a* h\ 

variété émarginée , avec les faces du cube. (Fig. 3, 
pl. LXVI. ) 

6. Noir j petits cristaux engagés entre eux , avec talc 
nelonné blanc-argentin, sur talc laminaire verdâtre; 
Tcrsella, Piémont. 

FORMES INDÉTERMINABLES. ^ 

7. Granulaire, gris-noirâtre , cristaux irréguliers, ar- 
lis, dans une roche composée d'amphibole et de mica; 
whge. 

5. Laminaire, gris d acier très-éclatant , grandes lames 
es parallèlement aux arêtes de Toctaèdre , avec un très- 
cristal cylindroïde d amphibole , dans la chaux carbo- 
e laminaire blanche ; Grengesberg, Suède, 

FER OXIDULÉ TITANIFÈRE. 

|. Laminaire y noir , très-éclatant , grandes lamés , qui 
visent très-facilement parallèlement aux faces d un oc- 
re régulier, avec fer oligiste micacé; Grengesberg. 
». Gris-noirâtre éclatant , offrant aussi des clivages , 
Uèles aux faces de l'octaèdre régulier , avec fer oli- 
richement irisé ; Grengesberg. 

. Gris-noirâtre , éclatant , petites masses laminaires, 

nt encore des indices de cristallisation , sur fer oli- 

micacé , irisé; Grengesberg. 

î. Noir, petites lames; Norwège. 

K Noir, éclatant, en lames légèrement courbées, avec 

»eu de quarz blanc amorphe , et fer oligiste lamellaire ; 

igesberg. 

t. Gris-noirâtre , dans le quarz amorphe blanc-grisâ- 
Egersund , Norwège. 
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35. Laminaire y gris-noîrâtre , dans le quarz amorph* 
avec de petits cristaux nets de tourmaline noire , isogon 
et mica laminaire ; Kœringbrika , Suède. 

36. Gris-noirâtre, dans le fer oligiste lamellaire, a^ 
quarz granulaire, et bitume noir endurci ; Norwège. 

37. Gris de fer, grandes lames ondulées; Gelliyai 
Suéde. 

38. Gris éclatant , petites masses laminaires, dans Tai 
phibole laminaire ; Suéde. 

39. Gris-noirâtre, laminaire et massif, avec un peu 
pyroxéne ; Montayeux, Savoie. 

4:0. Massif y gris-noirâtre , avec un peu de feldspi 
altéré ; Arendal , Norwège. 

4i. Gri^noirâtre, avec un peu de cuivre carbonaté v< 
St.-Félix, Chili. 

4:2. Gris-noirâtre , avec fer hydro-oxidé jaune, terrei 
Sibérie. 

44. Gris-noirâtre , avec fer sulfuré amorphe j Greng( 
berg , Suède. 

43. Terreuoo, brun (aimant naturel) ; Hartz. 

u4nnoiationa. 

IX existe plusieurs combinaisons différentes d'oiçicle ' 
fer et d'oxide de titane qui doivent former des espèces séf 
rées; mais les morceaux qui viennent detre décrits sous 
nom de fer oxidulé titanifére ne contiennent, à ce qu'il ] 
raît qu'une très-petite quantité d'oxide de titane , et 
doivent être considérés probablement que comme le rés 
tat d'un mélange accidentel, 

La variété connue sous le nom d'aimant naturel rx^ c 
tient pas de titane. 



TROISIÈME ESPÈCE. 

FRANKLINITE. 
Caractères définis. 

BEnTHiER. Formule chimique. 

ina/. Trioxide de fer 66. zf+m„f\ 

Oxidedezinc 17. 

Oxide rouge de manganèse. . 1 6. 

99^ 

Forme primitive. Le cube. 

Clivage, Difficile , parallèlement aux faces de l'octaèdre. 
Pesanteur spécifique. 6,091. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble dans lacide muriatique chaufi'é. 
Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux phosphatée , rayé par le quarz. 
Couleur. Gris-noirâtre ; opaque 5 lustre métallique. 
Magnétisme, Agit sur l'aiguille aimantée. 

1" VAÏUÉTÉ, SIGNE REPRESENTATIF, a'. 

Octaèdre régulier. 

u Gris-noirâtre éclatant y cristaux nets , avec zinc oxidé 
ïouge ; Sparta , comté de Sussex , New-Jersey. 

2, Gris-noirâtre , cristaux indistincts , dont quelques- 
^ sont trés-aplatis ^ ayec zinc oxidé rouge; Sparta. 

Annotations. — On a découvert récemment cette sub- 
stance dans les mines d'Altenberg près d'Aix-la-Chapelle. 

trouve en masses amorphes d'un gris brunâtre , 
^vec le zinc carbonaté et le zinc oxidé siliceux. 



QUATRIÈME ESPÈCE. . 

FER OLIGISTE. 
Caractères définiê, 
d'aubuissoh. 

Analyse. Trioxide de fer. . . gé. Formule chimîqae. F*. 

Silice. 2. 

Eau. . 3. 

98: 

Forme primitive. Rhomboïde aigu de 86® 10'. 
Clivage. Parallèle aux faces primitives, et , dans quelques 
variétés , dans une direction perpendiculaire à Taxe. 
Pesanteur spécifique. 5,24. 

Càractères indéfinis. 

Chimiques* Soluble dans lacide muriatique chauffé. I&fii' 
sible au chalumeau ; avec le borax, donne un verre jaO' 
nâtre. 

Cassure. Inégale , conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux phosphatée , et est rayé par IÇ 
quarz. 

Couleur. Gris d'acier et gris de fer ; opaque ; les lamc« 
très-minces sont translucides; lustre métallique. 

1" VAMÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF; a". 

Rhomboïde obtus. (Binaire, Haûy.) 

1. Gris de. fer éclatant , petits «cristaux à faces un peu 
bombées , engagés entre eux , et recouvrant presqu'entié- 
rement les cristaux d'un groupe de quarz prismé ; Saîn^ 
Just, CornouaiUes. 
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a"*» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a\ 

Le rhomboïde primitif, dont Us sommets sont remplacés 
par un plan perpendiculaire à Vaxe, (Basé,Haûy.) 

2. Gris d'acier très- éclatant, sept cristaux isolés très- 
aplatis parallèlement à la face a^, et alongés dans la direc- 
tion d'une des diagonales horizontales du rhomboïde pri- 
mitif ; Stromboli , Naples. 
s 5. Gris de fer, petits cristaux aplatie parallèlement à la 
t: face a% engagés entre eux, et disséminés dans une lave 
^ altérée ; La Bouîphe , département du Puy-de-Dôme. 

5"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉM./I e'. 

Axe de révolution parallèle, à Vaxe du rhomboïde. 
(Fig. 2et3,pl.LXVI.) 

4. Gris de fer , cristaux maclés , avec chaux fluatée verte 
cnbique , cubo-dodécaèdre et laminaire violette , quarz et 
un peu de fer carbonaté; Altenberg , Saxe. 

4inc VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' b\ 

La seconde variété y augmentée des faces de la modifica- 
tion h\ {Yig. 4: , ^1. LXYl.) 

5. Cristal isolé , gris d'acier éclatant , aplati parallèle- 
ment à la face a\ et dans lequel les faces sont très- 
étroites j Stromboli. 

5"** VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a* d\ 

Prisme hexaèdre régulier dont les arêtes latérales sont 
émarginées. (Fig, 5, pl. LXVI. ) 
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6. Gris d'acier trés-éclatant , cristaux minces, avec 
cleavelandite en cristaux maclés et fer carbonaté ; dépar- 
tement de risère. 

7« Gris d'acier éclatant, cristaux très-aplatis, dispo- 
sés en forme de rose , sur cleavelandite en cristaux maclés 
avec quelques aiguilles d epidote ; département de Tlsère. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a* e^. 

La troisième variété dont les sommets sont remfUak 
par un plan perpendiculaire à Fase. ( Uniternaiie , 
Haiiy. ) 

• • 

8. Cristaux très-aplatis , et dans lesquels les faces deU 
modification e^ sont très-petites , sur un groupe de quaff 
hyalin prismé, avec fer sulfuré octaèdre, et chaux carbona- 
tée magnésienne primitive ; Schemnitz , Hongrie. 

7"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' 65. 

La troisième variété^ dont les sommets sont remplacés p€f^ 
les faces du rhomboïde obtus a*. ( Binoternaire , Haûy.) 

9. Gris de fer , petits cristaux engagés entre eux, aie 
fer sulfuré cubique, fer hydro-oxidé, et lithomarge; Altea 
berg , Saxe. 

10. Gris d acier éclatant, cristaux engagés entre eu^ 
sans adhérence ; île d'Elbe. 

XX. Gris d acier éclatant, gros cristaux, avec quar 
prismé ; île d'Elbe. 

12. Gris de fer éclatant, très-gros cristaux, avec di 
petits cristaux de quarz prismé jaunâtre; île d'Elbe. 

13. Irisé, cristaux dans lesquels les faces du rhomboïde 11 
sont fortement striées , avec quarz hyalin prismé ; îl 
d'Elbe. 
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i4. Irisé y cristaux engagés entre eux , sur fer oligiste 
jnorphe; île d'Elbe. 

i5« Gris et irisé y cristaux éclatans, engagés entre eux 
lur fer hydro-oxidé ; Altenberg , Saxe. 

8"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a e^. 

La variété unitemaire, augmentée des faces de la modifi- 
cation a. (Fig. 6, pl. LXYl.) 

16. Gris-noirâtre, cristaux nets, dans lesquels les faces 
primitives sont les faces dominantes , sur quarz amorphe ; 
Altenberg. 

9»»« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' d' e^. 

La variété unitemaire , émarginée à l'endroit des arêtes 
^intersection horizontales des faces e3.(Fig. 7,pl.LXVI.) 

17. Gris d acier éclatant, petits cristaux trés-aplatis 
parallèlement aux faces de la modification a\et disséminés 
4ttis une lave altérée ; Mont-d'Or , département du Puy- 
de-Dôme. 

I0°«» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' e^ b\ 

ifl variété unitemaire , émarginée à V endroit des intersec- 
tions des faces a' et Cg. (Fig. 8 , pl. LXVI. ) 

18. Gris d*acier éclatant , petits cristaux nets dans les- 
quels les faces de la modification h* sont très-étroites , 
et qui sont empilés régulièrement de manière à ofl'rir las- 
pect de prismes hexaèdres alongés , avec de petits cristaux 
ïè»-brillans de quarz hyalin prismé ; Framont , dans les 
i^osges. 
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19. Gris d'acier éclatant , petits cristaux empilés, snr 
fer oligiste amorphe , avec quelques petits cristaux à» 
quarz prismé ; Framont , dans les Vosges. 

20. Gris de fer éclatant , petits cristaux empilés, sur 
fer hydro-oxidé; Framont. 

21. Irisé, petits cristaux très-aplatis , empilés régulière- 
ment, sur quarz amorphe ferruginé; Framont. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a' d' e* éy 

Prisme péridodécaèdre dont six des bords bases sontimaïf' 
ginés. {Fig. 9, pl. LXVI.) 

22. Gris de fer éclatant, cristaux aplatis parallèlement 
aux faces a', empilés en forme de roses, sur feldspath 
blanc quadrihexagonal ; St.-Gothard. 

la"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENTATIF, p a a e^ 

La variété binotemaire y dans laquelle les bords supériiuff 
du rhomboïde a* sont remplacés. (Fig. 10 , pl. LXVI.) 

23. Gris d acier très-éclatant, cristaux engagés entti 
eux , avec quarz hyalin prismé ; île d'Elbe. 

24. Gris d'acier très-éclatant et irisé , cristaux groupés; 
île d'Elbe. 

25. Gris de fer, gros cristaux aplatis, sur fer oligiMe 
amorphe ; île d'Elbe . 

26. Gris d'acier éclatant, gros cristaux groupés, avec 
fer hydro-oxidé brun 5 île d'Elbe. 

27. Irisé et miroité , cristaux dans lesquels les &oes 
du rhomboïde a* sont fortement striées , avec un peu de 
quarz; île d'Elbe. 

28. Gris de fer éclatant, cristaux d'un grand volume; 
dont les faces sont un peu raboteuses ; île d'Elbe. 
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39. Irisés, cristaux engagés entre eux, avec quarz prismé 
Aferhydro-oxidé; île d'Elbe. 

3o. Irisé , cristaux engagés entre eiix sans adhérence ; île 
lîlbe. 

5i. Irisé de très-riches couleurs , cristaux engagés entre 
ux sans adhérence ; île d'Elbe. 

32. Irisé de couleurs vives, cristaux engagés entre eux , 
?ec fer oligiste amorphe, et quarz hyalin prismé ; île 
'Elbe. 

33. Irisé , cristaux engagés entre eux , avec quarz pris- 
léjîle d'Elbe. 

l3"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a a e^. 

a variété précédente, dont les sommets sont remplacés par 
la face a'. (Fig. 11, pl. LXVI.) 

34. Irisé, cristaux aplatis parallèlement à la face a*, 
r fer oligiste amorphe , avec quarz hyalin prismé ; île 
Elbe. 

l4"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a a e^. 

'ieptième variété, dont les sommets sont remplacés par 
un plan perpendiculaire à Taxe , et augmentée des faces 
tun rhomboïde. (Fig. 1 2 , pl. LXVI. ) 

55. Gris de fer, cristaux dans la plupart desquels les 
es «5 et a* sont très-petites, sur fer oligiste amorphe; 
d'Elbe. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p O* d' b' «g. 

isme hexaèdre régulier , dont les bords et les angles des 
)ases sont chacun remplacés par une face. (Fig. i3, 
)1. LXVI.) 

!6. Gris de fer éclatant , cristaux dans lesquels les faces 
la modification e^ sont très-étroites , sur fer oligiste gra- 
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nulaire dont les cavités sont tapissées de petits cristaux de 
la même substance de la variété uniternaire ; Framont, dans 
les Vosges. 

1 VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p «5. 

La variété uniternaire, augmentée deê faces des rhotnhdh 
des& et h\ (Fig. i4 , pl. LXVII. ) 

37. Gris de fer éclatant , cristaux aplatis parallèlement 
aux faces a\ sur lesquelles sont appliqués latéralement de 
petits cristaux de titane oxidé , avec chaux carboaatée mé- 
tastatique , quarz prismé et feldspath granulaire ^ sur talc; 
Caravatti , Grisons. 

I fl I i J 

17™® VARIÉTÉ, SIGNE réprésbntatif. a e {b b b). 

Lames hexaèdres modifiées sur les angles. (Fig. i5, 
pl. LXVII. ) 

38. Gris d*acier très-éclatant , cristaux aplatis parallè- 
lement à la face a% et empilés, avec feldspath; St.-Gothaid. 

39. Gris d'acier éclatant , gros cristaux , avec qua» 
prismé ; île d'Elbe. ^ 

40. Irisés, cristaux engagés entre eux, avec de petits 
cristaux de quarz prismé; île d'Elbe. 

l8"« variété, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a «5*5. 

La douzième variété ^ émarginée à Vendroit des int^seC' 
tions des faces p et Cj. (Fig. 16 , pl. LXVII.) 

41. Gris de fer, très-gros cristal, avec fer hydrOKOtidé 
et quelques petits grains de quarz ; île d'Elbe. 

42. Petit groupe de cristaux nets, légèrement irisés, avec 
un peu de quarz prismé ; île d'Elbe. 
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k5. Cristaux nets, irisés , engagés entre eux , sur de pe- 
\ cristaux de quarz hyalin prismé ; île d'Elbe. 
i4. Gris et irisé, cristaux trés-aplatis, entassés, sans ad^ 
rence; île d'Elbe. 

Tg™ YABJÉrk SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a Q €3 e^. 

La variM précédente , dont les sommets sont tronqués. 
(Fig. 17, pl. LXVIL) 

45. Gris d'acier éclatant , petits cristaux, sur fer oligiste 
morphe ; île d'Elbe, 

46. Gris-bronzé, cristaux engagés entre eux, saïuiad* 
érence; île d'Elbe. 

47. Gris d acier éclatant, et légèrement irisé, cristaux 
ngagés entre eux , avec quarz hyalin prismé ; île d'Elbe. 

1 

13 6 5 

QQine YARrorÉ SIGNE REPRÉSENTATIF, p aa ah e^. 

« variété unitemaire , modifiée sur les angles et les bords 
de la face a'. (Fig. 18 , pl. LXVH. ) 

"48. Gris-noirâtre , légèrement irisé , petits cristaux en- 
igés entre eux , sur quarz ; Alteiiberg , Saxe. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a a a l) b. 

tvarié té basée, dans laquelle les bords supérieurs du rhom- 
boïde primitif sont triémarginés » et les intersections 
des faces a' avec les faces p, simplement émarginées. 
[Kg. 19, pl. LXm) 

49. Gris d'acier éclatant , cristaux engagés entre eux , 
is lesquels toutes les faces, excepté les primitives , sont 
ï-petites-, Altenberg. 

5 9. 
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22"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a b {b b b ). 

Combinaison de trois dodécaèdres avec les faces primitives ^ 
et un plan perpendiculaire à taxe. (Fig. 20 , pl. LXVH.) 

50. Gris d*acier très-éclatant, grands cristaux trés- 
aplatis parallèlement aux faces a', et disposés en éventail y 
avec un peu de feldspath j St.-Gothard. 

25m« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p O* fc* d' 6* «5. 

Prisme dodécaèdre ^ dont trois des bords des bases sont 
doublement émarginés , et les autres simplement émar- 
ginés. (Fig. 21 , pl. LXVII. ) 

51. Gris de fer, très-grands cristaux aplatis parallèle- 
ment aux faces a*, avec quarz hyalin rhombifére, et titane 
oxidé , en cristaux appliqués sur les faces a' des cristaux 
de fer oligiste ; Caravatti , Grisons. 

24ine VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a* a' C* d' b* êy 

Prisme dodécaèdre, doublement émarginé sur tous les bdÊis 
des bases, (Fig. 22, pl. LXVII.) 

52. Gris de fer éclatant, très-grands cristaux aplatis 
parallèlement aux faces a\ avec quelques cristaux de feld- 
spath blanchâtre ; St.-Gothard. 

25"*' VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' a' b' 6* e* By 

La seizième variété, augmentée des faces des modifieO' 
tions a', e'. (Fig. 23 , pl. LXVII.) , 

53. Irisé , cristaux aplatis , entassés, sans adhérence ; il6 
d'Elbe. 
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Îl6™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p à" h' rf' e' e* e^. 

La seizième variété, combinée avec Us faces d'un prisme 
dodécaèdre. (Fig. 24, pl. LXVII.) 

27"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 

p a b de e d e^e\[d d b ). 

La variété précédente, émarginée à V endroit des intersections 
des fasses d*, avec les faces p, e* et e'. (Fig. 25, pl. LXVII.) 

54. Gris de fer légèrement irisé , cristaux très-nets, 
ayec titane oxidé , en cristaux couchés sur les faces de la 
modification a' ; Caravatti, Grisons. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

55. Gris de fer, grande lame hexagonale, en partie 
renfermée dans un cristal de quarz prismé dont les faces 
ont été polies ; Minas Geraes , Brésil. 

56. Cristal de quarz prismé , dont les faces ont été po- 
litB , et dans l'intérieur duquel on voit un très-grand nom- 
bre de petites lames hexagonales de fer oligiste , disposés 
dans des directions parallèles aux faces de la pyramide et 
du prisme ; Minas Geraes. 

57. Gris d'acier éclatant , cristaux indistincts, aplatis et 
lenticulaires, avec magnésie carbonatée ferrifère, chaux 
carbonatée magnésienne en rhomboïdes primitifs , et fer 
oxidulé granuliforme 5 Traversella , Piémont. 

58. Brun et irisé , petits cristaux indistincts , très-apla- 
tis, recouvrant entièrement du fer hydro-oxidé mamelonné, 
avec quarz hyalin prismé , et chaux carbonatée magné- 
sienne en rhomboïdes primitifs contournés \ Framont, dans 
les Vosges. 
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59. Gris de fer , cristaux iadistincts , très-aplatis , avec 
quarz hyalin dodécaèdre , chaux carbonatée équiaxe , en 
cristaux empilés , sur chaux carbonatée magnésienne pri«- 
mitive; Framont , dans les Vosges. 

60. Gris de fer éclatant, lames parallèles à la modifica- 
tion a% arrondies et entassées en forme de roses , avec feld- 
spath blanc, translucide, en cristaux grand^ et petits, d'une 
-variété très-rare ; St.-Gothard. 

61. Gris de fer, petits cristaux, et grains irréguliers, sans 
gangue ; Gellivara , Suède. 

62. Irisé , sur chaux fluatée granulaire verdâtre, mélan- 
gée de talc 5 Altenberg , Saxe. 

63. Irisé, petits cristaux irréguliers, avec lithomarge, 
sur quarz ; Altenberg. 

64. Laminaire, gris éclatant , et irisé en grandes lames 
parallèles à la modification a\ appliquées les unes sur les 
autres, avec un peu de talc verdâtre; Minas Geraes, Brésil. 

65. Gris éclatant , lames parallèles à la modification a* , 
légèrement courbées , sur quarz prismé et amorphe ; Hartz. 

66. Gris-noirâtre et irisé , lames minces , empilées , avec 
un peu de fer hydro-oxidé et de quarz ; île d'Elbe. 

67. Gris de fer, laminaire et écailleux, en lames mincfes 
et courbées ; Andacollo , Piémont. 

68. Gris de fer , laminaire et écailleux , sur fer hydro- 
oxidé cellulaire ; Hongrie. 

69. Gris éclatant , laminaire et micacé, sur pierre cal- 
caire ; département de l'Isère. 

70. Lamellaire, gris de fer, en très-petites lames , recou- 
vrant la surface , et tapissant les fissures de la gangue ; 
Mont-d'Or, département du Puy-de-Dôme. 

71. Écailleuaf, giia et irisé ; Gleissingerfels , Fichtelge- 
birge , Franconie. 

72. Gris de fer; Minas Geraes , Brésil. 

73. Grisnoirâtre, schisteux et écailleux; Brésil. 
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74. ÉcailletiXy gris-noirâtre; Brésil. 
76. Gris éclatant ; Altenberg , Saxe. 

76. Gris-rougeâtre , écailleux et micacé; Hongrie. 

77. Gris-rougeatre , sur fer hydro-oxidé ; Altenberg. 

78. Pulvérulent , gris-rougeâtre ; Nuestra senora del Car- 
men, Chili. 

79. Gris; Nuestra senora del Carmen. 

80. Gris-rougeâtre , sur quarz , avec un peu de fer sul- 
furé ; Altenberg. 

81 • Compacte , gris; Suède. 
82. Gris j Minas Geraes , Brésil. 

FER OLIGISTE ROU&E. 

1. Fihretix y gris de fer et rouge , avec de petits cristaux 
de chaux carbonatée dodécaèdre ; Johanngeorgenstadt , 
Saxe. 

3. Gris de fer et rouge , portion d'une grosse masse sphé- 
Toïdale y dont la surface est unie ; Eibenstock , Saxe. 

3. Gris de fer et rouge, d'une texture très-serrée j Eiben- 
stock. 

4. Mamelonné compacte, gris de fer et rouge, fibreux 
dans la cassure ; Johannge orgenstadt. 

5. Gris de fer et rouge luisant , fibreux dans la cassure; 
Johanngeorgenstadt. 

6. Gris de fer , mamelons â facettes , fibreux dans la 
cassure ; Johanngeorgenstadt. 

7. Gris de fer, avec un peu de quarz prismé ; Johann- 
georgenstadt. 

8. Gris de fer , gros mamelons dont la surface est on- 
dulée , avec de petits mamelons bruns de fer hydro-oxidé , 
disséminés à la surface, et un peu de quarz blanchâtre; 
Schvrartzenberg , Saxe. 

g. Gris de fer; Johanngeorgenstadt. 
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10. Mamelonné compacte, brun-rougeâtre, mamelons 
irréguliers , dont la surface est lisse ; Antonio Pereira , 
Brésil. 

11. Brun-rougeâtre ^ gros mamelons à surface lisse; 
Antonio Pereira. 

12. Irisé, fibreux dans la cassure; Hongrie. 

13. Irisé , formant une couche sur du fer oligiste rouge 
amorphe et terreux ; Hongrie. 

14. Rouge de brique, mamelonné et terreux; mine 
Herzog August , Freyberg , Saxe. 

15. Scoriforme , rouge-noirâtre; Altenberg , Saxe. 

16. ilfa#*f/; gris-noirâtre, nuancé de rouge; Brésil. 

17. Gris-rougeâtre , offrant à la surface des veines dun 
rouge de brique; Schellerhau , Altenberg. 

18. Gris-noirâtre, rougeâtre dans la cassure; Schnee- 
berg. Saxe. 

19. Pseudomorphique y gris et rouge, modelé en cubes, 
avec quarz amorphe etprisméj Johanngeorgenstadt , Saxe. 

Annotations. 

La diflférence des angles des rhomboïdes primitifs du fer 
oligiste et du corindon n'est que de 5' d'après les mesures 
qui ont été adoptées ici ; et celle entre les limites des me- 
sures , citées par diôërens auteurs , et obtenues à l'aide du 
goniomètre de Wollaston n'excède pas 10'. Les deux subs- 
tances, offrent aussi des cristaux composés des mêmes 
modifications ; et il est évident par conséquent qu'elles doi- 
vent être considérées comme isomorphes. Cet isomorphisme 
est d'ailleurs vérifié par les analyses de plusieurs corps , où 
l'alumine et le tri-oxide de fer paraissent se remplacer sans 
qu'il y ait changement de forme. 
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CINQUIÈME ESPÈCE. 

FER ARSENICAL. 

Caractères défini*. 

sTROMETER. Formulc chimique. 

Analyse. Yer, . . 36,o4. Fe A^.+FeS^. 

Arsenic. . 42,88. 
Soufre. . 21,08. 

100,00. 

Forme primitive. Prisme droit rhbmboïdal de 111** 12', 
dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hau- 
teur est à peu près celui des nombres 100 et gg. 

Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primi- 
tive , et quelquefois, mais ordinairement plus difficile , 
dans une direction parallèle à la base. 

Pesanteur spécifique. 6,127. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble en partie dans Tacide nitrique , en 
laissant un résidu blanchâtre. Présenté à la simple flamme 
d'une bougie, il donne une fumée épaisse , accompagnée 
d'une forte odeur d'ail. Exposé au chalumeau, sur le char- 
bon, il émet d'abord d'épaisses fumées , puis fond en exha- 
lant la même odeur , et se convertit ensuite en un glo- 
bule qui ressemble à la pyrite magnétique. 

(7a**wr«. Inégale, granulaire. 

Dureté. Raie la chaux phosphatée, est rayé par le quarz. 
Couleur. Le blanc d'argent et d'étain , généralement un 
peu grisâtre } lustre métallique. 
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1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m. 

Prisme rhofnboïdal droit. (Primitif, Haùy.) 

1 . Blanc d'argent, gros cristaux alongés, dans la direction 
des arêtes latérales , en partie recouverts de petits cubes de 
plomb sulfuré , avec quarz prismé ; mine Yieille-Élisabeth, 
Fteyberg, Saxe. 

2"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m e*. 

Le primitif, dont les hases sont oblitérées par les faces 
qui remplacent les angles aigus des hases. ( Ditétraèdre , 
Haùy.) 

2. Cristal isolé, blanc-grisâtre; mine Vieille-Élisabeth. 

3. Jaunâtre éclatant j cristaux très-nets , engagés eqtre 
eniLj avec fet carbonate lenticulaire brun clair, quarz 
prismé, et plomb sulfuré; Joachimstbal, Bohême. 

4. Blanc-grisâtre éclatant , cristaux primitifs et dité** 
traèdres, engagés entre eux, avec zinp sulfuré cubo-octaè- 
dre, et quarz prismé, sur gneiss ; mine Vieille-Élisabeth. 

5me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÈJSEM. m e*. 

Axe de révolution perpendiculaire à la face a'. (Fig. 2, 

pl. Lxvn.) 

5* Blanc-jaunâtre éclatant , cristaux maclés, avec cuivre 
pyriteux et zinc sulfuré ; mine Vieille-Élisabeth. 

6. Blanc éclatant, cristaux maclés , dans du talc; Cot- 
nouailles. 

7. Jaune-grisâtre, petits cristaux recouvrant les parois 
extérieures et intérieures de prismes hexaèdres aplatis, et 
creux , de fer sulfuré pseudomorphique ; Freyberg. 

8. Irisé, cristaux alongés dans la direction de Taxe, con- 
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joints et divergens , la plupart d'entre eux sont sans ter- 
minaisons distinctes ; Geier , Saxe. 

g. Blanc- grisâtre y très-gros cristaux engagés entre eux , 
aTec un peu de cuivre pyriteux , et de talc chlorite ter- 
reux ; mine Relistian , Cornouailles. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m e\ 

Octaèdre rectangulaire. (Unitaire , Haiiy.) 

10. Blanc grisâtre, i5 cristaux isolés; Tunaberg, Suéde. 
1 1 • Blanc-grisâtre , 8 cristaux isolés , alongés dans la di- 
rection des arêtes latérales primitives ; Tunaberg, 

5™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m e' e\ 

La variété précédente, augmentée des faces de la modifica- 
tion e". (Unibinaire, Haûy.) 

1 3. Blanc-grisâtre , 1 6 cristaux isolés ; Tuna berg 

1 3. Blanc-grisâtre , 4 cristaux isolés, alongés parallèle- 
ment aux arêtes latérales ; Tunaberg. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

14. Blanc-grisâtre éclatant, petits cristaux très-alongés 
dans la direction de Taxe ; localité inconnue. 

15. jicieulaire , blanc- grisâtre , petites aiguilles déliées 
et courtes , disséminées dans le quarz amorphe noirâtre 5 
Kupferberg, Silésie. 

16. Blanc d'étain , avec un peu de serpentine; Reichen- 
stein , Silésie. 

17. Blanc- grisâtre , sur serpentine brun-rougeâtre ; Rei- 
chenstein. 

18. Laminaire, blanc-jaunâtre , avec fer hydro-oxidé 
brun y et fer sulfuré; Andreasberg, Hartz. 
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19. Massif, blanc-grisâtre, avec fer hydro-oxidé brun ; 
Sibérie. 

20. Blanc-grisâtre , avec cuivre pyriteux, amphibole 
fibreux radié , et un peu de quarz amorphe; Cornouailles. 

21. Blanc-grisâtre, cristaux indistincts agglomérés; Frey- 
berg, Saxe. 

22. Gris éclatant , cristaux nets de la variété ditétraè- 
dre , avec quarz prismé et amorphe ; Bràunsdorf , Freyberg. 

23. Blanc éclatant , gros cristaux de la variété di tétraè- 
dre , confusément engagés entre eux , avec un peu de 
quarz ; Cornouailles. 

Annotations, 

M. Mohs a séparé des minéraux qui ont été rangés sous 
le nom de fer arsenical, certaines variétés qui lui ont offert 
des caractères essentiellement distincts. Il en a formé une 
nouvelle espèce, à laquelle il donne le nom de fer arseni- 
cal axotome. Sa forme primitive est un prisme rhomboï- 
dal droit dans lequel Tincidence des faces latérales est 
de 122** 17', et le rapport dun côté de la base à la hauteur 
celui des nombres i4 et i3. Elle se clive très-facilement 
parallèlement à la base de la forme primitive; la pesanteur 
spécifique est égale à 7,228. On trouve le fer arsenical 
axotome en couches , accompagné de fer carbonaté et de 
fer hydro-oxidé, dans la vallée de Lôling près d'Hiittenberg 
en Carinthie ; dans la serpentine à Reichenstein , en Silé- 
sie ; et avec le nickel sulfuré et le cobalt arsenical à Schlad- 
ming en Stirie. 
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SIXIÈME ESPÈCE. 

FER SULFURÉ. 
Cara^itkres définis, 

HÀTGHETT. BERZELius. Fomiule chîmique. 

Analyse, Fer 47,85. . . 45,74. Fe S4 

Soufre . . * 52, i5. . . 54,26. 

lOOjOO. . 100,00. 

Forme primitive. Le cube. 

Clivage. Parallèle aux faces de la forme primitive , et 
mielquefois aux faces de la modification a' . 
Pesanteur spécifique, 5. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble en partie dans Tacide nitrique chauffé, 
et laisse un résidu blanchâtre. Exposé à la flamme d'une 
bougie, il exhale une odeur sulfureuse, devient roux, et atti- 
rable à Taimant. 

Cassure. Raboteuse , quelquefois conchoïdale. 

Dureté, Raie le feldspath , et est rayé par le quarz. 

Couleur. Jaune de laiton; la poussière est d'un vert- 
noirâtre; lustre métallique. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p. 

Le cube, (Primitif, Haûy.) 

1. Cristal isolé, jaune de laiton; Brésil. 

2. Jaune de laiton , trois cristaux croisés; Cornouailles. 

3. Jatme de laiton, éclatant , grand cristal isolé, trés-net 



128 



FER SULFURÉ. 



sur un groupe de quarz prismé, avec une couche mince de 
fer sulfuré à la base; Cornouailles. 

4. Gros cristal isolé, triglyphe , sur du schiste alumi- 
iieux ; Chuchunco , Pérou. 

5. Jaune éclatant et irisé, cristaux agglomérés, formant 
des lames croisées, Devonshire. 

6. Jaune pâle, cristaux engagés entre eux, et qui parais- 
sent formés d une agrégation régulière de très-petits cris- 
taux de la même forme , avec chaux carbonatée dodécaé- 
dre , zinc sulfuré en cristaux indistincts et plomb sulfuré 
laminaire jFreyberg, Saxe. 

7. Jaune terne , cristaux engagés entre eux , sur plomb 
sulfuré; Derbyshire. 

2mo VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a». * 

Octaèdre régulier. (Octaèdre, Haûy.) 

8. Jaune de laiton éclatant , cristaux très-nets , engagés 
entre eux , dont quelques-uns appartiennent à la variété 
cubo-octaèdre , sur du fer sulfuré amorphe , dans un étfct 
de décomposition ; Chivato, Pérou. 

9. Jaune pâle, deux cristaux isolés, formés par une 
agrégation régulière de petits cristaux de la même forme, 
sur un groupe de cristaux de quarz prismé très-brillans; 
Cornouailles. 

10. Jaune pâle , grands et petits cristaux, dont les faces 
sont un peu bombées , avec un peu de zinc sulfuré noir ; 
Chivato.. 

3me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. 5 b\ 

Solide terminé par douze face* pentagonale* égales» 
( Dodécaèdre , Haûy. ) 
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11. Jaune de laiton éclatant , cristal isolé ; île d'Elbe. 

12. Jaane de laiton trés-éclatant , cristaux engagés entre 
eux , sans adhérence 5 Transylvanie. 

i5. Gros cristaux nets , recouverts d'une légère couche 
d'une teinte rougeâtre , avec quarz prismé et chaux carbo- 
natée magnésienne primitive ; Traversella ^ Piémont. 

4:"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a\ 

Le cube dont le* angles sont tronqués. ( Cubo-octaédi e , 

Haûy. ) 

14. Jaune de laiton ^ cristaux très-nets, dans lesquels 
les faces de Toctaèdre sont très-petites et trés-brillantes, 
engagés dans la chaux fluatée cubique et laminaire verte; 
Cornouailles. 

15. Jaune pâle éclatant, cristaux très-nets, engagés 
entre eux, et dont quelques-uns sont aplatis parallèlement 
à deux des faces opposées du cube , avec un peu de zinc 
sulfuré brun-noirâtre , sur chaux carbonatée ; Ghivato , 
Pérou. 

16. Jaune de laiton, cristaux très-nets, engagés entre 
eux , avec antimoine sulfuré aciculaire ; Ghivato. 

17. Jaune pâle, cristaux nets, engagés entre eux ^ avec 
un peu d'argile grise ; Hartz. 

18. Jaune de laiton éclatant, cristaux engagés entre 
eux , sur chaux carbonatée , en petits cristaux de la variété 
dodécaèdre; Transylvanie. 

19. Jaune très-pâle, cristaux à faces bombées , avec quai*z 
hyalin prismé ; Transylvanie. 

30. Jaune de laiton, grands cristaux, dans lesquels les 
faces du cube sont très-petites , avec baryte sulfatée gra- 
nulaire; Groenland. 
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2 1 . Jaune de laiton éclatant , cristaux engagés entre eux , 
la plupart aplatis parallèlement à deux des faces opposées 
du cube , avec quarz amorphe , cuivre pyriteux et zinc sul- 
furé lamellaire ; Freyberg , Saxe. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, j» A*). 

Le cube 9 dont le* arête* sont cmarjreWe*. (Cubo-dodécaèdre, 

Haûy.) 

22. Jaune de laiton , cristaux nets , engagés entre eux, 
avec de petits cristaux cubiques de la même substance , 
sur un groupe de quarz hyalin prismé et de chaux fluatée 
cubique ; Cornouailles. 

23. Jaune de laiton, cristaux dans lesquels les faces du 
cube sont fortement striées , avec quarz prismé et zinc sulfuré 
verdâtre , en petits cristaux agglomérés en forme de ma- 
melons; Transylvanie. 

24. Jaune de laiton éclatant , cristaux dont les faces du 
cube sont fortement striées , avec quarz prismé , sur zinc 
sulfuré grano-lamellaire noir, et chaux carbonatée magné- 
sienne; Transylvanie. 

25. Jaune de laiton éclatant, cristaux engagés entre eux, 
avec chaux carbonatée magnésienne blanc-jaunâtre, en 
rhomboïdes contournés ; Petorca , Pérou. 

26. Jaune pâle , cristaux peu nets , engagés entre eux , 
avec de petits cristaux de la même substance , disséminés à 
la surface ; île d'Elbe. 

27. Jaune vif, cristaux nets, agglomérés, avec quarz 
hyalin ; Transylvanie. 

28. Jaune de laiton éclatant, cristal isolé j dans lequel 
les arêtes du dodécaèdre sont émarginées , mais d'une ma- 
nière trop peu distincte pour une détermination précise ; 
Traversella, Piémont. 
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29. Cristal isolé , dont les faces sont un peu corrodées, 
et qui offre un aspect particulier à cause du peu d'étendue 
de deux des faces opposées du dodécaèdre ; localité in- 
connue. 

6™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a'(^-b'). 

La variété dodécaèdre , combinée avec les faces de T octaèdre, 
( Icosaèdre , Haiiy . ) 

30. Jaune de laiton éclatant, cristaux nets, sur quarz 
amorphe et prismé ; Norwège. 

7™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, a' a*. 

U octaèdre régulier , dont les angles solides sont remplacés 
par de petites pyramides quadrangulaires. ( Fig. 2 , 
pl. LXVII.) 

3 1 . Jaune pâle , cristaux dont quelques-uns sont sim- 
plement octaèdres , et d'autres appartiennent à des variétés 
plus compliquées , avec quarz prismé ; Cornouailles. 



8™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. p^{b 




Solide formé de six rhombes et de 24 trapézoïdes. 
(Triacontaèdre, Haiiy.) 

32. Très-gros cristal isolé , jaune de laiton éclatant, dans 
lequel les faces du cube sont les faces dominantes ; Traver- 
sella , Piémont. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. (5 b*). 

La variété icosaèdre avec les fûLces du cube. ( Cubo- 
icosaèdre , Haûy . ) 
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33. Cristal isolé, d'un jaune très-pâle; Comouailles. 

34. Cristal isolé , jaune de laiton ; Traversella , Piémont. 

35. Jaune de laiton éclatant, cristaux engagés entre eux, 
avec chaux carbonatée et zinc sulfuré noir ; Transylvanie. 

I0™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. A"). 

Le cube, dont les arêtes sont doublement émarginées* 
(Fig. 5, pl. LXVII.) 

36. Jaune pâle , gros cristaux engagés entre eux, sans 
adhérence; Traversella. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p b' A'). 

Le cube, dont les arêtes sont doublement dmaryinùsn 
(Fig. 4, pl. LXVIlI.) 

37. Gros cristal isolé dont les faces primitives sont for- 
tement striées ; Brésil. 

38. Jaune de laiton éclatant , cristaux nets, striés paral- 
lèlement aux intersections des faces du cube avec les faces 
du dodécaèdre , avec quarz hyalin prismé , chaux carbona- 
tée magnésienne , à base de plomb sulfuré ; Tran3ylvanie. 

12"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' b^). 

La variété cubo-octaèdre dans laquelle les arêtes du cube 
sont émarginées, (Fig. 5, pl.LXVIII,) 

39. Jaune de laiton, cristaux nets , engagés entre eux, 
dans lesquels les faces ¥ sont très-étroites , et les faces a' 
très- petites, avec un peu de quarz amorphe; Cumber- 
land. 
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l3"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p «^(^i*). 

La variété euh (h^o décaèdre 9 augmentée des faces de la 
modification a'. (Fig. 6, pl. LXVIII. ) 

40. Jaune yîf , grands cristaux engagés entre eux ; sur 
les faces du cube on aperçoit de petites lames octogones de 
la même substance qui s'élèvent en escalier; Transyl- 
vanie. 

l4:"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. P )^{h^ b\ 

La variété pantogène y avec les faces primitives, (Fig. 7, 
pl. LXVIII. ) 

41. Jaune pâle , grands cristaux engagés entre eux, avec 
chaux carbonatée métastatique , sur calcaire gris, coquil- 
lier; Derby sbire. 

42. Cristal isolé , jaune de laiton éclatant , aplati paral- 
lèlement à deux faces opposées du dodécaèdre ; Traversella, 
Piémont. 

43. Cristal isolé, jaune de laiton éclatant, dans lequel 

les faces de la modification \{h h h) sont les faces domi- 
nantes, et sont fortement striées parallèlement à leurs in- 
tersections avec les faces deToctaèdre; Traversella. 

44. Cristal isolé, jaune de laiton éclatant, dans le- 
quel les faces p et celles de la modification (5 ) sont 
très-petites ; une portion du cristal est recouverte d'une 
croûte peu épaisse de la même substance, d'un jaune-blan- 
châtre ; Traversella. 

1 2 1 i i 

15"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a{\h)\{b h 

La variété précédente sans les faces p , mais augmentée de 
celles de la modification a\ (Triforme , Haûy.) 
5 10. 
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45. Jaune de laiton éclatant , cristaux dont quelques-uns 
n'offrent pas la modification a}y et appartiennent ainsi à la 
variété pantogéne ; Trayersella , Piémont. 

46. Trés-gros cristal , trés-net, d'une teinte rougeâtre 
à la surface , sur chaux carbonatée magnésienne rhomboï- 
dale ; Traversella. 

47. Jaune de laiton vif, gros cristal, avec fer oligiste 
en lames éclatantes ; île d'Elbe. 

48. Très-gros cristal isolé , jaune de laiton foncé , avec 
chaux carbonatée magnésienne en petits rhomboïdes pri- 
mitifs j Traversella. 

La variété cubo-dodécaedre j augmentée des faces de la 
I j. 

modification \{i i A*). (Fig. 8, pl. LXVm.) 

49. Cristal isolé , jaune de laiton , dans lequel les faces de 

la modification \{h b i& ) ne sont pas symétriquement tir 
pétées; Traversella. 

17°* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p i* ( | i6'). 

La onzième variété ^ augmentée des faces de V octaèdre. 
(Fig.9,pl.LXVin.) 

50. Gros cristaux nets, engagés entre eux, enduits d'une 
légère couche rougeâtre ; Traversella. 

l8°*« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 

p(iA')i(,4'iV)i(i*iV). 

La quatorzième variété, émarginée à Vendroit des inter^ 
sections des farces de la modification \{^b b b )«(Fig. 10, 

pl. Lxvra. ) 
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51. Cristàl isolé , jaune de laiton éclatant ; Trayersella , 
Piémont. 

1 9 1 ^ ^ 

ig"»» VARIÉTÉ, SIGNE REFRÉSENT. j9 «(^i )i{b b b ). 

La variiti icoêaedre, émarginée êur toutes les wêtes. 
(Fig. 11, pl. LXVm.) 

52. Cristal isolé, jaune de laiton éclatant ; Trayersella. 

20"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 

p{\i\{b'h^)\[b'i'h\ 

La quatorzième variété , augmentée des faces de la modifi- 
cation l{b' b^b^). (Fig. 12 , pl. LXVni. ) 

53. Cristal isolé , jaune de laiton éclatant , auc[uel ad- 
hère un peu de fer oligiste ; Traversella. 

21**« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENT. P ( 3 ^ ) J 

L'octaèdre régulier, dont les angles solides sont remplacés 
chacun par sept faces. (Fig. i3, pl. LXVIII.) 

54. Jaune de laiton, deux petits cristaux nets, placés vers 
le sommet d'un cristal de quarz hyalin prismé ; Cor- 
nouailles. 

22"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 

pa'(iA')i(i'i"/)L(ft'iV). 

La vingtième variété, augmentée des faces de foctaèdre. 
(Fig. i4,pl.LXVm.) 

55. Jaune pâle , cristaux très^nets , de diverses gran- 
deurs , sur une roche quarseuse mélangée ; Petorca , Pérou. 
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56. Cristal isolé , jaune de laiton éclatant ; Traversella , 
Piémont. 

aS""" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 

La vingtième variété, émar^inée à Vendroit des internée* 
tions des faces ^ (b' b b ). ( Fig. i5 , pl. LXVm. ) 

57. Cristal isolé, jaune de laiton trés-éclatant , dans le- 
quel les faces du cube sont très-étroites 5 Traversella. 

24"« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. /> (5 h*)a\ 

La variété cubo^icosakdre , augmentée des faces h"^ eta.*, 
(Fig. i6,pl.LXVm.) 

58. Cristaux peu nets, recouverts d'une légère couche 
brun-rougeâtre , avec quelques cristaux de baryte sulfatée; 
Traversella. 

25"« VARIÉTÉ, SIGN. REPR.jEI a\^ b^)^ {b ^ b^b^)^{b\^b\ 

La dix-neuvième variété , émarginée à Pendrait des inJer- 

1 i * . • 

sections des faces de la modification | (b b b ). (Fig. 17, 
pl.LXVm.) 

5g. Jaune pâle, cristaux agglomérés, sans adhérence; 
Chivato Pérou. 

II a ï i 1 
2 6"»» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT, p a 4 (i i b^Jf ). 

La variété bifère, augmentée des faces du cube. (Fig. 18, 
pl. LXVIII.) 

i 
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60. Jaune de laiton^ petits cristaux nets, disséminés dans 
rintérîeur d'un gros cristal de quarz prismé , dont les faces 
de la pyramide ont été polies ; département de llsère. 

27"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 
La vingt^troUième variété, augmentée des faces a b . 

(Fig. 19 , pl. Lxvni. ) 

61. Très-gros cristal isolé, jaune de laiton éclatant, mi- 
roité, d'une netteté parfaite; Traversella, Piémont. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

62. Jaune de laiton , gros cristaux indistincts, offrant 
les faces du cube, et aussi aux angles (juelques-unes des faces 

1 12^ 

des modifications aet|(i&ii); Chuchunco , district de 
Maule , Pérou. 

63. Jaune pâle, gros cristal indistinct, avec d'autres 
plus petits, sur un groupe de quarz prismé blanchâtre ; 
Cornouailles. 

64. Jaune de laiton , cristaux indistincts , engagés entre 
eux , dans le talc grisâtre endurci , avec talc vert d'éme- 
raude laminaire, et quelques grains de fer oligiste ; Taberg, 
Suède* 

65. Jaune-verdâtre , cristaux empilés, sur quarz prismé, 
avec zinc sulfuré lamellaire ; Transylvanie. 

66. Irisé , petits cristaux recouvrant du fer sulfuré ma- 
melonné , avec de petits cristaux de quarz prismé très- 
brillans; Devonshire. 

67. Jaune et irisé , très-petits cristaux agglomérés , avec 
chaux carbonatée magnésienne en rhomboïdes primitifs ; 
Devonshire. 



i38 FER SULFURÉ, 

68. Jaune de laiton y cristaux indistincts , à^loméiés , 
formant des mamelons, et de grosses lames irrégulièrement 
arrondies sur les bords , avec chaux carbonatée équiaxe; 
■*Korthumberland. 

6g. Jaune de laiton très-éclatant^ petits cristaux recou- 
vrant la paroi extérieure d'une stalactite quarzeuse j Nort- 
bumberland. 

70. Jaune de laiton éclatant, petits cristaux cubiques et 
cubo-octaédres , formant des lames minces , croisées, sur 
lesquelles sont disséminées de petits cristaux noirs , écla- 
tans , de zinc sulfuré ; Freyberg, Saxe. 

71. Jaune-verdâtre , petits cristaux indistincts fivec ba- 
ryte sulfatée ; Hongrie. 

72. Deux masses spbéroïdales aplaties , à la surface des- 
quelles on distingue les faces des petits cristaux cubi- 
ques dont elles sont composées, avec schiste bitumineux; 
Mexique. 

En cassant les morceaux semblables, de cette locaKté, on 
trouve ordinairement, dans l'intérieur, du mercure natif, 
ce qui explique leur poids considérable. 

73. Jaune-rougeâtre , cristaux dont plusieurs appartien- 
nent à la variété cubo-octaèdre, formant une stalactite cy- 
lindroïde , renflée dans une partie; Derbyshire. 

74. Jaune-verdâtre , mamelon alongé , recouvert de 
petits cristaux indistincts ; Hartz. 

75. Jaune-grisâtre, mamelon en forme de champignon, 
formé de petits cristaux indistincts , étroitement engagés 
entre eux, et placé à l'extrémité d'un cristal de quarz , avec 
chaux phosphatée péri-dodécaèdre; Bohême. 

76. Jaune-verdâtre, mamelons alongés, formés d'tme 
agglomération de petits cristaux cubo-octaèdres ; Hartz. 

77. Jaune bronzé , mamelons à surface lisse ; Nafwer- 
berg, Norwège. 

78. Lamellaire, jaune de laiton, lames croisées dans 
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toutes les directions , mélangées d'un peu de quarz amor- 
phe ; Chivato , Pérou. 

79. Lamellaire, jaune de laiton , dans la terre verte de 
Werner ; Chivato , Pérou. 

80. Jaune de bronze y sur chaux fluatée cubique y avec 
zinc sulfuré; Derbyshire. 

81. Granu/a^r^^ jaune-blanchâtre y d'un grain trés-fin ' 
formant une masse dont la surface présente un poli natu- 
rel; Freyberg , Saxe. 

62. Jaune de laiton , à surface d'un poli naturel; Argolo , 
Piémont. 

83. Plac[ue rectangulaire polie , jaune de laiton éclatant 
(miroir des Incas) ; Pérou. 

84. Pseudomorphique, modelé en prismes hexaèdres, 
nets y irisés , avec zinc sulfuré laminaire noir , et quarz 
prismé ; Freyberg , Saxe. 

85. Modelé en prismes hexaèdres , aplatis, visiblement 
formés de petits cubes , avec zinc sulfuré noir et quarz 
prismé ; Freyberg. 

86. Modelé en prismes hexaèdres dont les bords des 
bases sont émarginés, avec de petits bouquets de quarz 
prismé, et zinc sulfuré lamellaire ; Freyberg. 

87. Modelé en corne d'Ammon, recouverte de petits 
mamelons formés de petits cristaux de la même substance; 
Derby shire. 

FER OXIDÉ ÉPIGÈNE. 

88. Trois cristaux isolés de la première variété, dans les- 
quels l'épigénie n'est que superficielle ; Brésil. 

89. Cristal isolé, très-net, aplati parallèlement à deux des 
faces opposées ; Mûnden , Hanovre. 

90. Gros cristal isolé brun , alongé et strié , avec un peu 
de talc et de quarz ; Béresof,Ekathérinebourg, Sibérie. 
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91 . Brun foncé , deux petits groupes de cristaux croisés; 
Mûnden , Hanovre. 

92. Brun, grands et petits cristaux, avec quarz hyalin 
prismé; Brésil. 

93. Brun, cristaux nets dans le talc jaunâtre grano- 
lamellaire ; Bérésof, Ekathérinebourg , Sibérie. 

94. Brun , grand cristal groupé avec d'autres moins 
grands; Brésil. 

95. Brun-noirâtre, gro3 cristaux engagés entre eux, sans 
adhérence; Bérésof. 

96. Brun , cristaux engagés entre eux, sans adhérence ; 
Miinden. 

97. Brun foncé , cristal isolé, de la variété dodécaèdre ; 
Brésil. 

98. Brun foncé , un plus gros cristal de la même variété ; 
Brésil. 

99. Deux cristaux croisés^ dont les axes sont perpendi- 
culaires ; Brésil. 

100. Brun-noirâtre, gros cristal net, sur un groupe 
de quarz prismé ; Bérésof. 

101. Brun, gros cristaux engagés entre eux, sur fer 
hydro-oxidé terreux , avec quelques cristaux de quarz hya- 
lin prismé ; département de l'Isère. 

102. Deux cristaux isolés, de la variété cubo-octaédre ; 
Brésil. 

103. Gros cristaux nets, croisés ; Traversella , Piémont. 

104. Cristal isolé, de la variété cubo-icosaèdre ; Brésil. 

105. Brun foncé, cristaux dans lesquels les faces pet 
celles de la modification i') sont très-petites, et qui se 
présentent sous l'aspect d'octaèdres empilés , serrés les uns 
contre les autres , formant une masse sphëroïdale;Saint- 
Just, département de l'Oise. 

106. Trente-cinq cristaux isolés, dont les faces homo- 
logues ont des étendues inégales, ce qui rend assez dif- 
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ficile de déterminer la variété à laquelle ils appartiennent ; 
Traversella, Piémont, 

107. Petit groupe de cristaux bruns , offrant la vingt- 
unième variété sans les faces p ; Mûnden , Hanovre, 

108. Cristal isolé brun foncé; Brésil, 

T 09. Cristal isolé, de la vingt-unième variété sans les faces 
de roctaèdre; Brésil. 

110. Brun, cristaux indistincts, agglomérés formant une 
masse arrondie; Vilsbourg, Bavière, 

1 1 1 . Brun , grands cristaux croisés , avec de petits cris- • 
taux brillans dequarz ; Bérésof , Ëkathérinebour g, Sibérie. 

112. Brun clair, modelé en prismes hexaèdres, avec épi- 
dote bacillaire, et axinite ; département de Tlsère. 

^nnolations. 

Le cristal du numéro 61 est remarquable non-seulement 
par sa netteté , mais aussi par son volume. Il a environ un 
pouce et demi de diamètre; il est composé de 110 faces, 
et toutes celles qui appartiennent à une même modifica- 
tion ont à peu de chose près la même étendue , et possè- 
dent le même degré de lustre. 

On a proposé de prendre pour la forme primitive du fer 
sulfuré le dodécaèdre à faces pentagonales dont le signe re- 
présenta tatif est i'), parce que les diverses modifications 
que présentent les cristaux de cette substance sont situées 
symétriquement par rapport à ce solide ; et qu'en faisant 
dériver les formes cristallines du cube , on observe au con- 
traire , qu'elles ne sont composées, la plupart, que de la 
moitié du nombre des faces qu'exige la loi de symétrie. 
Mais dans cette hypothèse on perd en simplicité , ce que 
Ton parait gagner en régularité. Le cube d'ailleurs n'est 
pas la seule forme primitive qui oflFre des formes secon- 
daires dérogeant â la loi de symétrie. 



SEPTIÈME ESPÈCE. 

FER SULFURÉ BLANC. 

Caractereê définU* 

BBRziLius. Formule chimiqiM. 

Analyse. Y 45,07. F#S4. 

Soufre .... 53,35. 
Manganèse. . 0,70. 
Silice 0,80. 

99j92- 

Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal de io6* î', 
dans lequel le rapport d'un côté de la base à la hauteur est 
â peu près celui des nombres 20 et 19. 

Clivage. Parallèle aux faces de la forme primitiye. 

Peêanteur spécifique. 4,678, 4,847. 

Çaractèreê indéfinis. 

Chimiques. Un fragment exposé à la flamme d'une bou- 
gie , donne une fumée légère, accompagnée d'une odeur de 
soufre , et jamais d'une odeur d^ail. 

Cassure. Inégale, granulaire. 

Dureté. Raie le feldspath , et est rayé par le quarz. 

Couleur. Diverses nuances de blanc- jaunâtre; lustre mé- 
tallique. 

l""* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m e^. 

Prisme rhomboïdal droit, dont les bases sont oblitérées 
par les faces qui remplacent les angles aigus des bases» 
( Quaternaire , Haûy. ) 

1 . Jaune-verdàtre , cristaux confusément engagés entre 
eux , sur quarz bleuâtre , avec plomb sulfuré lamellaire ; 

I 
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t spath perlé en petits rhomboïdes contournés; Claus- 
lal y Hartz. 

2. Jaune-verdâtre , cristaux assez gros , dentelés , avec 
lomb sulfuré, chaux carbonatée^ fer carbonaté , et baryte 
nlfatée ; Clausthal. 

5. Jaune de bronze^ cristaux assez gros^ sur chaux 
arbonatée; Derbyshire. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPBÉSENTA'IIF. p m 6*. 

Prisme rhomboïdal droit dont les angleê aigtis êont 
remplacés. (Fig, 2 , pl. LXIX.) 

4. Jaune de bronze, cristaux très-alongés et courbés 
ajxs le sens de la petite diagonale, avec un peu de plomb 
ulfuré et de chaux fluatée; Derbyshire. 

VARIÉTÉ, SIGNE REP. DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE, m e\ 

laele formé de ^ ou 5 segmens réunis autour ffun 
axe commun, parallèlement aux faces latérales de la 
forme primitive. ( Péritome unitaire, Haûy. ) 

5. Jaune-blanchâtre ,..jéclatant, petits cristaux entassés 
ur schiste 5 Cook s KitcÉen, Cornouailles. 

«. 

»• VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉMENT, m e\ 

Cristaux groupés de la même manière que dans laj)ariété 
précédente* (Péritome uniquaternaire , Haûy. ) 

6« Blanc-jaunâtre , cristaux à arêtes saillantes, dout les 
ices sont fortement striées, sur un groupe de quarz prismé ; 
kumouailles. 

Jaunâtre , cristaux engagés entre eux , avec fer sul- 
uré cubo-icosaédre ; Littmitz , Bohême. 
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8. Jaunâtre^ grands et petits cristaux, avec fer sulfuré 
octaèdre, cubo-octaèdre , et cubo-icosaèdre , en cristaux 
dans lesquels les faces de Toctaèdre sont les faces domi- 
nantes ; Littmitz, Bohême. 

9. Jaune de laiton éclatant , cristaux nets, avec fer sul- 
furé cubo-icosaèdre dans lesquels les faces de l'octaèdre 
sont très-petites; Littmitz, 

10. Jaune-blanchâtre , grands cristaux , avec fer sulfaré 
en cristaux entassés; Littmitz. 

11. Jaune de laiton éclatant, cristaux engagés dans une 
marne grise j environs de Douvres , Angleterre. 



12. Jaune-verdâtre, gros mamelons engagés entre eux, 
formés d'une agglomération de petits cristaux qui appar- 
tiennent à la deuxième variété, avec chaux carbonatée 
métastatique, fer carbonaté lenticulaire, et un peu de zinc 
sulfuré ; Freyberg , Saxe. 

i5. Noirâtre, dendritique, sur du quarz;HackedaIs,Nor- 
wège. 

1 4. Gros cristaux dentelés, passant à l'état de fer hydro- 
oxidé brun j Derbyshire. 

15. Brun clair, lames irréguBSres peu épaisses, et croi- 
sées deux à deux ; Derbyshire. ^ 



16. Jaunâtre , aiguilles divergentes , sur (jbarz amorphe 
et prismé 5 Derbyshire. 



L'analyse prouve que cette espèce est composée de fer et 
de soufre dans les mêmes proportions que l'espèce précé- 
dente. Les deux substances ont des formes incompatibles, 
et offrent ainsi un nouvel exemple de dimorphisme. 



FORMES INDÉTERMINABLES. 




Annotations, 



HUITIÈME ESPÈCE. 



FER SULFURÉ MAGNÉTIQUE. 
Caractères définiê. 
HATCHETT. ROSE. Formule chimique. 

Analyse. Fer. . . 63,5o. . . . 6o,52. F*S4 + 6F*S-. 
Soufre f 36, 5o, . . . 38,78. 
100,00. 99j3o. 

Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier, dans lequel 
un des côtés de la base est à peu près égal à la hauteur. 

Clivage. Parallèle aux faces latérales, et à la base de la 
forme primitive. Ce dernier clivage est celui qui s'obtient 
le plus facilement. 

Pesanteur spécifique, 4,63i. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques, Solubledans Tacide sulfarique étendu d*eau. 
£x{>osé au chalumeau , seul sur le charbon , devient rouge 
à la flamme extérieure, et se transforme par le grillage en 
oxide de fer. 

Cassure. Régale , quelquefois conchoïdale. 

Dureté. flSela chaux carbouatée, rayé par le feldspath. 

Couleur. Jaune de bronze , mélangé de rouge ; l'endroit 
gratté avec un couteau est d un gris noirâtre ; lustre mé- 
tallique peu éclatant. 

Magnétisme. Agit faiblement sur l'aiguille aimantée. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

I. Laminaire, jaune de bronze, grandes lames , avec un 
peu de zinc sulfuré laminaire noir , et quelques grains de 
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quarz ; on voit aussi sur ce morceau un cristal assez gros 
en prisme hexaèdre, engagé dans la gangue et dont les 
bases sont obtenues par le clivage ; Bodenmais ^ Bavière. 

2. Laminaire f jeuine de bronze, avec un peu de zinc 
sulfuré laminaire noir ; Bodenmais. 

3. Jaune de bronze, laminaire et massif; Bodenmais. 

4. Jaune de bronze, petites lames lenticulaires, sur du 
plomb sulfuré laminaire , avec un peu de quarz et de fer 
hydro-oxidé^ Andreasberg, Hartz. 

5. Jaune de bronze, en veines dans un dïorite ; en- 
virons de Nantes. 

6. Amorphe , jaune de bronze , petites masses dissé- 
minées dans la chaux carbonatée laminaire blanche ; Saxe. 

7. Jaune de bronze, avec une teinte rougeâtre ; Nor- 
w^ège. 

8. Jaune de bronze , amorphe et fibreux , avec xmm 
pyriteux ; environs de Nantes. 

Annotations. 

On a trouvé cette substance en petits cristaux, en grains, 
et en petites lames, dans plusieurs pierres météoriques. lA 
forme et les angles des cristaux mesurés par M. O. Rose 
s'accordent très-bien avec le résultat des observations da 
comte de Bournon. On. voit encore ici que jlms la forme 
primitive, Tun des côtés de la base est à pwprès égal à 
la hauteur comme cela a lieu dans le plus grand nombre 
des substances dont les formes dérivent d'un prisme hexaè^ 
dre régulier. 

L'analyse de M. Hatchett correspond beaucoup mieax à 
la simple formule Ye S' qu'à celle donnée par Berzélius. 
D'après la première le fer sulfuré magnétique contient un 
atome de fer et deux atomes de soufre; d^'après la seconde 
7 atomes de fer et 16 atomes de soufre. 



I 
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NEUVIÈME ESPÈCE. 



FER CARBURÉ. 



Car€U)ièreê définis. 



YAUQUELIir. SAUSSURE. 

Analyêe. Carbone 92. . . 96. 



Fer 8. . . 4. 



100. 



100. 



Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier. 
Clivage. Parallèle à la base de la forme primitive. 
Pesanteur spécifique. 2,0891. 



Chimiques. Au chalumeau est infusible , et inattaquable 
par les flux. 

Cassure, Inégale. 

Dureté. Facile à gratter avec un couteau. 
Couleur. Gris de fer sombre; il laisse sur le papier des 
bnces de sa propre couleur ; lustre métallique. 



1. Gros cristaux gris de fer , engagés entre eux sans ad- 
hérence; localité inconnue, peut-être Groenland. 



2. Gris de fer, petites lames hexaèdres dans la chaux 
carbonatée grano-lamellaire; Wunsiedel, Franconie. 



Caractères indéfinis. 



1" VARIÉTÉ. 



La forme 




*\staux ne paraît pas pouvoir se dériver d'un 
prisme hexaèdre régulier. 



FORMES INDÉTERMINABLES. 
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3. Gris de fer, petites masses arrondies dans la chaux 
carbonatée grano-lamellaire ; Wunsiedel , Franconie. 

4. Gris d acier éclatant, petites masses laminaires , avec 
pyroxène en prismes octaèdres sans terminaisons dis- 
tinctes, titane sîlicéo-calcaire jaune-brunâtre, et un peu de 
cleavelandite blanche; Rogers Rock près du lac Cham- 
plain , New-York. 

5. Amorphe y gris de fer; Borrowdale, Cumberland. 

6. Gris de fer , offrant une cassure légèrement conchoï- 
dale;Malaga. 

7. Gris de fer, formant une couche assez épaisse mélan- 
gée de cuivre pyriteux , sur du quarz amorphe ; Griesbach, 
Bavière, 

Annotations. 

Les cristaux de fer carburé qui ont été trouvés jusqu'ici 
ne sont pas suffisamment nets pour fournir les données né- 
cessaires à la détermination des dimensions de la forme 
primitive. Ceux qui forment le premier numéro des mor- 
ceaux qui précèdent sont assez grands , mais ils sont incom- 
plets ; leur forme paraît se rapporter à un prisme rhomb(M[- 
dal droit ; ils résultent peut-être d'une pseudomorphos^ 

Les diverses analyses de cette substance ne donnent pas 
exactement la même quantité de fer, mais celle qui en 
doniie le plus conduirait à considérer un alMMÉfede fer car- 
buré comme composé d'un atome de fer et dë^plus de cent 
atomes de carbone. Dans le carbure de fer qui se forme 
dans les fourneaux ^ les proportions sont sensiblement 
mêmes. 



DIXIÈME ESPÈCE. 



FER CALCARÉO-SILICEUX. 
Caractères définiê, 

YAUQUELiK. Formule ohimique. 

^«a/y#«. Oxide de fer .... 67. c's'+4F*s'. 

Chaux 12. 

Silice 29. 

W- 

Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal de 111** 10', 
dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hau- 
teur est à peu près celui des nombres 4 et 3. 

Clivage. Parallèle à la modification h\ 

Pesanteur spécifique. 3,825 3,994. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble dans l'acide muriatique. Chauffé à la 
simple flamme d'une bougie , il devient magnétique. Ex- 
posé au chalumeau , se fond aisément en un verre opaque. 

Cassure. Inégale , ayant un éclat un peu gras. 

Dureté. Raie fortement le verre , et est rayé par le feld- 
spath. 

Couleur» {«e noir foncé , tirant quelquefois sur le brun ; 
opaque ; lustre imparfaitement métallique. 

1'® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m b' g^. 

Prisme octaèdre, terminé par un sommet tétraèdre. (Fig. 2, 
pl. LXIX.) 

1. Noirâtre, cristaux alongés, souillés de fer hydro- 
oxidé , sur pyroxène fibreux-radié , avec quelques cristaux 
de quarz; cap Calamita, ile d'Elbe. 

5 il. 
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jrae VARIÉTÉ , SIGNE RKP RÉSENT ATIF. h' a\ 

Prisme tétraèdre ^terminé par une pyramide tétraèdre dont 
deux des arêtes obliques sont éînarginées, ( Fig. 3 , 
pl. LXIX.) 

2. Noir , éclatant , cristaux nets , alongés , sur pyroxéne 
fibreux; Rio-la-Marina , île d'Elbe. 

3. Noir , cristaux nets, alongés,avec pyroxène acicu- 
laire étoile , souillé de fer hydro-oxidé ; Rio-la-Marina. 

4. Noir brillant , cristaux engagés entre eux, avec qaaiz 
hyalin prismé , sur pyroxène aciculaire , souillé de fer 
hydro-oxidé ; Rio-la-Marina. 

5. Noir éclatant, gros cristaux engagés entre eux, avec 
quare et pyroxène ; cap Calamita, île d'Elbe. 

6. Noir , cristaux groupés , dont les faces terminales 
sont un peu chatoyantes, avec de très-petits cristaux de 
quarz hyalin prismé , disséminés sur le morceau; cap 
Calamita. 

7. Très-gros cristal isolé, dont les faces latérales sont 
souillées de fer hydro-oxidé , et sur lesquelles sont dissémi- 
nés de petits cristaux cubiques et cubo-octaèdres de fer 
oxidé épigène ; Rio-la-Marina. 

8: Noir éclatant , avec quarz hyalin prismé et un peu de 
pyroxène radié; cap Calamita. 

3ine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m b' a\ 

La variété précédente avec les faces latérales primitives, 
(Fig. 4, pl. LXIX.) 

9. Noir brillant, gros cristaux groupés, sans adhérence 
cap Calamita. 
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4nîe VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g' U h' a\ 

La variété précédente , doublement émarginée à Pendrait 
des intersections des faces m. (Fig. 5 , pl. LXIX.) 

1 o. Noir éclatant , cristaux très-nets , oflrant les deux 
sommets y avec un peu de pyroxène fibreux radié ^ Rio- 
la-Marina , île d'Elbe. 

5ine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m flT^ h' a' e\ 

La variété précédente , augmentée des faces de la modifica^ 
tione\ (Fig. 6, pl.LXIX.) 

11. Noir, cristaux déliés , alongés, dont quelques-uns 
sont souillés de fer hydro-oxidé, avec quarz et pyroxénej 
capCalamita, île d'Elbe. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

12. Noir éclatant, cristaux déliés, alongés, la plupart 
sans terminaisons distinctes , avec pyroxène aciculaire , en 
petites aiguilles courtes et déliées , d'un vert-grisâtre ; 
Rio-la-'Marina. 

1 3. Bacillaire , noir, souillé d'un peu de fer hydro-oxidé ; 
Rio-la-Marina, 

14. Noir, avec quarz et pyroxène} cap Calamita. 

15. Noir éclatant , formant une masse aciculaire radiée, 
avec pyroxène ; Rio-la-Marina. 

16. Noir de charbon , prismes arrondis, altérés, dans du 
pyroxène décomposé ; Rio-la-Marina. 

17. Noir, petites masses indistinctement cristallisées , 
dans le fer carbonaté brun clair; Sibérie. 

18. Massif noir éclatant, résineux} île d'Elbe. 
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Annotations. 

On a déjà eu Toccasion de faire remarquer risomorphisme 
des silicates de fer et de magnésie. On sait d'ailleurs que la 
chaux, la magnésie et le bi-oxide de fer sont des bases isomor- 
phes, on aurait donc pu présumer, d'après la formule chimi- 
que du fercalcaréo-siliceux, queles formes de cette substance 
seraient semblables à celles du péridot. Il parait cependant 
qu'elles en diflèrent essentiellement , quoiqu'elles dérivent 
aussi d'un prisme rhomboïdal droit ; car parmi les divers 
prismes que l'on peut prendre pour forme primitive , dans 
les deux substances, il n'y eu a pas deux dont les dimensions 
soient à peu près les mêmes. Userait bien intéressant d'exa- 
miner dans quels cas les substances qui résultent du mé- 
lange , ou de la combinaison de corps isomorphes , affectent 
une forme différente de la forme commune aux principes 
composans. 



ONZIÈME ESPÈCE. 



CRICHTONITE. 

Caractères définis. 

Analyse. D'après Berzélius cette substance est composée 
d'oxide de fer et d'oxide titanique. 

Forme primitive. Rhomboïde aigu de 61° 27'. 
Clivage. Parallèle à la modification a\ 
Pesanteur spécifique. 4. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Infusible au chalumeau ; fondue avec le sel 
de phosphore, donne un verre qui , après révanouissement 
de la couleur due à Toxide de fer, devient rouge en se re- 
froidissant. 

Cassure. Conchoïdale , éclatante. 

Dureté. Raie la chaux fluatée , mais ne raie pas le verre. 
Couleur. Le noir éclatant; opaque , lustre métallique. 
Magnétisme. N'agit pas sur l'aiguille aimantée. 

1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. J» a \ 

Le rhomboïde primitif , dont les sommets sont tronqués. 
(Fig. 2,pl.:LXIX.) 

2™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p b' a\ 

La variété précédente y dans laquelle les bords supérieurs 
du rhomboïde primitif sont émarginés. (Fig. 3, pl. LXIX.) 

1. Noire, petits cristaux nets , placés sur un groupe de 
quarz prismé, chlorité ; département de l'Isère. 
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Annotations,, 



M. Mohs a séparé' des minéraux réunis sous le nom de fer 
oligiste , certaines variétés dont il a formé une nouvelle es- 
pèce , é laquelle il a donné le nom de fer axotome. Il fait 
observer lui-même que les caractères de cette nouvelle 
substance ressemblent beaucoup à ceux de la crichtonite. 
Le fer axotome parait être isomorphe avec le fer oligiste. 
D'après M. Mohs , le rhomboïde dont les formes de cette 
substance peuvent être dérivées ne diflFère que d'une minute 
dans la mesure de ses angles de la forme primitive du fer 
oligiste. On pourrait aussi rapporter les formes cristallines 
de la crichtonite au même rhomboïde , sans être obligé 
d'employer des signes cristallographiques compliqués; mais 
il faut observer cependant qu'un rhomboïde aussi aigu que 
celui offert ordinairement par les cristaux de cette subs- 
tance , et mesurant à quelques minutes prés le même angle, 
peut se^dériver par un décroissement assez simple d'un grand 
nombre de rhomboïdes. Les autres caractères communs au 
fer axotome et à la crichtonite , sont le clivage , la couleur, 
l'éclat et la dureté. Il y en a encore un qui , peut-être ^ est 
plus important que ceux qui précèdent. Dans les cristaux 
de fer axotome il arrive souvent que certaines modifications 
n'ofirent que la moitié du nombre des faces qu'exigerait la 
symétrie , comme dans la chaux carbonatée magnésienne. 
On observe aussi quelquefois la même chose dans les cris- 
taux de crichtonite. 



I 
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DOUZIÈME ESPECE. 



FER HYDRO-OXIDÉ. 
Caractères définis. 

d'aubuissok. Forai, chim. 

...fl 3 

u4naL Trioxide de fer ... 82. . . 84. F A^r . 

Eau i4. . . 11. 

Oxide de manganèse. 2. . . 2. 
Silice 1. . . 2. 

99- 99- 

Variété fibreoie. Variété compacte. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit, dans lequel 
l'incidence des faces latérales est de 96** i4', et le rapport 
d'un des côtés de la base à la hauteur à peu près celui des 
nombres 10 et g. 

Clivage. Parallèle â la modification g\ 

Pesanteur spécifique. 3»922...4,02. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble dans l'acide nitro-muriatique chauffé. 
Exposé au chalumeau , devient noir et magnétique ; se fond 
avec le borax en un verre vert ou jaune ; donne de l'eau 
dans le matras , et pour résidu de Toxide rouge. 

Cassure. Varie : dans les variétés compactes , elle est 
égale et légèrement conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux fluatée^et est rayé par le feldspath. 

Couleur. Diverses nuances de brun , et de jaune-bru- 
nâtre. Les cristaux sont translucides et d'uu lustre ada- 
mantin. 
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1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m jr* i*. 

Prisme hexaèdre, aplati, terminé par un sommet tétraidre, 
(Fig. 2, pl.LXIX.) 

2"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m g' A' b\ 

La variété précédente , dont les arêtes latérales primitiva 
sont doublement émarginées, (Fig. 3 , pl. LXIX.) 

3°»® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m JT* A' i* 

La variété précédente émarginée à l'endroit des arêtes d in- 
tersection les tnoins obtuses de la pyramide terminale» 
(Fig. 4, pl. LXIX.) 

1. Noir éclatant, petits cristaux brillans , recouYiant 
des cristaux de quarz prisme \ Botallack , Cornouailles. 

2. Brun-noirâtre, petits cristaux déliés, divergens, for- 
mant de petits bouquets disséminés sur des cristaux de 
quarz prismé . avec cuivre pyriteux amorphe ; Botallack. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

3. Rouge foncé, translucide , petits cristaux aplatis, sans 
terminaisons distinctes, placés sur une couche mince de 
fer hydro-oxidé mamelonné, et fibreux radié dans la cas- 
sure , recouvrant une plaque de quarz grossier ; Eisen- 
zeche , Siegen. 

4. Rouge foncé , transparent, petites lames octogonales, 
striées parallèlement à deux de leurs bords opposés , avec 
fer hydro-oxidé noir , mamelonné , fibreux radié dans la 
cassure; Eisenzeche. 

5. Rouge clair , petites lames minces , croisées , sur une 
couche de fer hydro-oxidé ; Eisenzeche. 
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6. Rouge-noirâtre , et rouge éclatant , lames minces dis- 
séminées sur du fer hydro-oxidé 5 Eisenzeche, Siegen. 

7. Rouge-noirâtre, translucide, petites lames très-minces, 
sur une lave poreuse ; département du Puy-de-Dôme. 

8. Rouge-noirâtre , très-petites lames disséminées sur du 
fer hydro-oxidé mamelonné , et amorphe; Eisenzeche. 

9. Rouge clair, éclatant, petites lames disposées en 
forme de mamelons, sur fer hydro-oxidé mamelonné, brun ; 
Eisenzeche. 

10. ^cîcwfafVe , brun, aiguilles très-déliées , formant de 
petites houppes , renfermées dans des cristaux de quarz 
prismé; Oberstein, Palatinat. 

1 1 • Brun-noirâtre , aiguilles très-déliées , formant de pe- 
tites houppes, disséminées sur un groupe d'améthyste, 
d'une nuance jaune-brunâtre , avec un peu de chaux car- 
bonatée laminaire , sur pierre calcaire ; Petrozawotsky , 
Russie. 

12. Fibreux , brun clair , velouté à la surface, avec de 
petites houppes de la même substance , formées d'aiguilles 
déliées , divergentes , cuivre pyriteuxet zinc sulfuré cadmi- 
ffere } Przibram , Bohême. 

i5. Brun clair , formant une couche mince, entre de 
petits cristaux de quarz prismé, et du fer hydro-oxidé brun- 
noirâtre amorphe ; Franconie. 

14. Brun, petites masses globuleuses engagées entre elles; 
Horhausen , Nassau . 

15. Brun, radié divergent, lames minces, très-alongées, 
avec quarz amorphe blanc , peu translucide ; Antonio Pe- 
reira , Brésil. 

16. Gris de fer, d'un lustre satiné; Antonio Pereira. 

17. Gris de fer , d'un lustre satiné , fibres très-alongées, 
contournées , avec fer hydro-oxidé amorphe ; Antonio Pe- 
reira. 

18. Brun, fibres contournées, avec cuivre carbonate 
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vert fibreux radié , cuivreoxidulé , et fer hydro-oxidé jaune- 
hrunâtre terreux ; Ekathérinebourg , Sibérie. 

19. Fibreux, gris de fer , compacte polyhédral à la sur- 
face , avec quarz prismé et amorphe ; Antooio Pereira , 
Brésil. 

20. Gros globules engagés entre eux , en couches con- 
centriques, de diverses intensités de brun , et d'une texture 
fibreuse , et compacte en couches concentriques d'un gris- 
noirâtre; Antonio Pereira. 

2 1 • Brun clair , fibreux radié divergent , d'un éclat mé- 
tallique argentin à la surface ; Antonio Pereira. 

22. Gris-noirâtre , à surface lisse et éclatante , en forme 
de casque, orné de dendrites , et fibreux radié dans la cas- 
sure ; Huttenberg, Carinthie. 

23. Stalactitiqm , brun dans la cassure et gris-noirâtre 
à la surface, cylindres alongés, réunis parallèlement à l'axe, 
offrant dans la cassure transversale une texture fibreuse ra- 
diée ; Antonio Pereira. 

24. Cylindres contournés, d'un noir très-foncé à la sur- 
face , et d'un brun clair dans la cassure; Antonio Pereira. 

25. Brun dans la cassure, et noir à la surface , offrant 
une texture fibreuse radiée dans la cassure ; Huttenberg. 

26. Stalactites prismatoïdes et cylindroïdes , noires à la 
surface et d'un brun clair dans la cassure ; Antonio Pereira. 

27. Petit cylindre, d'un noir foncé à la surface , offrant 
dans la cassure transversale une texture fibreuse radiée , en 
partie recouvert d'une couche mince , mamelonnée, de la 
même substance ; Huttenberg. 

28. Noir éclatant, d'un poli naturel, en rognons compac- 
tes, offrant des couches concentriques dans la cassure; Anto- 
nio Pereira. 

29. ilfame/owne, jaune-brunâtre , et brun-grisâtre, d'une 
texture fibreuse radiée dans la cassure; Ste. -Agnès, Cor- 
nouailles. 
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30. ilfaiiwfonwe, jaune-brunâtre, et brun-grisâtre, d'une 
texture fibreuse radiée dans la cassure; S te. -Agnès , Cor- 
nouailles. 

31. Irisé des couleurs les plus riches à la surface, avec 
quarz amorphe; Mexique. 

32. Jaune-cuivré , luisant, formant une couche, sur du 
fer hydro-oxidé amorphe ; Hongrie. 

33. Noir , et jaune-cuivré à la surface , Hongrie. 

34. Brun clair et irisé à la surface, avec de petites lames 
de fer oligiste disséminées; Sibérie. 

35. Brun foncé et brun-jaunâtre ; Sibérie. 

36. Brun, et légèrement irisé à la surface , gros et petits 
mamelons formés de couches concentriques , et dont la 
surface est âpre au toucher; Sibérie. 

37. Noir et jaune-rougeâtre , en mamelons dont quel- 
ques-uns sont alongés; Bérésof , Sibérie. 

38* Noir, à surface raboteuse; Sibérie. 

39. Brun-noirâtre, croisé par deux couches de la même 
substance ; Huttenberg , Carinthie, 

40. Mamelons d'un gris de fer éclatant , et dont la pous- 
sière est rouge, sur des mamelons bruns, d'une texture 
fibreuse radiée dans la cassure , reposant sur du fer hydro- 
oxidé terreux ; Brésil. 

4:1. Noir, d'une texture radiée dans la cassure; Siegen, 
Nassàu. 

42. Noir, luisant, mamelonné et stalactitique, offrant 
une cassure transversale radiée; Siegen. 

43. Vert clair et jaune cuivré , sur fer hydro-oxidé 
amorphe; Huttenberg, Carinthie. 

44. Terreux, hrun-TOugeàtrej sur du talcschistoïde, avec 
quelques petits grains d^or natif; Bérésof, Sibérie. 

45. Pseudomorphique , brun-rougeâtre , modelé en cris- 
taux indistincts, qui se rapportent à la variété métastatique 
de la chaux carbonatée ; Saxe. 
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^G.Pseudomorphique, brun-noirâtre, cristaux creux, mo- 
delés sur des dodécaèdres métastatiques , sur fer hydro- 
oxidé terreux; Saxe. 

47. Brun, légèrement irisé , recouvrant des dodécaèdres 
aigus de chaux carbonatée ; Saxe. 

FER IIYDRO-OXIDÉ ARGILEUX. 

48. Écailleux , rouge de brique; Johanngeorgeustadt, 
Saxe. 

49. Bœillaire , brun-noirâtre ; Tœplitz, Bohême. 

50. Gris-noirâtre ; Tœplitz. 

51. 7errewa?,jaune-brunâtre; Tœplitz. 

52. /flwrjpiyîe^ jaune-brunâtre, d'un lustre résineux; Tœ- 
plitz. 

53. Schisteux f brunet jaune-brunâtre; Tœplitz. 

54. Gris-bleuâtre à la surface, et rougeâtre dans la cas- 
sure ; Oberhau , Lusace supérieure. 

55. Noirâtre , en veines traversant une pierre de corne; 
Oberhau. 

56. Globuliforme, brun, en petites masses arrondies, ag- 
glomérées, avec fer hydro-oxidé jaune terreux; Tœplitz. 

5y. Brun, petites masses arrondies , détachées, formées 
de couches concentriques ; Tœplitz. 

58. Coquillier y noir, à coquilles bivalves; Oberhau. 

59. Brun et jaune-brunâtre, masse irrégulière, formée de 
couches concentriques; Sibérie. 

60. Jaune-brunâtre àla surface , et brun foncé dans la cas- 
sure, offrant une masse aplatie dont la surface est comme 
composée de pavets ; Sibérie. 

61. ^morjpA^^ jaune-brunâtre; Sibérie. 

62. Jaune et rouge, encadré par des couches brunes; 
Sibérie. 

63. Vert terne , mamelonné et terreux, sur un groupe 
de quarz(Grûn-Eisenerde); Schneeberg , Saxe. 



FER HYDRO-OXIDÉ. i6i 
Annotations. 

La variété décrite dans le n° 3 , et les six qui suivent, est 
considérée par quelques minéralogistes comme appartenant 
à une espèce distincte. On lui a donné le nom de Gothite , 
de Pyrrhosidérite, et de fer pourpré. La forme octogonale 
des petites lames qu'elle présente n'est pas incompatible 
avec le système cristallin du fer hydro-oxidé ; mais comme 
elles sont trop petites pour être mesurées , il est impossi- 
ble de décider si elles peuvent en effet se dériver de la 
même forme primitive. 
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TREIZIÈME ESPÈCE. 

FER CARBONATÉ. 

Caractères définis, 

BUCHOLz. Formule ohimiqae. 

Analyse. Oxide de fer 59,5. C. 

Acide carbonique. . 36,o. 

Chaux 2,5. 

98,0. 

pe Baireuth. 

Forme primitive. Rhomboïde obtus de 107®. 
Clivage. Parallèle aux faces primitives , et quelquefois 
aux faces de la modification h\ 
Pesanteur spécifique. 5,829. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Exposé au chalumeau , noircit , et agit sur 
Taiguille aimantée , mais ne fond pas. Il se dissout di£Gicile- 
ment dans lacide nitrique, et ne fait qu'une légère efferves- 
cence , surtout s'il n'est pas préalablement réduit en pou- 
dre. Exposé à l'air il se décompose graduellement. 

Cassure, Imparfaite, conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée,et est rayé par la chaux 
phosphatée. 

Couleur. Différentes nuances de blanc-grisâtre, jaunâ- 
tre , et brunâtre \ translucide , transparent , opaque ; lustre 
vitreux. 

1'** VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p. 



Rhomboïde obtus, (Primitif, Haûy.) 
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1 . Brun clair , translucide , cristaux très-nets , avec de 
petits cristaux de mercure sulfuré, sur une gangue calcaire; 
Almaden , Espagne. 

2. Jaune doré , petits cristaux, sur quarz amorphe et 
prisme ; Schemnitz , Hongrie. 

3. Jaune doré , cristaux légèrement contournés, recou- 
vrant des lames de baryte sulfatée , avec quarz amorphe et 
prismé, et quelques petits cristaux de cuivre pyriteux; Tra- 
versella, Piémont. 

4. Jaune-grisâtre , grands cristaux à faces un peu bom- 
bées , avec quarz hyalin prismé , sur zinc sulfuré dodécaè- 
dre et lamellaire ; Hartz. 

5. Blanc-jaunâtre, cristaux empilés, avec fer carbonaté 
lenticulaire, sur du plomb et zinc sulfaré laminaire ; Kap- 
nick , Transylvanie. 

6. Grisâtre , petits cristaux , avec chaux carbonatée dodé- 
caèdre et cuivre pyriteux granuliforme; Schemnitz. 

7. Gris , petits cristaux , sur un groupe de quarz hyalin 
prismé , avec un peu de cuivre pyriteux ; Schemnitz. 

8. Jaune doré, cristaux à faces un peu bombées, enga- 
gés entre eux, sur fer carbonaté lamellaire; Ste.-Marie- 
aux-Mines , dans les Vosges. 

9. Jaune, cristaux assez gros, engagés entre eux ; Traver- 
sella , Piémont. 

10. Brun clair , petits cristaux agglomérés ; Hongrie. 

11. Brun clair , et grisâtre, cristaux contournés, engagés 
entre eux, sur un groupe de quarz hyalin prismé ; Hartz. 

12. Brun-noirâtre, éclatant, petits cristaux, surfer hydro- 
oxidé brun terreux ; Wunsiedel , Franconie. 

13. Brun foncé, gros cristaux très-nets , engagés entre 
eux, avec quarz hyalin prismé ; département de llsère. 

14. Orangé-rougeâtre, et gris à la surface, cristaux nets, 
engagés entre eux, avec un peu de chaux fluatée violette, 
sur fer oligiste spéculaire; Altenberg, Saxe. 



i64 FER CARBONATÉ. 

i5. Jaune, trauslucide , gros cristaux recouverts d'uu en- 
duit noir foncé , avec quarz prisme, et chaujc carbonatée 
magnésienne lenticulaire ; département de liséré. 

i6« Brun, cristaux engagés entre eux, recouverts d'an 
enduit noirâtre de fer hydro-oxidé , sur fer carbonaté lami- 
naire; Carinthie. 

17. Gris-noirâtre, grands cristaux engagés entre eux, 
avec de petits cristaux brillans de quarz hyalin prismé, dis- 
séminés à la surface ; Wunsiedel , Franconie. 

18. Jaunâtre , petits cristaux recouverts d une légère cou- 
che d'un gris-noirâtre métallique, irisé ; mine Viel Abra- 
ham, Wunsiedel. 

19. Noirâtre , cristaux à faces un peu bombées, avec de 
petits cubes noirs éclatans, et quarz hyalin rhombifère et 
prismé, sur un mélange de talc et de fer hydro-oxidé ter- 
reux ; département de liséré. 

20* Grands cristaux à faces bombées , en partie recou- 
verts de manganèse oxidé gris argentin, en très-petits ma- 
melons; Huttenberg, Carinthie. 

21. Brun foncé, cristaux engagés entre eux, avec quarz 
hyalin prismé , sur fer carbonaté laminaire , mélangé de 
fer hydro-oxidé; Traversella, Piémont. 

22. Brun foncé, cristaux très-serrés les uns contre les 
autres, avec fer carbonaté laminaire, en lames croisées dans 
toutes les directions; Traversella. 

2*°® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. h\ 

Rhomboïde obtiu. (Équiaxe , Haûy.) 

23. Blanchâtre, cristaux creux, groupés de manière! 
former de petits rhomboïdes primitifs, recouverts en partie 
d'une couche mince de cuivre pyriteux ; Traversella. 

24. Brun, cristaux creux, groupés; Schemnitz, Hongrie* 
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25. Jaunâtre, grands cristaux empilés, avec d autres beau- 
)up plus petits , les premiers sont recouverts d'une légère 
)uche de fer hydro-oxidé, avec chaux sulfatée trapézienne, 
; zinc sulfuré lamellaire; Schemnitz, Hongrie. 

5™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, . 

Rhomboïde très-aigu. (Mixte , Haûy. ) 

4™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p e , 

41 variété précédente y augmentée des faces du rhomboïde 
primitif. (Birhomboïdale , Haûy.) 

26. Brun-noirâtre, cristaux engagés entre eux, sur quarz 
morphe , avec chaux carbonatée primitive , en cristaux en- 
issés ; mine Maudlin , Cornouailles. 

5™*' VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a\ 
S primitif y dont les sommets sont tronqués. Çàdisè^ Haûy.) 

27. Brun foncé, grand cristal isolé , presqu'entièrement 
assé à l'état de fer hydro-oxidé ; Brésil. 

28. Jaune pâle, cristaux aplatis païallèlement aux fa- 
;s a', entassés, et offrant un chatoiement produit par la 
Lsposition des lames décroissantes qui renvoient des reflets 
imultanés, avec chaux carbonatée magnésienne primi- 
ve ; Traversella, Piémont. 

gme VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, à" d'. 

Prisme hexaèdre régulier. (Fig. 2, pl. LXIX.) 

2g. Blanchâtre , cristaux aplatis parallèlement aux fa- 
îes o*, avec quarz hyalin prismé, et de petits cristaux de 
suivre pyriteux ; Traversella. 

3. T2. 
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^mc VARIETE, SIGNE REPRESENTATIF, e U . 

Rhomboïde aigu , tronqué au sommet. ( Fig. 5 , pl. LXX. ) 

30. Brun, cristaux nets, engagés entre eux , ayec un peu 
de chaux fluatée laminaire , et un peu de cuivre pyriteux ; 
Cornouailles. 

31. Brun clair, petits cristaux nets , recouvrant pres- 
qu'entièrement un groupe de quarz prisme , avec chaux 
carbonatée magnésienne; Cornouailles. 

Sa. Brun, petits cristaux oflFrantles deux sommets, et 
dont les faces, surtout les faces terminales, sont un peu 
bombées , sur quarz prismé et amorphe ; Cornouailles. 

33. Brun clair , petits cristaux dont les faces sont tout- 
à-fait bombées , et formant de petits faisceaux , avec fer 
sulfuré cubo- octaèdre; Cornouailles. 

Qme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p à" h\ 

La cinquième variété, émarginée à F endroit des arêtes supé- 
rieures du rhomboïde primitif, (Fig. 4, pl. LXX.) 

34. Cristaux très-aplatis parallèlement aux faces 
présentant sur ces mêmes faces des zones hexagones, alter- 
nativement grises et jaunes,. et empilés de manière â for- 
mer des prismes hexaèdres; Cornouailles. 

54o. Blanchâtre , translucide , cristaux en partie recou- 
verts de bitume , remplissant la cavité d une pierre cal- 
caire; localité inconnue. 

9™® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a* b' e\ 

La variété précédente, augmentée , des faces du prisme e*. 
(Triforme, Haiiy.) 
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35. Cristaux offrant la même apparence que ceux du 
n° 34 , avec de petits cristaux de quarz hyalin prismé , 
très-éclatans j Cornou ailles. 

IQine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p b' d' d\ 

Prisme hexaèdre y terminé par les faces du rhomboïde primi- 
tif y émarginé sur toutes les arêtes. (Fig, 5 , pl. LXX. ) 

35o. Brun, opaque , cristal dont les faces latérales sont 
brillantes , sur quarz avec tourmalines aciculaires, vertes; 
Ekathérinebourg, Sibérie. 

36. Brun clair, translucide, gros cristaux très-nets, of- 
frant les deux sommets , sur un groupe de quarz prismé , 
avec quelques petits grains de fer sulfuré ; Cornouailles. 

I l™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF./? a' d\ 

Lames hexaèdres dont les angles des bases sont remplacés. 
(Fig. 6, pl. LXX.) 

37. Jaune-rougeâtre , cristaux aplatis parallèlement aux 
faces a*, et dans lesquels les faces primitives sont très- 
petites, avec fer oligiste lamellaire écailleux; Traversella, 
Piémont. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

58. Brun clair , petits rhomboïdes contournés , dissémi- 
nés sur un groupe de cristaux de chaux carbonatéé dodé- 
caèdre, la plupart encroûtés de petits cristaux de quarz pris- 
mé , avec quarz amorphe , amphibole vert , fibreux , et fer 
oxidulé titanifère; Suède. 

Sg. Blanc-jaunâtre, agrégation irrégulière de petits rhom- 
boïdes primitifs , avec fer sulfuré cubique ; Beeralston , 
Devonshire. 
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40. Blanc , masses arrondies et crctées , formées d'une 
agrégation de petits cristaux primitifs, avec un peu dequarz 
amorphe; Beeralston, Devonshire. 

41. Lenticulaire y couleur de chair, avec de petits cris- 
taux blancs de chaux carbonatée métastatique , sur fer 
carbonate lamellaire , souillé de fer hydro-oxidé; Cor- 
nouailles. 

42. Couleur de chair, sur un groupe de quarz prismé, 
avec zinc sulfuré noir; Freyberg, Saxe. 

43. Jaune-brunâtre, crété, avec quarz prismé et cuivre 
pyriteux amorphe ; Cornouailles. 

44. Brun-rougeâtre , avec quarz hyalin prismé, et cris- 
taux maclés de cleavelandite ; département de l'Isère. 

45. Brun-noirâtre, petits rhomboïdes contournés, enga- 
gés entre eux, avec quarz hyalin prismé et baryte sulfatée, 
en cristaux de diverses variétés ; mine Wildemann , Hartz. 

46. Brun foncé , avec de petits cristaux octaèdres de cui- 
vre pyriteux, et chaux phosphatée péridodécaèdre; Bohême. 

47. Rouge-brunâtre, recouvert de fer hydro-oxidé,* Tra- 
versella , Piémont, 

48. Noir, très-petits rhomboïdes lenticulaires, avec fer 
carbonaté lamellaire, formant une croûte épaisse qui enve- 
loppe des masses arrondies d'une brèche; Ring undSilber- 
schnur, Zellerfeld, Hartz. 

49. Brun foncé, cristaux lenticulaires, agglomérés; Wun- 
siedel , Franconie. 

50. Noir, mamelons composés de cristaux minces, lenti- 
culaires, formant une croûte épaisse dont la cavité est rem- 
plie de plomb sulfuré cubo-octaèdre , et de petits cristaux 
de fer carbonaté brun, en rhomboïdes contournés; Northum- 
berland. 

51. Gris , petits rhomboïdes lenticulaires, agglomérés ^ 
formant des lames régulières , rectangulaires , croisées; 
Northumberland. 



FER CARBONATÉ. 169 

52. Brun clair, mamelons formés de petits cristaux 
rhomboïdaux, sur un groupe de quarz prisme améthystin; 
Schemnitz, Hongrie. 

53. Brun, mamelons formés de petits cristaux , et en 
rhomboïdes primitifs contournés , avec fer cabonaté blanc 
perlé en gros globules ; Scbemnitz. 

54. Jaune-brunâtre , petits cristaux indistincts , recou- 
vrant des cristaux de fer sulfuré blanc , qui sont empilés de 
manière à former des fils contournés, avec cbaux carbonatée 
équiaxe ; Himmelsfûrst , Freyberg , Saxe. 

55. Jaune-brunâtre, petits rhomboïdes contournés , re- 
couvrant entièrement un groupe sphéroïdal de quarz prismé , 
avec chaux carbonatée en rhomboïdes obtus , groupés en 
forme de roses ; Scbemnitz. 

56. Jaune-brunâtre, petits rhomboïdes légèrement con- 
tournés , formant de petites branches entrelacées , sur un 
groupe de quarz hyalin prismé ; Scbemnitz. 

57. Brun clair, petits rhomboïdes légèrement contour- 
nés , formant des dodécaèdres métastatiques creux , sur un 
groupe de cristaux de roche 5 Scbemnitz. 

58. Brun , mamelons formés de petits rhomboïdes con- 
tournés , avec chaux carbonatée; Hartz. 

59. Cellulaire, brun foncé , mélangé de fer hydro-oxidé ; 
Scbemnitz. 

60. FihreiiXy grande plaque formée de deux couches 
composées de fibres parallèles d'un brun clair , et un peu 
chatoyantes ; Cornouailles. 

61. Brun, quatre plaques plus petites, un peu chatoyan- 
tes; Cornouailles. 

62. Sphéroïdal, brun foncé , en mamelons lisses, ofirant 
des faces de clivages, sur basalte (sphaérosiderite); Stein- 
heim , Hesse. 

65. Brun foncé, en plus gros mamelons sur basalte; 
Steinheim. 
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Annotations. 

Cette espèce est célèbre en minéralogie par les diyerses 
hypothèses qui ont été faites pour expliquer l'identité que 
l'on avait cru observer entre sa forme primitive et celle 
de la chaux carbonatée. Mais ce qu'il y a peut-être de plus 
remarquable dans son histoire , c'est la longue discussion 
à laquelle se livre Ilaûy , dans la seconde édition de son 
Traité , pour prouver que la mesure obtenue pour la pre- 
mière fois par WoUaston , pour l'angle du rhomboïde pri- 
mitif du fer carbonaté , et qui depuis a été vérifiée tant 
de fois par d'autres observateurs , ne peut être exacte. 
Ce fait est d'autant plus singulier, qu'Haûy possédait l'ins- 
trument au moyen duquel l'expérience peut être faite en 
deux minutes , et qu'il dit lui-même qu'il est dans l'intérêt 
de sa méthode d'avouer l'erreur qu'il aurait commise. Néan- 
moins il ajoute que cette erreur est d'autant moins dans 
l'ordre des possibles que ses mesures ont été repétées un 
grand nombre de fois avec beaucoup d'attention. 
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QUATORZIÈME ESPÈCE, 

FER PHOSPHATÉ. 
Caractères définis. 

RLAPROTII. VOGEL. BERTUIER. 

Anal. Protoxide de fer, . • 47,60. . 4i,oo, . 43, o. 

Acide phosphorique. 32, 00. . 26,4o. . 23, 1. 

Eau 20,00. . 3i,oo, . 32,4. 

99,5o. 98,40. 98,5. 

S*Eckarlsberge. De Bodenmais. D'ÂlIeyras. 

Ces analyses correspondent respectivementaux formules, 
ré* P*+ 16 Ay, Fc P + 12 Ay, FTP -f- 12 Ay. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique, dans le- 
quel rincidence des faces latérales est de 108°, celle de la 
base sur chacune d'elles de 1 o5® 19', et le rapport dun des 
côtés de la base à la hauteur celui des nombres 25 et 29. 

Clivage. Très-facile parallèlement à la modification g\ 

Pesanteur spécifique. 2,661. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble sans effervescence dans les acides ni- 
trique et sulfurique. Exposé au chalumeau , décrépite, et, si 
on le réduit d'abord en poudre, se fond en une scorie noire 
qui agit sur l'aiguille aimantée. 

Cassure, Indistincte. 

Dureté, Raie la chaux sulfatée , rayé par la chaux carbo- 
natée. 

Couleur. Différentes nuances de bleu et de bleu-verdâtre; 
lustre vitreux. Les variétés friables se trouvent blanches , 
mais prennent une teinte bleuâtre quand elles sont exposées 
à l'air. 
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1 a i 

1'*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m h a . 

Prisme perihexaedre y terminé par un sommet dièdre. 
<Fig.2,pl. LXX.) 

1. Bleu foncé , peu translucide , petits cristaux dans une 
lave caverneuse ; Labouiche, Nery, département de TAllier. 

2™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p m e\ 

Prisme octaèdre y terminé par trois faces. ( Fig. 5 , 
pLLXX.) 

2. Vert-bleuâtre, transparent, cristal très-net, avec d'au- 
tres dont les sommets sont masqués, sur fer sulfuré granu- 
laire , avec zinc sulfuré lamellaire , et fer carbonaté acicu- 
laire brun clair ; Comouailles. 

3™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m A* h* a\ 

Prisme à dix pans y terminé par un plan incliné à Vaxe. 
(Fig. 4,pl.LXX.) 

3. Vert-noirâtre, cristaux déliés, alongés, dont les som- 
mets sont peu distincts, sur feldspath laminaire verdâ- 
tre, mélangé de quarz, de mica, de cuivre pyriteux,et 
de fer sulfuré magnétique ; Bodenmais , Bavière. 

4. Vert clair , transparent , cristal net, alongé, avec fer 
sulfuré cubo-octaèdre, en cristaux étroitement engagés entre 
eux, et cristaux maclés d'étain oxidé; Cornouailles. 

4°»« VARIÉTÉ 5 SIGNE REPRÉSENTATIF, m g" A' A^ a* l\ 

La variété précédente y augmentée des faces de la modifica- 
tion h\ (Fig, 5 , pl. LXX.) 
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5. Vert clair , transparent, cristal net, alongé, avec d*au- 
:res dont les sommets sont masqués, sur fer sulfuré, en cris- 
tau^ indistincts , avec de très-petits cristaux de fer carbo- 
oaté brun clair, translucide, en rhomboïdes aigus, tronqués 
Biux sommets ; Cornouailles. 

5me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m Jf* À* A' a' ft* d\ 

La variété précédente y augmentée des faces de la modifica- 
tion d'. (Fig. 6, pl. LXX.) 

6. Vert-bleuâtre, transparent, cristal net , avec d'autres 
moins bien prononcés, sur fer sulfuré, et quarz granulaire ; 
Cornouailles. 

6™® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSBNT. m g' h' h' h' ft" a' d' d\ 

La variété précédente y augmentée des faces des modifi- 
cations b' et d'. (Fig. 7 , pl. LXX.) 

7. Vert-bleuâtre, transparent, gros cristal, sur fer sul- 
fiiré, avec fer carbonaté , étain oxidé et quarz ; Cornouailles. 

8. Vert-bleuâtre, transparent , cristaux déliés et alongés, 
avec quarz , fer sulfuré , fer carbonaté et étain oxidé ; Cor- 
nouailles. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

9. Vert-bleuâtre , translucide, très-gros cristal dont les 
sommets sont masqués , àvec un autre cristal délié , sans 
terminaisons distinctes , sur fer sulfuré amorphe , avec fer 
carbonaté brun clair, en petits rhomboïdes aigus, tronqués 
aux sommets , et un peu de zinc sulfuré lamellaire , sur 
schiste argilleux; Cornouailles. 

10. Bleu clair, translucide, gros cristal indistinct , avec 
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fer sulfuré cubo-octaèdre et amorphe , et fer carbonaté brun 
clair, mamelonné ; Cornouailles, 

11. Bleu clair, transparent, cristaux alongés, dont les 
sommets sont indistincts , sur une aggrégation de petits 
cristaux de fer sulfuré cubique et cubo-octaèdre; Cor- 
nouailles. 

12. Bleu clair et foncé, cristaux déliés, sans terminaisons 
distinctes , avec fer phosphaté laminaire , fer sulfuré , et 
fer carbonaté brun , mamelonné; Cornouailles. 

i5. Bleu clair, translucide , petits cristaux déliés, alon- 
gés, divergens , en forme d'éventail, sans terminaisons dis- 
tinctes, avec de petits cristaux de fer carbonaté brun clair, 
en rhomboïdes aigus, tronqués aux sommets; Cornouailles. 

14. Bleu foncé , petits cristaux indistincts, dans les ca- 
vités d'une lave ; Labouiche, Nery , département de l'Allier. 

15. Vert clair, translucide, cristaux alongés, sans ter- 
minaisons distinctes , sur fer sulfuré magnétique ; Boden- 
mais, Bavière. 

16. Laminaire, bleu foncé , grandes lames, sur une cou- 
che mince de talc vert mamelonné, avec de petits cristaux 
déliés de fer carbonaté aciculaire,et un peu de cuivre pyri- 
teux , sur schiste argilleux ; Cornouailles. 

17. Bleu foncé et bleu clair , grandes lames , avec fer 
sulfuré cubique et amorphe , fer carbonaté brun clair, en 
petits rhomboïdes aigus, tronqués aux sommets, et zinc sul- 
furé lamellaire ; Cornouailles. 

18. Vert-bleuâtre, avec chaux fluatée d'un vert pâle, 
cuivre pyriteux amorphe, et fer carbonaté en petits cris- 
taux bruns ; Cornouailles. 

19. Vert-bleuâtre, miroité , lames carrées, engagées dans 
le fer sulfuré cubique et amorphe, sur schiste argilleux; 
Cornouailles. 

20. Terreux, bleu foncé , sur marne ; Schwarzbach , Ro- 
senheim, Bavière. 
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2 1 . Terreux , bleu , pulvérulent , dans une bouteille ; 
Schwarzbach, Rosenheim , Bavière. 

22. Bleu fonce, recouvrant une lave scoriforme; La- 
bouiche, Nery, département de TAllier. 

23. Bleu clair, petites masses pulvérulentes, disséminées 
sur du fer hydro-oxidé ; Schwarzbach. 

Annotations. 

Les trois formules diflFérentes auxquelles conduisent les 
analyses qiii ont été faites de cette substance sembleraient 
indiquer que Ton a confondu , sous le nom de fer phos- 
phaté , trois espèces distinctes, La même forme primitive 
par£ut néanmoins convenir à toutes les variétés cristalli- 
sées. Elle diffère peu de celle du cobalt arséniaté ; et comme 
on sait que les acides phosphorique et arsénique sont 
isomorphes , et qu'il est probable que les oxides de fer et 
de cobalt sont dans le même cas , la formule chimique qui 
conviendra au cobalt arséniaté , pourra décider quelle est 
celle des trois qui ont été citées qui représente la composi- 
tion des variétés cristallisées du fer phosphaté. 



QUINZIÈME ESPÈCE. 

FER CHROMATÉ. 
Caractèreê définis. 

VAUQUELIN. UiAPROTH. 

jénalyse. Oxide de fer. . . . 34,70. . 33,oo. 

Oxide de chrome . 43 ,00. . 55, 5o. 

Alumine 20,30. . 6,00. 

Silice 2,00. • 2,00. 

100,00. 96,50. 

Forme primitive. Le cube. 

Clivage. Parallèle aux faces de Toctaèdre régulier. 
Pesanteur spécifique. 4,498. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Infusible , mais lorsqu'il a été exposé pen- 
dant quelque temps à Taction du chalumeau , il agit sur 
l'aiguille aimantée. 

Cassure. Très-raboteuse. 

Dureté. Raie facilement le verre , rayé par le feldspath. 
Couleur. Gris-noirâtre, poussière d'un gris cendré foncé ; 
translucide sur les bords } lustre métallique. 

I" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\ 

Octaèdre régulier. (Primitif, Haûy. ) 

1. Petits cristaux isolés, et grains roulés, gris de fer; 
Barehills, Baltimore, Maryland, Etats-Unis. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

2. Granulaire^ gris de fer , avec lépidolite lamellaire et 
talc 5 Barehills. 
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3. Lamellaire , gris de fer , avec un peu de chrome oxidé 
jaunâtre , terreux ; Unst , Shetland. 

4. Gris-noirâtre , petites masses lamellaires , cimentées 
par une substance talqueuse } Unst. 

Ces petites masses ne se clivent qne dans une seule di- 
rection , ce qui ne s'accorde pas avec la forme primitive. 

5. Gris-noirâtre , avec lépidolite lamellaire , et chrome 
oxidé vert terreux ; Baltimore , États-Unis. 

6. Massifs gris-noirâtre, avec lépidolite rose; Barehills, 
Baltimore. 

7. Massif, noir, sans adhérence ; Krieglach, Styrie. 

8. Gris-noirâtre ; Bastide de la Carrade , Gassin , dépar- 
tement du Var. 

9. Noir; Nantes. 

10. Gris-noirâtre , avec serpentine 5 Sibérie. 

11. Noir; Grengesberg , Suède. 

Annotations. 

M. Thomson a récemment examiné la variété, de Shet- 
land; il résulte de son analyse quelle peut être considérée 
comme composée de deux atomes d'oxide vert de chrome , 
i'un atome de peroxide de fer, et d'un atome d'alumine. 
Ce résultat ne s'écarte pas beaucoup de celui que Klaproth 
a obtenu pour la variété de Krieglach ; mais M. Berthier 
en a obtenu un tout différent pour le fer chrômaté de l'Ile 
aux Vaches. lia trouvé 36 d'oxide de chrome , 57 d'oxide de 
fer, 22 d'alumine et 5 de silice. 
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SEIZIÈME ESPÈCE. 

FER ARSÉNIATÉ. 
Caractères définiê. 

CHENEvix. BERzÉLius. Formulo chim. 

yénal, Oxide de fer 45, 5o. 4o,56. --s \ 

Acide arscnique. . . 3i. .38. . ..5 ['Â'+iSAj. 
Acide phosphorique. , . 0,70. ; 
Oxide de cuivre. . . 9. , 0,60. 

Silice 4. . o,35. 

Eau io,5o. 19,57. 

100,00. 99,78. 

Forme primitive. Le cube. 

Clivage. Parallèle aux faces de la forme primitive , mais 
difficile à obtenir. 

Pesanteur spécifique . 3 . 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Exposé à la flamme d'une bougie , il passe 
d'abord du vert au brun , puis se fond en un globule qui 
présente à sa surface le brillant métallique. Au chalumeau, 
sur le charbon, dégage d^abondantes vapeurs arsenicales , 
et se fond en une scorie métallique qui agit sur Taigoille 
aimantée. 

Cassure. Inégale , conchoïdale , et un peu grasse. 
Dureté. Raie la chaux carbonatée, et est rayé parla 
chaux fluatée. 

Couleur. Le vert plus ou moins sombre , translucide sur 
les bords ; lustre adamantin. 

Électricité) Électrique par la chaleur. 
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1'^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p. 

Le cube, (Primitif, Haiiy.) 

1. Vert d'olive, translucide, petits cristaux très-nets, 
lur un groupe de quarz prismé , recouvert d une couche de 
er hydro-oxidé ; Cornouailles. 

2. Vert d'olive, peu translucide , cristaux engages entre 
îux , avec de petits bouquets de cristaux de skorodite 
Dleuâtre, sur qpiarz ferruginc, avec cuivre pyriteux en pe- 
tits grains disséminés , Cornouailles. 

3. Vert d*olive et vert-brunâtre , très-gros cristaux , sur 
}uarz ferruginé , avec cuivre pyriteux , et de petits octaè- 
dres creux, noirs, luisans , serrés les uns contre les autres; 
Cornouailles. 

2 me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. Q Û"). 

Solide composé de douze faces triangulaires qui masquent 
les faces du cube. (Fig. 2 , pl.LXX.) 

4. Brun-rougeâtre, petits cristaux engagés entre eux, 
sur quarz carrié , avec de petits bouquets de cristaux de 
skorodite ; Cornouailles. 

3™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. p{\a'). 

Le cube , dont quatre des angles solides sont tronqués. 
(Fig. 3, pl.LXX.) 

4™° VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p d') b\ 

La variété précédente , dans laquelle les bords du cube sont ^ 
émarginés. (Fig, 4, pl. LXX.) 

5. Vert d'olive clair, translucide, cristaux assez gros, en- 
gagés entre eux , sur quarz ferruginé ; Cornouailles. 
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ui^nnotations. 

Cette substance offre encore un exemple delà corrélation 
qui existe entre le développement de l'électricité par la cha- 
leur dans les minéraux, et le défaut de symétrie que pré- 
sentent les formes secondaires. Dans le fer arséniaté les for- 
mes secondaires sont très-rares , et il est probable qu'Hauy 
n'avait pas eu l'occasion d'observer que souvent elles ne 
présentent comme la magnésie boratée que la moitié du 
nombre des faces que la symétrie exigeait; c'est pour cette 
raison qu'il n'a pas soupçonné (jue le fer arséniaté deve- 
nait électrique par la chaleur. 



DIX-SEPTIÈME ESPÈCE. 

SKORODITE. 
Caractères définis, 

Ficmus. 

Analyse. Protoxide de fer , avec magnésie , 

chaux et oxide de manganèse. 47,80, 

Acide arsénicpie 3i,4o. 

Acide sulforique i,54. 

Eau 18.00. 

Forme primitive. Prisme rbomboïdal droit , dans lequel 
rincidence des faces latérales est de 99° 5o% et Tun des côtési 
de la base à la hauteur à peu prés dans le rapport des nom- 
bres 100 et i46. 

Clivage. Parallèle aux faces des modifications g"^ et A*. 

Pesanteur spécifique. 5, 162. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques.Exiposée au chalumeau , émet des vapeurs ar- 
senicales, et se fond en un globule brun-rougeâtre qui agit 
sur l'aiguille aimantée. 

Cassure. Inégale. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la 
chaux fluatée. 

Couleur. Diverses intensités de vert-bleuâtre ; transpa- 
rente et translucide ; lustre vitreux. 

l^"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, g^ h' b\ 



Prisme tétraèdre terminé par une pyramide tétraèdre. 
(Fig. 2,pl. LXXI.) 

5 i3. 
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1 . Vert-bleuâtre , translucide , trés-petits cristaux aloD- 
gés dans la direction de Taxe, tapissant les cavités d'un 
quarz carié , avec un peu de cuivre arséniaté asbesti- 
forme ; Cornouailles. 

2mé VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, g' h> h\ 

La variété précédente ^ dont hê arêtes latérales sontémargi- 
nées. (Fig. 3,pl.LXXI.) 

3"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, g' g^ h' b' a\ 

La variété précédente , augmentée des faces de la modifia 
cation a'. (Fig. 4, pl. LXXI.) 

2. Vert-bleuâtre, translucide , petits cristaux trés-nets, 
engagés entre eux sur fer sulfuré granulaire , avec quel- 
ques grains de quarz ; Pérou. 

3. Vert-olivâtre, transparente , petits cristaux trés-neta, 
offrant les deux sommets, disséminés sur du cuivre sul- 
furé ; Schneeberg , Saxe. 

4. Vert-bleuâtre , translucide , petits cristaux dissémi- 
nés dans du cuivre sulfuré amorphe; Raschau, Schwarzen- 
berg, Saxe. 

5. Brun, translucide, cristaux confusément engagés 
entre eux , dans le cuivre sulfuré amorphe , avec quelques 
grains de fer sulfuré ; Raschau. 

4mo VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g' g^' h' 4' b\ 

La troisième variété, émarginée â Vendroit des intersections 
horizontales des faces de la modification h\ et aussi à 
{endroit des intersections des mêmes faces avec celles de 
la modification g' , et dont les sommets sont remplaeis 
par une pyramide plus obture. (Fig. 5 , pl. LXXI.) 
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6. Vert-olivâtre très-pâle , peu translucide , cristaux très- 
serrés les uns contre les autres, sur fer hydro-oxidé com- 
pacte; Antonio Pereira , Brésil. 

7. Verdâtre et brune, transparente et translucide, cris- 
taux étroitement engagés entre eux, tapissant les cavités 
d'un fer hydro-oxidé compacte j Brésil. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

8. Bleu-verdâtre , petites masses sphéroïdales , formées 
d'une agrégation de cristaux divergens , sur du quarz amor- 
phe; Cornouailles. 

9. Vert-bleuâtre, petits bouquets formés de petits cris- 
taux dont les pyramides seules sont visibles , dans les cavi- 
tés d'un quarz ferruginé , avec de petits cristaux de fer ar- 
séniaté; Cornouailles. 

10. Bleu- verdâtre , translucide , cristaux dont on distin- 
gue encore la pyramide , étroitement engagés entre eux , 
formant une couche mince mamelonnée, sur du quarz amor- 
phe , avec quelques grains de fer arsenical ; Cornouailles. 

11. Bleu-verdâtre , petits mamelons formés de petits 
cristaux divergens, tapissant entièrement la cavité d'un quarz 
grossier , mélangé de cuivre pyriteux ; Cornouailles. 

Annotations. 

Boumon a décrit, sous le nom de fer arséniaté cuprifère, 
de petits cristaux dont l'analyse avait donné à M. Chenevix 
jusqu'à 22 pour cent d'oxide de cuivre. M. R. Phillips, qui 
depuis les a aussi examinés , n'y a pu découvrir la plus pe- 
tite quantité de cuivre. Leur forme est la même que celle 
des cristaux de skorodite. 



DIX-HUITIÈME ESPÈCE, 



PITTIZITE. 
Caractères définis. 

STROiaSTBR* 

Analyse, Oxide de fer 33,0960. 

Acide arsénique . . • 26,o5gi. 
Acide sulfurique. • • 1090381. 

Eau 29,2556. 

Oxide de manganèse. , 64 1 7 . 

99,0905. 

De Saxe. 

Pesanteur spécifique, 2,2. ...2,4. 

Caractères indéfinis* 

Chimiques. Au chalumeau , dans le matras , donne une 
grande quantité d'eau ; et dégage au rouge naissant de l'acide 
sulfureux; sur le charbon se contracte ou se retire , dégage 
une épaisse fumée blanche , et fait sentir long-temps une 
forte odeur d'arsenic. 

Cassure. Inégale , terreuse. 

Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayée par la chaux 
carbonatée. 

Couleur, Diverses nuances de jaune-verdâtre ; lustre ré- 
sineux dans quelques variétés. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. CtranO'lamellaire , vert-jaunâtre , sans adhérence; 
Santo-Pedro, district de Choco , Chili. 

2. ^moiyAe, jaune-brunâtre d'un aspect résineux ; Frey- 
berg. Saxe. 

3. Scori forme j brun foncé luisant ; Freyberg. 



PITTIZITE. 



i85 



u4nnotations. 

Cette substance est plus connue sous le nom de fer oxidé 
résinite ^ et sous celui d'eisensinter, que sous celui de pit- 
tizite.M. Laugier a récemment analysé la variété de Frey- 
berg,etatrouvé àpeuprès le même résultat que Stromeyer. 
Berzélius avait déjà conclu de lessai au chalumeau que l'ei- 
sensinter était un mélange de sulfate et d'arséniate de fer. 



DIX-NEUVIÈME ESPÈCE. 



FER OXALATÉ. 



Caractèreë difinûm 



MARIAVO DE UTBIO. 



Analyêe, Protoxidc de fer. 

Acide oxalique . 



53,86. 
46, i4. 



100,00. 



Forme primitive. Prisme droit à bases carrées. 
Clivage. Peu net , dans la direction des faces primitives. 
Pesanteur spécifique. 2 , 1 3 . 



Chimiques. Insoluble dans Teau, et dans Talcohol; solu- 
ble sans cfTervescence dans Tacide nitrique, qui prend 
une teinte jaunâtre. Exposé à la flamme d'une bougie, 
noircit d Tinstant, et agit alors très-sensiblement sur l'ai- 
guille aimantée. 

Cassure. Inégale , terreuse. 

Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayé par le mica. 
Couleur. Jaune ; opaque; sans lustre. 



1 . Terreux ^ jaune verdâtre ; Koloseruk , Bohême. 

Annotations — La forme primitive du fer oxalaté est 
donnée ici d'après Haûy. M. Breithaupt pense que la cris- 
tallisation de cette substance se rapporte au prisme rhom- 
hoïdal droit. 



Caractères indéfinis. 



FORMES INDÉTERMINABLES. 



VINGTIÈME ESPÈCE. 



PYROSMALITE. 

Caractères définit. 

msiNGER. Formule chimique. 

..f ...4 ..5 ...4 

Analyse. Protoxide de fer. . . . 21,810. S + F S . 
Protoxide de mangan. 2i9i4o« 
Acide muriatique. . . 14,095. 

Silice 35,85o. 

Chaux 1,210. 

Eau 5,895. 

100,000. 

Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier. 
Clivage. Facile parallèlement à la base de la forme pri- 
mitive. 

Pesanteur spécifique. 3, 08. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Exposée au chalumeau, seule dans le matras, 
donne d'abord de Teau , la chaleur augmentant , on obtient 
une substance jaune qui se dissout en gouttelettes de la même 
couleur dans les dernières traces d'eau ; avec le borax , se 
dissout aisément en offrant les couleurs caractéristiques 
du fer. 

Cassure. Inégale, conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayée par la 
chaux phosphatée. 

Couleur. Jaune-grisâtre } translucide , opaque ; lustre 
vitreux , perlé sur la face de clivage. . 
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1^* valRIÉté, signe ïœprésentatif. pm. 

Prisme liexcùidre régulier. 

I . Gris-verdâtre , opaque , cristaux offrant un clivage 
parallèle à la base j avec amphibole bacillaire; Wermeland, 
Suède. 

Annotations. 

M. Beudant considère cette substance comme un py- 
roxène ferro-manganésien; et en effet la formule chimique 
est semblable à celle des pyroxènes. Cependant l'analyse 
ne correspond pas exactement à cette formule, elle indique 

.. 4 ..5 

au moins un mélange de pour cent de Fe M 12 kq. 
La forme des cristaux de pyrosmalite est aussi incompati- 
ble avec celle du pyroxène. Haiiy dit bien que l'examen 
des cristaux de sa collection la conduit au prisme rhomboï- 
dal oblique pour forme primitive ; mais les mesures prises 
avec le goniomètre de WoUaston prouvent que les formes 
doivent être rapportées au prisme hexaèdre régulier. 



DIX-NEUVIÈME GENRE. 

ÉTAIN. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

ÉTAIN OXIDÉ. 
Caractères définig, 

K.LAPROTB. COLLET-DESCOTILS. Fom. Ghim. 

Analyse. Étain. . . 77, 5o. . . . 66. E 
Oxigène . 2i,5o. ... 29. 
Fer. . . . 00,25. . . . o5. 
Silice. . . 00,75. . . . 00. 

100,00. 100. 

De Gornonaillei . De Goanaxuato. 

Forme primitive. Prisme droit à bases carrées, dans le- 
quel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est 
à peu prés celui des nombres 3 et 2. 

Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primi- 
tive, amai qu'aux faces des modifications et g\ 

Pesanteur spécifiqm. 6,96. 

Caractères indéfinis. 

Chimiqttes» Insoluble dans les acides. Exposé au chalu- 
meau, seul il est difficile à fondre, et à réduire , mais si préa- 
lablement on le pulvérise, et si ensuite on le soumet à Tac- 
tion du chalumeau sur le charbon , il se réduit. 

Cassure. Imparfaite , raboteuse , conchoïdale. 

Dureté. Étincelle par le choc du briquet. 

Couleur. Blanc, jaunâtre, brun, noir^ transparent, 
translucide et opaque; lustre \itreux. 
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1" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, g' a\ 

Priême à base carrée , terminé par une pyramide. 
(Fig. 2,pl.LXn.) 

1. Noirâtre, petit groupe de cristaux alongés dontqnel- 
ques-uns offrent les deux sommets , avec un peu de quan; 
Cornouailles. 

2™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, g {g b b ). 

Prisme péri-octaèdre y te^^niné par une pyramide 
octaèdre aiguë. ( Fig. 3, pl. LXXI. ) 

2. Un petit cristal isolé, noirâtre; Cornouailles. 
5. Grand cristal isolé , noirâtre ; Cornouailles. 

3™° VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. jr^a\ y ^i^A^). 

La variété précédente, augmentée des faceê a*. 
(Fig. 4, pl. LXXI.) 

4. Noir, trois cristaux isolés, dans lesquels les faces de la 
modification a* sont raboteuses ; Cornouailles. 

5. Brun foncé, petits cristaux déliés, alongés, trans- 
lucides, sur quarz prismé et amorphe; Ste. -Agnès, Cor- 
nouailles. 

6. Brun foncé, translucide, très-éclatant, cristaux alon- 
gés, déliés, sur étain oxidé amorphe, avec quarz piismé; 
Cornouailles. 

7. Brun, translucide, petits cristaux alongés dont les 
sommets sont masqués , dans du quarz amorphe chlorité; 
Ste.-Agnès. 

8. Brun , translucide , cristaux alongés, la plupart sans 
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terminaison distincte, dans le quarz blanc granulaire, avec 
améthyste ; Cornouailles. 

9. Brun, translucide, petits cristaux très-alongés, sur 
quarz amorphe, avec talc chlorite ; Cornouailles. 

VABIÊTÉ , SIGNE REPRESENTATIF, g^ah^ {9 

La seconde variété, augmentée des faces des 
modifications a*e/b*.(Fig. 5, pl. LXXI.) 

10. Brun- noirâtre éclatant, un grand cristal , placé sur 
un groupe de cristaux indistincts ; Cornouailles. 

11. Brun-noirâtre éclatant, cristaux réunis en faisceaux 
parallèles à Taxe, sur étain oxidé amorphe, avec un peu de 
quarz j Cornouailles. 

5me VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g^ a' h\ 

Prisme péri-octaèdre , terminé par une pyramide tétraèdre 
dont les arêtes obliqms sont émarginées.(Fig. 6, pl. LXXI.) 

12. Rouge clair, translucide, petits cristaux nets enga- 
gés entre eux sur quarz ferruginé ; Cornouailles. 

La couleur des cristaux est due à Faction du feu. 

i5. Brun-noirâtre, peu translucide , cristaux à prismes 
courts , avec quarz, et topaze blanche en très-petits cris- 
taux} Schlackenwald, Bohême. 

i4. Noirâtre, éclatant, cristaux empilés dans lesquels 
les faces et jr* sont striées ; Schlackenwald. 

6™® VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p g' a* b\ 



La variété précédente , sans les faces m , mais tronquée au 
sommet. 7, pl. LXXI. ) 
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15. Noir, opaque, un gros cristal en partie recouvert de 
mica jaunâtre , et auquel adhère un peu de qaaxz amor- 
phe; Monte del Rey , Espagne. 

y me VARIETE, SIGNE REPRESENTATIF, g a b . { g b O 

La variété précédente y sans les faces p , augmentée 
des faces ( g b' i^). (Fig. 8, pl. LXXI. ) 

16. Cristal isolé, noir, opaque et luisant; Cornouailles. 

17. Cristal isolé, brun-noirâtre, dans lequel les faces 
sont très-étroites ; Cornouailles. 

f. » f f > 3 1 ,1 ^ I i 5! 

(j^* VARIETE , SIGNE REPRESENTATIF, g g a b {g b b). 

La variété précédente , étnarginée à Pendrait desintereee- 
tions des faces g*. (Fig. 9 , pl. LXXI. ) 

18. Brun foncé, peu translucide, cristaux déliés, alongés, 
très-nets, sur quarz prismé et amorphe ; Cornouailles. 

9™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g^ g* a* b\ 

La cinquième variété , émarginée à Fendrait des intersee^ 
tians des faces m et g*. (Fig. 1 o, pl. LXXI.) 

19. Brun clair,et jaune-brunâtre, translucide, petits cris- 
taux trés-brillans, engagés entre eux, sur quarz ferruginé; 
Cornouailles. 

20. Brun clair, translucide, cristaux trés-nets, alongés 
sur quarz ferruginé ; Cornouailles. 

21. Noir, opaque, cristaux très-nets, avec chaux fluatée 
laminaire verte et violette, et talc chlorité, sur quarz amor- 
phe; Cornouailles. 
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22. Noir et brun-noirâtre, gros cristaux engagés dans 
le quarz et le talc chloritej Cornouailles. 

25. Brun foncé , translucide, cristaux assez gros, très- 
nets, sur quarz prismé et amorphe; Cornouailles, 

24. Brun foncé, translucide, cristaux adhérant latérale- 
ment , avec un peu de quarz amorphe ; Cornouailles. 

25. Brun-noirâtre , peu translucide , cristal de plus d'un 
pouce de long, offrant les deux sommets ; Cornouailles. 

10™" VABIÊTÉ , SIGNE REPRESENTATIF, p m g* a' b'\ 
La variété précédente y avec les faces p. (Fig, 1 1, pl. LXXI.) 

26. Brun-noirâtre, opaque , cristaux nets avec quarz 
prismé , zinc sulfuré laminaire, fer sulfuré icosaèdre, et talc 
chlorite , sur quarz amorphe ; Cornouailles. 

27. Noir, opaque, gros cristaux très-nets, avec quarz , 
cuivre pyriteux , et un peu de chaux fluatée violette; Sainte- 
Agnès , Cornouailles. 

28. Brun-noirâtre, opaque , avec quarz prismé, sur quarz 
amorphe; Cornouailles. 

2g. Brun foncé, cristaux dans lesquels la facep est très- 
large , avec quarz et talc ; Cornouailles, 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, m g' g* a' b' d . 

5 

La cinquième variété, émarginée à F endroit de* intersections 
des faces a' et b* , et augmentée aussi des faces de la mo- 
dification g*. (Fig. 12, pl. LXXII. ) 

5o. Un très-gros cristal isolé, brun-noirâtre (le plus gros 
cristal trouvé dans le Cornouailles) ; Cornouailles. 

3i . Brun-noirâtre , opaque , deux cristaux adhérant laté- 
ralement ; Cornouailles. 
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' j. ' I a ï 1 1 

12™' VARIETE, SIGNE REPRESENTATIF, p m g g g a h , 

5 

3 

La dixième variété, augmentée des faces de la modification^ . 
(Fig. i5,pl. LXXn. ) 

52. Noir, opaque, très-cclatant , cristaux qui paraissent 
formés d'une agrégation de cristaux adhérant latéralement, 
avec quarz^ Ste. -Agnès, Cornouailles. 

33. Noir brillant , cristaux engages entre eux, avec quaiz 
prîsmé, sur quarz amorphe ; Cornouailles. 

.5.. «».Ért, K.™*^.T.. n, 

La onzième variété, augmentée des faces g . ( Fig. i4, 
pl. LXXII. ) 

34. Brun très-éclatant, translucide, cristaux très-nets, 
avec quarz prismé et amorphe; Ste.-Agnès, Cornouailles. 

35. Brun-noirâtre, peu translucide, cristaux , engagés 
entre eux, avec étain oxidé massif et quarz; Cornouailles. 

,4ine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉMENT, y' a\ 

Axe de révolution perpendiculaire à la face h\ 
(Fig. i5.pl. LXXn. ) 

36. Noir, opaque, cristaux nets, avec chaux fluatée cu- 
bique violette , chaux phosphatée péri-dodécaèdre blanc- 
verdâtre,talc mamelonné et quarz ;Ehrenfriedersdorf, Saxe. 

37. Noir, opaque, luisant, cristaux engagés entre eux, 
sur un cristal de quarz prismé; Ehrenfriedersdorf. 

38. Brun clair et noir , cristaux engagés entre eux , avec 
quarz et talc chlorite ; Ehrenfriedersdorf. 

39. Brun opaque, gros cristal n'offrant que les faces g\ 
engagé dans le talc jaunâtre; Ehrenfriedersdorf. 
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l5"*» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉM. b\ 

Axe de révolution perpendiculaire à la face h\ 
(Fig. i6,pl.LXXn.) 

4o. Noir éclatant , cristaux dans lesquels les faces A' 
sont raboteuses , avec de petits cristaux de topaze blanche^ 
et quelques grains de chaux fluatée ; Schlackenwald , 
Bohême. 

4i« Noir, opaque, gros cristaux de la même variété , 
mais moins nets , avec quarz amorphe et mica lamellaire ; 
Monte del Rey , Espagne. 

t6™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLEM. m a' b\ 

Axe de révolution perpendiculaire à la face h\ 
(Fig. 17, pl. LXXII. ) 

42. Noir, opaque , très-éclatant , cristaux engagés entre 
eux, avec chaux fluatée violette ;Ehrenfriedersdorf, Saxe. 

43. Noir , opaque et irisé , gros cristaux , avec quarz 
prismé et chaux fluatée cubo-octaêdre , d un bleu clair ; 
Schlackenvsrald, Bohême. 

44. Noir, très-gros cristaux, avec quarz hyalin, et talc 
jaunâtre lamelliforme ; Ehrenfriedersdorf. 

45. Noir, trés-éclatant, gros cristaux agglomérés; Schlac- 
kenwald. 

46. Brun-noirâtre, opaque, macles formés de la réunion 
le trois cristaux ; Schlackenvsrald. 

47. Brun , translucide, très-gros cristaux engagés entre 
3UX , sans adhérence ; Schlackenwald. 

48. Brun-noirâtre, gros cristaux formant une masse 
sphéroïdale , avec de petits cristaux de chaux fluatée vio- 
lette , et un peu de talc ; Ehrenfriedersdorf. 
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ig. Bruii-uoiràtre , opaque, inaclcs de trois cristaux^ 
avec topaze et quarz; Schlackenwald , Bohême. 

50. Bruii très-éclataat , cristaux nets, avec mica argentin 
en lames hexaèdres ; Schlackenwald. 

51. Brun , translucide ^ gros cristaux 9 sur quarz amor- 
phe et prisme, avec mica lamellaire; Ehrenfriedersdorf , 
Saxe. 

52. Brun-noirâtre, peu translucide, gros et petits cris- 
taux , avec mica hexagonal gris argentin^ et quarz prisme; 
Schlackenwald. 

53. Brun , légèrement irise a la surface , cristaux enga- 
gés entre eux, sur quarz prisme et amorphe ; Schlacken- 
wald. 

54. Brun-noirâtre , cristaux dans lesquels les angles ren- 
trans sont peu visibles , avec fer arsenical et quarz, dans le 
talc chlorite; Cornouailles. 

55. Noir éclatant , macles de deux et trois cristaux , avec 
un peu de talc et de quarz ; Ehrenfriedersdorf. 

56. Brun-noirâtre éclatant , cristaux engagés entre eux, 
avec chaux fluatée cubique et cubo-octaèdre, et talc lamel- 
laire jaunâtre ; Ehrenfriedersdorf. 

57. Brun-noirâtre , cristaux aplatis, avec quarz prisme; 
Cornouailles. 

58. Noir éclatant, avec mica hexagonal gris argentin et 
lithomarge ; Ehrenfriedersdorf. 

5g. Noir éclatant, cristaux agglomérés, avec quarz et talc 
vert clair endurci ; Ehrenfriedersdorf. 

60. Noir opaque, très-brillant, petits cristaux nets, avec 
chaux fluatée triforme, d'un violet foncé, mica hexagonal, 
et quarz prismé ; Ehrenfriedersdorf. 

61. Brun-noirâtre, peu translucide, cristaux aplatis, 
avec de petits cristaux de quarz hyalin prismé , et talc roo- 
geâtre; Schlackenwald. 

62. Brun-noirâtre, peu translucide, cristaux moins nets, 
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sur un gros cristal de quarz prismé, chlorité ; Schlacken- 
wald, Bohême. 

6S. Bran-noirâtre éclatant y peu translucide , cristaux 
engagés entre eux,'ayec chaux fluatée violette^ cubo-octaèdre 
ettriformei quarz prismé , et mica; Schlackenwald. 

64. Noir éclatant, cristaux peu distincts, disséminés 
sur un groupe de quarz prismé, un peu chlorité ; Schlacken- 
wald, Bohême. 

65. Brun-noir&tre éclatant , cristaux disséminés sur un 
groupe de quarz hyalin prismé ; Schlackenwald. 

66. Brun foncé, peu translucide , petit cristal isolé qui 
se rapporte imparfaitement à la même variété ; Schlacken- 
wald* 

17™« VABJÉTÉ, SIGNE REPR. DU CRI8T. ÉLÉM. m a b\ 
Axe de révolution perpendiculaire à la face b\ 

67. Brun-noirâtre, macle de deux gros cristaux, sans 
adhérence; Schlackenwald. 

68. Noir , gros cristaux , avec quarz prismé ^ et topaze 
blanche; Schlackenwald. 

6g. Noir éclatant, un peu irisé à la surface , avec quarz 
hyalin prismé, quarz amorphe et cuivre pyriteux; Ehren- 
firiedersdorf , Saxe. 

70. Bran , translucide , cristaux nets, engagés entre eux , 
surkiUas; Gornouailles. 

71. Brun-noirâtre, gros cristaux engagés entre eux, 
avec de petits cristaux de topaze blanche , sur killas ; Cor. 
nouailles. 

72. Bron-noirâtre , peu translucide , cristaux très-nets , 
aplatis et alongés , et n'offrant point d'angles rentrans ; 
Gornouailles. 

73. Noir, cristaux nets , sur talc, avec un peu de fer 
sulfuré i Gornouailles. 

3 i4. 
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74. Brun foncé , gros cristaux nets , engagés entre eux , 
surkillas, avec un peu de fer sulfuré; Cornouailles. 

75. Brun clair et foncé , éclatant , en partie transparent, 
cristaux engagés entre eux, avec un peu de cuivre pyriteux 
et de zinc sulfuré; Cornouailles. 

76. Brun foncé , translucide , cristaux aplatis et alongés, 
sur killas ; Cornouailles. 

77. Brun foncé, peu translucide, macles de deux et trois 
cristaux, avec de petits cristaux de topaze blanche et un 
peu de chaux fluatée violette ; Schlackenwald, Bohême. 

78. Brun-noirâtre, cristaux nets, avec quarz prismé, 
sur quarz amorphe ; Cornouailles. 

79. Noir éclatant, macles de trois cristaux, avec topaze 
blanche et un peu de chaux fluatée ; Ehrenfriedersdorf , 
Saxe. 

80. Brun , cristaux assez gros, engagés entre eux , avec 
quarz prismé et mica brun, sur granité ; Schlackenwald. 

81. Brun-noirâtre , cristaux alongés, avec de petits cris- 
taux de chaux phosphatée , mica hexagonal et lithomai^j 
Ehrenfriedersdorf. 

82. Gris-brunâtre, cristaux engagés dans du talc jaunâ- 
tre mamelonné , sur quarz amorphe ; Cornouailles. 

85. Brun , cristaux nets , avec de très-petits cristaux de 
chaux phosphatée verdâtre de la variété doublante , pres- 
qu'entièrement recouverts de talc verdâtre ; Ehrenfrieders- 
dorf. 

84. Brun clair , cristaux peu nets , dans le talc chlorite; 
Cornouailles. 

85. Gris-brunâtre et brun clair, avec quarz, sur killas; 
Cornouailles. 

86. Brun et gris-brunâtre , gros cristaux engagés entre 
eux, avec cuivre pyriteux amorphe , et quarz grisâtre amor- 
phe; Cornouailles. 

87. Brun , cristaux engagés dans le talc chlorite , avec 
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schéelin ferruginé aciculaire^ cuivre pyriteux et un peu 
de quarz ; Comouailles. 

88. Brun clair et rougeâtre^ gros cristaux, avec quarz 
amorphe et talc lamellaire ; Monte del Rey, Galice, Espagne. 

8g. Ërun-noirâtre y gros cristaux indistincts, avec mica ; 
Onon, Sibérie. 

19"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE. 
» a 1 1 i 5 

^ « (y * * )• 

jixe de révolution perpendiculaire à la face b". 

90. Brun clair, translucide, éclatant, cristaux nets, avec 
topaze blanche , et chaux fluatée laminaire ; Cornouailles. 

91. Noir très- éclatant, cristaux simples et maclés , avec 
de petits cristaux de topaze blanc-rosâtre , un peu de 
chaux fluatée, et de petits mamelons de talc jaunâtre , dis- 
séminés ; Schlackenwald , Bohême. 

92. Jaune-brunâtre et brun clair, éclatant, translucide , 
cristaux alongés et aplatis, sur quarz carrié ferrugineux; 
Cornouailles. 

20"*» VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉMENTAmE. 

i a "1 11 
m g g g a b . 

Am de révolution perpendiculaire à la face b\ 

q5. Brun foncé éclatant, avec quarz prismé, et un peu de 
cuivre pyriteux irisé ; Cornouailles. 

94. Brun foncé très-éclatant , cristaux engagés entre 
eux, sur quarz amorphe ; Cornouailles. 

g^me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS. DU CRISTAL ÉLÉMENTAmE. 

p m g\^ah\gtè). 
Axe de révolution perpendiculaire à la face b*. 
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95. Brun foncé, petits cristaux nets, dont plusieurs ne 
sont pas maclés, avec quarz amorphe et fer carbonaté; 
Cornouailles. 

96. Brun foncé , trois cristaux isolés ; Cornouailles. 

97. Brun, gros cristaux, avec quarz prismé, sur quarz 
granulaire et talc ; Cornouailles. 

98. Brun- noirâtre , éclatant, gros cristaux, sur quarz 
prismé , avec de petits cristaux de chaux fluatée , un peu 
de fer carbonaté, et un peu de lithomarge ; Saxe. 

99. Brun , cristaux engagés entre eux , avec quarz prismé 
et tourmaline aciculaire, sur étain oxidé amorphe; Cor- 
nouailles. 

100. Brun, cristaux engagés entre eux, avec fer arseni- 
cal ditétraèdre et amorphe , et talc chlorite ; Cornouailles. 

101. Brunâtre , cristaux engagés entre eux , avec fer ar- 
senical ditétraèdre , quarz, et schéelin ferruginé laminaire , 
noir; Cornouailles. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

102. Brun, translucide, prismes tétraèdres et octaè- 
dres, alongés et croisés, sans terminaisons distinctes ; Cor- 
nouailles. 

103. Brun , peu translucide , cristaux alongés, sans tei^ 
minaisons distinctes, avec talc vert, des octaèdres régu- 
liers d'une substance qui n'est pas déterminée , un peu de 
fer arsenical et quelques cristaux de quarz prismé ; Cor- 
nouailles. 

104. Brun clair, cristaux indistincts, avec tourmaline 
aciculaire conjointe ; Cornouailles. 

105. Gris et brun, cristaux indistincts, avec talc vert, 
lamellaire ; Onon , Sibérie. 

106. Gris-brunâtre, cristaux indistincts, avec quarz amor- 
phe, et talc vert lamellaire ; Cornouailles. 
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107. Mfusif, hYxxn clair, offrant des faces de clivage; 
Cornouailles. 

108. Brun clair, avec quarz et talc; Monte delRey, 
Galice , Espagne. 

109. Gris-rougeâtre , pulvérulent et massif , avec fer sul- 
furé cubique, en cristaux trés-brillans ; Cornouailles. 

110. Brun foncé, couches minces, parallèles , dans le 
quarz amorphe ; Cornouailles. 

111. Noir , masse arrondie , roulée , qui parait formée de 
couches parallèles, très-serrées; Cornouailles. 

112. Noir, masse arrondie, avec quarz; Cornouailles. 

113. Noir , en couches alternantes , avec im quarz gra- 
nulaire à grains très-fins ; Cornouailles. 

11 4. Brun foncé et brun clair, cinq morceaux roulés ; 
Cornouailles. 

11 5. Brun , offrant dans la cassure une texture fibreuse 
très-serrée , et divergente autour de divers centres , avec 
un peu de quarz granuliforme ; Cornouailles. 

116. Mamelonné yûhrexïx divergent, d'une texture très- 
serrée dans la cassure ; Cornouailles. 

117. Noir à la surface, et offrant diverses nuances dans 
la cassure ; Cornouailles. 

1 1 8. Dix-huit fragmens offrant la même texture fibreuse 
dans la cassure ; Cornouailles. 

119. Gros morceau arrondi, offrant des couches paral- 
lèles brunes et noires ; Cornouailles. 

120. Grand morceau arrondi, rougeâtre, dont la surface 
est criblée de petites cavités lisses ; Cornouailles. 

_ 121. Noir, morceau arrondi, en forme de poire; Cor- 
nouailles. 

122. Rouge de brique , à surface inégale; Cornouailles. 

123. Brun clair , morceau arrondi , offrant à la surface 
de petits cercles concentriques autour de divers centres, et 
de diverses nuances de brun ; Mexique. 
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124. Dix autres morceaux de diverses formes et de diver- 
ses nuances de couleurs; Mexique. 

125. Une boite pleine de morceaux plus petits; Cor- 
nouailles. 

126. Une boite pleine de morceaux dont la surface est 
corrodée ; Comouailles. 

127. Brun foncé , en petites masses disséminées dans du 
quarz; Cornouailles. 

128. Brun foncé, petites masses disséminées dans du 
quarz, offrant des veines de diverses intensités de couleurs; 
Cornouailles. 

129 à i3i. Trois morceaux granulaires, en grains de di- 
verses grosseurs, disséminés dans le quarz (nommé par les 
Anglais œil de grenouille) ; Cornouailles. 

ÉTAIN OXIDÉ COLUMBIFÈRE. 

1. Amorphe , noir, petite masse dans le quarz amorphe, 
avec serpentine, mica et feldspath laminaire; Broddbo, 
Suéde. 

2. Noir , avec pyrophysalite et serpentine , dans le quarz; 
Broddbo. 

Annotations. 

Les dimensions de la forme primitive de Tétain oxidé ne 
différent pas beaucoup de celles des formes primitives da 
titane oxidé et du zircon; et ces trois substances peuvent 
être considérées comme isomorphes. 

Dans certaines variétés de Suède , qui se présentent sous 
la forme de petits octaèdres noirs , Berzélius a trouvé jus- 
qu'à douze pour cent d'oxide de tantale. 



DEUXIÈME ESPÈCE. 



ÉTAIN SULFURÉ. 
Caractères défini. 



Analyse. Étain. 

Cuivre 
Fer. . 
Soufre 



KLAPROTH. Formule cliimiquc. 
54. ES'+aCttS. 
36. 
02. 
25. 

97- 



Forme primitive. Le cube. 

Clivage. Parallèle aux faces de la forme primitive , et aux 
faces de la modification b\ 
Pesanteur spécifiqm. 4.35. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Sa poussière mise dans l'acide nitrique pro- 
duit une vive effervescence accompagnée de vapeurs rou- 
ges, dues à un dégagement de gaz nitreux; elle n'est soluble 
qu'en partie et laisse dans la liqueur un dépôt d'oxide blanc 
d'étain. Exposé au chalumeau , Tétain sulfuré se fond aisé- 
ment, et laisse une scorie noirâtre irréductible. 

Cassure. Inégale, et offrant le brillant métallique. 

Dureté. Facile à entamer et à pulvériser; fragile , pous- 
sière noire sans mélange. 

Couleur. Gris d'acier mélangé de jaunâtre. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Laminaire y couleur de bronze ,avec un peu de cui- 
vre pyriteux; Huel Rock , Ste.-Agnès, Cornouailles. 
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2. jlfa#W/*^ gris-jaunâtre , souillé de parties terreuses 
vertes et jaunes ; Huel Rock, S*«. -Agnès , Cornouailles. 

3. Gris-jaunâtre, avec cuivre pyriteux amorphe ; Huel 
Rock. 

Annotations. 

On ne connaît pas encore bien la composition chimique 
de cette espèce. M. Leonhard donne une analyse de Klaproth 
toute difiTérente de celle qui a été citée ici; et M. Beudant, 
qui pense que Tétain sulfuré est mélangé de cuivre pyri- 
teux, a représenté sa composition chimique par une for- 
mule différente de celle de Berzélius. 

On a trouvé quelques cristaux réguliers de cette substance 
qui offrent la forme du cube. 



VINGTIÈME GENRE. 



ZINC. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

ZINC SULFURÉ. 
Caractères définis. 

GUSKIYBAU. TH0M80V. BBBTHIER. ForOl. chimique. 

Anal. Zinc . . 62,72. 59,09. 65,o. s». 
Soufre . 54,00. 28,86. 33,6. 
Fer. . . i,5o. i2,o5. 3,4. 

98,22. 100,00. 100,0. 

Oa Coxnouaillei. Des Pyrénées. 

Forme primitive. Le cube. 

Clivage. Facile , x^rallèlement aux faces du dodécaèdre 
rhomboïdal. 

Pesanteur êpécifiqm. 4,07. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble dans l'acide nitrique , en dégageant 
de Thydrogène sulfuré. Infîisible au chalumeau; chauffe 
fortement sur le charbon , il dégage des vapeurs de zinc 
qui se déposent sur le charbon sous la forme d'une poudre 
blanche. 

Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayé par la 
chaux phosphatée. 

Couleur. Diverses nuances de jaune , de vert , de brun et 
de noir; transparent, translucide ^ opaque; lustre ada- 
mantin. 
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VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\) 

Tétraèdre régulier, (Tétraèdre , Haûy.) 

1 . Noir à la surface et bruii dans la cassure , cristaux 
engagés entre eux, sur chaux fluatée cubique et laminaire; 
Derbysbire. 

2. Gris-noirâtre , cristaux engagés entre eux , avec chaux 
fluatée blanche, bordée, sur zinc sulfuré laminaire ; Derby- 
sbire. 

2™® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\) 

Tétraèdre régulier^ dont chaque face est masquée par une 
pyramide triangulaire. (Fig. 2 , pl. LXXII.) 

3. Brun-noirâtre, cristaux à faces raboteuses, sur ba- 
ryte sulfatée blanche , en très-petits cristaux de la variété 
apophane, très-serrés les uns contre les autres; Derby- 
sbire. 

4. Noir , cristaux à faces raboteuses , avec quarz prisme, 
talc , et de petits cristaux nets de fer sulfuré , et de zinc 
oxidé siliceux; Ste.-Agnès, Cornouailles. 

3™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a* b'. 

Tétraèdre régulier, épointé, et émarginé à Vendroitdes oti- 
tes d^ intersection des faces du tétraèdre avec celles qui 
remplacent les angles solides. (Fig. 3 , pl. LXXII.) 

5. Vert-noirâtre , très-éclatant , cristaux simples et ma* 
clés(i), avec plomb sulfuré cubique , et quarz prismé; 
Kapnick , Transylvanie. 



(i) L^axe de révolution est perpendiculaire à Pane des faces de roclaèdit. 
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VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. (î ) (5 «')• 

Tétraèdre régulier ^ dont les bords sont tri-émarginés. 
(Fig. 4, pl.LXXn.) 

6. Brun-noirâtre, petits cristaux disséminés sur un groupe 
de gros cristaux indistincts de cuivre pyriteux jaune de 
laiton vif, avec quarz prisme et talc cblorite; Ste.-Agnès , 
Comouailles. 

5™ VARIÉTÉ , SIGNE REPR. DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE. a\ 

Axe de révolution perpendiculaire à tune des faces 
de r octaèdre. 

7* Noir éclatant , cristaux nets , avec chaux carbonatée 
équiaxe j Northumberland. 

8. Noir, gros cristaux nets, avec cuivre pyriteux, sur 
une couche mince de quarz, avec fer sulfuré en grains 
disséminés; Transylvanie. 

9. Brun, éclatant, avec plomb sulfuré cubo-octaèdre , 
fer sulfuré et quarz prismé ; Kapnick , Transylvanie. 

10. Brun-rougeâtre , opaque et terne, avec plomb sul- 
furé laminaire et quarz amorphe 5 Freyberg , Saxe. 

6™® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a* i\ 

Octaèdre régulier y émarginé sur toutes les arêtes. 

1 1 . Vert d'olive , éclatant , translucide , avec baryte sul- 
fatée , en très-petits cristaux , plomb sulfuré et un peu de 
cuivre pjrriteux, sur quarz amorphe et prismé , améthystin ; 
Kapnick. 

12. Vert-noirâtre , d'un lustre adamantin , cristaux nets , 
avec quarz prismé ; Rodna, Transylvanie. 



208 



ZINC SULFURÉ. 



7°^ VARIÉTÉ , SIGNE REP. DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE, a' i*. 

jéûffe de révolution perpendiculaire à F une des faces 
de V octaèdre. 

13. Gris-noirâtre, cristaux étroitement engagés entre 
eux, avec de petits cristaux lenticulaires de fer carbonaté, 
sur zinc sulfuré laminaire, à base de gneiss; Freyberg, 
Saxe. 

14. Noir éclatant , cristaux peu nets , dans lesquels les 
faces de Toctaédre sont trés-petites , avec un peu de chaux 
fiuatée blanche et violette; Cumberland. 

15. Noirâtre, petits cristaux, sur de gros cristaux de 
cuivre pyriteux, noirs à la surface, et offrant la forme de 
dodécaèdres rhomboïdaux , formés par une agrégation ré- 
gulière de petites molécules cubiques, avec quarz prismé en 
cristaux alongés et divergens , sur talc ; Ste.-Agnès , Cor- 
nouailles. 

16. Noir éclatant, cristaux étroitement engagés entre 
eux , avec chaux carbonatée équiaxe, en cristaux très-nets, 
formant de gros mamelons, sur zinc sulfuré lamellaire; 
Rodna, Transylvanie. 

1 7. Gris à la surface , et brun dans la cassure , gros cris- 
taux , avec baryte sulfatée lamelliforme et primitive , sur 
du quarz prismé; Hongrie. 

8™" VARIÉTÉ , SIGNE REP. DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE, p a\ 

Axe de révolution perpendiculaire à Vune des faces 
de Voctaèdre. 

18. Noir éclatant , cristaux simples et groupés , sur plomb 
sulfuré laminaire , avec de petits cristaux de fer sulfuré 
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dodécaèdre , fer arsenical ditétraédre , et de petits grains 
de fer carbonaté ; Rodna , Transylvanie. 

ig. Noir, cristaux nets , sur un mélange de zinc sulfuré 
laminaire , de plomb sulfuré , et de fer sulfuré cubique , 
en cristaux indistincts ; Chivatto , Pérou. 

20. Noir éclatant, cristaux nets, sur quarz amorphe 
chlorité; Ste.-Agnès, Cornouailles. 

21. Gris-noirâtre, très-éclatant, grands et petits cris- 
taux entassés, avec plomb sulfuré cubo-octaèdre , fer car- 
bonaté lenticulaire, fer sulfuré granulaire , et cristaux de 
quarz prismé ; Kapnick , Transylvanie. 

gme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, a* a*). 

La troisième variété, dans laquelle les arêtes du tétraèdre 
sont doublement émarginées. (Fig. 5, pl.LXXII.) 

22. Noir , gros cristaux , sur zinc sulfuré laminaire , avec 
de petits cristaux de fer sulfuré ; Kapnick. 

10"" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' b\ 

Combinaison du cube, de V octaèdre, et du dodécaèdre 
rhomboïdal. (Triforme, Haûy.) 

25. Vert-jaunâtre , transparent , éclatant , cristaux nets , 
engagés entre eux , sans autre adhérence qu'un peu de quarz 
et de plomb sulfuré ; Kapnick. 

24. Vert-jaunâtre , transparent , gros cristaux , avec 
plomb sulfuré cubique et cubo-octaèdre , sur quarz prismé; 
Kapnick. 

25. Noir éclatant, gros cristaux, avec plomb sulfuré, 
zinc sulfuré laminaire , et fer carbonaté , en petits rhom- 
boïdes primitifs contournés; Rodna. 

26. Noir brillant, gros cristaux nets, simples et ma- 
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clés, avec fer carbonaté jaune-brunâtre, primitif et mame- 
lonné , et fer sulfuré dodécaèdre ; Rodna , Transylvanie. 

27. Noir , cristaux simples et maclés , étroitement enga- 
gés entre eux, sans adhérence^ Rodna. 

28. Brun, cristaux nets, avec quarz prismé et barjrte 
sulfatée primitive ; Transylvanie. 

29. Gris métallique à la surface , et brun-jaunfttre dans 
la cassure , cristaux simples et maclés , sur un groupe de 
quarz hyalin prismé , avec plomb sulfuré primitif et cubo- 
octaèdre , et un peu de cuivre pyriteux; Kapnick , Transyl- 
vanie. 

30. Vert-brunâtre, cristaux â faces bombées, d'un éclat 
résineux , avec cuivre gris apophane , un peu de plomb 
sulfuré , de fer sulfuré et de baryte sulfatée ; Kapnick. 

31. Noir éclatant , gros cristaux , avec un peu de fer sul- 
furé , et de petits bouquets de quarz prismé , disséminés i 
la surface ; Rodna. 

32. Gris , cristaux simples et maclés , avec quarz prismé; 
Transylvanie. 

33. Noir éclatant , cristaux simples et maclés, avec qaan 
byalin prismé , un peu améthystin , fer carbonaté en petits 
rhomboïdes primitifs, et en dodécaèdres métastiques creux, 
dont deux sont croisés à angle droit ; Hongrie. 

34. Gris-noirâtre, éclatant, gros cristaux, avec quan 
prismé, et fer sulfuré, en petits cristaux disséminés à la sur- 
face ; Kapnick , Transylvanie. 

35. Vert-brunâtre, translucide, cristaux simples et ma- 
clés , sur plomb sulfuré cubique , et zinc sulfuré lamellaire, 
avec de petits cristaux de fer sulfuré dodécaèdre à la base; 
Kapnick. 

36. Noir éclatant , cristaux très-serrés , avec quarz prismé, 
fer sulfuré en cristaux nets des variétés octaèdre et cuba- 
octaèdre , et des empreintes de cristaux cubiques de chaux 
fluatée; Cumberland. 
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VARIÉTÉ SIGNE REPR. DU CRISTAL ÉLÉMENT, i' U^). 

Le dodécaèdre rhomhoïdal, augmenté de douze faceê tricm- 
gulaires isocèles. Axe de révolution perpendiculaire à 
Tune des faces de V octaèdre. ( Didodécaèdre transposé, 
Haûy.) 

37. Brun-Tougeâtre , grands et petits cristaux , les pre- 
miers ayant leurs faces légèrement arrondies y disséminés 
sur un groupe de quarz prismé , avec cuiyre gris \ Kapnick, 
Transylvanie. 

58. Rouge de rubis , très-petits cristaux à faces un peu 
bombées, avec plomb sulfuré et cuivre pyriteuxj Freyberg, 
Saxe. 

I2™« VARIÉTÉ, SIGNE REP. DU CRISTAL ÉLÉMENT. (i»^)- 

La variété précédente , augmentée des faces du cube. Axe 
de révolution perpendiculaire à F une des faces de Voc-^ 
taUre. (Fig. 6, pl. LXXU.) 

39. Brun-noirâtre , éclatant , cristaux étroitement enga- 
gés entre eux, avec spath perlé en rhomboïdes primitifs 
contournés , sur quarz amorphe ; orthumberland. 

40. Jaune-brunâtre, translucide, avec cuivre gris tri- 
épointé et apophane , plomb sulfuré , fer sulfuré granuli- 
forme , et quarz haché et prismé ; Kapnick. 

4 1 . Brun foncé , gros cristaux presqu'entièrement recou- 
verts de fer sulfuré granuliforme , avec quarz hyalin prismé 
et zinc sulfuré laminaire ; Hartz. 

42. Gros cristaux recouverts d'une légère croûte de cui- 
vre pyriteux irisé , avec quarz hyalin prismé , et bourno- 
nite cylindroïde ; Kapnick. 
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1 VAH., SIGNE REFR. DU CRISTAL ÉLEXENT. 

La onztème variété . augmentée de quatre dee pt€ê» de Foe- 
taidre. Axe de révolution perpendiculaire d Fume Ai 
faces de V octaèdre. (Apophane transposé, Hany.) 

43. Janne-bmnâtre (couleur de colophane) , translaGide, 
avec cuirre gris apophane, fer solfhré, et qnarz prismé; 
Rapnick, Transylvanie. 

44. Brun clair, irisé à la surfisice, translucide, gros 
cristaux , en partie masqués par de petits cristaux de quan 
hyalin prismé , avec manganèse oxidé siliceux ; Transyl- 
vanie. 

45. Vert-brunâtre, cristaux peu nets, avec quarz prisméi 
et chaux carbonatée laminaire ; Hartz. 

46. Noir éclatant , avec fer sulfuré , en cubes émaigî- 
nés , chaux carbonatée équiaxe , en très-petits cristaux , 
sur plomb sulfuré laminaire ; Cumberland. 

47. Noir éclatant, cristaux étroitement engagés entie 
eux , avec plomb sulfuré cubo-octaédre et quarz ; Cum- 
berland. 

l4°" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. (î»')- 

Tétraèdre régulier, tri-épointé, et dont lee arêtes sont 
doublement émarginées. (Fig. 7, pLLXXII.) • 

48. Gris de plomb , cristaux nets , avec un peu de fer 
sulfuré , sur de petits cristaux de chaux fluatée , groupés 
en forme de coquille ; Derbyshire. 

l5"<» VAR. , SIGNE REP. DU CRISTAL ÉLÉMENT, p ^ a. 



Axe de révolution perpendiculaire à tune des faces 
de f octaèdre, (Fig. 8, pl. LXXII.) 
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49. Brun^ cristaux engagés entre eux, avec un peu de 
baryte sulfeitée , de cuivre gris et d'antimoine ^Ifuré aci- 
colaire, sur quarz prismé et amorphe ; Kapuick^ Transyl- 
vanie. 

16°'*' VARIÉTÉ 9 SIGNE REF. DU CRISTAL ÉLBM. p b b a a . 

La variété précédente ^ augmentée des faces de la modifica- 
tion a'. (Fig. 9, pl. LXXII.) 

50. Couleur de colophane , translucide , cristaux nets , 
dont quelques-uns sont maclés , avec baryte sulfatée primi- 
tive , sur quarz prismé , en partie recouvert de petits cris- 
taux de fer carbonaté; Kapnick. 

51. Vert-brunâtre , translucide , éclatant , avec de petits 
cristaux de cuivre gris et de fer sulfuré , sur quarz en pe- 
tits cristaux de la variété prismée , divergens autour de 
différens centres ; Kapnick. 

52. Brun-jaunâtre et verdâtre , translucide , cristaux 
moins nets, avec quarz, bournonite, et fer sulfuré ; Kapnick. 

53. Brun, éclatant , translucide, cristaux nets, avec fer 
carbonaté primitif, cuivre gris et quarz prismé, sur un mé- 
lange de quarz et de zinc sulfuré laminaire ; Kapnick. 

54. Brun, translucide, cristaux nets, avec fer sulfuré dodé- 
caèdre , de petits cristaux de boumonite et quarz prismé \ 
Kapnick. 

55. Brun , translucide , gros cristaux , avec cuivre gris, 
boumonite , fer sulfuré et quarz 3 Kapnick. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

56. Jaune-brunâtre translucide, éclatant, ctistaux à 
faces bombées, sur du quarz prismé 5 Kapnick. 

57. Brun foncé, cristaux à faces bombées , avec baryte 
sulfatée primitive, cuivre gris tétraèdre, plomb sulfuré, 
fer sulfuré et quarz ; Kapnick. 

5 i5. 
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58. Gris à la surface , et brun dans la cassure , gros cris- 
taux d'uneibrine indistincte, avec cuivre gris primitif, 
fer sulfuré dodécaèdre , et de petits cristaux de boumonite; 
Kapnick, Transylvanie. 

59. Irise à la surface , cristaux indistincts , avec quarz 
prismé et fer carbonate mamelonné ; Kapnick. 

60. Brun-noirâtre , cristaux indistincts, avec fer sulfuré 
cubo-dodécaèdre , fer carbonaté , et quarz hyalin prismé en 
cristaux alongés , divergens ; Kapnick. 

61. Noir , brillant , miroité, gros cristaux incomplets, 
avec fer sulfuré en cristaux irréguliers ; Kapnick. 

62. Zammafre, jauue-verdâtre, lames corrodées^ trés- 
éclatantes dans la cassure ; Kapnick. 

63. Jaune-brunâtre , grandes lames sur de gros cristaux 
de plomb sulfuré cubo-octaèdre ; Kapnick. 

64. Couleur de colophane, avec plomb sulfuré , fer sul- 
furé et quarz; Kapnick. 

65. Jaune-brunâtre , translucide , sans adhérence ; Kap- 
nick. 

66. Brun-rougeâtre , fragmens engagés entre eux , entre- 
mêlés de lames rouges , avec chaux carbonatée blanche 
laminaire ; département de llsère. 

67. Lamellaire, vert d'asperge, avec plomb sulfuré; 
ScharflTenberg, Saxe. 

68. Brun-verdâtre, avec plomb sulfuré; Kapnick. 

69. Gris , d'un éclat métallique , lames croisées , avec un 
peu de chaux carbonatée; Guanaxuato, Mexique. 

70. Noir, lames croisées dans toutes les directions; 
Norwège. 

71. Fibreux , brun foncé, avec plomb sulfuré ; Pni- 
bram , Bohême. 

72. Brun foncé, en fibres courtes, avec zinc sulfuré 
lamellaire ; Przibram. 

C'est dans cette variété qu'on a découvert le cadmium. 
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73. Fibreux , gris, dun éclat métallique ; Grasshill^ 
Cumberland. 

74. Mamelonné, petits mamelons offrant dans la cassure 
une texture fibreuse radiée, avec quarz, et fer arsenical 
ditétraédre; Cornouailles. 

75. Brun , fibreux dans la cassure, ressemblant au plomb 
gonmie , avec plomb phasphaté ; Cornouailles. 

76. Brun clair, sur fer sulfuré ; Cornouailles. 

77. Blanc-gris&tre et brunâtre, avec cuivre pyriteuxj 
Cornouailles. 

78. Blanc-grisâtre à la surface , petits mamelons formés 
de couches concentriques , sur pierre calcaire mélangée de 
petites lames de plomb sulfuré ; Baibel , Carinthie. 

7g. Gris , en couches onduleuses , avec plomb sulfuré ; 
Raibel. 

8o. Gris-noirâtre , d'une texture compacte dans la cas- 
sure j Raibel. 

Annotations. 

Il est assez remarquable que parmi les espèces minérales 
dont la forme primitive est un cube , il y en ait près d'un 
tiers qui dérogent à la symétrie en n'offrant que la moitié 
des faces de chaque modification ; de celles-ci , deux seu- 
lement deviennent électriques par la chaleur. 
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DEUXIÈME ESPÈCE. 

ZINC OXIDÉ FËRRIFÈRE. 
Caractères défi/niê. 

BRVCE. BBRTHIBR. 

Analyse. Oxide de zinc. • • 92. . . 88. 
Oxides de fer et de 

manganèse. . . 8. . . 12. 

100. 100. 

Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier. 
Clivage. Parallèle aux faces primitives ; le clivage paral- 
lèle à la base est le plus difficile à obtenir. 
Pesanteur spécifiqm. 5.432. 

Caractères indéfinis* 

Chimiques. Soluble sans effervescence dans Tacide nitri- 
que. Seul, est infusible au chalumeau , mais avec le borax 
donne un verre jaune transparent. 

Cassure. Gonchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayé par la chaux 
phosphatée. 

Couleur. Orangé-rougeâtre , rouge-brunâtre; translucide 
sur les bords ; lustre adamantin. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Lamellaire, rougeâtre, avec franklinite, en petits 
cristaux primitifs et émarginés; mine de fer de Rutgers, 
Sussex, New-Jersey, États-Unis. 
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Annotations, 



D'après une analyse de Vauquelin , cent parties de cette 
substance seraient composées de 5o d'oxide de zinc, de 
45 d'oxide de fer , et de 5 d'oxide de manganèse ; mais il est 
probable que la matière d'essai était mélangée de frankli- 
nite. On trouve y suivant M. Mitscherlicli , dans les usines 
de Kônigshûtte , en Silésie , de i>etits prismes hexaèdres ré- 
guliers , d'une couleur jaunâtre, qui appartiennent à cette 
espèce. 
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TROISIÈME ESPÈCE. 

ZINC OXIDÉ SILICIFÈRE. 
Caractères défini, 

BERZÉLIUS. BERTHIEB. ForiD. chim. 

^wa/. Oxide de zinc. . 66,83. . . 66. 'z's'+3Ag. 

Silice 24,89. . . 25. 

Eau 7?^6. . . 9. 

99,18. 100. 

De la Vieille-Montagne. 

Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal de io3° 56', 
dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hau- 
teur est à peu près celui des nombres 4 et 5. 

Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primi- 
tive, et aux faces de la modification a\ 

Pesanteur spécifique . 3,3 7 9 . 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Réduit en poudre, se dissout dans Tacide 
sulfuricjue ou muriatique chaulFé , et se prend en gelée en 
refroidissant. Au chalumeau, seul dans le matras, décré- 
pite un peu , puis dégage de Teau et devient blanc-laiteux ; 
avec le borax, se dissout en un verre incolore qui ne devient 
laiteux , ni par le flamber, ni par le refroidissement. 

Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux fluatée , et est rayé par le feld- 
spath. 

Couleur. Blanc , quelquefois coloré en bleu , vert , jaune 
ou brun; translucide, transparent ; lustre vitreux. 

Électricité. Les cristaux sont habituellement électriques 
par l'efiTet de la température. 
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1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, ma' g\ 

Prigme hexaèdre , terminé par un sommet dièdre. 
(Fig. 2 , pl. LXXn.) 

1. Grisâtre, peu translucide, grands cristaux dont la 
surface est presqu'entièrement recouyerte de cuivre carbo- 
nate vert pulvérulent , avec plomb carbonate cristallisé ; 
Nertschinsky , Sibérie. 

a*"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m e e d . 

La variété précédente , augmentée des faces des modifica- 
tions e et e . (Fig. 3, pL LXXII.) 

2. Blanc laiteux et jaunâtre , cristaux aplatis parallèle- 
ment aux faces g\ dans les cavités d'un fer hydro-oxidé ; 
Raibel , Carinthie. 

3°»« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m g^ e a a . 

La première variété, augmentée des faces des modificor 
tions e et a. . ( Fig. 4 , pl. LXXII. ) 

3. Blanc, translucide, éclatant, cristaux nets, aplatis 
parallèlement aux faces g^^ sur baryte sulfatée lamellaire ; 
Bleiberg , Carinthie. 

4. Blanc , translucide , éclatant , petits cristaux étroite- 
ment engagés entre eux , et dont (juelques-uns offrent les 
deux sommets , et sont groupés en forme de mamelons ; 
Bleiberg. 

5. Blanc-grisâtre et jaunâtre , cristaux très-étroitement 
engagés entre eux , groupés en forme de mamelons ; Blei- 
berg. 
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6. Blanc-grisâtre et jaunâtre , cristaux à faces un peu 
bombées , formant des mamelons d'une texture radiée dans 
la cajssure , sur du plomb sulfuré laminaire ; Matlock , Der- 
byshire. 

7. Blanc-grisâtre éclatant, mamelons formés par une 
agrégation de cristaux divergens; Matlock. 

8. Blanc-grisâtre et jaunâtre , dans la chaux carbcmatée 
laminaire , dun blanc nacré ; Matlock. 

Les variétés de cette localité contiennent du cadmium , 
d'après le docteur Clarke. 

9. Gris , et rouge clair éclatant , trés-petits cristaux re- 
couvrant entièrement du zinc oxidé silicifére terreux; Blei- 
berg, Garinthie. 

4™« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m a a e . 

La variété précédente , augmentée deê faces de la modifietk- 
tion e\ (Fig. 5, pl. LXXIH.) 

10. Jaunâtre, petits cristaux divergens, serrés les uns 
contre les autres , avec de petits cristaux de chaux fluatée 
bordée, blanche, sur pierre calcaire amorphe; Matlock. 

1 1. Grisâtre, translucide, grands cristaux très-nets , apla- 
tis parallèlement aux faces g\ et sans adhérence ; Bleiberg, 
Garinthie. 

r _JL ^ ' 1 i i 1 4 

VARIETE , SIGNE REPRESENTATIF, p m g C e a a . 

La variété précédente^ augmentée des bases de la forme 
primitive. (Fig. 6, pl. LXXIl.) 

12. Blanc éclatant , petits cristaux très^serrés les uns 
contre les autres , de manière à ne montrer que leurs son- 
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QUATRIÈME ESPÈCE. 

ZINC CARBONATÉ. 

Caractères définis, 

SMITHSON. Form. ohim. 

.•g 

ita/. Oxide de zinc. . . 62,20. . 64,64. C . 

Acide carbonique. 34,8o. . 35,36. 

97,00. 100,00. 

yrme primitive. Rhomboïde obtus de 107° 4o'. 
Uvage. Parallèle aux faces du rhomboïde primitif. 
esanteur spécifique. 4,442. 

Caractères indéfinis, 

\imiques. Soluble avec effervescence dans les acides 
que et sulfurique. Au chalumeau , seul, ne donne point 
1 , mais devient, au feu , semblable à un émail blanc , 
comporte ensuite comme Toxide de zinc pur. 
issure. Inégale , conchoïdale. 

ureté. Raie la chaux fluatée , et est rayé par la chaux 
iphatée. 

mleur. Blanchâtre , blanc-jaunâtre, et jaune-brunâtre ; 
i-transparent , translucide ; lustre vitreux. 

1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p. 

Rhomboïde obtus. (Primitif, Haûy.) 

- Vert clair, translucide, cristaux nets, engagés entre 
sur grés arénacé ferruginé;Chessy,Lyon. 
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VARIÉTÉ, 8IGNB REPRÉSENTATIF. b\ 

Rhombo'ide très-obtus, (Équiaxe , Haîiy .) 

2. Blanc-grisâtre , translucide , petits cristaux nets, sur 
zinc carbonaté mamelonné , blanc-bleuâtre ; Bleiberg , Ga- 
rinthie. 

3ine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, b' e\ 

Rhomboïde aigu dont les sommets sont remplacés par ht 
faces du rhomboïde de la variété précédente. (Fig. 2, 
pl.LXXm.) 

5. Blanc, transparent, éclatant, petits cristaux nets, 
groupés en mamelons , avec zinc hydraté cuprifère , lamel- 
liforme , vert-bleuâtre satiné ; Sibérie. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

4. Blanc, translucide, et blanc mat, cristaux indistincts, 
trés-étroitement engagés entre eux, en forme de mamelons, 
sur des lames irréguliéres, blanc-rougeâtres y i surfiM» mi- 
melonnée , de la même substance ; Bleiberg. 

5« Vert clair, petits cristaux indistincts, groapés ennui' 
melons , et formant une couche sur du grés arénaeé fiem- 
fère ; Chessy. 

6. Mamelonné , vert-bleuâtre , mamelons fonnés de 
petits cristaux indistincts; Bleiberg. 

7. Blanc, translucide, très-éclatant, petits cristaux indi^ 
tincts , avec des mamelons d'une belle couleur de tur- 
quoise , formés de petits cristaux indistincts ; Daourie. 

8. Vert-bleuâtre, très-pâle , petits cristaux indistincbt 
étroitement engagés entre eux , et empilés de maniéie > 
former des fils entrelacés ; Daourie. 
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9. ilfame/onn^^ blanc-laiteux, petites masses arrondies 
«i paraissent dériver d'un rhomboïde aigu dont les som- 
■ets sont remplacés par les faces d'un rhomboïde obtus , 
iliéminées dans les cavités d'un fer hydro-oxidé brun , 

quelques cristaux de zinc oxidé silicifére de la troi- 
ttme Tariété; Bleiberg, Carinthie. 

10. Blanc-grisàtre , laiteux, petites masses arrondies 
assemblant à des grains de riz , réunies en mamelons , et 
tpissant les cavités d'un fer hydro-oxidé jaune-brunâtre, 
meuxjBleiberg. 

* 11. Blanc-grisâtre, d'un lustre de calcédoine , petits ma- 
ndons, recouvrant des lames minces irrégulières , en par- 
ab corrodées; Bleiberg. 

13. Jaune-brunâtre , petites masses en grains de riz, sur 
nie oxidé silicifére ; Taïna , Daourie. 

iS. Jaune-brunâtre, petites masses en grains de riz, 
Vec fer hydro-oxidé ; Taïna. 

14. Brun-rougeâtre , et blanc-grisâtre , en grains de riz 
^loœérés ; Taïna. 

15. Brun clair, avec fer hydro-oxidé; Taïna. 

i6« Brun , avec cuivre pjnriteux , fer sulfuré , et plomb 
Sforé; Transylvanie. 

17. Vert-grisâtre , sur plomb sulfuré laminaire, aveccui- 
pyriteux , mélangé de quarz ; Bleiberg. 

18. Vert pâle , sur quarz grisâtre ; Bannat. 

19. Vert-grisâtre , et bleu de turquoise ; Bannat. 

^o. Blanc opaque, et blanc translucide, plaque arrondie, 
^couverte de gros mamelons de la même substance ; Blei- 
crg. 

31. Blanc grisâtre , et jaunâtre , opaque , offrant dans la 
issure une texture fibreuse radiée ; Leadhills , Écosse. 

32. Blanc , opaque, luisant ; Leadhills. 

25. Blanc, opaque, luisant, terreux dans la cassure , sur 
3histe noir altéré ; Bleiberg. 
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24. Blanc , opa(iue , luisant , sur schiste noir altéré ; 
Bleiberg, Carinthie. 

25. Blanc-jaunâtre , opaque , couche ondulée; Bleiberg. 

26. Vert-grisâtre , translucide , sur zinc carbonaté mas- 
sif ; Bleiberg. 

27. Vert-grisâtre , translucide , masse formée de couches 
ondulées ; Taïna Daourie. 

28. Mcusif, compacte , blanc-grisâtre , offrant des cou- 
ches ondulées , grises et brunâtres; Taïna. 

29. Terreux, brun ^recouvert de chaux carbonatée jaime) 
translucide, bacillaire et divergente; Vieille-Montagne, 
Aix-la-Chapelle. 

30. Blanc-grisâtre , incrustant de gros cristaux de chaux 
carbonatée inverse, sur chaux carbonatée en cristaux in- 
distincts; Derby shire. 

31. Pêeudomorphtque , ciisimx creux , modelés sur la 
chaux carbonatée métastatique , avec chaux carbonatée 
laminaire corrodée ; Derbyshire. 

32. Fragment d'un trés-grand cristal creux , modelé sur 
la chaux carbonaté métastatique ; Derbyshire. 

33. Groupe de cristaux modelés sur la chaux carbona- 
tée métastatique , la plupart des cristaux sont creux et con- 
tieiment encore dans leur intérieur quelques cristaux de 
chaux carbonatée ; Derbyshire. 

34. Deux gros cristaux, modelés sur des cristaux de chanx 
carbonatée métastatique hémitrope , avec de petits mame- 
lons de zinc carbonaté blanc , disséminés à la surface ; 
Derbyshire. 

35. Brun clair , cristaux modelés sur la chaux carbona- 
tée métastatique , avec chaux fluatée cubique , et plomb 
sulfuré; Derbyshire. 

36. Brun foncé , cristaux modelés sur la chaux carbona- 
tée métastatique, avec chaux fluatée cubique blanche, et de 
petits grains de fer sulfuré ; Derbyshire. 
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Annotations. 

. 11 y a une difterence de plus de deux degrés et demi 
entre l'angle du rhomboïde primitif du zinc carbonate et 
celui du rhomboïde primitif de la chaux carbonatée. On 
considère néanmoins ces deux substances conmie étant 
isomorphes. 

On trouve à la Vieille-Montagne près d^Aix-la-Chapelle , 
plusieurs variétés cristallisées trés-intéressantes de cette 
substance. La forme primitive s'y rencontre en petits cris- 
taux bien prononcés. On y a découvert récenmient une 
autre variété offrant une combinaison du prisme hexaèdre 
régulier, avec un rhomboïde aigu. Les cristaux de cette 
dernière forme sont légèrement nuancés de rose. 
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CINQUIÈME ESPÈCE. 

ZINC HYDRATÉ CUPRIFÈRE. 
Caractères définis. 

Analyse. Suivant M. Brooke cette susbtance est compo- 
sée d'hydrate de zinc et de cuivre. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit. 

Clivage. Facile , parallèlement à la base de la forme pri- 
mitive. 

Pesanteur spécifique. 3 ,098. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Au chalumeau, sur le charbon, se fond en un 
globule noirâtre. 
Cassure. Indistincte. 

Dureté. Raie le talc , et est rayé par la chaux sulfatée. 

Couleur. Vert-pomme et vert-de-gris , avec une nuance 
bleuâtre, ordinairement transparent sur les bords; lustre 
perlé. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Vert-pomme éclatant, globules offrant dans la cas- 
sure une texture feuilletée et radiée , avec cuivre carbo- 
naté bleu mamelonné, quelques lames de baryte sulfatée 
transparente, sur cuivre sulfuré amorphe, mélangé de quarz 
amorphe et prismé ; Saalfeld , Thuringe. 

2. Vert-pomme, mamelonné, dune texture feuilletée, 
et en petites lames d'un éclat argentin , disséminées sur du 
cuivre sulfuré amorphe j Sibérie. 

3. Vert-pomme , très-petites lames recouvrant et tapis- 
sant les cavités d'un quarz carrié ; localité inconnue. 



ZINC HYDRATÉ CUPRIFÈRE. 229 

4. Vert-pomme foncé, lames entassées et divergentes , 
sur cuivre gris amoriAe, veiné de cuivre carbonaté bleu; 
Falkenstein, Tyrol. 

5. Vert-pomme, étoile, superficiel, â la surface d'un mor- 
ceau de chaux carbonatée grossière ; Falkenstein. 

6. Vert-grisâtre, petites masses lamelliformes, superfi- 
cielles, sur un quarz grossier, mélangé 'de cuivre hydraté 
noir , résineux; Sibérie. 

Annotations. 

Le zinc hydraté cuprifère est la substance que les Alle- 
mands nonmient kupferschaum. Le minéral trouvé à Cam- 
piglia, près de Piombino, et qu'on a rapporté à cette espèce , 
parait cependant , d'après l'analyse qui en a été faite par 
Doebereiuer , diflFérer de celui examiné par M, Brooke. On 
ne connaît encore ni la composition exacte du zinc hydraté 
cuprifère , ni sa forme ; mais sa couleur , son éclat nacré , 
la disposition radiée des lames , le caractérisent suffisam- 
ment comme une espèce séparée. 
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SIXIÈME ESPÈCE. 



HOPÉITE. 

Caractères définis. 

Analyse . Cette substance , d'après Nordençkiôld , paraît 
être composée d'acide phosphorique , ou boraciqxie, de 
zinc , d'une terre ^ d'un peu de cadmium , et de beaucoup 
d'eau. 

Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal de 120** 1 5', 
dans lequel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur 
est à peu prés celui des nombres 5 et 4 . 

Clivage. Parallèle aux modifications A' et g\ le plus net 
a lieu dans la direction de la face h\ 

Pesanteur spécifique. 2,46. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Donne de l'eau par l'action du chalumeau , 
et se fond, après, en un globule limpide qui colore la flamme 
légèrement en vert. 

Cassure. Inégale. 

Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayée par la chaux 
fluatée. 

Couleur. Blanche; transparente; translucide; lustre vi- 
treux , et perlé sur la face de clivage. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m g' h' A" a' a" b\ 

Prisme à seize pans , terminé par une pyramide à six faces 
dont le sommet est tronqué. ( Fig. 2 , pL LXXIII. ) 

1. Blanche, transparente, deux cristaux croisés, logés 
dans la cavité d'un morceau de zinc oxidé silicifére ; Vieille 
Montagne , Aix-la-Chapelle. 
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Annotations. 

Parmi les espèces minérales, il y en a (juelques-unes d'une 
très-grande rareté , dont on ne connaît qu'un petit nombre 
de morceaux dans les collections de l'Europe. Cette rareté 
provient quelquefois de la localité très-éloignée , et peu ac- 
cessible où le minéral a été découvert ; quelquefois de ce 
qu'il a été trouvé parmi les produits d'une éruption volca- 
nique; quelquefois aussi parce qu'il s'est rencontré dans 
une mine qui depuis a été abandonnée. Aucune de ces rai- 
sons ne s'applique à Thopéite , car c'est parmi les minerais 
de zinc d'une exploitation en pleine activité , à Moresnet , 
près d'Aix-la-Chapelle, que cette substance a été observée, et 
cependant elle est extrêmement rare , et on en connaît à 
peine une demi-douzaine de morceaux , offrant chacun deux 
ou trois petits cristaux. 
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VINGT-UNIEME GENRE. 

BISMUTH. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

BISMUTH NATIF. 

Caractères définis. 

Analyse. Bismuth pur, (quelquefois mélangé d'u&e pe- 
tite quantité d'arsenic. 

Forme primitive. Le cube. 

Clivage. Parallèle aux faces de la modification a\ ou de 
Toctaèdre régulier. 

Pesanteur spécifique. 9,737. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble avec effervescence dans l'acide nitri- 
que, et le colorant en vert-jaunâtre ; l'addition d'une petite 
quantité d'eau le précipite de ses dissolutions dans les acides. 
Fusible à la simple flamme d'une bougie. Exposé à l'action 
du chalumeau , il se volatilise en partie , et laisse un résidu 
jaunâtre sur le charbon. 

Cassure. Crochue. 

Dureté. Raie la chaux sulfatée , mais est rayé par la 
chaux carbonatée. 

Couleur. Blanc-jaunâtre. 

1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\ 

Octaèdre régulier dans lequel six des fiices ont beaucoup 
plus d^étendue que les deux autres. (Fig. 2, pl. LXXHI.) 

1 . Noirâtre à la surface , et jaune bronzé dans la cassure , 
grands cristaux engagés entre eux , avec cobalt arsenical tri- 
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forme et massif , cobalt arsëniaté mamelonné , quarz prisme 
et chaux carbonatée magnésienne primitive; Bieber, dans 
le Hanau. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

2 . Gris-noirâtre à la surface Jaune bronzé dans la cassure, 
cristaux indistincts y avec bismuth oxidé jaune-verdâtre , 
terreux, pulvérulent, sur quarz amorphe ; Schneeberg,Saxe. 

3. Petits cristaux irréguliers dont la surface est terne et 
noirâtre, avec de petites lames de la même substance, du 
cobalt arsenical massif, et de l'argent rouge , sur quarz 
amorphe et prismé; Schneeberg. 

4:. Laminaire, jonne bronzé, éclatant, grandes lames, avec 
quarz amorphe et prismé , et cobalt arsenical ; Schneeberg. 

5. Jaunâtre, grandes lames, avec un peu de quarz; Johann- 
georgenstadt. Saxe. 

6. Jaunâtre , lames minces , éclatantes , dans le quarz gra- 
nulaire et prismé ; Schneeberg. 

7. Jaune bronzé éclatant , et jaune-verdâtre , masses lami- 
naires , disséminées dans le cobalt arsenical massif, avec 
cobalt arséniaté pulvérulent ; Mine Sophie , Wittichen , 
Fiirstenberg. 

8. Blanc-jaunâtre éclatant, lames en partie recouvertes 
de bismuth oxidé vert-grisâtre, pulvérulent, avec chaux 
carbonatée laminaire blanc-grisâtre 5 Schneeberg, 

9. Jaune bronzé , éclatant , petites masses laminaires dans 
le cobalt arsenical massif, avec baryte sulfatée blanc-rou- 
geâtre ; Bieber. 

10. Lamellaire f blanc-jaunâtre éclatant, avec cobalt ar- 
senical massif, et un peu de cobalt arséniaté pulvérulent 
sur quarz amorphe et prismé j Schneeberg. 

11. Blanc detain , petites lames très-serrées, engagées 
dans un jaspe , avec un peu de fer hydro-oxidé jaune-bru- 
nâtre ; Cornouailles. 
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12. Blanc-jaunâtre, petites lames disséminées dans le 
cobalt arsenical massif 5 Ste.-Agnés, Cornouailles. 

1 3. Jaune bronzé, petites masses lamellaires, disséminées 
dans le cobalt arsenical massif, avec nickel arsenical , bis- 
muth oxidé pulvérulent et un peu de quarz amorphe et 
prismé ; Johanngeorgenstadt , Saxe. 

14. Jaune-verdâtre , petites lames disposées parallèle- 
ment, et engagées dans du cobalt arsenical, de manière 
qu'elles ne présentent pas un éclat continu , mais sont 
séparées les unes des autres par de petits espaces ternes; 
Annaberg, Saxe. 

15. Couleur de bronze , et blanc-jaunâtre , petites masses 
lamellaires , disséminées dans le quarz , avec cobalt arseni- 
cal , fer sulfuré et fer carbonaté mamelonné ; Joachims- 
thal, Bohême. 

16. Jaime-verdâtre , petites lames disposées régulière- 
ment, formant une masse lamellaire légèrement irisée, 
ayec un peu de quarz amorphe et prismé ; Johanngeorgen- 
stadt. 

17. Blanc-jaunâtre, avec bismuth oxidé pulvérulent, et 
cobalt arséniaté granuliforme ; Mine Sophie , Wittichen , 
Fiirstenberg. 

18. Bronzé , petites lames recouvrant Teisenerde de Wer- 
ner; Schneeberg, Saxe. 

19. Blanc d etain, petites lames trés-serrées, engagées dans 
du jaspe rouge , et avec un peu de fer carbonaté laminaire ; 
Johanngeorgenstadt. 

20. Blanc-jaunâtre , lamellaire et ramuleux , dans le quarz 
jaspe rouge ; Johanngeorgenstadt. 

21. Grandes lames, irrégulièrement découpées, dans le 
quarz amorphe grisâtre , avec de petites masses arrondies 
de nickel arsenical ; Johanngeorgenstadt. 

22. Blanc-jaunâtre, petites masses lamellaires dans le 
jaspe rouge-brunâtre j Schneeberg. 
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a3. Dendiitique y blanc-grisâtre , dans le jaspe rouge- 
brunâtre ^ morceau poli; Schneeberg, Saxe. 

aé. Blanc d'étain , dans le jaspe rouge-brunâtre , morceau 
poli; Johanngeorgenstadt. 

35. Blanc-grisâtre y dans le jaspe rouge-brunâtre ; mor- 
ceau poli 3 Johanngeorgenstadt. 

Annotations. 

Le bismuth est le métal qui cristallise le plus facilement, 
et le plus régulièrement par la fusion. Les cristaux que Ton 
obtient sont très-bien prononcés ; ce sont des prismes droits â 
bases carrées dont lahauteur est en général plus grande que le 
côtédelabase , et dontlesfacesprésentent des cavités pyrami- 
dales en formes de gradins disposés parallèlement aux bords 
du prisme. Us se clivent très-facilement parallèlement aux 
&ces de Toctaèdre régulier. 



DEUXIÈME ESPÈCE. 



BISMUTH SULFURÉ. 



Caractèreê définû. 



ROSE. 



Analyte. Bismuth 
Soufre. 




De Biddath/tUn. 



Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit , dans lequel 
rincidence des faces latérales est de gi°. 

Clivage. Parallèle à toutes les faces de la forme primi- 
tive^ et aux modifications g' et h\ Le clivage parallèle à g^ 
est le 'plus facile. 

Petanteur spécifique, 6,549. 



Chimiques. Soluble sans eflFervescence dans l'acide nitri- 
que Â froid. Fusible à la flamme d une bougie ; ses frag- 
mens traités au chalumeau répandent une vapeur qui se dé- 
pose sur le charbon sous la forme d'un enduit j aune-roussâtre. 

Cassure. Légèrement conchoïdale. 

Dureté. Raie le talc , et est rayé par la chaux carbonatée. 

Couleur. Gris de plomb et d'acier ; lustre métallique. 



1. Acieulaire, blanc d'étain, petites aiguilles cannelées 
longitudinalement, disséminées , ayec de petites masses de 
cuivre pjriteux sur du quarz amorphe et prismé ; Schnee- 



Caractères indéfinis. 



FORMES INDÉTERMINABLES. 



berg, Saxe. 
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a. jieiculaire y hianc d'étain , aiguilles alongées, avec 
cuiyre pyriteux en cristaux octaèdres et maclés , sur quarz 
amorphe et prismé; Schneeberg, Saxe. 

3. Blanc d'étain, longues aiguilles conjointes et diver^ 
gentes, dans le cuivre pyriteux amorphe ; Riddarhyttan , 
Suède. 

4. Gris, petites aiguilles courtes et déliées, ayec bismuth 
natif lamellaire , et cobalt arséniaté pulvérulent , sur co- 
balt arsenical ; Schneeberg. 

5. Blanc-grisâtre, éclatant, aiguilles déliées , entassées et 
croisées, avec bismuth natif lamellaire dans le quarz amor- 
phe 5 Pérou. 

6. Laminaire, gris, avec grenat amorphe, chaux carbo- 
natée d'un blanc mat , laminaire , et un peu de quarz amor- 
phe ; Mine Narwerud , Eger , Norwège. 

7. Lamellaire, blanc d*étain, éclatant, avec cuivre pyri- 
teux amorphe, dans le quarz amorphe; Giellebeck, Dra* 
men , Norwège. 

Annotations. 

La forme primitive de cette substance ne diffère pas beau- 
coup de celle de Tantimoine sulfuré , ni même de celle de 
la bournonite. On peut obtenir dans les laboratoires de pe- 
tits cristaux de sulfure de bismuth qui mesurent les mêmes 
angles que les aiguilles offertes par la nature et qui se cli- 
vent de la même manière. 



TROISIÈME ESPÈCE. 



BISMUTH SÉLÉNIÉ TELLURIFÈRE. 
Caractères défini*. 

Analyte. Cette espèce, comme son nom Tindique, est 
formée d'un alliage de bismuth , de sélénium et de tellure. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit de 91® en- 
viron. 

Clivage, Très-facile parallèlement à la modification g\ 
Pesanteur spécifique, 7>82. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques, Au chalumeau, seul dans le tube ouvert, 
fond et dégage une abondante fumée blanche , puis il se 
dépose une substance rougeàtre , et en même temps l'odeur 
du sélénium se fait fortement sentir. Le sublimé blanc se 
résout en gouttes claires et transparentes par l'action de la 
chaleur. 

Cassure. Inégale. 

Dureté. La même que celle du bismuth sulfuré. 
Couleur. Gris d'acier éclatant. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Laminaire, gris d'acier, avec cuivre pyriteux amor- 
phe, dans l'amphibole vert fibreux 5 Bastnaè's, Suède. 

2. Gris-jaunâtre, petites masses dans le fer hydro-oxidé 
brunâtre , avec un peu de cuivre pyriteux ; Bastnaè's. 

3. Gris de fer éclatant , avec quelques grains de cuivre 
pyriteux; Chivato, Pérou. 

4. Gris de fer éclatant , avec^ peu de cuivre pyriteux j 
Chivato. ^ 
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Annotations. 



Cette espèce parait avoir la même forme primitive que 
le bismuth sulfuré. Il y a quelques raisons de penser, comme 
on a déjà eu l'occasion de le faire remarquer, que le sélé- 
nium et le soufre sont des corps isomorphes. 



QUATRIÈME ESPÈCE. 

BISMUTH SULFURÉ PLUMBO-CUPKIFÈRE. 
Caractère* définit. 



JOHN. 

Analyse. Bismuth 43,30. 

Plomb 24,32. 

Cuivre 12,10. 

Nickel 1,58. 

Tellure i,52. 

Soufre 11,58. 

Or 0,79* 

9^,89. 



Pesanteur êpécifiqm. 6,1 25. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Se dissout avec effervescence dans l'acide 
nitrique. Exposé au chalumeau, le soufre se dégage, la subs- 
tance fond , et un bouton de plomb contenant un peu de 
cuivre reste. 

Cassure. Inégale et médiocrement luisante. 

Dureté, Se raie aisément avec un couteau. 

Couleur. Gris mélangé de jaune. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Acioulaire , gris , avec une teinte de jaunâtre , longs 
prismes déliés, contournés, engagés dans le quarz amorphe, 
et recouverts d'une substance verte pulvérulente qui colore 
la partie de la gangue où ils adhèrent, avec or natif fili- 
forme; Mine Klutscheffsky , Bérésof , Sibérie. 
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2. Aciculaire , gris-jaunâtre , aiguilles très-déliées dans le 
quarz amorphe , avec un peu d'or natif ; mine Klut- 
scheffsky , Berésof , Sibérie. 

3. Gris-jaunâtre , aciculaire et amorphe , sur quarz amor- 
phe ; mine Klutscheffsky. 

4. Gris-jaunâtre , aciculaire et amorphe avec plomb sul- 
furé , sur quarz amorphe ; mine Klutscheffsky. 

Annotations. 

On n'a pas encore déterminé les formes régulières de cette 
espèce, connue des Allemands sous le nom de nadelerz^maAs 
on est assez tenté de les rapporter à une forme peu différente 
de celle du bismuth sulfuré, en remarquant que sa compo- 
sition chimique est analogue à celle de la bournonite , le 
bismuth remplaçant Tantimoine , et que les formes primi- 
tives du bismuth sulfuré , de Tantimoine sulfuré , et de la 
bournonite sont à peu près les mêmes. 



CINQUIÈME ESPÈCE. 

BISMUTH SULFURÉ PLUMBO-ARGENTIFËRE. 
Caracthreê dJfinù. 

U.APIOTB. 



jinalyie. Bismuth 27,0. 

Plomb 35,0. 

Argent i5,o. 

Fer 4,5. 

Cuivre 0,9. 

Soufre 16,5. 

96,5. 



Caractères indifinis, 

Chimiqms. Soluble dans Tacidc nitriipic étendu d'eau. 
Fond aisément au chalumeau , et donne un bouton d'argent. 
Cassure. Inégale. 

Couleur. Blanc d'étain et blanc-grisâtre. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Blanc d'étain, petites masses amorphes, disséminées 
dans le quarz avec cuivre pyriteux ; mine Friedrich Chris- 
tian , Schapbach, dans la vallée de la Kintzig, principauté de 
Fiirstenberg. 

2. Gris, amorphe , dans le quarz avec chaux carbonatée 
laminaire ; Schapbach. 

Annotations. 

Cette espèce parait avoir la même analogie avec l'argent 
sulfuré antimonifère et plombifère , l'argent gris de Romé 
de Lisle , que la précédente avec la bournonitc. 



SIXIÈME ESPÈCE. 

BISMUTH OXmÉ. 
Caractères définis. 

LAMPÀDICS. 

Analyse. Oxide de bismuth. . . . 86,3. Form. Ghim. b. 

Oxide de fer 5,2. 

Acide carbonique .... 4,i. 
Eau 5,4. 

Pesanteur spécifique. 4,36. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble dans Tacide nitrique. Réductible aisé- 
ment à Taide du chalumeau. 

Dureté. Très-tendre , même friable. 

Couleur. Jaune-Tcrdâtre ou gris-jaunâtre; aspect terreux. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Pulvérulent, blanc-jaunâtre, à la surface d'un mor- 
ceau de quarz amorphe \ Schneeberg , Saxe. 

2. Jaune-verdâtre sur baryte sulfatée lamellaire noire ; 
Joachimsthal , Bohême. 

3. Vert-jaunâtre , occupant la place d'aiguilles de bis- 
muth sulfuré plumbo-cuprifère, dans le quarz amorphe, 
avec or natif; Bérésof , Sibérie. 

^nnotc^ns. 

Il est évident que le morceau analysé n'était pas pur, mais 
mélangé de carbonate de fer. Cette substance n'a pas encore 
été trouvée à l'état cristallisé. 
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VINGT-DEUXIÈME GENRE. 

COBALT. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

COBALT ARSENICAL. 
Caractères définis. 

STROIIBTER. 

Analyse. Cobalt 20^3l. Form. Chim. Co Ar*. 

Arsenic .... 7^931* 

Fer 3,42. 

Cuivre 0,1 5. 

Soufre 0,88. 

de Riechelsdorf . 

Forme primitive. Le cube. 

Clivage. Di£Gicile dans la direction des faces du cube , de 
Toctaèdre, et du dodécaèdre rhomboïdal. 

Pesanteur spécifique. 6,466 d'une variété qui se clive ai-* 
sèment. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Se dissont avec effervescence dans Tacide ni- 
trique. Un fragment présenté à la flamme d'une bougie 
répand une vapeur accompagnée d'une odeur d'ail très- 
sensible. Fondu avec le borax il lui communique une belle 
couleur bleue. 

Cassure, Inégale. 

Dureté. Raie la chaux phosphatée , rayé par le feldspath. 
Couleur. Blanc d'étain , et gris d'acier; éclat métallique. 
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l" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p. 

Le cube. (Primitif, Haûy.) 

1. Gris légèrement irisé, cristaux assez grands et nets, 
entassés , sur un groupe de quarz hyalin prismé , avec de 
petits grains arrondis d'une substance tendre, d'un gris écla- 
tant dans la cassure ; Schneeberg , Saxe. 

2. Gris, irisé, avec de petits cristaux. brillans de quarz 
hyalin prismé , sur quarz amorphe ; Schneeberg. 

3. Gris de plomb , cristaux étroitement engagés entre 
eux , sur cobalt arsenical massif, avec quarz prismé et un 
peu de cobalt arséniaté terreux ; Schneeberg. 

4. Gris-argentin, et gris de plomb , très-grands cristaux 
dont quelques-uns appartiennent à la variété cubo-octaèdre, 
avec de petits cristaux indistincts de nickel arsenical ; les 
cristaux de cobalt arsenical oiSrent aussi dans la cassure 
fraîche la couleur rouge ou jaune du nickel arsenical; 
Schneeberg. 

5. Gris un peu jaunâtre , sur un groupe de quarz prismé , 
avec chaux carbonatée équiaxe , et de très-petits cristaux de 
fer sulfuré ; Schneeberg. 

6. Gris de plomb , petits cristaux engagés entre eux , avec 
fer carbonaté en petits rhomboïdes primitifs contournés , 
jaunâtres, et de petits mamelons de bismuth natif, sur une 
couche de cobalt arsenical massif, reposant sur du feld- 
spath lamellaire et altéré, avec un peu de cobalt arséniaté 
pulvérulent^ Wittichen , Bade. 

7. Gris terne, cristaux engagés entre eux et recouverts 
de très-petits cristaux de la même substance , avec cobalt 
arsenical bacillaire en baguettes, déliées, croisées, engagées 
entre elles , chaux fluatée cubique et un peu de quarz ; 
Schneeberg. 

5 17. 
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gme VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENTATIF, p a\ 

Le cube , dont les angles sont remplacéê chacun par 
une face. (Cubo-octaèdre, Haûy.) 

8. Gris-argentin éclatant, cristaux assez grands dans les- 
quels les faces du cube sont un peu ondulées, sur q[aarz 
amorphe et prismé, avec un peu de nickel arsenical; Schnee- 
berg. Saxe. 

9. Gris-argentin éclatant, un peu irisé, cristaux nets 
étroitement engagés entre eux , avec quarz granulaire et 
prisméj Schneeberg. 

10. Gris de plomb, cristaux engagés entre eux, avec 
chaux carbonatée équiaxe jaunâtre, en cristaux empilés; 
Joachimsthal , Bohême. 

11. Gris de plomb éclatant, cristaux engagés entre eux, 
dans lesquels les faces du cube sont ondulées , avec quarz 
et cobalt arséniaté pulvérulent; Schneeberg. 

12. Gris de plomb, cristaux nets, sur cobalt arsenical 
massif, avec quarz prismé , chaux carbonatée et cobalt ar- 
séniaté; Schneeberg. 

13. Gris de plomb , éclatant, cristaux étroitement enga- 
gés entre eux , sur quarz amorphe ; Schneeberg. 

14. Gris de plomb yif et légèrement irisé en cristaux 
étroitement engagés entre eux , sur cobalt arsenical massif, 
avec un peu de fer carbonaté jaune-brunâtre, lamellaire; 
Bieber , dans le Hanau. 

15. Gris de plomb, cristaux très-étroitement engagés 
entre eux , sur cobalt arsenical massif, avec baryte sulfatée 
et fer carbonaté lamellaire , jaune-brtmâtre ; Bieber. 

16. Gris de plomb terne, gros cristaux engagés entre 
eux, avec quarz , sur cobalt arsenical massif, recouvert en 
partie de cobalt arséniaté pulvérulent ; Schneeberg. 
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17. Gris de plomb, cristaux très-nets , sur cobalt arseni- 
cal massif , avec quarz prismé , chaux carbonatée , cobalt 
arséniaté et chaux arséniatée ; Schneeberg. 

18. Gris-bleuâtre, cristaux peu nets, avec cobalt arseni- 
calmassif et baryte sulfatée jaune, transparente , etblanche 
opaque, laminaire; Fûrstenberg. 

19. Gris, petits cristaux, sur cobaltarsenical massif, re- 
couvert de cobalt arséniaté pulvérulent ; Schneeberg. 

20. Gris-argentin , avec cobalt arsenical granulaire, dans 
la chaux carbonatée laminaire et aciculaire , avec de petits 
cristaux de quarz hyalin prismé , souillés de nickel oxidé 
pulvérulent j Allemont , département de ITsère. 

21. Gris-noirâtre, grands cristaux engagés entre eux, 
sur cobalt arsenical massif, avec de petits cristaux d'argent 
rouge , et nickel oxidé pulvérulent j Johanngeorgenstadt , 
Saxe. 

22. Gris-argentin très-éclatant, petits cristaux groupés, 
avec quelques petits cristaux de quarz, et un peu de cobalt 
arséniaté ; Schneeberg. 

23. Gris-argentin , petits cristaux nets, sur cobalt arseni- 
cal massif; avec de petits cristaux qui paraissent appartenir 
à une substance nouvelle ; Johanngeorgenstadt. 

24. Gris-noirâtre, petits cristaux confusément engagés 
entre eux, avec de très-petits cristaux de fer sulfuré dodé- 
caèdre , quarz prismé , et un peu de fer carbonaté; Schnee- 
berg, 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p a\ 

La variété précédente , émarginée sur les bordé. (Triforme , 

Haûy. ) 

25. Gris bleuâtre, terne, cristaux nets, avec cobalt oxidé 
noir terreux ; Saalfeld , Thuringe. 
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4"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p A* a\ 

La variété précédente, émarginée à tendrait des interjÊee- 
tionê de^ faces a' et p. (Fig. a , pl. LXXIH.) 

26. Gris de plomb, cristaux assez grands, engagés entre 
eux , airec nickel arsenical ; Schneebei^ , Saxe. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

27. Gris éclatant, cristaux indistincts, engagés entre eux, 
dans le fer carbonaté laminaire^ jaune-brunâtre; Hesse. 

28. Gris-blanchâtre, offrant aussi quelques facesdetrés- 
gros cristaux, avec chaux carbonatée laminaire blanche, 
opaque j Hesse. 

29. Gris, petits cristaux indistincts, étroitement engagés 
entre eux , formant une concrétion ramifiée , sur fer cairbo^ 
uaté jaune-brunâtre, lamellaire; Hesse. 

30. Gris éclatant, cristaux alongés , indistincts, dissé- 
minés dans le quarz amorphe; Schneeberg. 

31. Gris argentin , cristaux indistincts , à faces bombées, 
dans le cobalt arsenical massif, avec fer carbonaté jaune- 
brunâtre, bismuth natif, bismuth sulfuré, et un peu de 
cobalt arséniaté ; Hesse. 

52. Gris-noirâtre, cristaux indistincts, avec baryte sulùt- 
tée laminaire, couleur de chair, chaux fluatée cubique, 
blanche , fer carbonaté primitif jaune-brunâtre , et argent 
natif ramuleux ; Himmelfurst , Freyberg. 

33« Gris éclatant, cristaux indistincts , sur cobalt arae* 
nical massif ; Schneeberg. 

34. Gris argentin éclatant , cristaux indistincts , étroite- 
ment engagés entre eux , sur cobalt arsenical massif; Anna- 
berg, Saxe. 
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35. Cristaux indistincts et mamelons, avec bismuth 
natif 9 et de petits cristaux de fer sulfuré, recouverts de 
cobalt arséniaté pulvérulent; Schneeberg , Saxe. 

36. Gris azuré , mamelons formés de petits cristaux indis- 
tincts, étroitement engagés entre eux, formant une masse 
botryoïde, avec de petits cristaux de quarz. hyalin prismé ; 
Schneeberg. 

5j. Gris , mamelons formés de très-petits cristaux étroi- 
tement engagés entre eux , avec de petits cristaux de quarz 
prismé, transparent, sur cobalt arsenical massif; Schnee- 
berg. 

38. Granulaire et masêif, gris argentin , dans la chaux 
carbonatée laminaire, avec chaux carbonatée aciculaire, 
souillée de nickel oxidé vert-grisâtre , pulvérulent; Aile- 
mont, département de liséré. 

3g. Gris, avec quarz en petits cristaux prismés, for- 
mant des rameaux , et chaux carbonatée équiaxe jaunâtre; 
Schneeberg. 

40. Mamelonné, gris terne , avec chaux fluatée cubique 
violette , sur cobalt arsenical amorphe ; Gersdorf , Saxe. 

41. Gris terne , mamelons formés de petits cristaux in- 
distincts , étroitement engagés entre eux , sur fer carbonaté 
jaune-brunâtre ; Wittichen , Bade. 

42. Gris, avec plomb sulfuré cubique et chaux fluatée 
jaune , transparente ; Annaberg , Saxe. 

43. Gris-noirâtre , sur du quarz amorphe ; Schneeberg. 

44. Gris, sans adhérence; Schneeberg. 

45. Gris-noirâtre recouvert de cobalt arséniaté pulvéru- 
lent, sur cobalt arsenical massif, avec baryte sulfatée la-« 
minaire , et bismuth natif; Wittichen. 

46. Gris , fibreux radié dans la cassure , avec cobalt ar- 
senical et quarz amorphe et prismé ; Schneeberg. 

47. Gris, irisé, sur cobalt arsenical massif; Schnee- 
berg. 
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48. MameUmni, gris-jaunàtre , dans le qnarz amorphe , 
ayec quarz prismé; Schneeberg, Saxe. 

49. Dendritique, gris argentin , dans la chaux carbonatée 
laminaire; Schneeberg. 

50. FUieiforme, gris-noirâtre avec cristaux et fragmens 
de ({uarz; Schneeberg. 

5i« Gris de fer, petites aiguilles fines , croisées , imitant 
la forme d'un réseau, avec quarz; Schneeberg. 

52. Grisde fer, longues aiguilles rectilignes, croisées, ayec 
quarz blanc et chaux fluatée cubique , jaune; Schneeberg. 

53. Gris, longues et grosses aiguilles réunies en faisceaux, 
avec fer carbonaté lamellaire , jaune-brunâtre , et cobalt ar- 
séniaté pulvérulent; Schneeberg. 

54. Gris , offrant à la surface des espèces de dendrites, 
avec argent sulfuré gris-noirâtre, en cristaux indistincts, et 
un peu de fer carbonaté jaune-brunâtre; Joachimsthal , 
Bohème. 

55. Gris, avecde petits cristaux d'argent rouge , et d'argent 
sulfuré , et un peu de fer carbonaté jaune-brunâtre; Marcus 
Roehliug, Annaberg, Saxe. 

56. Gris-noirâtre , Schneeberg. 

57. Gris-noirâtre , offrant à la surface une texture rami- 
fiée , avec argent natif capillaire, et un peu d'argent rouge; 
Annaberg. 

58. Gris-noirâtre, formant des veines minces, parallèles 
et croisées , dans la chaux carbonatée lamellaire , blanc- 
rosâtre , sur quarz amorphe verdâtre ; Schneeberg. 

59. Gris-noirâtre , d'un tissu cellulaire très-serré, ofirant 
à la surface des lignes croisées, avec fer carbonaté jaune- 
brunâtre , en petits rhomboïdes contournés ; Joachims- 
thal. 

60. Gris, tricoté, d'une texture lâche , en partie re- 
couvert de cobalt arséniaté rose , pulvérulent, avec un peu 
de fer carbonaté; Schneeberg. 
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61. Ramuleux, gris , petits mamelons empilés et croisés ^ 
avec de petits cristaux de fer carbonaté primitif jaune-bru- 
nfttre, et plomb sulfuré cubique ; Schneeberg , Saxe. 

62. Noirâtre , sur baryte sulfatée lamellaire, avec talc et 
un peu de plomb sulfuré ; Freyberg, Saxe. 

63. Gris-noirâtre , petits mamelons empilés , formant des 
lignes disposées en forme de fougère , avec argent natif 
capillaire , et argent rouge; Annaberg , Saxe. 

64. Gris-noirâtre, rameaux composés de petits mamelons 
empilés , confusément engagés entre eux , et recouverts de 
nickel arséniaté pulvérulent , avec de petits cristaux d'argent 
rouge disséminés ; Joachimsthal , Bohême. 

65. Gris , cellulaire , dont les cavités sont remplies de co- 
balt arséniaté et de petites lames de baryte sulfatée; Hesse. 

66. Massif, gris, recouvert de cobalt arséniaté pulvéru- 
lent ; Johanngeorgenstadt, Saxe. 

67. Gris, avec quarz amorphe , et de petites lames de bis- 
muth natif jaune bronzé ; Schneeberg. 

68. Gris , avec un peu de quarz ; Schneeberg. 

69. Gris , globulaire, dont les cavités sont tapissées de 
quarz prismé et de petits mamelons de cobalt arséniaté; 
Schneeberg. 

70. Gris, avec nickel arsenical amorphe; Allemont, 
département de ITsère. 

71. Gris, avec plomb sulfuré laminaire; Schladming, 
Styrie. 

72. Gris , coloré par le cobalt arséniaté , avec quarz 
prismé; Schneeberg. 

73. Gris, mamelonné d'un côté, et recouvert de quarz 
prismé, avec fer sulfuré granuliforme , disséminé; Schnee- 
berg. 

74. Gris , mélangé de petits mamelons de cobalt arsé- 
niaté et de quarz , et recouvert de petites lames de bismuth 
natif; Schneeberg. 
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75. Moêêifj gris - blanchâtre , ayec quars amorphe et 
prisme ; Schneeberg , Saxe. 

76. Gris y mélangé de nickel arsenical et de quarz amor- 
phe ; Johanngeorgenstadt , Saxe. 

77. Gris-argentin, avecfercarbonaté jaunâtre , lamellaire, 
et cuivre pyriteux amorphe; Schladming , Styrie. 

78. Gris, formant une couche recouverte de petits rhom- 
boïdes de fer carbonaté , avec un peu d arsenic sulfuré rouge 3 
Joachimsthal, Bohême» 

7g. Gris éclatant, offrant une surface d'un poli naturel; 
Bieber , dans le Hanau. 

80. Gris, irisé, offrant aussi une surface d'un poli natu- 
rel , avec fer carbonaté ; Bieber. 

^Annotations. 

Cette espèce et la suivante sont souvent confondues l'une 
avec l'autre ; leurs caractères ont en eflFet une grande res- 
semblance ; elles ont la même forme primitive , â peu prés 
la même pesanteur spécifique , la même dureté, à peu près 
la même couleur , et offrent presque les mêmes phénomè- 
nes lorsqu'on les expose à l'action du chalumeau. Le clivage 
est le meilleur moyen de les distinguer , quand on ne veut 
pas avoir recours à l'analyse , pu l'emploi des réactifs. 
Dans le cobalt arsenical toutes les faces des clivages s'obtien- 
nent avec une assez grande difficulté ; dans le cobalt gris, 
celui qui a lieu dans la direction des faces du cube , et qui 
est le seul qui existe dans cette substance, s'obtient au con- 
traire très-aisément. 



DEUXIÈME ESPÈCE. 



COBALT GRIS. 

Caractères définis. 

TAfisAERT. 8TR0METER. Form. Chim. 

jinafyse. Cohaii. . . 36,66. 33,io. GoS4 + GoAi«. 

Arsenic • . 49,00. 43,46. 

Fer ... . 5,66. 3,a3. 

Soufre. . . 6,5o. 30,08. 

97^82. 99,87. 

Tmiabcrg. Moedam. 

Forme primitive. Le cube. 

Clivage, Facile j parallèlement aux faces de la forme pri- 
mitive. 

Pesanteur spécifique. 6,298. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble dans lacide nitrique ; donnant une 
odeur d'ail par le chalumeau , et colorant le verre de borax 
en bleu. 

Cassure. Inégale , conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux phosphatée , rayé par le feldspath. 
Couleur. Blanc d'étain nuancé de jaunâtre; éclat métal- 
lique. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p. 

Le cube. (Primitif, Haûy.) 

1. Gris-argentiu éclatant , un cristal net , et de petites 
masses laminaires qui se clivent trés-facilement parallèle- 
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ment aux faces du cube , sur quarz amorphe blanc-grisitre, 
ayec mica, amphibole, et un peu de cobalt arséniaté; Moe- 
dum, Norwège. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. a\ 

U octaèdre régulier, (Octaèdre , Haûy. ) 

2. Gris-argentin, petits cristaux très-nets, disséminés 
sur du fer carbonaté lamellaire , blanc-jaun&tre , ayec de 
, petits cristaux de fer sulfuré cubique , en partie recouvert 
de nickel oxidé vert, pulvérulent j Nassau-Siegen. 

5. Gris-argentin éclatant, grands et petits cristaux, sur 
quarz granulaire et prismé avec un peu de fer sulfuré; 
Nassau-Siegen. 

4. Gris d acier éclatant , cristaux nets dont quelques-uns 
sont maclés, sur cobalt arsenical; Nassau-Siegen. 

5. Gris terne, gros cristaux dont quelques-uns sont 
maclés, avec un peu de fer carbonaté jaune-brunâtre; 
Nassau-Siegen. 

6. Gris-argentin , petit groupe de cristaux maclés ; Nassau- 
Siegen. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. p{\h*). 

Le cube, dont les arêtes sont émarginéeê. (Cubo- 
dodécaèdre , Haiiy.} 

7. Deux gros cristaux isolés, dun gris-argentin éclatant; 
Tunaberg, Suède. 

8. Gris-argentin éclatant, deux petits groupes, chacun 
formé par le croisement de deux cristaux; Tunaberg. 

g. Gris-argentin éclatant , gros cristaux , engagés dans le 
cuivre pyriteux, et la chaux carbonatée lamellaire blanche; 
Tunaberg. 
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10. Gris-argentin éclatant, très-gros cristal, sur cuivre 
pyriteux , avec chaux carbonatée lamellaire , blanche; Tu- 
naberg, Suéde. 

1 1. Gris terne , deux cristaux isolés , un peu alongés dans 
la direction de l'une des arêtes du cube; Tunaberg. 

VARBÈTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. A'). 

Le doddeaèdre pentagonal, avec leê faees de Foctiièdre. 
(Icosaèdre, Haûy). 

5in6 VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, p a' A'). 

La variété cubo-dodécaèdre , combinée avec les faces de 
Foctaedre. (Cubo-icosaèdre , Haûy.) 

12. Cinq cristaux isolés d'un gris-argentin éclatant, très- 
nets , et dans lesquels les faces du cube sont très-étroites; 
Tnnaberg. 

13. Cinq cristaux isolés, plus petits, de la même variété ; 
Tunaberg. 

14. Gris-argentinéclatant, deux petits groupes, l'un formé 
par le croisement de deux cristaux , l'autre formé i)ar le 
croisement de trois ; Tunaberg. 

15. Cinq cristaux isolés dans lesquels toutes les faces , 
excepté celles de Toctaédre régulier sont très-petites ; Tu- 
naberg. 

16. Gris-argentin éclatant, cristaux nets, engagés dans le 
cuivre pyriteux et la chaux carbonatée lamellaire blanc- 
grisâtre; Tunaberg. 

17. Gris-argentin éclatant , cristaux nets dans lesquels les 
faces de Toctaèdre sont les faces dominantes , engagées dans 
le cuivre pyriteux et la chaux carbonatée blanche lamel- 
laire; Tunaberg. 
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FORMES INDÉTERMINABLES. 

18. Grano-lamellaire y gris-argentin éclatant^ sur quarz 
amorphe , avec cobalt arséniaté ; Moedum ^ Norwége. 

ig. Gris éclatant , petites masses laminaires, dans lequarz 
amorphe, avec amphibole vert d'asperge, fibreux; Moedum. 

20. Gris-argentin éclatant , petites masses laminaires, 
disséminées dans le mica schistoïde; Querbach, Silésie. 

2 1 • Gris-argentin , avec grenat primitif et schiste micacé ; 
Querbach. 

Annotations. 

L'identité des formes offertes par le cobalt gris avec celles 
du fer sulfuré est complète ; ce sont non-seulement les 
mêmes modifications , mais elles se trouvent encore combi- 
nées de la même manière. Ici la ressemblance est d'autant 
plus remarquable que le système cristallin est semi-tessn- 
laire. On aurait pu s'attendre à une plus grande analogie 
dans la composition chimique de ces deux substances qne 
celle qui existe réellement ; l'une d'elles est considérée 
conmie un quadri-sulfure de fer , et l'autre comme le ré- 
sultat de la combinaison d'un atome de quadri-sulfure de 
cobalt avec un atome de bi-arséniure. 



TROISIÈME ESPECE. 



COBALT OXIDÉ NOIR. 
Caractères définis. 

DOBEREIHBR. 

Anahfêe. Trioxide de cobalt. . . ) 

Trioxide de manganèse. ( ^ 
Eau 23,1. 

100,0. 

Pesanteur spécifique. 2,24. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Exposé au chalumeau , colore en bleu le verre 
de borax. La plupart des morceaux deviennent éclatans aux 
endroits où Ton a fait passer un corps dur et uni. 

Cassure. Terreuse. 

Dureté. Tendre et friable. 

Couleur. Bleuâtre et noirâtre ; aspect terreux. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Mamelonné, noir, formant une couche sur du fer 
hydro-oxidé terreux ; Saalfeld , Thuringe. 

2 Noir , sur du fer hydro-oxidé brun , avec de petites 
lames de fer carbonaté ; Saalfeld. 

3. Dendritique, noir, dendrites superficielles à la surface 
d'une argile schisteuse, Saalfeld. 

4. Terreux, noir, sur cobalt arsenical massif, avec 
quarz granulaire ; Kizbûchel , Tyrol. 

5. Gris-bleuâtre, disséminé dans un grés calcaire ;Âlderhy 
Edge , Cheshire, 

6. Grisâtre, pulvérulent , sans adhérence ; Freydenstadt y 
Wurtemberg. 
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Annotations. 

Il est probableque les minéraux qui sont généralement ran- 
gés sous le nom de cobalt oxidé noir, sont souvent des mé- 
langes de plusieurs espèces, puisque les analyses qui en ont 
été faites ne s'accordent pas entre elles. Il est évident d'ail- 
leurs que si l'analyse de M. Doebereiner est exacte , le nom 
de la substance doit être changé. Il y a une variété qui con- 
tient une quantité assez grande d'oxide de fer , et que l'on 
désigne sous le nom de cobalt oxidé ferrifére , mais qui 
pourrait bien appartenir à une espèce séparée. 



QUATRIÈME ESPÈCE. 

COBALT ARSÉNIATÉ. 
Caractères défmU. 

BUCHOLz. LÀUo. Form. Chim. 

^na/ytf0. Oxide de cobalt. . Sg. 2o,5. Co^At^ + iaAj. 
Oxide de nickel. . 9,2. 
Oxide de fer . . . 6,1. 

Acide arsenique . 57. 4o,o. 

Eau. 23. 24,5. 



98. 100,3. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique, dans lequel 
l'incidence des faces latérales est de 55° i5^; celle de la base 
sur chacune d'elles de 101** i3', et le rapport d'un côté de 
la base à l'arête latérale celui des nombres 20 et 17. 

Clivage. Très-parfait parallèlement aux faces , selon 
Mobs parallèle aux faces et même à celles d'une autre 
modification. 

Pesanteur spécifique. 2,948. 



Caractères indéfinis. 

Chimiques. Seul au chalumeau la couleur devient plus 
foncée; sur le charbon émet des Tapeurs arsenicales, et 
donne un bouton d'arsenic et de cobalt ; avec le borax donne 
un verre coloré en bleu. 

Cassure. Feuilletée. 

Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayé par la chaux 
carbonatée. 

Couleur. Rouge de fleur de pêcher , gris ou gris-verdâtre; 
transparent, translucide; lustre adamantin, vitreux; les 
faces parallèles au clivage principal ont un éclat perlé. 
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1" VARIÉTÉ. SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g' h. 

Le prisme rhomhoïdal oblique primitif y dont les arêtes 
latérales sont dmarginées. (Fig. 2, pl. LXXm.) 

1. Rouge de rubis foncé, translucide, cristaux alongés 
dans la direction des arêtes longitudinales , et diyergens , 
sur quarz amorphe et prismé ; Schneeberg , Saxe. 

2 . Rouge clair, cristaux alongés, divergens, et étoilés avec 
de trés-petits cristaux de la même substance formant de 
petites houpes, sur quarz amorphe et prismé j Schneeberg. 

5. Rouge- violâtre, cristaux alongés et aplatis parallèle- 
ment à g% sur quarz amorphe et prismé; Schneeberg. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

4. Aeiculaire radiée rouge-violet, éclatant , très-longues 
aiguilles aplaties, divergentes autour de divers centres, ph- 
cées sur une couche mince de cobalt arsenical spéculaire et 
de cobalt oxidé noir terreux , recouvrant du quarz agathe 
grossier , gris-verdâtre ; Schneeberg. 

5. Rouge-violet et gris-verdatre , aiguilles aplaties di- 
vergentes , formant de jolies rosettes sur du quarz agathe 
grossier ; Schneeberg. 

6« Gris métallique et rouge-violet, aiguilles plates, for- 
mant autour de divers centres des étoiles et des globules tié»- 
réguliers, sur quarz prismé jaunâtre , en cristaux agglomé- 
rés ; Schneeberg. 

7. Rouge-violet, globuliforme , globules engagés entre 
eux, formées d'aiguilles aplaties qui divergent régulièrement 
autour du centre , avec cobalt arséniaté terreux argentifère, 
et de petits grains bleus disséminés à la surface ; Saalfeld, 
Thuringe. 

8. Rouge*violet , aiguilles plates divergentes d'une ma- 
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lière régulière autour de divers centres , sur baryte sulfa- 
:ée laminaire blanche ; Wittichen , Bade. 

g. Rouge-violet, petites aiguilles brillantes , avec de pe- 
tits cristaux et de petits mamelons de cuivre carbonaté blea^ 
sur chaux carbonatée grossière; Kizbichel , Tyrol. 

10. Gris-verdâtre et rouge-violet , globules formés d'ai- 
guilles divergentes , d'un gris-verdâtre vers le centre , avec 
des mamelons jaune-brunâtres de fer hydro-oxidé , formés 
découches concentriques, sur quarz amorphe etprismé; 
Scbneeberg, Saxe. 

11. Rouge-violet, petits mamelons formés d'aiguilles 
courtes , déliées , divergentes autour du centre , avec cobalt 
arséniaté pulvérulent, sur cobalt arséniaté argentifère ter^ 
reux; Saalfeld, Thuringe. 

12. Violet nuancé de bleu, aiguilles courtes et déliées, 
sur cobalt arséniaté argentifère terreux, avec un peu de fer 
carbonaté ; AUemont, département de Tlsére. 

i5. Rouge-violet, aiguilles courtes et déliées, divergentes, 
recouvrant du cobalt arsenical mamelonné, avec fer carbo- 
naté, sur cobalt arséniaté argentifère terreux; Richelsdorf, 
Hesse. 

14. Rouge-violet, àiguilles courtes et déliées, sur cuivre 
gris amorphe, avec un peu de cobalt arséniaté terreux; 
Saalfeld. 

15. Rouge de fleur de pêcher, et velouté, mamelons 
formés d'aiguilles divergentes, très- déliées, sur quarz 
amorphe et prismé ; Schneeberg. 

16. Fleur de pêcher pâle , couches mamelonnées, com- 
posées "de fibres divergentes , avec cobalt arséniaté argen- 
tifère terreux, et baryte sulfatée laminaire blanchâtre; 
Wittichen , Bade. 

17. Fleur de pêcher pâle, petites étoiles superficielles, 
avec chaux carbonatée magnésienne laminaire , en lames 
croisées; Saalfeld. 

3 18. 
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18. Fleur de -pêcher, aciculaire et terreux, sur cuWre 
gris amorphe ; Saalfeld, Thuringe. 

19. Fleur de pécher y mamelonné et terreux , ayec cobalt 
oxidé noir; Saalfeld. 

20. Rouge-violet , petits mamelons , avec cuivre gris 
bifére , sur cuivre gris amorphe et chaux carbonatée ma- 
gnésienne lamellaire ; Saalfeld. 

21. Fleur de pécher , mamelonné et terreux , sur un mor- 
ceau d'amphibole noirâtre , sub-lamellaire ; Botallack y 
St.-Just , Cornouailles. 

23. Fleur de pêcher pâle, mamelonné et terreux, petits 
mamelons sur un groupe de quarz prismé, avec de petits 
cristaux de fer sulfuré ; Schneeberg y Saxe. 

23. Fleur de pécher, très-petites aiguilles , tapissant les 
cavités d'un cobalt arsenical massif, avec un peu de fer 
carbonaté lamellaire ; Hesse. 

24. Fleur de pécher pâle , terreux , sur cobalt arséniaté 
argentifère terreux, verdâtre, et cobalt oxidé noir j Saalfeld. 

25. Fleur de pécher, une lame d'une belle couleur , dé- 
coupée en forme de feuille , sur baryte sulfatée laminaire 
blanche , avec cobalt oxidé terreux ; Saalfeld. 

26. Pulvérulent , fleur de pécher , avec cobalt oxidé noir ; 
Allemont , département de l'Isère. 

27. Fleur de pécher , sur cobalt arséniaté argentifère ver- 
dâtre terreux ; Allemont. 

28. Fleur de pécher , sur cobalt arséniaté argentifère ver- 
dâtre ; Allemont. 

29. Cobalt arséniaté argentifère terreux, avec cobalt 
oxidé noir terreux , et argent natif; Allemont. 

30. Cobalt arséniaté argentifère terreux , vert clair , avec 
cobalt oxidé noir, et argent natif ramuleux; AUemont. 

31. Cobalt arséniaté argentifère terreux, avec argent 
antimonié sulfuré rouge, et chaux carbonatée laminaire; 
Allemont. 
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52. Cobalt arséniaté argentifère terreux, avec argent na- 
tif ramaleux, et arragonite aciculaire soyeux; AUemont. 

u4nnotations. 

Cette espèce et le fer phosphaté de Bodenmais ont des 
formules chimiques semblables, c'est-à-dire dont les coef- 
ficiens et les exposans sont les mêmes. On sait d'ailleurs 
que l'acide phosphorique et l'acide arsénique sont des 
corps isomorphes, et l'on doit considérer les oxides de 
fer et de cobalt comme étant dans le même cas. H faut 
donc s'attendre , quoique les analyses de ces deux espèces 
n'offrent , à l'exception de l'eau , aucun principe commun, 
â trouver une grande analogie dans leurs systèmes cris- 
tallins. C'est en effet ce que l'observation confirme ; non- 
seulement leurs cristaux se ressemblent par leurs formes , 
mais encore ils se clivent dans la même direction, et les 
faces de clivage présentent le même caractère. Les angles 
des formes fondamentales de ces deux substances , indi- 
qués par Mohs et Naumann , diffèrent très-peu entre eux, 
mais il ne parait pas qu'ils aient été déduits de mesures 
optenues par le goniomètre de Wollaston. 

Berzélius considère la variété pulvérulente de Schnee- 
berg comme un arsénite de cobalt. 



CINQUIÈME ESPECE. 

ROSÉLITE. 
Caractères définis. 

Analyse. D'après rexamen que M. ChUdren a fait de 
cette substance, elle contient de la chaux, de la magnésie, 
de Toxide de cobalt , de Tacide arsenique et de Teau. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal dans lequel l'inci- 
dence des faces latérales est de 109^ 46^, et le rapport d'un 
des côtés de la base à la hauteur à peu près celui des nom- 
bres 1 1 et 29. 

Clivage. Facile et éclatant parallèlement à la base de la 
forme primitive. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Exposée au chalumeau, cette substance aban- 
donne l'eau qu'elle contient , et devient noire. 
Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. La même que celle de la chaux carbonatée. 
Couleur. Belle couleur de rose ; translucide ; éclat vi- 
treux. 

, , , i_i □ J 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENTATIF, p g b a € . 

Octaèdre rectangulaire 9 dont les sommets sont remplacés 
par un plan perpendiculaire à Faxe, et les angles laté- 
raux chacun par deux petites faces triangulaires. {Eig. 3, 
pLLXXIV.) 

1. Rouge de rose , translucide , petits cristaux placés sur 
du quarz amorphe blanc-grisâtre ; les faces a* sont ternes et 
comme creusées vers le milieu ; Schne^berg , Saxe. 
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Annotations. 



M. Haidinger, qui a observé des cristaux semblables à 
ceux qui Tiennent d'être décrits, dans la collection de 
Freyberg, les considère comme des macles, et pense que 
leur forme primitive est un prisme rhomboïdal oblique. 

Cette substance est extrêmement rare y et M. Heuland 
ne se rappelle pas avoir vu d'autre morceau que celui qui 
se trouve dans cette collection. 



VINGT-TROISIÈME GENRE. 



IVIGKEL. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

NICKEL SULFURÉ. 

ARFWBDSON. 

Caractères défmiê. 

Analyêe. Nickel. • . 64,35. Formule chimique. Ni S«. 

Soufre. . . 34,26. 

98,61. 

Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques, Soluble dans Tacide nitrique. Âu chalu- 
meau , au moyen d'un bon feu , donne un bouton métal- 
lique f malléable et magnétique. 

Dureté. Raie le mica, et est rayé par le feldspath. 

Couleur. Jaune de laiton , éclat métallique. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Capillaire , jaune de laiton, en filamens déliés , dis- 
séminés avec de petits cristaux de chaux carbonatée ma- 
gnésienne de la forme jEi a' i*, sur pierre de corne; Joa- 
chimsthal , Bohême. 

2. Jaune de laiton , filamens alongés , croisés et diver- 
gens, sur du quarz grossier gris , coloré , en partie , en vert 
par le nickel; JoachimsthaL 

5. Jaune de laiton , avec cobalt gris et quarz hyalin pris- 
mé ; Johanngeorgenstadt , Saxe. 
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4. Jaune de laiton , longs filamens sur du quarz amor- 
phe, a^ec fer carbonate rhomboïdal jaunâtre; Joachims- 
thaï , Bohême. 

5. Aciculaire, jaune de laiton, longues aiguilles avec 
quarz prisme, un cristal de fer arsenical, et un peu de zinc 
sulfuré laminaire ; Joachimsthal • 

6. Jaune de laiton, aiguilles disséminées sur du quarz cel- 
lulaire , souillé de nickel oxidé , avec fer carbonaté lami- 
naire jaune-brunâtre ; comté de Sayn. 

7. Jaune de laiton, filamens courts et déliés, avec de 
petits cristaux octaèdres de cobalt gris , et fer carbonaté 
laminaire , sur quarz cellulaire , souillé de iiickel oxidé ; 
comté de Sayn, 

8. Jaune , dans le quarz cellulaire , souillé de nickel 
oxidé , avec fer carbonaté laminaire brun clair, et un peu 
de zinc sulfuré brun ; comté de Sayn. 

g. Jaune-verdâtre , avec chaux carbonatée dodécaèdre et 
laminaire , et un peu de plomb sulfuré disséminé j Andréas- 
berg, Hartz. 

Annotations. 

Cette substance a été considérée pendant long-temps par 
les minéralogistes comme du nickel presque pur , et décrite 
dans leurs ouvi*ages sous le nom de nickel natif. C'est 
même encore sous ce nom qu'Haûy en parle dans la se- 
conde édition de son Traité de minéralogie. 

Le système cristallin du nickel sulfuré parait être le 
même que celui du fer sulfuré magnétique, mais ici, 
d'après les essais d'Haûy , la vertu magnétique du nickel 
est masquée par la présence du soufre. 



DEUXIEME ESPÈCE. 



NICKEL ARSENICAL. 



Caractères définis* 



Analyse, Nickel. . • ^8,90. . 

Arsenic. . 46,42. . 
Fer. . . . 0,34. . 
Plomb. . 0,56. . 
Soufre. . . 0,80. . 
Antimoine. 

Cobalt. 

97,02. 

De Rieohelsdorf. 



STROUETSn. 
. 44,21. , 
. 54,75. 

0,54. • 

0,52. . 

o,4o. , 



100. 



48,8o. 

2, 
8, 

0,16. 

O'AUemoiit. 



Forme primitive. Prisme rhombdïdal droit. 
Pesanteur spécifique. 7,655. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Mis dans l'acide nitrique , il s'y recouvre de 
suite d'un enduit verdutre. Au chalumeau, se fond sur le 
charbon en répandant une odeur d'ail. 

Cassure. Inégale , conchoïdale , peu brillante. 

Dureté. Raie la chauxfiuatée, etestrajé par le feldspath» 

Couleur. Rouge cuivreux; éclat métallique, 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Massif, jaune cuivreux, dans le quarz jaspe-rouge, 
avec cobalt arsenical cubo-octaèdre et amorphe , nickel 
arséniaté verdâtre, pulvérulent, cobalt arséniaté, et quel- 
ques petits cristaux de quarz prismé ; Schneeberg , Saxe. 
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2. Masêif y jaune-rougeâtre , avec cobalt arsenical , 
chaux carbonatée lamellaire et un peu de talc;SchIad~ 
ming, Styrie. 

3. Jaune-rougeâtre , avec cobalt arsenical , fer carbo- 
nate laminaire , et nickel arséniaté pulvérulent ; Riechels- 
dorf , Hesse. 

4. Jaune-rougeâtre, avec plomb sulfuré et baryte sulfatée 
laminaire; Andreasberg, Hartz. 

5* Jaune-rougeâtre , avec cobalt arsenical , et un peu de 
baryte sulfatée; Wittichen, Bade. 

6. Jaune-cuivreux, petites masses lamelliformes , dissé- 
minées dans un calcaire; Saalfeld, Thuringe. 

7. Jaune-rougeâtre , deux morceaux recouverts de cobalt 
arséniaté terreux ; Gornouailles. 

. Annotations. 

La variété d'AUemont , d'après l'analyse de M. Bertbier , 
contenant 8 pour cent d'antimoine , devra probablement 
être séparée du nickel arsenical , comme une espèce dis- 
tincte. La mine blanche de nickel, ou le nickelglanz des 
Allemands , de Loos , en Helsingland , en Suède , est aussi 
ime nouvelle espèce du genre nickel. M. PfaflF, qui l'a ana- 
lysée, y a trouvé 24,42 de nickel, 45, 90 d'arsenic, io,46 
de fer, et i2,36 de soufre ; sa formule chimique , d'après 
Berzélius , serait Nf S* -|- Nt A*' , dans laquelle il ne tient 
pas compte du fer qui entre cependant en quantité assez 
considérable dans la substance; sa pesanteur spécifique est 
de 6, 1 2 5 sa couleur est intermédiaire entre le gris de plomb 
et le blanc d'étain ; on ne l'a rencontrée jusqu'à présent 
qu'à l'état massif. 



TROISIÈME ESPÈCE. 

NICKEL ARSÉNÏATÉ. 

Caractères définis. 

8TE0M ETEB. BERTEiiBR. Formule ohîmique. 

Anal. Oxide de nickel. 37,35. 06,20. A«« + 18 A^. 

Acide arsénique. 36,97. 36,8o. 

Oxide de fer. . . i,i3. 0,26. Oxide de cohall. 
Acide sulfurique. o,23. 

Kau 24,52. 25, 5o. 

100. 98,75. 
Caractères indéfinis. 

^AtVnfju^^., Insoluble dans Tacide nitrique. Au chalu- 
meau , sur le charbon , dégage une forte odeur d'arsenic, et 
fond à la flamme intérieure en un grain de nickel arse- 
nifère. 

Couleur. Verdâtre; aspect terreux. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Pulvérulent, vert clair , recouvrant du cobalt arseni- 
cal mamelonné; Riechelsdorf , Hesse. 

2. Blanc-verd&tre, recouvrant du cobalt arsenical mas- 
sif; Wittichen , Bade. 

3. Verdâtre , sur nickel arsenical massif; AUemont, dé- 
partement de risère . 

Annotations. 

Bournon, dans son catalogue, cite de trés-petits cristaux de 
cette substance qui présententlafoime d'un prisme hexaèdre. 



QUATRIEME ESPÈCE. 



PIMÉLITE. 
Caractères définiê. 



Analyse. Oxide de nickel. 

Silice 

Alumine 

Chaux 

Magnésie 

Eau 



KLÀPROTH. Formule chimique. 
l5,62. 'n«V+ 2o A^. 

35. 
5,10. 
o,4o. 

2,25. 

96,28. 



Caractères indéfini*. 

Chimiques. Au chalumeau , est infusible , mais se sco- 
rifie dans les parties minces , et devient gris sombre ; avec 
le borax , se dissout en offrant la réaction de Toxide de 
nickel, et ne donne, après la réduction du nickel, au- 
cune trace de cobalt. 

€assure. Unie et terne. 

Dureté. Rayée par la chaux carbonatée ; douce au 
toucher. 

Couleur. Vert-pomme ; opaque ; sans éclat. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. ^moiy vert -jaunâtre, opaque, gras au toucher, 
avec un peu de mica lamellaire ; Kosemûth , Silésie. 

2. Vert d'émeraude et vert-grisâtre , en petites masses , 
avec serpentine ; Kosemiith. 

5. Vert-pomme , offrant Taspect d'une opale commune , 
altérée , colorée en vert ; Kosemnth. 
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Annotations. 

Berzélius fait remarquer que la pimélite ressemble beau- 
coup , quant à l'extérieur , à un talc qui contiendrait du 
nickel ; mais l'analyse de Klaproth a donné une trop petite 
quantité de magnésie pour que Ton puisse ranger cette 
substance parmi celles auxquelles on donne le nom de talc, 
et qui contiennent toutes une quantité assez considérable 
de cette terre. 



VINGT-QUATRIÈME GENRE. 



ARSENIC. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 
ARSENIC NATIF. 
Carœtère* définis. 

JOHV. 

Analyse. Arsenic 96. Formule chimique. Af. 

Antimoine 3. 

Oxide de fer et eau. 1 . 

lOO. 
De JMehimfthal. 

Pesanteur spécifique. 6,766. Arsenic fondu. 8,3o8. 
Caractères indéfinis, 

Chimiques.Snr un charbon ardent , l'arsenic natif exhale 
une forte odeur d'ail , et dans le matras se volatilise en- 
tièrement. 

Cassure. Raboteuse. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée , et est rayé par la 
chaux fluatée. 

Couhur. Gris de plomb , blanc d'étain ; éclat métallique 
qui se ternit bientôt par l'exposition à l'air. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Lamellaire , gris-noirâtre, petites lames éclatantes et 
ternes , avec un peu de quarz amorphe blanchâtre ; Mar- 
kirchen , Alsace. 
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2. Bacillaire, noir-grisâtre, baguettes déliées et à peu 
prés parallèles , dans la chaux carbonatée magnésienne 
blanche, en petites lames courbes , très-serrées, éclatantes , 
et un peu de quarz amorphe ; S*"-Marie-aux-Mines. 

3* Couleur de bronze , avec un peu de chaux carbonatée 
laminaire blanche ; S*"-Marie-aux-Mines. 

4. Aciculaire radié, gris-noirâtre , partie d'un mame- 
lon offrant une texture très-serrée ; Marienberg , Saxe. 

5. Mamelonné, gris-noirâtre, avec de petits cristaux 
d'arsenic sulfuré rouge, et un peu de chaux carbonatée 
laminaire; Andreasberg, Hartz. 

6. Gris-bronzé, avec quarz amorphe; S^"-Marie-aux- 
Mines. 

7. Gris-noirâtre , en couches concentriques, avec cuivre 
gris argentifère , amorphe , quarz prismé et chaux carbo- 
natée magnésienne , en petits rhomboïdes primitifs con- 
tournés ; S*"-Marie-aux-Mines. 

8. Teêtacé, gris-noirâtre, composé de couches concen- 
triques , laissant des interstices entre elles ; la surface est 
couverte de petits mamelons d'arsenic natif, et de gros cris- 
taux de plomb sulfuré octaèdre , saupoudré de cobalt arsé- 
niaté ; Annaberg , Saxe. 

g. Gris-noirâtre, couches épaisses qui se séparent et 
offrent les surfaces par lesquelles elles adhèrent , recou- 
vertes en partie de plomb sulfuré , scintillé d'arsenic natif 
argentifère granuliforme ; Andreasberg. 

10. Gris-noirâtre , f ormant une coucbp «^naisse en forme 
de coquille , avec un peu de fer carbonaté laminaire ; An- 
dreasberg. 

11. Gris-noirâtre, sur arsenic natif en couches épaisses, 
avec plomb sulfuré lamellaire , et arsenic natif argentifère 
granulaire , disséminé à la surface ; Andreasberg* 

12. Stratiforme^ gris-noirâtre, avec plomb sulfuré la- 
mellaire , argent rouge amorphe , chaux carbonatée lami- 
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naire , et arsenic natif argentifère botryoïde ; Andreasberg, 
Hartz. 

13. Gris-noirâtre, gros et petits mamelons formés de 
couches concentriques , avec argent rouge en cristaux de 
diverses variétés ; Joachimsthal , Bohème. 

14. Noirâtre , en partie recouvert de petits cristaux de 
cuivre pyriteux , avec quelques cristaux d'argent rouge • 
Andreasberg. 

15. Gris-noirâtre , petits mamelons avec chaux carbona- 
tée magnésienne primitive, et quelques petits cristaux d'ar- 
senic sulfuré rouge ; Andreasberg. 

16. Gris-bronzé , d'une texture trés-serrée , avec cuivre 
gris amorphe et un peu de quarz; S*«'-Marie-aux-Mines. 

17. Moêsif, gris-noirâtre, recouvert d'un côté de bis- 
muth natif, avec des cristaux aplatis , disposés en forme 
d'éventail, de chaux carbonatée acrogéne, et quelques pe- 
tites lames et cristaux d'arsenic sulfuré rouge; Andreas- 
berç. 

i8* Gris-noirâtre, avec chaux carbonatée laminaire, et 
arsenic oxidé pulvérulent ; Kongsberg , Norwége. 

Annotations. 

D'après M. Breithaupt, l'arsenic natif a pour forme pri- 
mitive un rhomboïde obtus de 11^° 2& qui se clive dans 
une direction perpendiculaire à Taxe. Ce célèbre minéra- 
logiste a observé plusieurs formes secondaires de cette 
substance , qui sont toutes des combinaisons des faces du 
rhomboïde primitif avec celles d'autres rhomboïdes moins 
obtus, et avec celles de la modification a M. Haidinger, 
dans son dernier ouvrage, indique aussi le rhomboïde 
pour la forme primitive de cette espèce , et cite un cristal 
dont le signe cristallographique serait p a\ 



DEUXIÈME ESPÈCE. 

ARSENIC OXIDÉ. 
Caractères définis. 

BBRZéLIUS. 

Analyse. Arsenic. . . 76,82. Formule chimique Â#. 

Oxigène. . . 24, 18. 

100,00. 

Forme primitive. Le cube. 

Clivage. Parallèle aux faces de l'octaèdre régulier. 
Pesanteur êpécifiqm. 3,698. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble dans Teau : exposé â une tempéra- 
ture élevée , il se volatilise entièrement , et émet une forte 
odeur d'ail. 

Cassure, Conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayé par la chaux 
carbonatée. 

Couleur. Blanc, lustre vitreux, translucide et trans- 
parent. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. GranO'lamellaire , hlaLUC ^ offrant des clivages paral- 
lèles aux faces dun octaèdre régulier ; Markirchen , Alsace. 

Annotations. 

On peut obtenir artificiellement des cristaux trés-nets de 
cette espèce , sous la forme de l'octaèdre régulier, maisoe 
n'est que bien rarement qu'ils offrent quelques modifica- 
tions. 
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TROISIÈME ESPÈCE. 

ARSENIC SULFURÉ ROUGE. 
Caractères définiê. 

KLAPROTH. LÀUGIER. 

Analyse. Arsenic. 69. 69,57. Formule chimique. A# S«. 

Soufre. 5i. 5o,45. 
100. 100. 

Forme primitive. Vrisme rhomboïdal oblique, dans lequel 
les faces latérales sont inclinées de 1 iS^ i5', la base sur cha- 
cune d'elles de 11 3** 12', et le rapport d'un des côtés de la 
base d l'arête latérale à peu près celui des nombres 4i et lo. 

Clivage. Parallèle à toutes les faces de la forme primi- 
tive 9 à la modification ^r' , et , dans les morceaux de certai- 
nes localités 9 aux faces des modifications A' et jr'. 

Pesanteur spécifique. 3,556. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Au chalumeau, sur le charbon ^ brûle avec 
une flamme bleue j et exhale des vapeurs de soufre. Solu- 
ble dans les acides. 

Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. Raie le talc , et est rayé par la chaux carbonatée. 
Couleur. Diverses nuances de rouge-aurore j translucide, 
transparent ; éclat résineux. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, jp m g-h^d\ 



La forme primitive , dont les arêtes latérales et deux des 
bords des bases sont émarginés. (Fig. 2, pLLXXTV.) 
5 19. 
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T. Jaune-brunâtre 9 petits cristaux engagés entre eux et 
disséminés sur une argile gris-bleuâtre; Tajowa prés de 
Neusbol , Basse-Hongrie. 

2. Jaune clair et jaune-orangé , petits cristaux dont quel- 
ques-uns sont trés-nets , engagés entre eux^ sur une argile 
bleuâtre; Tajowa. 

3. Jaune clair, cristaux moins nets, sur argile; Tajowa. 

4. Brun - jaunâtre , cristaux très -étroitement engagés 
entre eux , avec arsenic sulfuré jaune, lamellaire M, terreux ; 
Tajowa. 

FORMES INDÉTERMINABLES, 

5. Jaune-brunâtre , cristaux indistincts , sur cbaux carbo- 
natée blanche laminaire ; Tajowa. 

6. Laminaire, jaune nuancé de yert^ très-grandes lames ; 
Nagyag , Transylvanie. 

7. Jaune d'or éclatant; Nagyag. 

8. Jaune d or éclatant, masse formée de lames croisées , 
avec arsenic sulfuré rouge granulaire, disséminé, et fer 
sulfuré; Nagyag. 

9. Lafnellaire y jmne y petites masses sur une argile; 
Tajowa. 

10. Jaune, petites masses, avec arsenic sulfuré rouge, 
sur chaux carbonatée magnésienne , reposant sur du quan; 
amorphe; Tyrol. 

11. Mamelonné , jaLixne y avec arsenic sulfuré rouge , en 
grains disséminés ; environs de Constantinople. 

la. Jaune-verdâtre , granulaire, en petites masses ar- 
rondies sur argile ; Tajowa. 

i3. Jaune-verdatre , luisant , petits globules agglomérés; 
Tajowa. 

Annotations. 
Il est assez remarquable qu'Haûy, qui , comme on sait. 
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placé Tarsenic sulfuré rouge et l'arsenic sulfuré jaune 
aa une même espèce y cite cette réunion comme une 
îuve des progrès et de Vimportance de la cristallogra- 
ie. La nécessité de considérer ces deux substances comme 
IX espèces distinctes , est néanmoins bien établie par les 
férences essentielles qu'elles offrent dans leurs formes 
stallines , Pune ayant pour forme primitive un prisme 
^mboïdal droit , et l'autre un prisme rbomboïdal obli- 
e. Mais au défaut des différences tirées de la forme, 
les que présentent ces deux espèces , sous le rapport de 
pesanteur spécifique, ou du clivage , suffiraient seules 
iir prouver qu'elles doivent être séparées l'une de Tautre. 



VINGT-CINQUIÈME GENRE, 



MANGANÈSE. 

PREMIÈRE ESPECE. 

MANGANITE. 

Caractères définis. 

TURVBR. Form. chini. 

AnaU Protoxide de manganèse. . 80,93. m 4- kq, 

Oxigène 8998. 

Eau 10,10. 

100. 

Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans lequel 
rincidence des faces latérales est de 99° 4o' , et le rapport 
d'un des côtés de la base à la hauteur à peu près celui des 
nombres 25 et 21. 

Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primi- 
tive , et aux faces des modifications jr* et A'. 

Pesanteur spécifique. 4,528. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Au chalumeau, avec le borax , se fond en un 
verre transparent couleur d'améthyste ; chauffée dans un 
tube , l'eau se dégage et se dépose sur les parois. 

Cassure. Inégale. 

Dureté. Raie légèrement le verre. 

Couleur. Gris de fer et gris d acier; éclat métallique. 

1»« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 

Prisme droit rhomboïdal. (Primitif.) (Fig. 1, pl. LXXIV.) 
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1. Gris de fer éclatant, petits cristaux recouvrant des 
stalactites de la même substance; Neukirchen, Alsace. 

2. Gris de fer éclatant^ cristaux plus alongés , dans les 
cavités d'un quarz amorphe ferruginé ; Devonshire. 

3. Gris de fer, gros cristaux fortement striés longitudi- 
nalement , avec quarz hyalin prismé, dans les cavités d'une 
gangue semblable à celle du n° précédent; Devonshire. 

4. Gris-noirâtre, cristaux très-alongés, divergéns, avec 
un peu de baryte sulfatée blanche; la Shourde, Thuringe. 

2™" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g\ 

La forme primitive ^ dont le* arête* latérales aiguë* sont 
émarginées. (Fig. 2, pL LXXTV. ) 

5; Gris de fer éclatant, petits cristaux formant une 
couche mamelonnée, avec un peu de fer hydro-oxidé, 
jaune-brunâtre à la base; Neukirchen. 

6. Gris de fer éclatant, petits cristaux recouvrant des 
mamelons de fer hydro-oxidé ; Neukirchen. 

3°»® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, p m g^ A'. 

Le prisme primitif , doublement émarginé à V endroit de* 
arêtes latérales. (Fig. 5, pl. LXXIV.) 

7. Gris de fer éclatant , cristaux minces , sur manganite 
fibreuse et compacte ; Devonshire. 

4.me VARIÉTÉ, SIGNE REPRËS^TATIP. lit g^ {b* ^' h ). 

Prisme à douze pans terminé par une pyramide à quatre 
fouies^ dont deux des angles sont très-obtus. (Fig. 4, 
pl. LXXIV.) 



8. Gris de fer éclatant , gros cristaux alongés , réunis en 
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faisceaux, sur baryte sulfatée laminaire; Ilefeld, Hartz. 

5"® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m Jf' A* i^i^if .) 

i 

La variété précédente , augmentée des faces b . ( Fig. 5 , 
pl. LXXIV.) 

' 9* Gris de fer éclatant , cristaux entrelacés , avec baryte 
sulfatée laminaire blanche ; Ilefeld. 

10. Gris de fer éclatant, cristaux réunis en faisceaux 
cylindroïdes , cannelés longitudinalement , et croiséis, sur 
baryte sulfatée laminaire blanche ; Ilefeld. 

11. Gris-jaunâtre, cristaux dans lesquels les faceé du 
sommet sont trés-petites , sur manganite fibreuse ; Ilefeld. 

1 2 . Gris-noirâtre , cristaux peu alongés , eiitrelacés , sans 
adhérence ; Uefeld. 

VARIÉTÉ, SIGNE DU CRISTAL ÉLÉMENTAIRE. 

m g h 1^ e {h^ ^ g) {1^ h ). 
r 

^xe de révolution perpendiculaire à la face e\ 
(Fig. 6, pl. LXXV.) 

i5. Gris de fer éclatant, très-gros cristaux fortement 
striés longitudinalement , engagés entre eux , àans adhé- 
rence; Ilefeld. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

14. Gris de fer éclatant; cristaux indistincts, engagés 
dans la manganite fibreuse, ayec épidote manganésifôre , 
et un peu de quarz ; S*-Marcel , Piémont. 

15. Gris de fer , petits cristaux à faces bombées , recou- 
vrant de la manganite mamelonnée ; Devonshire. 
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16. Petites masses aplaties prismatoïdes , sur manganite 
fibreuses ; La Shourde , Thuringe. 

17. Gris de fer, petites masses cylindroïdes et pris- 
matoïdes fibreuses , sur du quarz amorphe ; Devonshire. 

Annotations, 

Les cristaux de manganite présentent fréquemment ua 
défaut de sjniétrie assez remarquable. La forme primitiye 
étant un prisme droit rhombpïdal, la. modification e de- 

Trait se composer de quatre faces à chaque sommet , et ce- 
pendant , lorsqu'on l'observe sur un cristal , elle n'en oflFre 
jamais que deux à chaque extrémité. Les. sulfates de zinc y 
de magnésie y et de nickel sont les seules substances parmi 
celles qui appartiemient au même système cristallin qui 
présentent un fait semblable. 



DEUXIÈME ESPÈCE, 



PYROLUSITE. 
Carœteres défini». 



TURSEB. 

AnaJ. Oxide rouge de manganèse. 85,617. Form. chim.lil' 

Oxîgène WjSqq. 

Eau 1 ,566. 

Silice 0,553. 

Baryte o,665. 

Chaux une trace. 

100,000. 



Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans leqael 
l'incidence des faces latérales est de gS® 4o^ environ. 

Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primi- 
tiye , et aux faces de la modification A'. 

Pesanteur spécifique. 4,94. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Au chalumeau, chaufifée dans un tube, ou 
dans un petit matras , cette substance ne dégage point d'eau; 
avec le borax donne un verre transparent , couleur d'amé- 
thyste. 

Cassure, Inégale. 

Dureté. Beaucoup moindre que celle de la manganile. 
Couleur. Gris-noirâtre et noire; éclat métallique impar- 
fait. 

l'« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF. «I p h\ 

La forme primitive , dont les arêtes latérales obtuses sont 
émarginées. (Fig. 2 , pl. LXXV. ) 
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1 . Grise, petits cristaux aplatis parallèlement â laface h\ 
airec qaarz ; Elgersburg, Thuringe. 

2. Gris-bronzé, petits cristaux agglomérés; Antonio 
Pereira, Brésil. 

2™® VARIÉTÉ , SIGNE REPBÉSENTATIF. p m h\ 

La forme primitive, dont les arêtes latérales obtuses sont 
doublement émarginées, (Fig. 3, pl. LXXV. ) 

3. Grise, petits cristaux aplatis, sur psilomélane , avec un 
peu de quarz à la base ; Elgersburg. 

4. Grise, cristaux minces, ayec pyrolusite fibreuse , sur 
psilomélane; Elgersburg. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

5. Gris-noirâtre, plaque formée de cristaux aplatis; 
Ilmenau, Thuringe. 

6. jiciculaire , gris-noirâtre , aiguilles déliées et entre- 
lacées; Devonshire. 

7. Çris-noirâtre , aiguilles déliées et entrelacées, avec 
fer hydro-oxidé mamelonné ; Deyonshire. 

8. Gris-noirâtre, avec de petits cristaux de la même 
substance disséminés dans les cavités ; Devonshire. 

9. Gris-jaunâtre, petites aiguilles, sur une couche de 
fer hydro-oxidé mamelonné ; Elgersburg. 

10. Gris de fer, petites lames croisées , d'une texture 
fibreuse ; La Shourde , Thuringe. 

1 1 . Mamelonnée y gris-noirâtre , grosses stalactites cylin- 
droïdes, offrant dans la cassure une texture lamellaire, avec 
fer hydro-oxidé mamelonné ; La Shourde. 

13. Gris-noirâtre, d'un lustre velouté, mamelons for- 
més de couches concentriques , offrant dans la cassure une 
- texture fibreuse radiée, avec un peu de fer hydro-oxidé; 
Nassau-Siegen. 
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13. Mamelonnée, gris-noirâtre ^ d'un lustre velouté, re- 
couvrant du fer carbonaté rhomboïdal; Artzberg^ Franconie. 

14. Gris-noirâtre , d'un lustre velouté , sur baryte solb- 
tée laminaire ; Artzberg. 

15. Gris de fer, en trés-petits mamelons , avec psilome- 
lane ; Elgersburg , Thuringe. 

16. Gris de fer, recouvert de fer bjrdro-oxidé ; Carin- 
tbie. 

17. Gris de fer , sur fer bydro-oxidé brun ; Artzberg. 

18. Gris de fer, sur psilomelane ; La Shourde. 

19. Gris de fer, sans adhérence ; La Shourde. 

20. Gris de fer, avec épidote manganésifére ^ et quan 
amorphe ; S*-Marcel , Piémont. 

21. Gris de fer , formant des couches minces , ondulées, 
dans le fer hydro-oxidé brun terreux, avec de petits cris- 
taux i)rillans de quarz hyalin prismé ; mine Viel Abraham, 
Freyberg, Saxe. 

22. Gris-noirâtre , petits mamelons dissémines daos la 
chaux carbonatée magnésienne lamellaire ; Garinthie. 

23. Gris-noirâtre, petits^ mamelons disséminés dans la 
chaux carbonatée magnésienne lamellaire ; Carinthie. 

24. Gris-noirâtre , d*un éclat mat ; Sevonshire. 

25. INoire , ridée à la surface ; Devonshire. 

26. Noire, couche mamelonnée , recouvrant de gros ma- 
melons de fer hydro-oxidé brun; Nassau-Siegen* 

27. Noire, formée de couches concentriques; Naasau- 
Siegen. 

28. Noire, couche onduleuse, recouverte de trés-petits 
Hiamelons ; comté de Sayn. 

29. Gris-noirâtre , petits mamelons alongés y tachant les 
doigts; comté de Sayn. 

30. Irisée, gros mamelons creux, et en couches con- 
centriques , sur du fer hydro-oxidé brun, fibreux et teneoi; 
comté de Sayn. 
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5i. Mamelonnée, irisée , riche en couleurs , en stalactites 
déliées , sans adhérence ; Hongrie. 

Sa. Irisée , offrant les plus riches couleurs ; Hongrie. 

33. Gris-noirâtre , terne , sur du fer hydro--oxidé ter- 
reux ; Artzberg , Franconie . 

34. Noire, terne, sur du fer hydro-oxidé; Artzberg. 
55. Gris-brunâtre , avec fer hydro-oxidé ; Artzberg. 
36. Gris-noirâtre , tachant les doigts ; Artzberg; 

57. Gris-noirâtre , sur du fer hydro-oxidé mamelonné , 
fibreux dans la cassure ; Artzberg. 

38. Gris-noirâtre mamelonné et stalactitique ; comté de 
Sayn. 

59. Gris-noirâtre, stalactites contournées; comté de 
Sayn. 

40. Gris-noirâtre , mamelons recouvrant du fer hydro- 
oxidé jaune-brunâtre ; comté de Sayn. 

41. Noire, petites tubercules alongées, recouvertes en 
partie de manganite ; comté de Sayn. 

43. Brun-noirâtre, grands et petits mamelons formés 
de couches concentriques; Artzberg. 

43. Brun-noirâtre, cylindroïde et mamelonné, ofirant 
dans la cassure une texture radiée ; Artzberg. 

44. Noire, mamelons formés de petites lames très- 
minces; comté de Sayn. 

45. Gris-noirâtre , petits mamelons brisés , agglomérés ; 
comté de Sayn. 

46. Noire, sur du quarz; Marbella, Andalousie, Espagne. 

47. Ramuleux , brun-noirâtre ; comté de Sayn. 

48. Gris-noirâtre, petites branches entrelacées; comté 
de Sayn. 

49. Gris-noirâtre, petites stalactites, confusément entre- 
lacées, et en partie recouvertes de fer hydro-oxidé; comté 
de Sayn. 

50. Gris-noirâtre , petits rameaux recouvrant en partie 
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de gros mamelons de la même substance, sur du fer hydro- 
oxidé ; comté de Sayn. 

51. Brnn-noirâtre , petits bouquets formés de petites 
baguettes divergentes; comté de Sayn. 

52. Brun-noirâtre 9 masse offrant une cavité dont la 
paroi intérieure est mamelonnée; comté de Sayn. . 

53. Brun-noirâtre , trois stalactites alongées et croisées; 
comté de Sayn. 

54. Brmi-noirâtre, d'une texture schisteuse y avec qoarz; 
mine Abraham , Freyberg , Saxe. 

55* Brun-noirâtre 9 avec chaux carbonatée méstatique, 
enduite de cuivre carbonaté vert ; Sibérie. 

56. Scoriforme, brune et d'un éclat gris argentin ; £in- 
sensichen. 

5y* Pulvérulente^ gris-rougeâtre , petits mamelons su 
du quarz prismé ; Artzberg. 

58. Gris-rougeâtre, sur chaux carbonatée ; Artzberg. 

59. Brun-noirâtre, tachant les doigts; Artzberg. 

60. Brun-noirâtre, mamelons alohgés, creux, avec ba- 
ryte sulfatée lamellaire ; Artzberg. 

61. Brun-noirâtre, petits mamelons trés-légers ; Art^ 
berg. 

62. Brun-noirâtre, longs cylindres courbés, tachant 
les doigts ; Artzberg. 

63. Brun-noirâtre , très-léger, tachant les doigts; Arts- 
berg. 

64. Brun-noirâtre , pseudo-prismatique , cinq morceaux 
très-légers; Artzberg. 

65. Brun-noirâtre, petits mamelons, sur mauganite gra- 
nulaire, d'un lustre métallique ; -Artzberg. , 

66. Dendritique , noirâtre, dans une plaque ovale, polie, 
de feldspath blanc; Sibérie. 

67. Brun-noirâtre, sur quarz mamelonné, reposant sur 
du fer carbonaté lamellaire ; Carinthie. 
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68. Dendritiqm , gris-noiràtre , avec chaux carbouatée ; 
Devonshire. 

69. Noire , en veines minces , parallèles et croisées^ bor- 
dées de bandes jaunes et rouges ^ dans un schiste; Devon> 
shire. 

70. Âmorphe, gris-noirâtre; Johanngeorgenstadt, Saxe. 

Annotations, 

La pyrolusite est parmi les minerais de manganèse l'espèce 
la plus abondante. On peut, le plus ordinairement , la dis- 
tinguer facilement de la manganite , premièrement parce 
qu'elle ne contient pas d'eau, et aussi par son moindre 
degré de dureté et sa plus grande pesanteur spécifique. 
Cependant il est quelquefois embarrassant de décider avec 
laquelle de ces deux espèces l'échantillon qu'on examine 
doH; être placé. Cette difSculté se présente surtout avec les 
morceaux de la variété aciculaire , car il arrive souvent que 
les aiguilles ofifrent la forme et le clivage de la manganite , 
tandis que leur dureté et leur pesanteur spécifique diffl^rent 
à peine de celles de la pyrolusite. Cette circonstance tient 
à un passage graduel de la manganite à la pyrolusite. Quand 
l'altération est peu avancée, on trouve que la pesanteur 
spécifique se rapproche de celle de la manganite, elle 
augmente peu à peu avec l'altération, et quand celle-ci 
est complète , la pesanteur spécifique devient précisément 
égale à celle de la pyrolusite. 



3 



20. 



TROISIÈME ESPÈCE. 



HAUSMANNITE. 
Caractères définit. 

TURVER. 

AnaL Oxide rouge de manganèse 98,098. 

Oxigène 0,2 15. 

Eau 0,455. 

Baryte 0,111. 

Silice • . 0,337. 

99^196. 

Forme primitive. Prisme droit à bases carrées , dans le- 
quel le rapport entre un des côtés de la base et la hauteur 
est à peu près celui des nombres 3 et 5. 

Clivage. Parallèle à la base de la forme primitive ; plus 
difficile dans la direction des faces des modifications b' et a*. 

Pesanteur spécifique. 4,722. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Au chalumeau , se fond avec le borax en un 
verre transparent couleur d'améthyste. 
Cassure. Inégale. 

Dureté. Un peu plus grande que celle de la chaux phos- 
phatée. 

Couleur. Brun-noirâtre; opaque; éclat métallique im- 
parfait. 

1'" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. b\ 

Octaèdre à la base carrée. (Fig. 2. pl. LXXV.) 
1. Noire, cristaux nets, sur baryte sulfatée blanche, 



Fonn. chim. 
Mn + Mn. 
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avec un peu de manganite aciculaire; Œhrenstock, lime- 
nau , Thuringe. 

2. Gris-noirâtre, petits cristaux empilés, sur manganite 
fibreuse; La Shourde , Thuringe. 

5. Noirâtre , très petits cristaux , formant des^ couches 
parallèles ; La Shourde. 

4. Noirâtre , petits cristaux engagés entre eux , avec ba- 
ryte sulfatée blanche ; La Shourde. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, i'. 

La variété précédente y dont les sommets sont remplacés 
far les faces d'une pyramide plus obtuse. ( Fig. 3. 
pl. LXXV. ) 

5. Noir éclatant, petits cristaux qui appartiennent la 
plupart à la première variété , avec un peu de baryte 3ulfa- 
tée blanche ; Cobourg. 

Annotations. 

Cette espèce , les deux qui précèdent , et celle qui suit ne 
sont pas les seules que les anciens minéralogistes aient con- 
fondues sous le nom d'oxide de manganèse. M. Haidinger en 
a fait connaître une autre qu'il a décrite sous le nom de 
braunite, et plus récemment encore M. Phillips a nommé 
warvicite un oxide de manganèse qu'on trouve dans le War- 
Mrickshire , et qui dififère de tous les autres. 

La braunite a pour forme primitive un prisme droit à 
bases carrées , dans lequel la hauteur est à un des côtés de la 
base à peu près comme 2 est à la racine carrée de 2 ; elle se 
clive très facilement parallèlement aux faces de la modifica- 
tion i*," sa pesanteur spécifique est 4,8 18; sa composition 
chimique peut être représentée par la formule Si , en né- 
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^ligeant le9{)etites quantités d'eau et de baryte que Tanalyse 
a données. Sa dureté est plus grande que celle du feldspath ; 
sa couleur est un brun-noiràtre trèsfoncé; son éclat est 
imparfaitement métallique. Les lopfilités où cette espèce pa- | 
raît avoir été trouvée sont, Egelsburg en Thuringe , Wun- ' 
siedel en Franconie , et S*-Marcel en Piémont. 

]Lia waryicite, d après M, Phillips, contient, sur .cent par- 
ties, 63 de manganèse, 3 1,6 d*oxigéne et 5,4 d*eaa; sa pe- 
santeur spécifique est 4,283. Elle est beaucoup plus dore 
que la pyrolusite ; sa couleur est le gris de fer. Il paraît 
qu'on ne Ta pas encore trouvée cristallisée. 

On exploite à Bihain , dans le grand-duché de Luxem- 
bourg , un minerai de manganèse qui a quelque ressem- 
blance avec la warvîcite. Il est compacte; sa cassure est 
parfaitement conchoïdale ; sa couleur est le gris de fer ; il 
raie facilement la chaux phosphatée; sa pesanteur spécifiqae 
est égale i 4,i8. Il he contient pas la plus pétit^ quantité de 
baryte, et il éprouve par la calcinatîon une perte de poids â 
peu de chose près la même que la manganite. 



QUATRIÈME ESPÈCE. 
PSILOMËLANE. 
Caractère* définù. 

AnaL Oxide rouge de manganèse. 69,796 

Oxigéne 7,364. 

Barjrte i6,565. 

Silice o,!26o* 

Eau 6,2 16. 



100,000. 

Pesanteur spécifique. 4,i45. 

Caractèreê indéfinie. 

Chimiques. Au chalumeau , donne avec le borax un verre 
transparent, couleur d'améthyste. 
Cassure. Égale , conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux phosphatée , est rayée par le feld- 
spath* 

Couleur. Noir-bleuâtre, opaque* Éclat métallique. 

FORMES INDÉTEAMINABLES. 
1. Amorphe, noir, d'tine cassure écailleuse, un p€u vi- 
treuse , en petites veines dans la chaux earbonatée colorée 
par le manganèse ; La Romanèohe , prèâ^ de Màcon. 

Annotations. 

D'après M. Haidinger , le morceau qui vient d'être décrit, 
et qui est le manganèse oxidé barytifère d'Haiiy , n'appar- 
tiendrait pas à là psilomélane, mais serait un mélange 
d'une substance compacte qui ressemble beaucoup à la 
psilomélane , et d'une substance fibreuse qui parait être la 
pyrolusite. 



Form. chim. 
M+o; B. 



CINQUIÈME ESPÈCE. 



MANGANÈSE SULFURÉ. 



Caractère* définU. 



AIFWBDSOV. 



Analyse, Manganèse. 62. 

Soufre . . . 37,6. 



Form. chim. M» S«. 



99»6. 



Forme primitive. Le cube. 



Clivage. Parallèle aux faces de la forme primitive ; il y 
en a aussi quelques traces dans la direction des faces do 
dodécaèdre rhomboïdal. 

Pesanteur spécifique. 4,oi4. 



Chimiques» Soluble avec effervescence dans l'acide nitri- 
que , en répandant des vapeurs hépatiques. Au chalumeaa, 
se fond avec difficulté y et seulement sur les bords. 

Cassure. Inégale, conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux phosphatée. 

Couleur. Noirâtre ; celle de la poussière est verte ; opaque; 
sans éclat. 



1. Lamellaire, noirâtre, avec manganèse carbouaté rose 
et plomb sulfuré ; Kapnick, Transylvanie. 

2. Amorphe, noirâtre, avec fer sulfuré et manganèse 
carbonaté; Kapuick. 



Caractères indéfinis. 



FORMES INDÉTERBONABLES. 




MANGANÈSE SULFURÉ. 299 



u4nnotaiions. 

Les sulfures cristallisés que l'on trouve dans la nature 
offrent les différens systèmes cristallins admis en minéralo- 
gie , à l'exception de celui qui se rapporte au parallélipipéde 
obliquangle ; mais parmi ces substances , le cube est cepen- 
dant la forme primitive la plus commune. Tous les sulfures 
cristallisés qui se rapportent au cube sont composés d'un 
atome de métal et de deux atomes de soufre; le fer sulfuré 
cubique est le seul qui s'écatte de cette loi* 

Le manganèse sulfuré paraît être une substance très rare. 
Outre la Transylvanie^ on ne cite que deux localités de 
ce(te substance, le Mexique et le CornouailleS; et la dernière 
même est douteuse. 



SIXIÈME ESPÈCE. 



MAKGANiSE CARBONATÉ. 
CaroÂitèreê ddfinû* 

BERTBIEI. 

Anal. Oxide de man^ané^e. 5 1,00. Form. chimique. UnO. 
Acide carbonique. • • 38970. 

Oxide de fer 4,5o. 

Chaux 5yOO. 

Magnésie o,o8. 

100,00 

Forme primitive. Rhomboïde obtus de 106* 5i'. 
Clioage. Parallèle aux faces du rhomboïde primitif. D y a 
aussi quelques traces de clivage dans la direction des faces b\ 
Pesanteur spécifique . 3,592. 

Caractères indéfinie. 

Chimiques. Se dissout avec effervescence dans Tacide ni- 
trique. Au chalumeau , sa couleur devient grise , brune ou 
noire ; il décrépite fortement , et il est infusible sans addi- 
tion. 

Cassure. Inégale et conchoïdale. 

Dureté. Raie aisément la chaux carbonatée et quelquefois 
la chaux fluatée; est rayé par la chaux phosphatée. 

Couleur. Rouge de rose plus ou moins foncé} translucide; 
l'éclat est entre-perlé et vitreux. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, i'. 

Rhomhoide obtus, semblable à la variété équiaxe de la chou» 
carbonatée. 

1 , Rouge de rose , cristaux agglomérés , sur quarz amor- 
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phe ôt sine sulfuré lamellaire , ayec manganèse àulfuré ; 
Kapniëk, Transylvanie. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, rf*. 

Dodécaèdre à trianghê êcaUikêê, êêflublahh à là vàtiété mé- 
tastatique de la chaux carbanaiée, 

2. Rouge de rose foncé, cristauxà faces un peubombées, 
étroitement engagés entre eux , sur quarz hyalin prismé , 
reposant sur du manganèse carbonaté compacte, avec cuivre 
gris antimonifère et un peu de zinc sulfuré jaunè ; Rap- 
nick. 

5. Rouge de rose , cristaux réuhis ëh mamelons , avec 
quarz hyalin prismé, sur mahganèi^e carbonaté compacte ; 
Kapnick. 

FORinES INDÉTERMINABLES. 

4. Rougeâtre , petits cristaux indistincts , agglomérés , 
fo)rmant une masse mamelonnée , sur manganèse càrbonaté 
ccttnpacte , avee quelques lames de tellure natif àurd-{>lom'- 
bifère; Kapnick. 

5. Rouge de rose , petits cristaux indistincts ^ aveb baryte 
sulfatée primitive , jaune p&le ^ transparente , sur quarz carié 
blanc ; Kapnick. 

6. Rouge de rose pâle , lenticulaire , sur quarz amorphe 
et prismé ; Kapnick. 

7. Rose pâle , petits cristaux contournés, avec manganèse 
carbonaté compacte , quarz hyalin prismé et baryte sulfatée 
blanche ; Kapnick. 

8. Rouge de rose, lenticulaire , formant une coudbie ma- 
melonnée , sur manghnèst carboiiaté ci^pacte, àvee quarz 
pvîamé, et êpath perlé en petits rhomboïdes contournés; 
Kapnick. 
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9. Mamelonné, rouge de rose, et en rhomboïdes formés 
d'une agrégation régulière de petits rhomboïdes primitifs , 
avec arsenic natif et zinc sulfuré lamellaire; Kapnick, 
Transylvanie, 

10. Rouge de rose , sur manganèse carbonaté compacte , 
avec un peu de cuivre pyriteux et de petits bouquets de spath 
perlé 5 Kapnick. 

1 1 • Rouge de rose , nuancé de j aune , recouvrant en partie 
les cristaux d'un groupe de quarz prismé ; Kapnick. 

12. Rouge de rose, avec chaux carbonatée magnésienne , 
en petits rhomboïdes primitifs, et baryte sulfatée primitive, 
d'un blanc mat ; Kapnick. 

1 5 . Blanc-rosatre , avec baryte sulfatée blanche primitive, 
sur quarz amorphe ; Kapnick. 

14. Blanc-rosâtre , petits globules disséminés avec de pe- 
tits cristaux éclatans de fer sulfuré cubo-dodécaèdre et de 
bournonite , sur un groupe de petits cristaux de quarz 
prismé ; Kapnick. 

15. Blanc-grisâtre , avec zinc sulfuré lamellaire ; Kap- 
nick. 

1 6. Jaunâtre , avec arsenic natif mamelonné , tellure natif 
auro-plombifère, zinc sulfuré lamellaire et de petits cristaux 
de fer sulfuré ; Kapnick. 

17 . Rouge pâle ^ avec des veines parallèles de cuivre gris , 
et un peu de fer sulfuré ; Freyberg , Saxe. 



Annotations. 

Cette espèce est la septième parmi les carbonates, simples 
ou doubles, dont les formes cristallines se rapportent à un 
rhomboïde obtus , peu différent de celui de la chaux carbo- 
natée. Il ne sera pas inutile d'offrir ici le tableau des angles 
des rhomboïdes primitifs de ces diverses espèces. 
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Chaux carboiiatée io5® 5' 

Chaux carbonatée magnésienne • loG"" 

Magnésie carbonatée 107" 22' 

Hallite , qui probablement ne dif- 
fère pas de la breunnérite ... 107** 3o' 

Fer carbonaté 107® 

Zinc carbonaté 107* 4o' 

Manganèse carbonaté 106'* 5i' 



Mohs a décrit une autre espèce , que M. Haidiuger a pro- 
posé de nommer Ankérite, et dont la forme primitive est 
encore un rhomboïde obtus dans lequel l'incidence des faces 
est de 106° 12'. L ankérite est composée en grande partie de 
carbonate de fer, et d'un peu de carbonate de chaux \ sa pe- 
santeur spécifique est égale à 3 ; on la trouve en grande 
abondance en Styrie. 



SEPTIÈME ESPÈCE. 

MANGANÈSE PHOSPHATÉ. 
Caractereê définis. 

VAUQUBL». BiBZBUus. Forii|. chim. 

j4naL Oxide de manganèse. 42. 32,6. Ma*P + F»P." 

Acide phosphorique. 27. 32,8. 

Oxide de fer Si. 31,9. 

Phosphate de chaux. 3,2. 

100. iop,5. 

Clivage, Dans trois directions qui paraissent jierpendi- 
culaires entre elles. 

Pesanteur spécifi^que. 3,439, ^'77^- 

Caractere* indéfini*. 

Chimiques. Soluble sans effervescence et très lentement 
dans Tacide nitrique ; aisément fusible au chalumeau , et 
donnant un globule noir d'un lustre métallique et très ma- 
gnétique. 

Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. Raie légèrement le verre , facile à broyer, et fra- 
gile sous le marteau. 

Couleur. Brun-rougeâtre ; opaque, les petits fragmens 
sont translucides ; éclat résineux. 

Électricité. Résineuse par le frottement , lorsque le mor- 
ceau est isolé. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Zam«//atVé;^ brun-noirâtre; Limoges. 

2. Brun-noirâtre , d'une texture compacte ; Bavière. 
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Annotations. 

Un des trois clivages du manganèse phosphaté s'obtient 
plus facilement que les deux autres. On peut en conclure 
que la forme primitive n'est pas un cube , et qu elle doit 
être un prisme droit à bases carrées , ou un prisme droit 
rhomboïdal. 

On a récemment découvert deux nouvelles espèces mi- 
nérales qui , comme celle-ci , sont composées de phosphate 
de fer et de phosphate de manganèse. L'une d'elles a été 
décrite sous le nom de Hureaulite , et l'autre sous le nom 
de Hétérosite. La composition chimique de la première, 

..5 

d'après M. Dufréfioy, est représentée par la formule 3 M 

:s.4 *'S •::4 ««^ •!*4 

P + Fe F -|- 60 Ay , et celle de la seconde par 2F F -f- M 

.::4 

P -{- 10 Ay. L'hureaulite se trouve en très petits cristaux 
qui se rapportent à un prisme rhomboïdal oblique ; sa pe- 
santeur spécifique est de 2,270 ; sa couleur est un jaune- 
rougeâtre , un peu plus clair que la couleur de l'hyacinthe. 
L'hétérosite n'est encore connue qu'en masses lamelleuses, 
qui se clivent dans trois directions ; sa pesanteur spécifique 
est 5,524; sa couleur est un gris-verdâtre , un peu bleuâtre ; 
sa dureté est assez grande pour rayer le verre facilement. 
Ces deux substances forment de petites veinules dans les 
granités des environs de Limoges. 



HUITIÈME ESPÈCE. 



MANGANÈSE OXIDE SILICIFÈRE. 
Caractère* défini*. 

BBBziuus. Form. chim. 

Analyêe. Oxide de manganèse. 49,o4. H^s s'«. 

Silice 48,oo. 

Cliaux et magnésie. 3,34. 

100,38. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique, dans le- 
quel l'incidence des faces latérales est de 87" 5'. 

Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primi- 
tive , et aux plans diagonaux g\ h\ Ces deux derniers cliva- 
ges sont les plus faciles à obtenir. 

Pesanteur spécifique, 3,538.... 3,685. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Exposé au chalumeau, devient d'un brun- 
noirâtre , et se fond en un globule brun-rougeâtre. 
Cassure, Inégale et conchoïdale. 
Dureté. Raie le verre facilement. 

Couleur. Rouge de rose , translucide sur les bords , d'un 
lustre particulier , entre-perlé et résineux. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Compacte^ rouge de rose, avec quarz amorphe et 
prismé ; Kapnick , Transylvanie. 

2. Rouge de rose, avec manganèse sulfuré ; Devonshire. 
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3. Rouge de rose , veiné de quarz, avec un peu de man- 
ganite ; Sibérie. 

4. Grande plaque polie d'un rouge de rose foncé , avec 
des taches noires d oxide de manganèse ; Sibérie. 

5. Rouge de rose, nuancé de gris-verdâtre , avec un 
enduit d'oxide de manganèse ; Hartz. 

6. Rouge de rose , avec oxide de manganèse ; Hartz. 

Annotations. 

Les substances auxquelles on a donné les noms d'Alla- 
gite, de Rbodonite, de Photizite, et de Hornmangau, pa- 
raissent être toutes , d après les analyses de Duménil et de 
Brandes, des mélanges de carbonate et de silicate de man- 
ganèse , en diverses proportions. Elles sont toutes assez 
dures pour rayer le verre , et ont des pesanteurs spécifiques 
qui varient entre 3 et 3,8. 

La variété laminaire qui se clive parallèlement aux faces 
latérales et aux plans diagonaux d'un prisme rhomboïdal 
oblique , se trouve à Longbanshyttan , en Suède. On voit 
que Tangle de ce prisme est à peu près le même que celui 
des pyroxènes , qui sont aussi des bisilicates à bases de bi- 
oxides. 



VINGT-SIXIÈME GENRE. 



PREMIÈRE ESPÈCE. 

ANTIMOINE NATIF. 

Caractère* définis. 

Analyse, Antimoine g8. 

Argent i. 

Fer o,25. 



F orme primitive. Rhomboïde obtus de 117"* i5'. 
Clivage. Parallèle à la face a% à celles du rhomboïde pri- 
mitif^ et du rhomboïde e'. 
Pesanteur spécifique. 6,646. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Se dissout dans Tacide hydro-chloriqae, et 
la dissolution précipite en blanc qqand on ajoute de l'eau. 
Au chalumeau , il se fond aisément en émettant beaucoup 
de vapeurs blanches ^ qui se déposent autour du globule. 

Cassure. Lamellaire. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée, et est rayé par la 
chaux fluatée. 

Couleur. Blanc d'étain , éclat métallique. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1 . Laminaire ^ blanc d'étain éclatant, grosses lames croi- 
sées, avec antimoine oxidé blanc et jaune pulvérulent; 
Allemont, département de liséré. 



ANTIMOINE NATIF. Sog 

a. Blanc d'étain éclatant y petites masses laminaires, dis- 
séminées dans la chaux carbonatée laminaire blanc-rosâr- 
tre , entre deux coucLes de quarz amorphe , blanc-grisâtre ; 
Sahla y Suède. 

ANTIMOINE NATIF ARSÉNIFÈRE. 

3. Blanc-argentin éclatant, testacé, composé de petites 
lames croisées dans toutes les directions et formant une sur- 
face ondulée , avec antimoine oxidé blanc, aciculaire radié y 
antimoine sulfuré, antimoine oxidé sulfuré rouge , acicu- 
laire radié , et un peu d'antimoine oxidé jaune-verdâtre pul- 
vérulent ; AUeij^ont , département de liséré. 

4. Lamellaire, blanc detain , aveô antimoine oxidé blanc 
aciculaire et antimoine oxidé jaune terreux; Allemont. 

5. Blanc d etain , avec antimoine oxidé aciculaire , anti- 
moine oxidé sulfuré rouge aciculaire , antimoine oxidé jaune 
terreux , et quelques cristaux de quarz prismé ; Allemont. 

6. Blanc d'étain, d'une texture schisteuse ondulée , avec 
un peu de quarz amorphe; Allemont. 

y. Blanc d'étain , composé de trés-petites lames , avec 
antimoine oxidé blanc aciculaire, antimoine oxidé sulfuré 
rouge-noirâtre, et antimoine oxidé jaune-verdâtre terreux; 
Allemont. 

8. Blanc d'étain , composé de couches testacées empilées ; 
Allemont. 

9. Blanc d'étain, avec antimoine oxidé sulfuré, en ai- 
guilles courtes et déliées , et antimoine oxidé jaune terreux; 
Allemont. 

10. Compacte, gris, dans la chaux carbonatée magné- 
sienne , lamellaire , blanc-jaunâtre; Piémont. 

u4nnoia.tions. 

Il parait que l'antimoine et l'arsenic ont l'un et l'autre 
pour forme primitive un rhomboïde obtus, et que là plupart 

3 21. 



3io ANTIMOINE NATIF. 

des autres métaux qu'on a obserrés à l'état cristallisé , peu- 
vent être référés au cube. 

On avait d'abord rapproché de cette remarque , l'obser- 
vation que l'arsenic et l'antimoine forment des acides dans 
leurs combinaisons avec l'oxigéne; mais comme on sait au- 
jourd'hui que le titane, dont la forme primitive est bien 
certainement le cube , forme aussi un acide avec l'oxigéne, 
cette analogie est sans aucune importance. 

La composition de l'antimoine natif arsénifère est incon- 
nue quant aux proportions. Il existe néanmoins une assez 
grande différence entre la pesanteur spécifique de cette sub- 
stance qui est égale à 6, lo, et celle de l'antimoine natif par , 
pour faire penser que ces deux minéraux apiftirtiennent à des 
espèces séparées. 



DEUXIÈME ESPÈCE. 

ANTIMOINE SULFURÉ. 
Caractère* difinU. 

TB0M80M. 

nalyse» Antimoine. ^3,^7. Fonnule chimique. An Ss. 

Soufre. . . 26,23. 

10O9O0. 

orme primitive. Prisme rhomboïdal droit , dans lequel 
idence des faces latérales est de 90^45', et le rapport 
des côtés de la base à la hauteur , à peu prés celui des 
bres 20 et 29. 

ftVajr^. Très-facile et trés-éclatant parallèlement aux 
i h\llj a aussi quelques traces de cliyage dans la direc- 
des faces j9 ^ et g^. 
eêanteur spécifique. 4>620. 

Caractère* indéfinis, 

'himiques. Au chalumeau , sur le charbon, se fond très* 
iément. 

'assure. laégaAe. 

hireté. Raie le talc , et est rajé par la chaux carbonatée. 
'Ouleur. Gris de plomb; gris d'acier; éclat métallique. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, mg^ h\ 

^risme à six pans ^ terminé par un sommet tétraèdre. . 
(Fig. 2, pLLXXV.) 

. Gris et noir à la surface, cristaux déliés , divergens , 
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ayec de grands cristaux de baryte sulfatée primitiTe et apo- 
pbane ; Felsobanya, Hongrie. 

2. Gris-noiràtre , gros cristaux moins nets, avec arsenic 
sulfuré rouge y en petits cristaux indistincts , disséminés à 
]a base ; Kapnick, TransylTanie. 

2"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m 4* b\ 

La variété précédente, dont hê êommetê êont remplacés 
par les faeeê d*une pyramide tétraèdre obtuse. (Fig. 3 , 
pl.LXXV.) 

3. Gris d'acier, et noirâtre à la surface, cristaux déliés, 
alongés , sans adhérence ^ Gremnitz, Basse-Hongrie. 

4. Gris-noirâtre à la surface, gros cristaux très-nets, 
ayec baryte sulfatée primitive et apophané, sur quan 
haché ; Felsobanya. 

3"»« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF, m A' a*. 

La variété précédente, augmentée des faces de la 
modification a*. (Fig. 4, pl. LXXV.) 

5. Gris éclatant , et noir â la surface, très-grands cris- 
taux divergens , ayec un peu de quarz prismé; Lubillach, 
Auvergne. 

6. Gris de plomb, cristaux moins gros, dont plusieuis 
appartiennent à des variétés plus simples , avec barjrte sul- 
fatée primitive et apophane ; Felsobanya. 

4"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉS. Hl Jf* b' ¥ a* (i* b^ là.) 

La variété précédente , dans laquelle les arêtes d'intersection 
des faces b' et g" sont émarginées. (Fig. 5, pL LXXV.) 

7. Gris d'acier, cristaux alongés, divergens , sans adhé- 
rence; Felsobanya, Hongrie. 
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8. Gris-noirâtre, cristaux moins alongés^ groupés en 
forme de bouquet ; Felsobanya. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

9» Noirâtre i la surface , gros cristaux dont les sommets 
sont indistincts ; Felsobanya. 

10. NoirTelouté, gros cristaux dont les sommets sont 
arrondis, avec baryte sulfatée primitive; Felsobanya. 

11. Portion d'un trés-gros cristal cylindroïde, offrant 
quelques faces terminales et une face de clivage d'un gris 
d'acier très-éclatant ; Lubillach , Auvergne* 

12. Gris de plomb , très-longs prismes cannelés longitu- 
linalement, divergens et croisés, avec de petits cristaux de 
dnc sulfuré noir , disséminés à la surface; Lubillach. 

1 5. Cylindroïde, gris de plomb, avec quarz hyalin prismé, 
3n cristaux agglomérés en forme de stalactite , et zinc sul- 
furé ; Lubillach. 

14. Gris-noirâtre, enduit à la surface d'une croûte d'an- 
timoine oxidé blanc ; Felsobanya. 

15. Gris de plomb, avec baryte sulfatée jaunâtre époin- 
tée; Felsobanya. 

16. Gris-noirfttre , enduit d'antimoine oxidé vert-grisâtre 
terreux , avec de grands cristaux de baryte sulfatée apo- 
phane et épointée , dont plusieurs renferment des aiguilles 
l'antimoine sulfuré ; Felsobanya. 

17. Acieulaire , gris d'acier très-éclatant , avec baryte 
sul&tée blanche primitive , apophane et épointée; Felso- 
banya. 

18. Gris de plomb , longues aiguilles couchées dans une 
agrégation de petits cristaux de zinc sulfuré triforme brun- 
noirâtre ; Lubillach. 

ig. Acieulaire , gris de fer éclatant, avec de petits cris- 
taux de chaux carbonatée magnésienne en rhomboïdes pri- 
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mitifs modifiés sur les angles inférieurs; Cremnitz, Basse- 
Hongrie. 

20. Gris de fer , sur quarz amorphe ^ avec de petits cris- 
taux de quarz hyalin prismé , et chaux carbonatée magné- 
sienne primitive ; Kapnick , Transylvanie. 

21. Gris d'acier, en aiguilles serrées les unes contre les 
autres, avec baryte sulfatée laminaire , quarz prismé et ar- 
senic sulfuré rouge ; Kapnick. 

22. Gris d'acier éclatant, aiguilles longues et déKées, 
entrelacées ; Felsobanya , Haute-Hongrie. 

25. Gris de plomb et irisé, en bouquets divergens, re- 
couverts en partie de petits rhomboïdes primitifs de chaux 
carbonatée magnésienne; Kapnick. 

24. Gris de plomb et irisé, en bouquets souillés d'antimoine 
oxidé terreux , avec des cristaux nets de baryte solfiitée 
blanche épiméride ; Felsobanya. 

25. Gris, bouquets divergens dont les aiguilles sont 
souillées d'antimoine oxidé terreux ; Cremnitz. 

26. Brun&tre , recouvert de quarz ; Cremnitz. 

27. Gris de plomb , avec baryte sulfatée primitive ; Fel- 
sobanya. 

28. Gris-bronzé , dans une cavité d'un morceau d'agate 
œillée, tapissée de petits cristaux de quarz hyalin; Ober- 
stein, Palatinat. 

29. Irisé, offrant de riches nuances; sans adhérence; 
Felsobanya. 

30. Irisé , sur antimoine sulfuré granulaire ; Felsobanya. 

31. Gris de plomb , longues aiguilles, sur antimoine sul- 
furé terreux, d'un côté recouvert de petits cristaux écUitfiB 
de quarz hyalin prismé et d'antimoine sulfuré capillaire; 
Felsobanya. 

32. Irisé de riches couleurs, avec de petites étoiles for- 
mées de petites aiguilles divergentes d'un jaune de laiton ; 
Felsobanya, Hongrie. 

33. Irisé de couleurs trés-riches, aiguilles très-serrées les 
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unes contre les autres , avec baryte sulfatée primitive , et 
antimoine oxidé blanc , en mamelons parfaitement arron- 
dis ; Felsobanya. 

54. Irisé y sans adhérence ; Felsobanya. 

55. Irisé, faisceaux croisés , en partie recouverts de petits 
cristaux de quarz hyalin prismé ; Felsobanya. 

56. Irisé , aiguilles entassées , avec de très-gros cristaux 
de baryte sulfatée primitive ; Felsobanya. 

57. Irisé , masse d'aiguilles entassées et très-serrées les 
unes contre les autres; Felsobanya. 

58. Gris d'acier éclatant , aiguilles courtes , déliées et di- 
vergentes autour de divers centres ; Felsobanya. 

59. Gris d acier éclatant et noirâtre , grosses aiguilles di- 
vergentes autour de divers centres, sans adhérence, ressem- 
blant beaucoup au manganèse oxidé ; Hartz. 

40. Gris-noirâtre , petites masses formées d'aiguilles di- 
vergentes, avec baryte sulfatée primitive, et quarz cor- 
rodé ; Kapnick , Transylvanie. 

41. Gris de plomb j aiguilles entièrement recouvertes de 
très-petits cristaux de quarz , avec baryte sulfatée crétée ; 
Kapnick. 

43. Gris , aiguilles renfermées dans la baryte sulfatée 
laminaire ; Slangenburg, Sibérie. 

45. Gris-noirâtre , petits mamelons formés d'aiguilles 
divergentes, avec harmotome cruciforme, sur quarz haché ; 
Abendrôthe , Freyberg , Saxe. 

44. Gris-noirâtre , petits mamelons veloutés formés d'ai- 
guilles divergentes, avec chaux carbonatée prismatique ; sur 
quarz haché ; Abendrôthe. 

45. Capillaire, gris-noirâtre , fibres très-déliées , entas- 
sées , avec chaux carbonatée équiaxe , fer carbonaté lenticu- 
laire, antimoine sulfuré argentifère et cuprifère, et plomb 
sulfuré lamellaire ; Himmelsfurst, Freyberg. 

46. Gris-noirâtre , recouvrant un amas de cristaux de 
quarz ; Kapnick, Transylvanie. 
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47. Gris-noirâtre, avec baryte sulfatée apophaoe et 
épointée; Felsobanya, Hongrie. 

48. Gris-noiràlre et irisé , sur baryte sulfatée jHartz. 

49 . Gris-noirâtre, fibres trés-serrées, enveloppant de petits 
cristaux de quarz ; Felsobanya. 

50. Irisé, avec de petits globules d'antimoine oxidé blanc; 
Felsobanya. 

51. Irisé, fibres entassées, formant une coucbe épaisse , 
recouvrant un groupe de quarz byalin prismé; Himmels- 
fiirst. 

52. Irisé , capillaire, sur plomb sulfuré laminaire à base 
de gneiss ; Himmelsfûrst. 

55. Laminaire, gris éclatant, grandes lames très-serrées; 
Loretto, Toscane. 

54. Gris éclatant, cannelé sur les bords; Auvergne. 

55. Gris d acier éclatant, grandes lames, parallèles au 
clivage le plus facile , avec antimoine oxidé sulfuré rouge 
granuliforme j Loretto, Toscane. 

56. Gris d'acier éclatant , grandes lames dans du quarz; 
Toscane. 

57. Gris de plomb, laminaire et aciculaire, avec quars; 
Cremnitz, Basse-Hongrie. 

58. Gris de plomb éclatant, lames courbées et canne- 
lées ; Freyberg. 

59. Lamellaire y d'acier éclatant, sur gneiss; Hartz. 

60. Gris-noirâtre , avec quarz , fer sulfuré granulaire 
disséminé et cuivre gris ; Chivatto , Pérou. 

61. Gris, en lames serrées, avec plomb sulfuré et zinc 
sulfuré laminaire ; Chivatto. 

62. Gris , avec plomb sulfuré laminaire et quarz amor- 
phe vert clair; Chivatto, Pérou. 

65. Gris d'acier éclatant, et granulaire; Goltgronach, 
Franconie. 

64. Gris d'acier éclatant , lamellaire et granulaire ; 
Cremnitz, Hongrie. 
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65. Gris d'acier éclatant , lamellaire et compacte; Hartz. 

66. Massif, gris de plomb; Freyberg, Saxe. 

67. Gris , avec fer sulfuré , quarz amorphe et aiÂphibole; 
ChiTatto. 

68. Gris et irisé ; Schemnitz , Hongrie. . 

Q9. Gris et irisé; Mobendorf ^ Freyberg y Saxe. 

70. Gris de plomb ; Mobendorf. 

71. Gris de plomb , d'une texture trés-compacte , avec 
quarz amorphe ; Skalka , Hongrie. 

72. Gris-noirâtre et irisé ; Eteignac , département de la 
Charente. 

Annotations. 

Boumon a séparé le premier , de l'antimoine sulfuré , la 
substance à laquelle on a depuis donné le nom de Bourno- 
nite. Il a cru remarquer y entre autres différences , que les 
deux substances avaient des formes primitives incompati- 
bles. Haûy , sans employer le goniomètre à réflexion y et 
sans pouvoir par conséquent mesurer les angles avec une 
grande précision y ayant reconnu , de son côté y que les deux 
espèces appartenaient au même système cristallin , a cru de- 
voir placer la bournonite dans un appendice y à la suite de 
l'antimoine sulfuré. De nouvelles observations ont confirmé 
la justesse de l'observation d'Haiiy , quant à la similitude des 
systèmes cristallins; mais cette ressemblance ne suffit pas 
pour établir l'identité d'espèce, surtout quand on ne peut pas 
s'assurer, par des mesures exactes, si les angles des formes 
primitives sont parfaitement égaux. Dans le cas actuel, le cli- 
vage , si remarquable dans l'antimoine sulfuré , si différent 
de celui de la bournonite, et la différence des pesanteurs 
spécifiques des deux substances, devaient incontestable- 
ment décider la question en faveur de l'opinion de Bournon, 
sans avoir même égard aux considérations cristallographi- 
ques et chimiques. 
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M. H. Rose a analysé une substance d'un gris-bleiiitre 
à Textérieur, en petites fibres capillaires agglomérées, 
trouyée à Wolfsberg , dans le Hartz , et qu'on avait rangée 
parmi les variétés d'antimoine sulfuré capillaire. Il y a trouvé 
19,73 de soufre, 5i,o4 d'antimoine, et 46,87 plpmb, 
avec une petite quantité de fer et de zinc. Cette analyse in- 
diquerait une nouvelle espèce distincte et de l'antimoine 
sulfuré, et de lazinkenite, et à laquelle pourraient bien ap- 
partenir plusieurs des échantillons que l'on considère 
conune des variétés capillaires d'antimoine sulfuré. 



TROISIÈME ESPÈCE. 
JAMESONITE. 
Caraeiireê définis. 

H. BOSB. 

jinafyêe. Antimoine. • . 34,go 
Plomb. .... 38,71 
Fer. . • . . . 2,65 
Soufre 22,55 

98,79 

Forme primitive. Prisme droit rhomboïdal , dans lequel 
l'incidence des faces latérales est de 101^ 20'. 

Clivage. Trés-aisé à obtjenir dans une direction parallèle 
à la base de la forme primitive ; moins facile parallèlement 
aux faces latérales. 

Pesanteur spécifique . 5,564. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Au chalumeau , sur le charbon , se fond faci- 
lement , et donne finalement un grain de plomb. 

Cassure. Les fibres sont ordinairemient trop déliées pour 
que la cassure ofTre rien de distinct. 

Dureté. Baie la chaux sulfatée et est rayée par la chaux 
carbonatée. 

Couleur. Gris d'acier , gris de plomb ; éclat métallique. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Fibro-laminaire , gris d acier éclatant, avec quarz: 
Huel lee , près de Calston , Comouailles. 



Formule chimique. 
3 $• + 4 An 8». 
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a. Gris-noirâtre, masse fibro-laminaire, pliée; Uuel lee, 
Cornouailles. 

3. D'un gris bronzé ; Huel lee. 

4. Gris-noirâtre ; Huel lee. 

Annotations. 

Les minéraux qui viennent d'être décrits sous le nom de 
Jamesonite ont été réunis pendant long-temps à l'antimoine 
sulfuré. C'est Mohs qui, le premier, a reconnu les dififéren- 
ces essentielles qui les distinguent de cette dernière sub- 
stance , et la nécessité de les en séparer. La justesse de cette 
séparation a été confirmée par l'analyse de M. Henri Rose. 
Depuis on a encore établi deux nouvelles espèces qui of- 
frent aussi une assez grande ressemblance avec l'antimoine 
sulfuré. 

La première a été désignée sous le nom de Zinkenite ) 
c'est encore une combinaison de sulfure d'antimoine et de 
sulfure de plomb comme la jamesonite, mais en proportions 
différentes. 

La composition de la zinkenite est représentée par la 
formule 'Pb S' -|- 2 Aw S' ; sa forme primitive parait être un 
prisme bexaèdre régulier ; sa pesanteur spécifique est égale 
à 5,3 10. Son apparence est précisément la même que celle 
de certaines variétés d'antimoine sulfuré aciculaire ou cy- 
lindroïde. On la trouve à Wolfsberg , près de Stolberg , au 
Hartz. 

La seconde espèce a été nommée Berthierite. Elle se 
trouve à Chazelles en Auvergne ; elle ressemble beaucoup 
Â l'antimoine sulfuré, et se rencontre en longs prismes qui 
offrent un clivage facile dans une seule direction. Sa for- 
mule chimique est 4 A« S*^ -|- 3 Pi S'. 



QUATRIÈME ESPÈCE. 

ANTIMOINE SULFURÉ NICKELIFÈRE. 
Caractères définis, 

STROMETBR. 

jinafysê. Antimoine 43 

Nickel 36 

Soufre ^7>7* 

Fer et manganèse. . 1,89 ' . 

98,60 

Forme primitive. Le cnbe. 

Clivage. Facile , parallèlement aux faces de la forme 
primitive. 

Pesanteur spécifique. 6,45i. 

Caractères indéfinis. 

Chitnigues. Exposé au chalumeau , sur le charbon, il se 
volatilise en partie , il donne ensuite un globule métallique 
qui colore le borax en bleu. 

Cassure. Lamellaire. 

Dureté. Raie la chaux phosphatée et est rayé iwur le 
feldspath. 

Couleur. Gris d acier ; éclat métallique. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Laminaire y blanc d'argent, lames serrées les unes 
contre les autres , avec plomb sulfuré laminaire , fer carbo- 
naté brun très- clair, et zinc sulfuré laminaire brun-noi- 
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râtre; mine prés de Treusbourg, comté de Sayn-Alten- 
kirchen , pays de Nassau. 

a. Gris-blanchâtre amorphe ; même localité. 

u4nnoiations. 

Cette espèce n'est pas moins bien caractérisée par son 
clivage , sa pesanteur spécifique et sa dureté , que par sa 
composition chimique. Elle se distingue nettement des 
con^inaisons du sulfure d'antimoine avec les sulfures 
d'argent , de plomb, de fer et de cuivre dont nous avons 
déjà parlé. Ces diverses combinaisons sont des sulfo-sels 
dans lesquels le sulfure d'antimoine parait jouer le râle 
d'acide. 



CINQUIÈME ESPÈCE. 



ANTIMOINE OXIDÉ. 
Caraotereê définis. 

BsnzéLius^ 

Analyse. Antimoine. . . 15^68 Formule ohimique: An. 

Oxigène. . . . 84,33 



10O9OO 

Forme primitive. Prisme droit rhomboîdal dans lequel 
Tincidence des faces latérales est de i56** 58'. 

Clivage. Facile parallèlement aux faces latérales de la 
forme primitive , et à celles de la modification g^. 

Pesanteur spécifique. 5,566. 

Caractères indéfinis, 

Chiméques. Se fond aisément à la flamme d'une bougie. 
Âu chalumeau , sur le charbon , se volatilise en la;issant une 
poudre blanchâtre sur le charbon. 

Cassure. La facilité avec laquelle cette substance se clive 
empêche de pouvoir la fracturer. 

Dureté. Raie la chaux sulfatée , et est rayée par la chaux 
carbonatée. 

Couleur. Blanc , blanc-grisâtre , brunâtre ; translucide ; 
éclat adamantin. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Laminaire , blanc -nacré , éclatant, en lames minces , 
avec baryte sulfatée sous-sextuple , quarz hyalin prismé , et 
quelques petits cristaux indistincts de zinc sulfuré brun , 
sur plomb sulfuré ; Przibram , Bohême. 
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3. Laminaire, blanc-nacré , lames minces, alongées, 
engagées entre elles , disséminées sur quarz prismé , avec 
plomb sulfuré lamellaire et de petits cristaux de zinc sulfuré 
rougeâtre; Przibram, Bohême. 

3. Blanc-nacré, lames minces, confusément engagées 
entre elles , avec quarz hyalin prismé , fer carbonate et 
plomb sulfuré ; Przibram. 

4. Blanc -nacré, lames épaisses, croisées, serrées les 
unes contre les autres , sur plomb sulfuré , avec' un peu de 
zinc sulfuré ; Przibram. 

5. Aciculaire , blanc-grisâtre nacré , aiguilles divergen- 
tes, avec de petits cristaux d'antimoine sulfuré, sur quarz 
mélangé d'antimoine sulfuré ; Malaczka , Hongrie. 

6. Blanc-grisâtre nacré , aiguilles divergentes , avec an- 
timoine oxidé sulfuré rouge mordoré , aciculaire divergent; 
Malaczka. 

7. Blanc-grisâtre nacré , longues aiguilles couchées sur la 
même gangue; Malaczka. 

8. Terreux , jaune , recouvrant Tantimoine sulfuré bacil- 
laire et aciculaire ; Nertschinsky , Sibérie. 

g. Jaune , formant une couche , sur l'antimoine sulfuré 
fibro-laminaire et compacte ; Nertschinsky. 

10. Jaune foncé, recouvrant l'antimoine sulfuré acicu- 
laire et compacte ; Espagne. 

11. Jaune, sur antimoine sulfuré compacte; Malaczka* 

Annotations. 

Les cristaux de cette substance sont extrêmement rares, 
et c'est pour cette raison que jusqu'à présent on n'a pas 
encore déterminé le rapport entre un des côtés de la base et 
la hauteur. 

Berzélius considère la variété terreuse comme de Tacide 
antimonieux aqueux. Seule , cette substance n'est pas ré- 
ductible sur le charbon , mais donne un léger sublimé d'an- 
timoine. 
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SIXIÈME ESPÈCE. 

ANTIMOINE OXIDÉ SULFURÉ. 
Caractères définis. 

H. RosB. Form. Chim. 

Anal. Sulfure d'antimoine. . . . 69,86. An-t-aAnS'. 
Oxide d antimoine • . . . 5o,i4. 

100,00. 

Forme primitivè. Prisme rhomboïdal obliqife. 
Clivage. Parallèle aux faces des modifications g* et h*, et 
quelquefois aux faces latérales de la forme primitive. 
Pesanteur spécifique. 4,5. . • 4,6. 

Caractères indéfinis. 

m 

Chimiques. Se fond aisément à Taide du chalumeau^ et se 
volatilise entièrement. 
Cassure:, Peu distincte. 

Dureté. La même que celle de la chaux sulfatée. 
Couleur. Rouge -brun; translucide; éclat métallique, 
adamantin. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Adculaire , rouge-mordoré , aiguilles courtes éclatan- 
tesy avec antimoine oxidé aciculaire , divergent , et un peu 
d'antimoine sulfuré en aiguilles très courtes ; Malaczka , 
Hongrie. 

3. Rouge -mordoré , petites houpes formées d'aiguilles 
divergentes y courbées, avec antimoine sulfuré aciculaire, 
et quarz prismé , sur quarz amorphe ; Brâunsdorf , Saxe. 

5. Rouge-mordoré, petites houpes formées d'aiguilles 

5 22. 
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très déliées , ayec antimoine sulfuré acicalaire , antimoine 
oxidé en petites lames rectangolaires , et qnarz prismé, sur 
quarz; Brânnsdorf. 

4. Rouge-mordoré , longues aiguilles divergentes aatoor 
d*un centre commun , sur antimoine sulfuré gris-noirâtre; 
Malaczka. 

5. Rouge-mordoré, aiguilles courtes et déliées, divergen- 
tes autour de plusieurs centres, sur antimoine sulforé gris- 
noirâtre ; Malaczka. 

6. Rouge-inordoré , aiguilles très courtes dont quelques- 
unes paraissent avoir la forme de petits prismes péri-octaè- 
dres , terminés par des pyramides tétraèdres ; Malaczka. 

Antimoine oxidé êulfuré, terreur (mine d'Amadou). 

1. Pulvérulent, rouge - brunâtre en petites paiUettes, 
avec chaux carbonatée , sur de gros mamelons formés de 
cristaux de quarz prismé ; Carolina , Hartz. 

2* Terrewo , rouge-brunâtre , sur du quarz prismé , avec 
de petits cristaux de chaux carbonatée équiaxe ; Carolina. 

3. Rouge-brunâtre, avec quarz prismé; Carolina. 

4. Rouge-brunâtre, formant une petite couche sur du 
plomb sulfuré amorphe , avec de petits bouquets de quan 
prismé; Carolina. 

5. Brun-foncé, petites masses détachées, pulvérulentes, 
remplissant un carton ; Carolina. 

j^nnoicAvom. 

Cette substance parait devoir son origine, dans un grand 
nombre de cas, à une altération de Tantimoine sulfuré , dont 
elle est toujours accompagnée. Sa composition qui offre une 
combinaison d'un oxide et d'un sulfure d'un même métal, 
offre un grand intérêt. 



vingt-septième-genre! 

URANE. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

URANE OXIDULÉ. 
Caractères définis. 

U.APBOTH. PFAFP. 

jdnal. Protoiide d'urane. • 86,5. 84,53. Form. Chim. U 

Oxide de fer ... . 2,5. 8,24. 

Sulfure de plomb. . 6. 4, 20. 

Silice 5. 2,02. 

Oxidede cobalt. . . o. i,42. 

joo,o 99,4o. 

Pesanteur spécifique. 6,468. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Iiifusible au chalumeau , mais colorant en 
yert la flamme extérieure ; avec le borax , il se transforme 
par la fusion en un verre jaune sombre qui deviént vert 
sale au feu de réduction. 

Cassure. Inégale , conchoïdale. 

Dureté., Raie la cbaux phosphatée , et est rayé par le feld* 
spath. 

Couleur. Brun-noirâtre; opaque; lustre métallique im-' 
parfait. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 
1 . Massif, noir, avec uranite en petites lames carrées , et 
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urane oxide hydraté terreux, jaune; Joachimsthal , Bo- 
hême. 

3. Noir, recouvert, en partie d'urane oxidé hydraté jaune, 
terreux; Joachimsthal. 

3. Noir, d'un lustre résineux, sans adhérence; Joachim- 
sthal. 

4. Noir, d'un éclat résineux, avec cobalt arséniaté, et fer 
sulfuré; Joachimsthal. 

Annotations' 

M. Arfwedson a aussi analysé la variété de Joachimsthal, 
et y a trouyé-, outre les substances citées ci^desdiiSy des oxides 
de cuivre , de zinc et d arsenic. 

La substance jaune terreuse qui se trouve quelquefois â la 
surface de lurane oxidulé n'a pas été analysée rigoureuse- 
ment. Au chalumeau , cette substance donne de l'eau dans le 
matras, et prend une couleur rouge qu'elle conserve tant 
qu'elle est chaude; elle verdit , sans se fondre, au feu de ré- 
duction , et offre d'ailleurs toutes les réactions de Toxide d'u- 
rane pur. 
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DEUXIÈME ESPÈCE. 

URANITE. 

Caractères définis. 

R. Philips. Bbbzblivs. Formule chîmiqut. 

..3;.: a 

^f»a/. Oxide d'urane. ... 60. 6o,25.CttP + 4UP+48A^. 
Acide phosphorique. 16. i5,56. 
Oxide de cuivre. . . 9. 8,44. 

Silice. o,5o 0,70. 

Eau. i4,5o i5,o5. 

. iLOO,oo 100,00 

Du CornoaaiUes. 

^orme primitive, Pri&me droit à J^ases carrées , dans le- 
quel le rapport entre un des côtés de la .base et la .hauteur 
est à peu prés celui des nombres 4 et 5. 

Clivage. Très facile dans une direction parallèle à la base 
de la forme primitive; il y a aussi quelques traces de cli- 
vage parallèlement aux faces latérales de la forme primi- 
tive. 

Pesanteur spécifijne. 5,55. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques^ Soluble sans, effervescence dans l-acide nitri- 
que auquel il communique une couleur dun jaune citron. 
Au chalumeau, devient jaune et /perd sa transparence sur 
le charbon, se gonfle et sC' fond en un globule ncMr. 

Cassure. Feuilletée. 

Dureté.^ Raie la chaux sulfatée , et e^t rayée , pac )a chaux 
carbonatée. 

Couleur. Vert d'émeraude et vert d'herbe ; éclat perlé i^wr 



• 



33o 



URAIÎITE. 



^face de clivage parallèle à la base de la forme primitiye , 
t éclat adamantin sur les autres faces* 

X'* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p Ifl. 

Priêtne droit à b(ues carrées. ( Fig i, pl. LXXV.) 

1. Vert clair et jaune verdâtre , cristaux très aplatis, 
sur du quarz amorphe; Johanngeorgenstadt; Saxe. 

2«« VARIÉTÉ , SIGNE REPItÉSENTATIF p H* 

La variété précédente dont les bords des bases sont émargi- 
nés, et les faces latérales oblitérées. ( Fig 3 , pL LXXV. ) 

!i. Vert clair , cristaux nets , placés dans les cavités d'un 
morceau de quarz amorphe et prismé ; Johanngeorgenstadt. 

5ine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF /I A". 

La variété précédente dans laquelle les faces de la modifica- 
tion bi sont remplacées par celles de la modification b*« 
(Fig>5,pl.LXXV. ) 

3. Vert clair, translucide , cristaux très aplatis, placés 
dans les cavités d'un quarz amorphe et prismé ; Gunnislake, 
Coraouailles. 

4. -Vert d'émeraude, très grands cristaux, très aplatis, 
et empilés de manière à formel des masses laminaires; 
Gunnislake. 

5. Vert d'émeraude , grand cristaux très aplatis, avec 
de petits grains de quarz adhérant au morceau ; Gunnis- 
lake.» 
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VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p b\ 

La variété précédente dam laquelle les faces de la modifica- 
tion b' sont remplacées par celles de la modification b\ 
(Fig.4,pl.LXXV.) 

6* Vert d'émeraude , cristaux aplatis y disposés en esca- 
liers , avec un peu d'oiide de fer d'un rouge vif ; Gunnislake. 

7. Vert d'émeraude, ayee quarz corrodé, ferrugineux; 
Gunnislake. 

5me VARIÉTÉ , SIGNE REPRESENTATIF p if. 

La variété précédente, dans laquelle les fiices de la modifica- 
tion b' sont remplacées par celles de la modification bi. 
(Fig.5,pl. LXXV.) 

8* Yert d emeraude, opaque et translucide, cristaux nets, 
sur du quarz ; mine Wheal Buller , Cornouailles. 

6"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF pml^. 

La variété précédente , au^gmentée des faces latérales de la 
forme primitive. (Fig. 6, pl. LXXV. ) 

9. Vert d'émeraude, cristaux nets, avec urane oxidulé 
massif, et un peud'urane sulfaté pulvérulent j Joachimsthal, 
Bohême. 

yme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF /I A5 aj. 

La 5^^ variété augmentée des faces de la modification a i. 
(Fig. 7, pl. LXXV.) 

10. Jaune de soufre, petits cristaux disséminés sui^du 
quarz compacte ; S* Yriex , Limoges. 
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11. Vert d'herbe et vert jaunâtre , cristaux aplatis sur 
quarz amorphe; Gonnislake^ Cornouaîlles. 

12. Vert d'herbe, petits cristaux très nets , tapissant les 
cavités d'un quarz caverneux y avec quelques grains de chaux 
fluatée et de petits cristaux de fer sulfuré cubique ; Gun- 
nislake. 

S"*» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p H H- 

La deuxième variété augmentée des facee de "la madifi/ea-- 
tfon b|. (Fig. 8, pl. LXXVI.) 

1 3. Vert d'émeraude, petits cristaux , sur quarz amorphe ; 
Gunnislake. 

gme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p ^' ^5 iâ. 

La variété précédente augmentée dee faces de la modifiea^ 
tiong\ (Fig.9,pl. LXXVI.) 

14. Vert d'éméraude, petits cristaux nets, sur quarz; 
Gunnislake. 

IQine VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF /I A| af. 

La septième variété augmentée des faces de la modification%\ 
(Fig. 10, pl. LXXVI.) 

15. Vert d'émeraude, petits cristaux transparens, très 
nets , sur quarz amorphe et prisme , avec de petits grains 
de chaux fluatée; Gunnislake. 

Ijme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF /im ^* i|. 

La neuvième variété augmentée des faces latérales primitives. 
(Fig. 11, pL LXXVI.) 

16. Vert d'émeraude , petits cristaux nets , sur quarz; 
Gunnislake. 
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FORMES INDÉTERMINABLES. 

1 7. Lamelliforme , vert-clair, lames disposées en formé 
d^éventail, avec manganite, sur quarz amorphe ; Gunnis- 
lake. 

18. Jatme-verdâtre , petites masses composées de lames 
carrées , entassées St. Symphorien , prés d'Autun , France. 

19. Jaune et jaune-verdâtre, lames carrées , disposées en 
éventail , St. Symphorien* 

30. Jaune et jaune-verdâtre , petites masses composées 
de lames carrées , disposées en éventail ; St. Symphorien. 

21. Jaune et jaune-terdâtre , lameâ carrées sur quarz 
amorphe et prismé ^ Sibérie. 

22. Vert-jaunâtre, lames carrées sur fer hydraté mar 
melonné et fibreux", avec de petits bouquets de quarz hyalin 
et prismé ; Johanngeorgenstadt , Saxe. 

23. Jaune-verdâtre , lames entassées sur un groupe de 
quarz prismé , enfumé ; Johanngeorgenstadt. 

24. Vert d'émeraude et vert clair, grandes et petites 
lames , sur quarz amorphe ; Johanngeorgenstadt. 

25. Jaune-verdâtre, très petites lames disséminées sur 
chaux fluatée lamellaire ; Welsendorf , Bavière. 

26. Vert-jaunâtre, petites lames disséminées sur cleave- 
landite blanche , laminaire ; Bodenmais , Bavière. 

27. Jaune-verdâtre , sur quarz ferruginé; Gunnislake , 
Cornouailles. 

28. Terreuse y jaune-verdâtre ; St. Yriex, Limoges, France. 

Annotations. 

D après les analyses de Berzélius et de Laugier , il parait 
que le minéral de St. Symphorien , près d'Autun , qui a été 
considéré jusqu'à présent comme appartenant à la même 
espèce que celui du Cornouailles, doit en être séparé. 
Berzélius a trouvé qu'il était composé sur cent parties 
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de 5g, 37 d'oiide d urane, i4,65 d*acide phosphorique ^ 5,66 
de chaux , 2,85 de silice et d'oxide de fer, 0^19 de magnésie 
et d'oxide de manganèse , i)5i de baryte , et lé^go d'eau. 
Ainsi il diffère principalement de celui du Cornouailles en 
ce qu'il ne contient pas d'oxide de cuivre , et qu'il contient 
presque 6 pour cent de chaux. Berzélius représente sa com- 

.. 8 :.: a :.: 

position par la formule Ca P -j- ^ Û P -|- ^8 Aq. Quant aux 
cristaux de cette localité , ils se dérivent comme ceux du 
Cornouailles d'un prisme droit à bases carrées, et se cli- 
vent aussi très facilement ])ara]lè]ement à la base de la 
forme primitive ; leur pesanteur spécifique est 3,i i5. 

M. Beudant réunit sous le nom d'uranite les variétés de 
St. Symphorien , de St. Yriex , et de Bavière , et toutes les 
autres sous le nom de Chalkolitbe. 



TROISIÈME ESPÈCE. 

URANE SULFATÉ. 

Caractères définis. 

Analyse. Cette substance parait être un sulfate de per- 
>xide hydraté. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Donne de Teau par la calcination. Attaquée 
par les acides , elle donne une solution qui précipite en 
rouge brun par Thydrocianate ferruginé de potasse. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

- 1. Terreuse , jaune terne , sur urane oxidulé massif, 
Joachimstahl, Bohême. 

Jaune terne , sur urane oxidulé massif, avec de pe- 
tites lames d'uranite d'un beau yert d'émeraude ; Joachim- 
stahl. 

Annotions. 

Il parait que cette substance, si imparfaitement connue ^ 
est quelquefois accompagnée de petites aiguilles cristallines 
vertes, qui contiennent du cuivre, et qui d ailleurs donnent 
les mêmes réactions que Turane sulfaté. 



VINGT-HUITIÈME GENRE. 



MOLYBDÈNE. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

MOLYBDÈNE SULFURÉ. 
Caractères définis. 

BucaofA. BtAiioKf . Fomok ekiaifK' 

Analysé. Molybdène. . 60. . . . 59,6 1I# S 
Soufre. . . . 4o. . . . 40^4 

lOU lOO. 

Forme prinUlive. Prisme hexaèdre régulier. 
Clivage. Parallèlement à la base de la forme primtUte. 
PesanUfur spécifique. 4,591 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Au chalumeau ^ seul sur le charbon, il dé- 
gage une odeur d'acide sulfureux, fume et laisse un dépôt 
pulvérulent sur la surface du support , surtout au commen- 
cement ; il est. extrêmement difficile & l^rûler. 

Cassure» Indistincte* 

Dureté. Raie le talc et est rayé par la chaux carbonalée. 

Couleur. Gris de plomb ; éclat métallique. Tache le pa- 
pier en gris métallique , et laisse des traits yerdàtres sur la 
porcelaine. 

Formes indéterminables. 
j . Laminaire, gris de plomb éclatant, en lames hexago- 
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lales dans le quarz , avec mica lamellaire jaunâtre ; Cald- 
beckfels , Cumberland. 

3. Gris de plomb éclatant^ dans le quarz amorphe; Go- 
thard. 

3. Gris de plomb éclatant , en lames arrondies divergen- 
tes; Odontscholon, Sibérie. 

4. Gris de plomb éclatant , petites masses lamellaires , 
avec quarz , feldspath , mica et cuivre pjnriteux ; Numme- 
thaï, Norwége. 

5. Gris de plomb éclatant , petites masses lamelliformes 
dans le feldspath rouge de chair , avec quarz amorphe ; Gor- 
kum^Suède* 

6» Gris de plomb éclatant, petites masses lamellaires 
dans le quarz amorphe , avec quelques cristaux de schéelin 
ferruginé ; Altenberg, Saxe. 

7. Gris de plomb éclatant , avec schéelin ferruginé ; Al- 
tenberg. 

8. Gris de plomb éclatant , avec acide molybdique jaune 
de cire , enlames translucides , sur quarz amorphe. Odont- 
scbolon, Sibérie. 

g. Gris de plomb éclatant, dans le quarz amorphe avec 
mica lamellaire et acide molybdique jaune ; Caldbeckfels , 
Cumberland. 

10. Gris de plomb éclatant , dans le quarz amorphe , avec 
acide molybdique; Odontscholon , Sibérie. 

Annotations. 

La substance jaune , ordinairement terreuse , qui accom- 
pagne fréquemment le molybdène sulfuré, est considérée par 
Berzélins comme étant de Tacide molybdique presque pur. 
Au chalumeau , sur le charbon , elle se comporte comme 
Tacide molybdique, mais traitée par la soude, elle passe dans 
le charbon^ et laisse un résidu d'oxidule de fer à la surface 
du support. On la trouve dans presque toutes les localités 
où le molybdène sulfuré se rencontre. 
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TITANE. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 
TITANE OXIDÉ. 
Caractkre définis. 

Formule chimique. 

Analyse. Titane. . . . 66,o5 T 
Oxîgéne. . . 35,95 

100,00 

Forme primitive. Prisme droit à bases carrées , dans le^ 
quel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à 
peu prés celui des nombres looo et 642. 

Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primi- 
tive. 

Pesanteur spécifique. 4,4. . . . 4,349 la variété d'Ohia- 
pian. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Seul , est infusible au chalumeau , avec le bo- 
rax, il se dissout en formant beaucoup de bulles, et produit 
un verre jaunâtre qui prend la couleur d'amétbiste quand 
on le réduit davantage. 

Cassure. Raboteuse, transversalement à l'axe des cris- 
taux. 

Dureté. Raie le verre et quelquefois le quarz. Une partie 
des cristaux étincelle sous le choc du briquet, tandis que 
d'autres se réduisent facilement en fragmens. 
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Couleur. Diverses nuances de rouge-brunàtre; transpa- 
rent , translucide et opaque. 

VARIÉTÉ 9 SIGNE REPRÉSENTATIF jf* £*. 

Prisme à huit pane terminé par une pyramide tétraèdre, 
(Fig. 2, pl.LXXVl.) 

1. Brun-noirâtre y opaque, cristal net, si\r du quarz 
amorphe; Lilliane , vallée d'Aoste, Piémont. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF ^* g* b's 

La variété précédente , augmentée des facee de la modifica- 
tion g\ (Fig. 3, pl. LXXVI.) 

3 • Rouge-brunâtre , opaque y cristal isolé offrant les deux 
sommets ; Horcajuelo , Espagne. 

5ine VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF mq' g* a' b\ 

La variété précédente augmentée dee facee primitives laté- 
rales, et émarginée à Tendrait des arêtes obliques des py- 
ramides. (Fig. 4, pl. LXXVI.) 

3*. Brun , opaque , cristaux alongés dans la direction de 
Taxe , dans le talc; vallée d*Aoste. 

4. Brun , opaque , cristal isolé ; vallée d'Aoste. 

4""* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF mg* i*. 

La première variété augmentée des faces latérales m. 
(Fig. 5, pl. LXXVI.) 

5. Rouge de rubis, translucide, cristaux nets, sur du 
quarz hyalin avec talc étoilé ; Minas Geraes , BrésiL 
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5*°* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF, mg^ V a* 

La cinquième variété énmrginée à Fendrait des arête» fin" 
tersection des faces a' et b' (Fig. 6. pl. LXXVII.) 

6. Ronge foncé, éclatant, cristaux alongés dans la di- 
rection de Taxe, sur du fer oHgiste ; Caravati , Pays des Gri- 
sons. 

gme VARIÉTÉ , SIGNE RISPRÉSENTATIP mg* i* a' Og (jf' 

La variété précédente augmentée des faces g% et émargkUe * 
à tendrait des arêtes cTintersectian des faces a* et g* 
(Fig. 7, pl.LXXVn.) 

7. Rouge-noirâtre, opaque, éclatant, cristal isolé, alongé 
uans la direction de Taxe ; S*. Gothard. 

7"»« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRIST. ÉLÉM. g'g*a\ 

Axe de réoalutian perpendiculaire à Fune des faces de la 
madificatian V (Fig. 8, pl. LXXVH.) 

8. Rouge-brunâtre , opaque, gros cristal maclé , sur da 
quarz ; S*. Gothard. 

9. Rouge-brunâtre , opaque , cristal isolé maclé ; Hor- 
cajuelo , Espagne. 

10. Rouge-brunâtre, opaque, gros cristaux maclés, sur 
du quarz ; Horcajuelo. 

1 1 . Très gros cristaux maclés , d'un lustre éclatant dans 
la cassure , avec quarz jaunâtre \ Horcajuelo. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

12. Rouge-brunâtre , gros cristal isolé, irrégulier; yallée 
d'Aoste , Piémont. 

13. Rouge-brunâtre , opaque , gros cristal isolé, arrondi 
sur les arêtes j Horcajuelo. 
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x4. Fragment d'un cristal isolé ^ maclé, offrant une face 
de clÎTage très éclatante ; Horcajuelo. 

1 5. Cylindroïde ^ rouge ^ opaque , sur du quarz amorphe ; 
S*.-Gothard. 

16. Rouge y opaque y sur du schiste micacé; vallée 
d'Âoste. 

17. Rouge, opaque, sur du quarz blanc ^ opaque; Hor- 
cajuelo. 

i8« Rouge, opaque, gros cristal courbé, avec quarz; 
Tallée d'Aost. 

19. Rouge, opaque, sur du quarz blanc, opaque; vallée 
d'Aoste. 

20. Gros cristal isolé , à cassure luisante et d'un rouge 
foncé , avec un peu de quarz ; Horcajuelo. 

ai. Rouge foncé, très gros cristal sur du quarz blanc, 
opaque ; vallée d'Aoste. 

22* Rouge éclatant, opaque, avec un peu de talc et de 
quarz; St.-Gothard. 

23 . Rouge foncé , gros cristal cannelé , sur du quarz, avec 
talc ; St.-Gothard. 

24. Rouge brunâtre, avec talc argentin; St.-Gothard. 

25. Rouge éclatant , cristal creux , avec perikline et talc; 
St.-Gothard. 

26. Trois cristaux isolés avec un peu de talc disséminé à 
la surface ; St.-Gothard. 

27. Noirâtre, dans du quarz gras, avec un peu de talc ; 
St.-Gothard. 

28. Rouge éclatant, opaque, sur du quarz, à base de talc; 
St. Gothard. 

2g. Aciculaire , rouge foncé, sur du quarz ; Crianlarich, 
Pertshire , Écosse. 

3o. Rouge foncé , translucide , avec fer oligiste titani- 
fère ; Ekatherinebourg , Sibérie. 

Si. Rouge éclatant, translucide , avec fer oligiste titani- 
fère ; Ekatherinebourg. 

3 23. 
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Ss* j4ciemla4r»réUeuU, aigailiesàéliéesj d'iinrODge très 
éclatant j qni se croisent soas le même angle que les axes des 
denz cristaux dans la variété madée, snr sdiieferspath; 
St.-Gothard. 

33. Ronge terne , sur du quarz opaque ; St.-Goth9rd. 

34. Capillaire , rouge , sur chaux carbonatée laminaire , 
ayec fer oligiste ; Moutiers , Sayoie. 

TITANE OXIDÉ CHROMIFËBE. 

35. Laminaire^ noirâtre , sans adhérence ; Suéde. 

36. Atnorphê, avec talc; Suéde. 

37. Noirâtre, avec tourmalines cylindroïdes, noires, et 
talc; Suède. 

38. Noirâtre, avec talc; Suéde* 

TITANE OXIDÉ FERRIFËRE. 

39. Amorphe, noirâtre, sur du quars, arec amphibole 
noire et talc ; Igelsberg , Gastein , '|Tyrol. 

40. Noirâtre, morceau roulé; forêt de Spessart, Fran- 
conie ( gallizinite )• 

41. Granuliforme noir; Ceylan. 

42. Noir, en plus gros grains; Ohiapian, Transylvanie. 

43. Noir , en petits grains ; Iserwiese , dans le Riesenge- 
birg, (îsérine). 

44. Noir , en plus petits grains; Iserwiese. 

45. Àrénacé, noir ; Menaccan , Comouailles (menaces- 
nite). 

AnnotcUionS' 

Les dix derniers morceaux appartiennent bien certaine- 
ment d une ou plusieurs espèces distinctes de celle du titane 
oxidé, et paraissent être des titanates de fer mélangés de 
petites quantités d'oxide de manganèse et d'oxide de chrome. 
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Deux analyses de l'isérine , faites par M. H. Rose , sur des 
échantillons provenant de deux localités différentes , s'ac- 
cordent entre elles , mais elles différent beaucoup de l'ana- 
lyse d'un sable titanifére faite par M. Berthier. D'autres 
analyses présentent encore de plus grandes différences. Ces 
diverses variétés offrent d'ailleurs des formes qui paraissent 
incompatibles tant entre elles qu'avec celles du titane oxidé. 
Âinsi , on cite l'isérine en octaèdres réguliers , la menacca- 
nite en masses laminaires qui se clivent dans trois directions 
perpendiculaires entre elles , etc. Enfin^ parmi ces variétés^ 
il en est dont la pesanteur spécifique est de 3,26^ et d'autres 
pour lesquelles elle est de 4,8g ; les unes sont attirables à 
l'aimant, tandis que les autres ne le sont pas. 

Si l'on ajoute à ce qui précède que la crichtonite et le 
fer axotome sont généralement considérés comme des tita- 
natesde fer, on verra que l'étude de toutes ces substances est 
une des plus intéressantes qu'il y ait a faire en minéralogie. 



DEUXIÈME ESPÈCE. 

ANATASE. 

Caractères Hfmiê. 

Analyse. Cette substance est encore une combinaison de 
titane et d'oxigéne^ mais on ne sait pas dans quelle pro- 
portion. 

Forme primitive. Prisme droit â bases carrées dans lequel 
le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à peu 
prés celui des nombres 2 et 5. 

Clivage. Facile parallèlement aux bases de la forme pri- 
mitive et aux faces de la modification b\ 

Pesanteur spécifique. 3^826. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Au cbalumeàu présentent les mêmes résul- 
tats que Tespéce précédente. 

Cassure conchoïdale , difficile â observer d cause de la 
facilité du clivage. 

Dureté. Raie la chaux phosphatée , et est rayé par le 
quarz. 

Couleur. Diverses nuances de brun plus ou moins foncé; 
quelquefois d'un bleu foncé j transparent et translucide. 

PREanÈRB VARIÉTÉ, SIGNE REPBÉSENTATIF J' 
Octaèdre aigu à bases carrées. (Primitif, Haiij.) 

1 . Gris d'acier éclatant , grand cristal isolé ; Bourg d'Oi- 
sans, département de l'Isère. 

2. Gris d'acier éclatant, cristaux nets, disséminés sur 
feldspath; cleavelandite et talc ; Selvar, canton des Grisons. 
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3. Gris d'acier éclatant, cristaux nets , avec cristaux de 
quarz chlorités ; Bourg d'Oisans. 

4;. Gris-Qoirâtre , éclatant , avec des cristaux de ttirnérite , 
et des cristaux de quarz hyalin; Bourg d'Oisans. 

DEUXIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p b\ 

La variété précédente dont les sommets sont tronqués par 
des faces parallèles à la base de la forme primitive. (Basé y 
Haûy). 

5. Un très grand cristal isolé , bleu de saphir par trans- 
mission , et offrant l'éclat dp Tacier par la réflexion de la lu- 
mière; Wughaggen, Walders, Norwège. 

6. Brun , translucide , petit cristal isolé ; Bourg d'Oisans. 

7. Brun clair^ translucide , et gris d'acier éclatant par ré- 
flexion ; petits cristaux disséminés arec quelque3 lames de 
crichtonite, ét de petits cristaux maclésde cleavelandite, sur 
un morceau de granité ; Bourg d'Oisans. 

TROISIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF b' i\ 

La première variété dont les sommets sont remplacés par les 
faces d'une pyramide obtuse. (Dioctaédre , Haûy). 

8. Très grand cristal, avec cleavelandite , sur un groupe 
de quarz hyalin prismé ; Bourg d'Oisans. 

QUATRIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF pb' a* a\ 

La seconde variété, émarginée à F endroit des intersections 
obliques des faces de la modification h\ et augmentée des 
faces de la modification a*. (Fig. 2 , pl. LXXVII.) 

g. Petits cristaux très éclatans , disséminés sur un groupe 
de quarz hyalin prismé ; Bourg d'Oisans. 
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CINQUIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF J" J* a' a\ 

La variété dioctaèdre émarginée à tendrait des arêtes ohU- 
ques d'intersection des faces de la modification h\ et aug^ 
tnentée des faces de la modification a'. (Fîg. 3. pl. LXXVII.) 

10. Petits cristaux très éclatans, sur quarz hyalin prismé, 
avec feldspath imitatif et ditétraédre , et cristaux de cleave- 
landite maclés ; Bourg d'Oisans. 

1 1 » Cristaux plus gros , accompagnés des mêmes substan- 
ces ; Bourg d'Oisans. 

SIXIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF a' a' 

La variété précédente augmentée au sommet de six petites 
faces triangulaires. (Fig. 4. Pl. LXXVII.) 

12. Petits cristaux translucides, avec cleavelaudite et 
quarz hyalin prismé ; Bourg d'Oisans. 

13. Brun, translucide, un gros cristal très net, avec quarz 
hyalin prismé, sur feldspath; Bourg d'Oisans. 

SEPTIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF pb' b^ a* a\ 

La variété précédente dont les sommets sont tronqués par des 
faces parallèles aux bases de la forme primitive, (Fig. 5. 
pl. LXXVII.) 

14. Brun , translucide, gris d'acier éclatant par réflexion, 
grand cristal net , sur un groupe de quarz prismé chlorité ; 
Bourg d'Oisans. 

15. Brun, translucide, grands et petits cristaux avec 
cleavelandite ; Bourg d'Oisans. 
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HUmisME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF pb' V a\ 

La variété dioetaèdre, tronquée au commet ^ et émarginée à 
Pendrait des arêtes d! interjection obliquer des faces de la 
modification h\ (Fig. 6. pl. LXXVU.) 

X6. Blanchâtre, d'un éclat adamantin , petit cristal isi^lé ; 
Brésil. 

Annotations. 

Les essais chimiques n'indiquent aucune différence entre 
Tanatase et le titane oxidé , et c'est uniquement sur les dif- 
férences que présentent les formes cristallines et les autres 
caractères définis de ces deux substances , qu'est fondée leur 
séparation en deux espèces distinctes. 

Ces deux espèces paraissent donc avoir entre elles des rap- 
ports analogues à ceux qui existent entre la chaux carbonatée 
et Tarragonite , et aussi entre le fer sulfuré cubique et le fer 
sulfuré blanc. Cependant, il est essentiel de remarquer que 
les formes cristallines du titane oxidé et celles du titane ana- 
tase appartiennent au même système cristallin, et qu'on 
pourrait les déduire d'une même forme primitive , sans em- 
ployer de signes cristallographiques très compliqués, tandis 
que les formes de l'arragonite sont incompatibles avec celles 
de la chaux carbonatée , et les formes du fer sulfuré blanc 
avec celles du fer sulfuré cubique. Ainsi , les faces d'une mo- 
dification dont le signe serait b\ dans l'anatase, correspon- 
draient à fort peu près aux faces de la modification a^ du ti- 
tane *oxidé. Mais, néanmoins, le titane oxidé ne présentant 
aucune trace des clivages de Tanatase, et la pesanteur spécifi- 
que de la première substance étant beaucoup plus grande que 
celle de la seconde, on voit qu'il est impossible de les réunir 
dans une même espèce, puisque l'espèce , en minéralogie , 
se compose des individus dont tous les caractères définis ne 
différent pas d'une manière assignable. 
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M. Breithaupt a annoncé qu'il avait trouvé , par des me- 
surés prises au moyen du goniomètre de WoUaston , que les 
faces qui composent un des sommets de la pyramide à bases 
carrées dont le signe cristallographique est A', n'étaient pas 
toutes également inclinées sur les faces correspondantes de 
la pyramide inférieure , et que la différence était environ 
de 5!*. Cette observation ne parait pas avoir été confirmée 
par d'autres minéralogistes. 
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TROISIÈME ESPÈCE. 
BROORITE. 
Caraetèreê définù. 

Analyse. Les essais d'analyse qui ont été faits sur cette 
substance n'j ont indiqué que du titane et de Toxigène , avec 
quelques traces de manganèse et de fer. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit , dans lequel 
rincidence des faces latérales est de loo"", et le rapport d'un 
des côtés de la base à la hauteur, à peu près celui des nom- 
bres 3o et 11. 

Clivage. Difficile parallèlement aux faces de la modifica- 
tion jf\ 

Pesanteur spécifique. Inconnue. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Quelques parcelles jetées dans Tacide hydro- 
chlorique s'y dissolvent complètement au bout de quelques 
jours. 

Cassure» Inégale. 

Dureté. Raie la chaux fluatée et est rayée par la chaux 
phosphatée. 

Couleur. Rougeâtre , brunâtre , transparente et translu- 
cide , éclat adamantin. 

Formes indéterminables» 

1. Brun clair 9 lames minces^ aplaties parallèlement aux 
faces de la modification h' y et offrant sur leurs bords quel- 
ques faces secondaires très éclatantes ^ sur un groupe de 
quarz prismé; Bourg d'Oisans, département de l'Isère. 
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2. Brun clair, grande lame très aplatie, sur un cristal 
de quarz ; Montagne de Snowdon , Pays de Galles. 

3. Gris noirâtre , lames minces , très éclatantes , dont les 
bords présentent des faces secondaires , ayec anatase pri- 
mitif et basé , quarz prismé et cleayelandite; S^.-Gothaid. 

4. Gris noirâtre , lames minces très éclatantes , sur m 
groupe de quarz prismé , avec anatase primitif et quelques 
petits cristaux de cleayelandite , Bourg d'Oisans. 

5. Gris noirâtre , lames éclatantes dont quelques-unes pé- 
nètrent les cristaux du groupe de quarz sur lequel elles sont 
placées , avec un cristal d anatase primitif; Bourg d'Oisans. 

6. Gris-noirâtre, lames minces sur im groupe de quan 
prismé , plagiédre et plagiorbombifère , avec de petits cris- 
taux de feldspath et de cleayelandite ; Bourg d'Oisans. 

7. Noirâtre , lames disséminées sur un groupe de quaiz 
en partie chlorité; Bourg d'Oisans. 

Annotations. 

Les mesures qui ont seryi à faire de cette substance une 
espèce particulière , ont été prises sur des cristaux nets et 
brillans de Snovirden dans le pays de Galles. M'. Beudant, 
dans la première édition de son traité de minéralogie, ayait 
déjà fait remarquer que les lames hexagonales aiguës, plus 
ou moins modifiées , que Von plaçait ordin^emjent dans les 
collections ayec le titane oxidé, paraissaient se rapporter à un 
prisme rhomboïdal droit , et ne pouyaient par conséquent se 
dériyer de la forme primitive du titane oxidé; mais Gomme 
il n avait donné aucune mesure d'angles, sa remarque , quoi- 
que juste, n'avait aucunement attiré l'aJttçUtion des minéra- 
logistes. 

On trouve â la Téte-Noire , au Mont-Blanc, des cristani 
de cette même espèce qui sont aussi grands , aussi nets, et 
souvent plus transparens que ceux de Snowdon. Si l'analyse 
exacte de labrookite prouvait que cette substance est eneffet 
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composée de titane et d'oxigéne dans les mêmes proportions 
que le titane oxidé et Tanatase, ces substances présente- 
raient un'exemple unique jusqu'à présent de trois formes 
primitives différentes appartenant à la même combinaison 
chimique. 
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QUATRIÈME ESPÈCE. 

TITANE CALCARÉO SILICEUX. 

Caractères définù, 

H. Rose. Formule chimiqae. 

4 4 

Analyse. Acide titanique. . . 48. CaS + C«Ti. 

Silice 53. 

Chaux 19. 

100. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique dans lequel 
rincidence des faces latérales est de 1 33^ ^j'^ rincidence 
de la base sur chacune d*elles de gS^ 58^, et le rapport d'an 
des côtés de la base à Taréte latérale â peu prés celui des nom- 
bres 5 et 3. 

Clivage, Assez net dans la direction des faces de la modi- 
fication e\ moins nets parallèlement à la base de la forme 
primitive , et aux faces de la modification g*. 

Pesanteur spécifigtie. 3,468. • • • 3,6 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Au chalumeau, les variétés jaunâtres ne chan- 
gent pas de couleur, les autres deviennent jaunâtres; elles 
sont l'une et l'autre légèrement fusibles sur les bords en un 
verre d'une couleur foncée. 

Cassure. Ipégale , légèrement conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux phosphatée et est rayée par le 
feldspath. 

Couleurs. Diverses nuances de gris , de vert , de jaune et 
de brun; transparent et translucide, opaque; éclat ada- 
mantin. 
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VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF Pa} e\. 

Prisme rhomldîdal oblique dont les bases sont tronquées 
suivant la diagonale horizontale. (Fig. 2, pl. LXXYII. ) 

1 . Brun foncé , opaque, dans le feldspath laminaire, avec 
amphibole fibreux gris , chatoyant ; Hohenzell, prés de Bo- 
denmais, Bavière. 

2. Brun foncé, opaque, dans le feldspath laminaire, 
blanc-bleuâtre ; Hohenzell. 

5. Gris-rougeâtre , opaque, dans le feldspath , avec am- 
phibole ; S*.-Gothard. 

4. Vert d'olive , cristaux entassés , sur grenat granulaire; 
Arendal, Norwége. 

2"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF e' o'ej. 

La variété précédente , dont les bases sont masquées par les 
faces de la modification e* (Fig. 3, pl. LXXVII). 

5. Cristaux très nets, chlorités, avec chaux carbonatée 
métastatique et binaire, sur chaux carbonatée laminaire 
blanche ; Maronne , Dép*. de l'Isère. 

6. Brunâtre translucide , cristal isolé, très net, adhérant 
à un peu d'asbeste blanc soyeux; Piémont. 

3°*® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF a* a' (flf* bjd\) 

Prisme périhexaedre oblique. (Fig. 4, pl. LXXVII.) 

7. Verdâtre, peu translucide , cristaux très aplatis pa- 
rallèlement aux faces a% disséminés sur un groupe de felds- 
path ditétraèdre , chlorité ; S*.-Gothard. 
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4"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF Po^ a* (y' h\ 

La variété précédente augmentée des bases de la forme pri- 
mitive. (Fig. 5, pl. LXXVn.) 

8. Petit groupe de cristaux nets, bruns et chlorités, for- 
mant une espèce de croix, sans adhérence; S^.-Gothard. 

5"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF Fma" a'(jr* d^ i^) 
La variété précédente augmentée des faces m. (Fig. 6, 

(pl. Lxxvn.) 

9. Brun clair, petits cristaux nets , aplatis parallèlement 
aux faces a', sur un groupe de feldspath ditétraèdre, chlorité, 
avec un peu d'amianthoïde capillaire ; S^.-Gothard. 

10. Brun-verdâtre, translucide, grand cristal isolé, aplati 
parallèlement d la face a* ; S^-Gothard. 

6"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF Pa^ C« e\. 

La première variété augmentée des faces de la modifica- 
tion e\ (Fig 7, pl. LXXW.) 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF Pa^ a* 0^ 

La variété précédente augmentée des faces de la modifica- 
tion a*. (Fig. 8, pl. LXXVm.) 

1 1. Brun foncé , cristaux nets, disséminés dans le feld- 
spath , avec babingtonite ; Arendal, Norwège. 

HUITIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENT ATIF m jT* a' «- (jr^H^i)* 

Prisme périoctaèdre oblique dont les angles latéraux sont 
modifiés (Fig. 9, pl. LXXVIII). 

13. Brun clair, cristal isolé auquel adhère un peu de talc 
chlorite; S^-Gothard. 
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NEUVIÈBIB VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF p m e a' a* 

La septième variété augmentée dei faces m. (Fig. lo, 
pL LXXVIIL) 

13. Brun- clair, éclatant, petits cristaux engagés entre 
eux , sur un groupe de quarz prismé , avec talc et chaux car- 
bonatée distique; Maronne, Département de Tlsère. 

DIXIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. Pma' a* e^\e 

La huitième variété augmentée dee modifications e^ et p. 
(Fig. 11, pl.LXXvm.) 

14. Brun clair, transparent éclatant ; petits cristaux nets, 
simples et maclés sur quarz prismé , chlorité ; St.-Gothard. 

15. Brun clair, transparent, éclatant , cristaux simples et 
maclés , avec quarz hyalin prismé; St.-Gothard. 

ONZIEME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF 
p mg^ g* a* a' \e, 

La neuvième variété triémarginée à V endroit des arêtes d'in- 
tersection aiguës des faces latérales primitives, et augmen- 
tées des modifications b\ (Fig. 12, pl. LXXVIII). 

16. Jaune rougeâtre , brillant , cristaux aplatis parallèle- 
ment aux faces a* , et dans lesquels les faces de la modifica- 
tion sont très étroites, avec feldspath ditétraédre et talc; 
St.-Gothard. 

17. Brun rougeâtre, cristaux nets avec cleavelandite et 
talc hexagonal ; St.-Gothard. 
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DOUZIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF 
p m a' a* i| ^ e\. 

La septième variété doublement émarginée à rendrait des 
intersections des faces de la modification e^. (Fig. i3. pl. 

Lxxvni.) 

18. Jaune, transparent, cristaux alongés dans la direc- 
tion des intersections des faces de la modification sur feld- 
spath avec talc chlorite ; St.-Gothard. 

TREIZIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF 

pmg*a' a* a^ e\ (g^ i| rf}). 

La dixième variété sans les faces de la modification e\ 
mais augmentée de celles des modifications g* et a, (Fig. i4, 
pl. LXXVin). 

19. Jaune, translucide, cristaux très nets sur feldspath 
granulaire, mélangé de talc chlorite ; St.-Gothard. 

QUATORZIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 
P ^ y'y' ^* ^* ^* 4« 

La treizième variété triémarginée à l'endroit des arétêi 
d'intersection des faces m , et augmentée des faces €le la mo- 
dification e\ (Fig. i5, pl. LXXVIII.) 

20. Gris-rougeâtre , opaque , cristaux nets dont quelques- 
uns appartiennent à des variétés plus simples, sur feldspath, 
avec talc hexagonal ; St.-Gothard. 

QUINZIÈME VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF 
pmg^ a' a' e^ e' e\{g' h^d^. 

La variété précédente sans les faces de la modification %\ 
mais augmentée de celles de la modification {gj^ &j 
(Fig. 16, pl. LXXVIII.) 

2 1 • Brun., translucide , cristaux nets sur feldspath en pe- 
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lits cristaux ditétraèdres , avec talc hexagonal et un peu de 
mica ; St.-Gothard. 

l6°*« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF 

La variété précédente augmentée deefaeee de la modifica- 
tion g' (Fig. 17, pLLXXVIII). 

32. Jaune, transparent, petits cristaux très nets, dissé- 
minés sur un groupe de chaux carbonatée soustractive, avec 
un peu de quarz ; St.-Gothard. 

17"' VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL 
ÉLÉMENTAIRE p m a' a\ 

• Axe de révolution perpendiculaire à la face p (Fig. 18 , 
pl. LXXVni). 

23. Vert d'olive , petits cristaux translucides , avec feld- 
spath ditétraédre et talc; St.-Gothard. 

24. Vert et brun, grands cristaux très nets sur un groupe 
de cristaux de feldspath et de quarz hyalin prismé; St.-Go- 
thard. 

l8"' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL 
ÉLÉMENTAIRE p g* a* a*. 

j4xe de révolution perpendiculaire à la face p (Fig. 19 , 

pl. Lxxvni). 

25. Vert et brun , cristaux aplatis parallèlement aux fa- 
ces de la modification a* avec feldspath imitatif et ditétraédre, 
et un peu d'amianthoïde ; St.-Gothard. 

a6. Vert et brun , translucide , cristaux nets, avec chaux 
carbonatée laminaire et amianthoïde ; St.-Gothard. 
3 24. 



358 TITANE CALCARÉO SILICEUX. 

19™' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL 
ÉLÉMENTAIRE p m a' a\ 

Axe de révolution perpendiculaire à la face p (Fig. 20, 
pl. LXXVffl). 

37. Grand cristal isolé; St.-Gothard. 

ao"' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL 
ÉLÉMENTAIRE p m a* «|. 

Axe de révolution perpendiculaire à la face p (Fig. 21 , 
pl. LXXVin). 

28. Petit groupe de cristaux chlorités, sans autre adhé- 
rence ; St.-Gothard. 

29. Brun , translucide , grand cristal très net , avec d'au- 
tres plus petits , sur feldspath , talc et épidote ; St.-Gothard. 

30. Vert pâle , translucide , cristaux alongés dans la di- 
rection de la diagonale de la base de la forme primitive, avec 
feldspath ditétraèdre , chlorité ; St.-Gothard. 

31. Vert, cristaux aplatis, bruns vers les extrémités, avec 
feldspath imitatif et ditétraèdre ; St.-Gothard. 

32. Jaune brunâtre, cristaux chlorités, avec quelques 
petits cristaux de feldspath ditétraèdre; St.-Gothard. 

33. Vert et brun, translucide, cristaux brillans, avec 
feldspath ditétraèdre et amianthoïde; St.-Gothard. 

21™» VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL 
ÉLÉMENTAIRE p m g* a* e|. 

Axe de révolution perpendiculaire a la face p (Fig. 22 , 
pl. LXXVffl). 



34. Cristal isolé, vert et brun , translucide ; St.-Gotliard. 
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22"**' VARIÉTÉ, SIGNE REPBÉSBNTATIP DU CRISTAL 
ÉLÉMENTAIRE p m a' a* 4- 

y4ae de révolution perpendiculaire à la face p. (Fig. 23, 
pl.LXXVXlI). 

55. Vert et brun, cristaux nets, avec feldspath ditétraèdre 
et asbeste ; St.-Gothard. 

SG.^Yert d'oliye, translucide, cristaux nets, sur talc; 
Felberthal , Salzbourg. 

23"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉMEN- 
TAIRE p ma^ a* e* e^. 

jiae de révolution perpendiculaire à la face p. ( Fig. 24 , 
pl. LXXVIX). 

5^. Gros cristal isolé , vert d'olive , translucide ; St.-Go- 
thard. 

58, Fragment d un cristal d un très gros volume ; St.-Go- 
thard. 

39. Cristaux aplatis et alongés, chlorités, avec quelques 
petits cristaux de feldspath; St.-Gothard. 

24me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉMEN- 
TAIRE pma'a^ e^ (g^ rfj). 

j4xe de révolution perpendiculaire à la fa4:e p (Fig. 25, 
pl. LXXVIX)- 

40. Verdâtre, opaque , deux cristaux très nets, croisés ; 
St.-Gothard. 
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25™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉMEN- 
TAIRE m g* a* a* (y» d^). 

Axe dê révolution perpendiculaire à la face p (Fig. 26, 
pL LXXVIXJ. 

41. Brun clair, translucide , cristal isolé, très net, Saint- 
Gothard. 

42. Trois cristaux isolés , offrant en outre les bases de la 
forme primitive; St.-Gothard. 

26"" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRIST. ÉLÉMEN- 
TAIRE pmg*a' a* e^ (g^ dj). 

Axe de révolution perpendiculaire à la face p (Fig. 27, 
pl. LXXVIX). 

43. Cristal isolé, très net, vert , et brun vers les extrémi- 
tés, avec un peu de talc ; St.-Gothard. 

44. Vert et brun , translucide , cristal très net , avec am- 
phibole ; St.-Gothard. 

45. Vert et brun, translucide, cristaux nets , sur chaux 
carbonatée ; St.-Gothard. 

46. Cristal alongé , chlorité , offrant les deux sqmmets ; 
St.-Gothard. 

FORUES INDÉTERMINABLES. 

47. Blanc-verdâtre , opaque, grandes lames parallèles 
aux faces de la modification a* , avec talc lamellaire ; Pié- 
mont. 

48. Blanc-verdâtre, opaque, grande lame sur laquelle on 
distingue quelques modifications ; Piémont. 

49. Jaune-orangé, cristaux indistincts, disséminés sur 
du feldspath vitreux ; Laach. 
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5o. Jaune-hyacinthe, cristaux indistincts, disséminés sup 
du feldspath Titreux, avec pyroxène noir; Laach. 

Annotations. 

Parmi les minéraux dont la forme primitive est un prisme 
oblique à bases rhombes , le titane silicéo-calcaire est in- 
contestablement celui dont la cristallisation présente le plus 
d'intérêt. Un grand nombre de ibrmes et de macles de cette 
substance ont déjà été étudiées avec soin , mais il reste en- 
core beaucoup à faire pour avoir une description complète 
de ses formes cristallines. Ainsi, par exemple, plusieurs des 
cristaux décrits ci-dessus offrent des modifications dont 
les signes cristaliographiques n'ont pas été déterminés , et 
quelques-uns d'entre eux présentent un manque de symétrie 
irréconciliable avec la forme primitive qui a été adoptée. 
On est d'ailleurs assez embarrassé dans le choix des faces 
que l'on doit prendre pour' celles de la forme primitive ; car 
Â ne considérer que les cristaux d'une certaine localité , on 
est conduit à un résultat différent de celui que fournissent 
les cristaux d'une autre localité. Peut-être faudrait-il ici se 
laisser guider par le clivage , et prendre les faces de la mo- 
dification pour les faces latérales primitives. 

Une variété de Felberthal dans le Salsbourg parait avoir, 
d'après une analyse de Klaproth , une composition chimi*- 
que très différente de celle des variétés des autres locftlitésl 
La pesanteur spécifique ne parait pas non plus constante, 
elle varie depuis 3, 5juêqu*à 5, 6. 



TRENTIÈME GENRE. 

TUNGSTÈNE. 
PREMIÈRE ESPÈCE. 

SCUÉELIl/ FERRUGINË. 

J 

Caractères définis. 

BBRziLtus. Formule chim., 

Analyse. Acide tungstique. . . . 78,775. MnW'+sFcW* 
Protoxide de fer. . • . 18,320. 
Protoxide de manganèse. 6,220. 
Silice 1 ,25o. 

io4,565. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique dans le- 
quel l'incidence des fisices latérales est de loi** , rincidenee 
de la base sur ces mêmes faces de 110** 46' 3o", .et le rap- 
port d'un des côtés de la base à lune des arêtes latérales à 
peu prés celui des nombres 100 et 3 1. 

Clivage, Parallèle à la base de la forme primitivei et aux 
faces des modifications et h}. 

Pesanteur êpécifiqtie» 7,i55. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Fusible au chalumeau en boule noire à sur- 
face cristalline; donnant avec le borax un verre jaune, 
et avec le sel pbosphorique un verre d'un rouge sombie aa 
feu de réduction. 
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Coêêure. Raboteuse. Poussière d'un -violet sombre ou d'un 
brun légèrement rougeâtre. 

Dureté. Cédant aisément à la lime. 

Couleur. Noirâtre, noir-brunâtre ; éclat semi-métallique. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p g" h\ 

PrUme tétraèdre rectangulaire à hase oblique (Fjg. 2, 
pl.LXXIX). 

1. Noir, opaque, très petits cristaux , avec schéelin fer- 
ruginé fibro-laminaire , sur un groupe de petits cristaux de 
quarz prismé d'un blanc laiteux ^ Gornouailles. 

a°** VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p Jf* A* 0\ 

La variété précédente émarginée à Vendroitdes intersections 
des faces h' et a' ( Fig. 5, pl. LXXIX). 

2. Cristal isolé, noir, opaque, dans lequel les fsices de la 
modification A' sont fortement cannelées, et celles de la 
modification g ^ très éclatantes ; Sibérie. 

5. Cristal isol^ , noir , opaque , offrant un clivage très 
éclatant, et très aplati parallèlement à la face a * ; Schlac- 
kenwalde , Bohème. 

3"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF Jf* A* A' rfg 

Prisme rhomboïdal obligue dont les arêtes latérales sont 
émarginées ^ et les bords et angles modifiés ( Fig. 4 , pl. 
LXXIX). 

4. Cristal isolé, noir, opaque, luisant; Ehrenfrieders- 
dorf , Saxe. 
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4"»« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF p. A* A' rf g 

La variité précédente eans les faces de la modification g' , 
mais augmentée de celles de la modification a' (Fig. 5, 
pl.LXXIX). 

5. Noir , opaque , très gros cristal , formé de couches coa- 
centriques semblables ^ avec mica laminaire; Schlacken- 
walde , Bohême. 

6. Grand cristal isolé, noir, opaque, luisant, auquel 
adhère du mica lamellaire, Schlackenwalde. 

5"« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p. g' h' A' a* 'tf. 

de 

La variété précédente dont les arêtes latérales aiguës sont 
émargtnées (Fig. 6 pL LXXIX ). 

7 . Noir , opaque , luisant , très gros cristal isolé auquel 
adhère du mica lamellaire; Schlackenwalde. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p f» A' A' a' d| 

La quatrième variété avec les faces m, et émarginée â Fen^ 
droit des intersections de ces dernières faces avec celles de 
la modification e^ (Fig. 7 , pl. LXXIX). 

8. Noir, opaque, luisant, gros cristal avec d'autres plus 
petits. Le plus gros cristal , brisé d un côté , met à découvert 
un cristal intérieur semblable et en position parallèle; 
Schlackenwalde. 
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^B>« YABJÉTÉ, 8IGKE REPRÉSENTATIF ptng' h' A' a' a' e'^ 

La varhiti précédente augmentée des faces des modification» 
g- et a* (Fig 8 , pl-LXXIX). 

9. Noir', opaque , luisant , cristal isolé auquel adhère un 
peu de mica jaune-brunâtre ; Schlackenwalde. 

8m« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉMEN- 
TAIRE/) m A« A' a» dj ^e{hi d\ g^ ). 

Axe de révolution perpendiculaire à la face h' (Fig. 9, 
pl. LXXIX). 

10. Noir, opaque, luisant, cristal isolé d'un très gros 
volume avec mica , gris-yerdâtre ; Schlackenwalde. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

11. Fibro-laminaire noir ^ éclatant , avec quarz amor- 
phe, fer sulfuré et cuivre pyriteux ; KittHill, Cornouailles. 

12« Bacillaire, avec quarz prismé; KittHill. 

13. Bacillaire et fibreux, avec plomb sulfuré, sur du 
plomb carbonaté amorphe ^ Strasberg, Hartz. 

14. Laminaire, noir; Cornouailles. 

Annotations. 

A Huntington, dans le Connecticut, le schéelin ferruginé 
est souvent accompagné d'une substance jaune , pulvéru- 
lente, ou en petites masses friables et à cassure con- 
choïdale. La même substance se trouve aussi quelquefois 
avec le schéelin calcaire de Zinnwald, en Bohême. Elle pa« 
rait être entièrement composée d'acide tungstique. Elle est 
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infuâible au chalumeau et inattaquable par les acides ; mais 
avec le sel phosphorique , elle donne immédiatement un 
verre bleu, et est soluble dans les alcalis caustiques. Sa pe- 
santeur spécifique est égale à 6. 
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DEUXIÈME ESPÈCE. 
SCHËELIN CALCAIRE. 
Caractères défintê. 

BERZBUTJ8. 

Analyse. Acide tuugstique. . 80,417. clwm«C«W*. 
Chaux ig,4oo. 

Forme primitive. Prisme droit à bases carrées dans le- 
quel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à 
peu près celui des nombres 10 et 2 1 . 

Clivage. Parallèle aux faces des modifications i* et a'. 

Pesanteur spécifique. 6,07p. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Difficilement fusible au chalumeau en verre 
transparent. Lentement attaqliable par lacide nitrique avec 
résidu d acide tungstique. 

Cassure. Inégale, imparfaitement conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux fluatée et est rayé par la chaux 
phosphatée. 

Couleur. Blanc, gris-jaunâtre, brun-jaunâtre, quelque- 
fois brun-rougeâtre ; translucide, transparent. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF a*. 

Octaèdre à base carrée (Uoitaire Haiiy). 

I. Gros cristal isolé, blanc-grisâtre, peu translucide; 
Scbœnfeld, Bohème. 
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3. Gros cristal isolé, blanc-grisâtre jScbœnfeld, Bohême. 

3. Blanc-jaunâtre, éclatant, petit groupe de cristaux nets, 
avec un peu de schéelin ferruginé ; Scbœnfeld. 

4. Gris, éclatant, petits cristaux étroitement engagés en- 
tre eux , et recouvrant entièrement de gros cristtfux de 
quarz prismé ; Schlackenwalde. 

5. Jaune-brunâtre, cristaux étroitement engagés entre 
eux, sur scbéelin ferruginé , avec mica lamellaire ; Scblac- 
kenM^alde. 

6. Couleur d'byacinte, petits cristaux engagés entre eux, 
avec mica en lames béxaèdres et quarz ; Schlackenwalde. 

7. Gros cristaux nets enduits d'une légère coucbe rou- 
geâtre^ sur quarz avec mica lamellaire noirâtre ; Schlacken- 
walde. 

Q™"" VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF a* b\ 

Octaèdre à h<ue carrée dont les arèteê pyramtdaleê sont 
dmarginées (Dioctaèdre Haûy). 

8. Blanc , peu translucide , gros cristaux engagés dans le 
quarz amorphe; Scbœnfeld. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF p h' a* tt*. 

La variété précédente augmentée des facee de la modifica^' 
tion o* ( Fig. 3 , pl. LXXIX). 

9. Jaune-grisâtre, petits cristaux placés sur deux cristaux 
croisés de quarz prismé ; Schlackenwalde. 

4»« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF h* à" a\ 

La variété dioctaèdre augmentée de quatre des huii faces de 
la modification a* (Fig. 3 , pl. LXXIX ). 

10. Gris-noirâtre , éclatant, cristaux très nets sur schée- 
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lin ferruginé laminaire y arec un peu de quarz amorphe; 
Caldbeckfels, Cumberland. 

11. Gris-jaunâtre, éclatant, translucide, petits cristaux 
nets , recouvrant en pàrtie un gros cristal de quarz prismé , 
avec baryte sulfatée apophane, verdâtre; Schlackenwalde. 

5"* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF i' a" a" (i' b{ g^). 

La variM précédente émarginie à r endroit des intersectione 
des faees b* et a% situées à gauche des faces b' (Fig. 4 , 
pl. LXXX). 

13. Jaunâtre, très éclatant, deux cristaux nets sur schée- 
lin ferruginé laminaire avec mica hexagonal ; Caldbeckfels. 

13. Brunâtre , gros cristal, avec quarz, schéelin ferrugi- 
né et mica ; Caldbeckfels. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

14. Blanc-grisâtre, gros cristaux indistincts, ayec étain 
oxidé granulaire ; Schlackeuwalde , Bohême. 

15. Blanc, cristaux indistincts, avec quarz amorphe et 
schéelin ferruginé ; Schlackeuwalde. 

] 6* Blanc , cristaux indistincts , engagés entre eux , sans 
adhérence,' Schœnfeld , Bohême. 

17. Laminaire, jaunâtre, avec quarz amorphe, mica et 
un peu de schéelin ferruginé ; Caldbeckfels , Cumberland. 

Annotations. 

L'un des plus beaux cristaux de cette substance est 
dans la collection de lady Aylesford ; sa forme est re- 
présentée par la dernière figure du schéelin calcaire , 
pl. LXXX. 

La cristallisation de cette espèce présente plusieurs par- 
ticularités remarquables. D'abord les cristaux n'offrent que 
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la moitié des faces des modifications a* et ( i| ) dispo- 
sées d'une manière régulière sur les angles latéraux de la 
pyramide a* ; ensuite , les faces de cette dernière pyramide 
sont ordinairement striées parallèlement à leur intersec- 
tion avec les faces a* ; enfin , les cristaux de cette substance 
sont souvent maclés , quoiqu'ils n'offrent pas d'angles ren- 
trans. L'axe de révolution est alors perpendiculaire à l'une 
des faces latérales de la forme primitive. On reconnaît fa- 
cilement les macles à ce que dans ces cristaux chaque moi- 
tié des faces a' est striée de manière que les stries d'une 
moitié ne sont pas le prolongement des stries de l'autre 
moitié, mais forment entre elles un angle légèrement 
obtus. 



TRENTE ET UNIÈME GENRE. 

TELLURE- 
PREMIÈRE ESPÈCE. 
TELLURE NATIF AURO-FERRIFËRE. 
Caractères définis. 

KLÀPROTR. 

Analyse, Tellure 92,55. Form. chimique. T. 

Fer 7,20. 

Or • 0,25. 

Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier , dans lequel 
le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à peu 
près celui des nombres 3 et 4. 

Clivage. Parallèlement à plusieurs faces dont la position 
relativement à la forme primitive n'a pas été déterminée. 

Pesanteur spécifiqw. 5,7 6,11 5 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Très fusible au chalumeau; presqu'entière- 
ment volatile par .le grillage. 
Cassure. Indistincte. 

Dureté, Raie la chaux sulfatée , et est rayé par la chaux 
carbonatée. 

Couleur. Blanc d etain ou gris d'acier. 

FORMEwS IlSfDÉTERMINABLES. 

1. Lamellifitrme , blanc d'étain éclatant, pesant 6 onces 
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et i;4 'y Mine Maria Lôretto , Facebay , Zalathna , Transyl- 
vanie. 

2. Blanc d'étain éclatant ^ sur quarz amorphe; grisâtre ; 
Mine Maria Loretto. 

5. Granulaire, blanc d'étain éclatant, avec quarz amor- 
phe et prismé ; Mine Maria Loretto. 

4. Blanc-jaunâtre, en petits faisceaux alongés, diver- 
gens , avec quarz amorphe et fer sulfuré ; Mine Maria 
Loretto. 

Annotations* 

Il faudrait que l'analyse du tellure auro-ferrifère fut re- 
commencée , et, s'il était possible , qu'elle fût faite sur les 
petits cristaux qu'offre quelquefois cette substance. 

Les différences qui existent entre diverses déterminations 
de la pesanteur spécifique de cette espèce indiquent que les 
minéraux réunis sous le nom de tellure auro-ferrifére sont 
souvent des mélanges , et il est assez probable que l'analyse 
de Klaproth a été faite sur un échantillon ou la substance 
n'était pas très pure. 



DEUXIÈME ESPÈCE, 



TELLURE NATIF ATJRO- ARGENTIFÈRE. 
Caractères définis. 

Klaproth. Form. chim. 
60. Ag J«?' + 3 Atf Je«, 
10. 
3o. 



100. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit , dans lequel 
l'incidence des faces latérales est d'environ 108**. 

Clivage. Très facile parallèlement aux faces de la modi- 
fication g* ; moins facile parallél/sment aux faces de la mo- 
dification h\ 

Pesanteur spécifique , 5,723. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Âu chalumeau , se fond aisément en un glo- 
bule et se réduit en un bouton métallique jaune-clair. So' 
lubie dans Tacide nitrique avec résidu métallique jaune. 

Cassure inégale. 

Dureté. Raie le talc , et est rayé par la chaux carbonatée. 
Couleur. Gris d'acier clair. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Gris d'acier, éclatant, en lames et en cristaux indis- 
tincts, alongés, adhérant latéralement et formant de petites 
masses cannelées, placées sur du quarz ; Mine Franziscus, 
Ofienbanja, Transylvanie. 

3 25. 



Analyse. Tellure, 
Argent. 
Or. . . 



374 TELLURE NATIF AURO- ARGENTIFÈRE. 

a. Gris d'acier 9 éclatant, petites masses cannelées , alon- 
gées, sur une couche mince de quarz; Offenbanya, Tran- 
sylvanie. 

3. Gris d'acier, éclatant, prismes déliés, alongés, croisés 
dans toutes sortes de directions , sur la même guangue ; 
OflFenbanya. 

4. Gris d'acier , en cristaux indistincts , lamelliformes , 
avec de très petits cristaux de fer sulfuré , disséminés dans 
la guangue ; Offenbanya. 

5. Blanc-jaunâtre et irisé à la surface, cristaux indis- 
tincts, alongés et croisés^ sur quarz; Offenbanya. 

6. Gris d'acier, cristaux indistincts, alongés, formant de 
petites masses cannelées , sur quarz ; Offenbanya. 

7. Blanc-jaunâtre, danâ la chaux carbonatée blancbe la- 
minaire, avec quarz amorphe et fer sulfuré granuliforme; 
Offenbanya. 

8. Blanc - j aunâtre , formant de petites veines dans le 
quarz amorphe , avec zinc sulfuré brun , lamellaire, et fer 
sulfuré en très petits cristaux dodécaèdres ; Offenbanya. 

Annotations. 

M. G. Rose a trouvé un tellurure d'argent assez pur 
parmi les produits de la mine de Sawodinski dans l'Altai. 
Cette substance se trouve en masse à gros grains d'un as- 
pect métalloïde, et d'une couleur entre le gris de plomb et 
le gris d'acier. Elle est malléable. Sa pesanteur spécifique 
est de 8,4i2 à 8,565. Sur cent parties , elle contient 56,92 
de tellure, 62,42 d'argent, et o,24 de fer; ce qui correspond 
â très peu près à un atome de tellure et à un atome d'argent. 



TROISIÈME ESPÈCE. 

TELLURE NATIF AURIFÈRE ET PLOMBIFÈRE. 
Caractère* définis, 

KLAPAOTH. 



Analyse, Tellure 44,75 

Plomb ï9j5o 

Argent 8,5o 

Or 26,75 

Soufire o,5o 



100,00 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit dans lequel 
rincidence des faces latérales est d^environ io5**3o\ et le 
rapport d'un des côtés de la base à la hauteur, celui des 
nombres 3 et 9. 

Clivage. Quelques traces dans une direction parallèle 
aux faces h\ 

Pesanteur epéoifiqus. 10,678. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Au chalumeau, fond assez facilement et donne 
un bouton métallique jaunâtre. Soluble en partie dans l'a- 
cide nitrique. 

Cassure, Indistincte. 

Dureté, Raie la chaux sulfatée et est rayé par la chaux 
carbonatée. 

Couleur. Blanc d'argent et blanc-jaunâtre; éclat métal- 
lique. 
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FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Blanc-jaunâtre , très petis cristaux arrondis, et en pe- 
tites masses lamelliformes , dans le silicate de manganèse 
mamelonné , avec tellure natif auro-plombifére laminaire, 
gris de plomb, arsenic natif gris-noirâtre, et zinc sulfuré 
brun sur quarz amorphe ; Offenbanya , Transylvanie. 

2. Lamelliforme, blanc-jaunâtre, avec manganèse car- 
bonaté rose, mamelonné ; Nagyag , Transylvanie. 

3. Blanc-jaunâtre, avec tellure natif auro-plombifére la- 
minaire gris de plomb , disséminé sur du silicate de man- 
ganèse ; Nagyag. 

4. Blanc-jaunâtre, avec tellure natif auro-rplombifère 
gris de plomb , dans le quarz amorphe ; Nagyag. 

Annotations. 

M« Brookea donné la figure et les angles d'un cristal de cette 
substance dont le signe cristallographique serait p m A* a' 

h* , en partant de la forme primitive qui a été adoptée ici. 

La composition chimique ne peut guère être représentée 
par une formule. M. Beudant la représente par (Pi, ) Té 
-|- ku Te avec du tellure à l'état libre. Le même minéralogiste 
donne 9,22 pour la pesanteur spécifique au lieu de 10,678. 



QUATRIÈME ESPÈCE. 

^ TELLUBE NATIF AURO-FLOMBIFÈRE. 
Caractère* définis* 

UiAPllOTB. 



Analyse. Tellure 52, 20. 

Plomb 54. 

Or. . 9. 

Argent o,5o. 

Cuivre i,5o 

Soufre 5. 



100,00 

Forme primitive. Prisme droit à bases carrées dans le- 
quel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à 
peu prés celui des nombres 4 et 1 1. 

Clivage. Facile , parallèlement à la base de la forme pri- 
mitive; quelques traces dans les directions paraUéles aux 
faces latérales de la forme primitive. 
. Pesanteur spécifique. 7,085. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Au chalumeau , fusible sur le charbon en le 
couvrant d'oxide de plomb ; réductible en globule gris mal- 
léable qui finit par laisser un bouton d'or. 

Cassure. Indistincte. 

Dureté. Raie le talc et est rayé par la chaux sulfatée.^ 
Couleur. Gris de plomb; éclat métallique. 
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YARIÉTâ, SIGNE BEPRÉSENTATIF p A* a\ 
Table octogone bùeUe sur let bords. (Fig 2, pl. LXXX.) 

1. Gris de plomb, cristaux aplatis parallèlement aux 
bases , et engagés entre eux, ayec de petits rhomboïdes de 
manganèse carbonaté j sur une couche mince de zinc 
sulfuré , lamellaire brunâtre 5 Nagyag, Transylvanie. 

a. Gris de plomb , petits cristaux très aplatis , avec 
quarzprismé, silicate de manganèse et zincsulfnié bran; 
Nagyag, . . 

3. Gris de plomb, petits cristaux très aplatis, avec 
manganèse carbonaté , bournonite , et de petits cristaux de 
quarz prismé ; Nagyag. 

FORMES INDÉTERBilNABLES. 

4. Laminaire. Gris de plomb , en lames éclatantes, enga- 
gées dans la guangue , avec manganèse carbonaté en petits 
rhomboïdes primitifs contournés, manganèse sulfuré et zinc 
sulfuré ; Nagyag. 

5. Gris de plomb, lames engagées dans le silicate de 
manganèse compacte, avec quelques grains de zinc sulfuré; 
Nagyag. 

6. Gris de plomb éclatant , grandes lames avec zinc sul- 
furé brun , granuliforme , et quarz byalin prismé , sur une 
guangue formée d'un mélange de silicate de manganèse et 
de quarz; Nagyag. 

7. Gris de plomb éclatant ^ avec un peu de tellure natif 
aurifère et plombifèrç jaunâtre , et de manganèse sulfuré ; 
Nagyag. 

8. Gris de plomb éclatant , grandes lanoes engagées entre 
elles et recouvertes de silicate de manganèse concrétionné, 
mamelonné , avec manganèse sulfuré ; Nagyag. 



TELLURE NATIF AURO-PLOMBIFÈRE. 879 



u^nnotaUons. 

M. G. Rose a aussi trouvé parmi les produits de la mine de 
Sawodinski dans TAltai un tellurure de plomb. 

Cette substance se trouve en masse compacte, d'un aspect 
métalloïde , et d'un blanc d'étain. Elle se clive difficilement 
dans trois directions différentes. Sa pesanteur spécifique est 
égale A 89 159. Elle est composée, d'après l'analyse de 
M. Rose, sur cent parties, de 58,37 de tellure, 6o,35 de 
plomb et 1,^8 d'argent; ce qui donne la formule simple 
Ph Te. 



CINQUIÈME ESPÈCE. 



TELLURE NATIF SÉLÉNIÉ BISMUTH^FÉRË. 



Caractères définis. 



WBBaLB. 



Form. chim. 



Analyse. Tellare. 

Bismuth 



34,6 
60. 



B<Te' BiSii 



Soufre et traces de 
sélénium. . . . 



4,8 



994- 



Forme primitive. Prisme hexaèdre. 

Clivage . Facile parallèlement à la base de la forme primitive. 

Pesanteur spécifique. 7,82. 



Chimiques. Fusible au chalumeau en dégageant une odeur 
de sélénium. Attaquable par lacide nitrique. Solution pré- 
cipitant par l'addition de l'eau et par le nitrate de baryte. 

Cassure. Indistincte. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée et est rayé par la chaux 
fluatée. 

Couleur. Gris d'acier ou blanc de zinc ) éclat métallique. 



1 . Lamellaire. Gris d'acier , avec cuivre pyriteux amor- 
phe , mica lamellaire , et un peu de cuivre carbonaté vert; 
Mine de Mosnapomdal , Tellemarken, Norwége. 



Caractères indéfinis* 



FORMES INDÉTERMINABLES. 
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^nnoiations. 



Ce morceau est un don de M. Esmarck , â qui Ton doit la 
découverte de cette substance. Elle est tellement rare que 
M. Beudant dit dans son ouvrage qu'il ne croit pas qu'il en 
existe un morceau à Paris , et qu'il n'en a jamais vu qu'un 
seul échantillon, à Freyberg , en Saxe. On l'a retrouvée 
depuis dans plusieurs autres localités, et entre autres à 
Schernowitz , sur les bords de la Grau, et c'est de là que 
vient le morceau analysé par M. Wehrle. 



DEUXIÈME ESPÈCE, 

BAIERINE. 
Caractères définû. 

YOGBL. DUNIIf-BOIlKOW8I.T. Fomn. ckiB. 

^na/y*«. Acide tantaliquc . . . 76 . . . 75M'T«+4F«»T*. 
Protoxide de fer. ... 17 ... 
Protoxide de manga- 
nèse. . 5 • • . 4 

Oxide d'étain 1 • . . o^S 

98 995^ 

Forme primitive. Prisme rkomboïdal droit, dains leqael 
rincidence des faces latérales est de 120^ environ, et le rap- 
port entre un des côtés de la base et la hauteur à pea prés 
celui des nombres 25 à 26. 

Clivage. Assez facile dans une direction parallèle â la 
modification moins net parallèlement â la modification A*. 

Pesanteur spécifique, 6,o38. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Infusible au chalumeau, et offrant d'ailleurs 
tous les caractères de l'espèce précédente. 

Cassure. Conchoïdale et inégale. 

Dureté. Raie légèrement le verre. 

Couleur. Noir-brunâtre , d'un lustre légèrement métal- 
loïde. 
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VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p m g' h' a* 

Prisme tétraèdre rectangulaire dont huit des borde eont 
émarginée, (Yoj. fig. 2 pl. LXXX.) 

1. Cristal isolé , noir, très éclatant ; Bodenmais , Bavière. 

2™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p m Jf' A' a* e* 

La variété précédente émarginée à F endroit dee intersections . 
des faces p et g'. ( Voy. fig. 3 pl. LXXX. ) 

a. Très gros cristal isolé, noir, aplati parallèlement à 
deux de ses faces sur lesquelles se trouvent de petits cristaux 
le la même substance , sans terminaisons distinctes , avec 
•quelques petites lames de mica ; Bodenmais, Bavière. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF p m g^ g* h' a* e\ 

La variété précédente émarginée à t endroit des intersections 
des faces m ef g*. (Voy. fig. 4 pl. LXXX. ) 

3. Cristal isolé, noir éclatant ; Bodenmais. 

4™* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉMEN- 
TAIRE pm^' A* a' e\ 

Axe de révolution perpendiculaire à la face m. (Voy. fig. 5, 
pl. LXXX.) 

4. Gros cristal maclé , nojr ; Bodenmais. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

5. Deux cristaux isolés, incomplets, dans lesquels on 
distingue les faces A' dont l'une est fortement striée, et 
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l'autre est très aplatie parallèlement à la même face ; Boden- 
mais. 

6. Quatre cristaux isolés noirs et incomplets ; Bodenmais. 
Annotations. 

On peut ici remarquer, comme dans beaucoup d'autres 
cas analogues, combien l'analyse d'un minéral , lorsqu'elle 
est le seul caractère défini qui ait été étudié avec soin , laisse 
d'embarras pour la classification de minérau)^ de dÎTCises 
localités que Ton est porté à ranger dans une même espèce 
d'après l'observation de leurs caractères indéfinis. On trouve 
dans plusieurs localités en Suède, en Finlande, dans la 
Bavière et aux États-Unis , des minéraux qui d'abord ont 
été classés dans une même espèce sous le nom de Tantalite. 
Maintenant les analyses des variétés de Bavière et de Suède , 
ont fait reconnaître dans ces minéraux deux espèces dis- 
tinctes, mais les autres caractères de ces mêmes variétés 
n'ayant pas été étudiés avec assez de soin^ il devient très 
difficile de décider à laquelle de ces deux espèces appartien- 
nent les minéraux , d'abord rangés sous le même nom, qui 
n'ont pas été analysés. 




DEUXIÈME ESPÈCE. 
YTTRO-TANTALITE. 
Caractères définis. 



Analffêê. Acide tantalique 57* 

Yttria 20,26. 

Acide tungstique. • . . 8,25. 

Chaux 6,25. 

Oxide de fer. 5,5o. 

Oxide d'urane o,5o. 



95,57. 

Variété noire d'Ytterby. 

Forme primitive. Inconnue. 

Clivage, Distinct dans une seule direction. 

Pesanteur spécifique. 5,39 5,88. 

Caractères indéfinis* 

Chimiques. Seule , au chalumeau est infusible mais se 
fond avec la soude et le borax. Inattaquable par les acides. 
Cassure. lamellaire ou granulaire. 
Dureté. Raie la chaux phosphatée ; rayée par le quarz. 
Couleur. Noire y d'un lustre métallique imparfait. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 



1 . Noir terne , et d'un éclat vitreux dans la cassure ; en 
prismes tétraèdres et en petites masses disséminées dans le 



388 YTTRO-TANTALITE. 

feldspath laminaire, couleur de chair; Ytterby, Fahlon, 
Suéde. 

3. Gris-noirâtre, portion d'un prisme tétraèdre rectan- 
gulaire assez net, avec de petites masses lamellaires noires, 
dans le feldspath laminaire rougeâtre ; Ttterbj. 

3. Petite masse prismatoïde alongée , noire, dans le quaiz 
amorphe , avec feldspath laminaire , couleur de chair et 
mica; Ytterby. 

4* Petits cristaux irréguliers, disséminés dans le feld- 
spath laminaire, rouge de chair , sur du mica en grandes la- 
mes; Ytterby. 

5. Granuliforme, noir, dans le feldspath laminaire roa- 
geâtre ; Ytterby. 

Annotations. 

On rapporte à cette espèce , ou on place ordinairement 
après elle , comme appendice , deux minéraux analysés par 
Berzélius , dont voici les caractères principaux. 

Le premier est d'une couleur brun^ d un éclat TÎtreox et 
résineux, et n'offre aucune trace de cristallisation. On le 
trouve en petites lames minces , qui présentent une cassure 
transversale conchoïdale , disséminées dans le feldspath , et 
dans les mêmes localités que Tespèce décrite ci-dessus. 

Le second est jaune , d un éclat vitreux et résinenx 
dans la cassure, et n'offre aucune forme régulière; il se 
trouve aussi dans les mêmes localités , disséminé dans le 
feldspath, en petites lames qui ont une cassure feuilletée dans 
un sens et granulaire dans un autre. Il raie le verre a?ec 
difficulté. 

Dans le premier, Berzélius a trouvé l'acide tantaliqneet 
l'yttria à peu prés dans le rapport de 52 à 38., et dans le 
second dans le rapport de 6o à 3o. 



TRENTE-DEUXIÈME GENRE. 

€ÉRII)M. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 
CÉRITE, 
Caracières définh. 

H181VGBK. 

Analyse, Silice 18. 

Oxide de cérium. 68,59. 
Oxidedefer. ... 2. 

Chaux 1,25. 

Eau 9960. 

99,55. 

De Riddarhyttan. 

Forme primitive. Inconnue. 
Clivage. Dans aucune direction. 
Pesanteur spécifique* 4,91 2. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Infusible au chalumeau, et forme avec le 
borax un globule d'un jaune orangé. Donnant de l'eau par 
la calcination. 

Cassure. Inégale. 

Dureté. Raie la chaux phosphatée , et est rayée par le 
Feldspath. 

Couleur. Violet-brunâtre; translucide sur les bords. Pous- 
sière blanche. 

5 26. 



Sgo CÉRITE. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Massif 9 rougeâtre, avec allaiiite et amphibole Tert en 
petites masses fibreuses , disséminées ; mines de cuivre de 
NyaBastnaés, Riddarhyttan , Westmanland, Suède. 

2. Rougeâtre, entre deux couches d'amphibole fibreux, 
cuivre pyriteux ; Riddarhyttan. 

3. Rougeâtre , avec cuivre pyriteux et un peu de cériuin 
carbonaté; Riddarhyttan. 

Annotations. 

On rapporte généralement à l'espèce suivante , allanite , 
la substance d'un brun-noirâtre qui accompagne la cérite à 
Riddarhyttan. Les caractères de ce minéral offrent en effet 
assez d'analogie avec Tallauite : sa pesanteur spécifique est 
4,173; sa dureté est à peu prés la même que celle de la cé- 
rite; sa poussière est gris-jaunâtre ou brunâtre ; elle se fond 
facilement au chalumeau en un globule noir, et enfin; d'a- 
près Hisinger, elle contient, sur cent parties, 3o,i7 ^® silice, 
ii,3i d'alumine, 9,12 de chaux, 28,1g d'oxide decérium, 
et 20,72 d'oxide de fer. C'est l'espèce décrite par Berzélios 
sous le nom de Cérine. Cependant les indications de forme 
cristalline de cette substance la séparent entièrement de l'al- 
laiiite , et rendent impossible la réunion des deux minéraux 
dans une même espèce. En effet , les formes régulières de la 
cérine paraissent devoir être rapportées à un prisme hexaè- 
dre régulier tandis que celles de l'allanite se dérivent d'un 
parallélipipède obliquangle. 

On a aussi proposé de rapporter à la cérine une substance 
d'un brun clair en petits prismes hexaèdres, ou en lames, qui 
accompagne quelquefois l'émeraude de Santa-Fe-de-Bogota. 



DEUXIÈME ESPÈCE. 

ALLANITE. 
Caractère* définis, 

THOMSOM. 

Analyse, Silice 35,4o. 

Oxide de cérium. 33,9. 
Oxide de fer. . . a5,4o. 

Alumine 4,i. 

Chaux. ..... 9,2. 

108,00. 

Du Groenland. 

Forme primitive. Prisme tétraèdre oblique , à base de 
parallélogramme , dans lequel Tincidence des faces latérales 
est de ll5^ 

Clivage. Parallèle à Tune des faces latérales, et à la face 
de la modification A\ 

Pesanteur spécifique» 3,2. . . 3,6. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Se fond difficilement au chalumeau en une 
scorie noire. Forme une gelée avec l'acide nitrique. 

Cassure. Imparfaitement conchoïdale. 
' Dureté. Raie facilement le verre. 

Couleur. Brun et vert-noirâtre ; éclat vitreux tirant au 
métalloïde ; quelquefois translucide sur les bords. Poussière 
vert-grisâtre. 



ALLANITE. 



FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Noire, gros prisme tétraèdre , sans 'terminaisons dis- 
tinctes dans le quarz amorphe, avec un peu de mica lamel- 
laire ; Alluk , Groenland. 

2. Noire , en petites masses disséminées dans le feldspath 
laminaire , blanc-verdâtre , avec un peu de mica ; Alluk. 

3. Noire, d-un éclat résineux, en petites couches, dans 
le quarz amorphe ; Alluk. 

4. Noire, amorphe, avec un peu d'amphibole ; Riddarhyt- 
lan, Westmanland, Suède. 

Annotations. 

La forme des cristaux et plusieurs des incidences des 
faces de Tallanite , tels qu'ils ont été indiqués par Mohs 
et Hisinger, offrent beaucoup de ressemblance avec les 
cristaux d'épidote. L'analogie serait complète, il y aurait 
même isomorphisme entre ces deux substances, si les cris- 
taux d'allanite pouvaient se dériver d'un prisme rhomboïdal 
oblique , au lieu d'un prisme tétraèdre oblique, comme on 
l'a indiqué ici d'après les observations de Mohs. 

Wollaston a analysé un minéral de Mysore dans lequel 
il a trouvé, sur cent parties, 19,8 d'oxide de cérium, 34 de 
silice , 32 d'oxide de fer, et 9 d'alumine. On l'a rangé avec 
l'allanite , bien à tort , si l'on suppose exactes les analyses 
de Hisinger et de Wollaston. 



TROISIÈME ESPÈCE. 

ORtHITÊ. 
Caractère* définis. 

BBRziuUS. 

Anahfêe. Silice 36,25. 

Alumine . i4, 

Oxîde de cérfum .... 17,^9 

Oxide de fer 11 ,42 

• Oxide dé iflàngàiiése . . . i,56 

Chaux 4^09 

Yttria 5, 80 

Eau 8,70 

De Finbo. 

Forme primitive. Inconnue. 
Clivage. Dans aucune direction. 
Pesanteur spécifique, 3,288. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Au chalumeau , se fond en se boursouflant 
en un globule noirâtre ; avec le borax donne , un verre 
transparent. Se prend en gelée dans les acides, et donne 
la réaction du cériùm. 

Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. Raie le verre avec un peu de difiiculté. 
Couleur. Brun-noirâtre et grisâtre; éclat vitreux. 
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ORTHITE. 



FORMES INDÉTERBANABLES. 

1. Brun-noirâtre, en baguettes minces, engagées dans 
le feldspath laminaire ; Finbo , Fahlun , Suède. 

2. ' Brun-noirâtre , en baguettes , et en petites couches 
parallèles et inclinées, dans le feldspath laminaire. 

jinnotaiions. 

Berzélius a encore analysé un minéral de Gottliebs- 
gang qui lui a donné les mêmes élémens que la variété de 
Finbo , mais dans des proportions un peu différentes. Ces 
analyses ne peuvent guère être représentées par la même 
formule , et s'il n'y a pas deux espèces , ce qui paraît peu 
probable, elles conduisent à regarder les deux minéraux 
analysés comme des mélanges. 



I VWWVVVWVVVVVWW». VWVWWVVW 



QUATRIÈME ESPÈCE. 

PYRORTHITE. 
Caractères définis. 

BBAziLlDS. 



Analyêe, Silice io,43 

Alumine 3,59 

Oxide de cérium. . . . 13,92 

Oxide de fer 6,08 

Yttria 4,8; 

Chaux 1,81 

Oxide de manganèse. . 1,39 

Eau • • • 26,5o 

Carbone et perte. . . . 3j,4i 



lOOyOO 
Oe Kirarf. 

Forme primitive. Inconnue. 
Clivage. Dans aucune direction. 
Pesanteur spécifique* 2,19. 

• Caractères indéfinis. 

Chimiques. Exposée avec précaution â l'action du chalu- 
meau , prend feu et brûle sans flamme ni fumée 3 ensuite 
elle devient blanche , et finalement se fond en émail noir. 

Avec le borax, donne un verre transparent. Se dissout , 
à chaud , dans les acides , à l'exception d'une poudre noirâ- 
tre, et donne les réactions du cérium. 

Cassure* Conchoïdale , inégale et terreuse. 

Dureté. Est facilement rayée par la chaux carbonatée»^ 
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Couleur. Brun-noirâtre ^ et brun-jaunâtre dans un état 
d'altération ; lustre résineux. 

FORMES mDÉTERMlNÂBLES. 

1. Brun-noirâtre 9 en baguettes prismatiques, et en pe- 
tites couches minces , avec feldspath , du quarz et un peu 
de mica; Kararf , Fahlun, Suède. 

2. Brun-noirâtre , et brun-jaunâtre , en petites couches 
minces dans le feldspath ; Kararf. 

Annotations. 

Cette substance est certainement un mélange ^ et on 
pourrait presque dire qu'elle est à l'espèce précédente ce 
que le graphite est au fer. On a indiqué le prisme rhom- 
boïdal droit comme étant la forme primitive de la pyror- 
thite , mais je ne sais sur quelle autorité , car aucun auteur 
ne cite de cristaux de cette substance, et elle n'ofifre de 
clivage dans aucune direction. 



VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVkVVVVVVV*VVVVVVVVVVVVVV%VVVVVVVV»^^ 



CINQUIÈME ESPÈCE. 

CÉEIUM CAEBONATÉ. 
Caraetèreê définis, 

HISIHGEB. 

Analyse* Oxide de Ceriuin» ^5^^» Formule ofaimique. 
Acide carbonique. 10,8 Ce C. + a Aq. 
Eau. i3,5 



160,0 

de Battnaét. 

Forme primitive. Inconuue. 
Clivage. Dans aucune direction. 
Pesanteur spécifique. Inconnue. 

Caractères indéfinis. 

Chimique. Soluble dans les acides. La solution , traitée 
par Toxalate d'ammoniaque , donne un précipité qui bru- 
nit par la calcination, et qui forme par le borax, un verre 
rouge ou orange qui devient jaune par le refroidissement. 

Cassure. Grenue. 

Dureté. Facilement rayé par la chaux phosphatée. 
Couleur. Blanc et blanc-grisâtre , opaque et translucide. 

FORMES mDÊTERMINÂBLES. 

1. Blanc, petites couches minces, cristallines , sur cérite, 
avec amphibole vert fibreux et cuivre pyriteux ; Bastnaés , 
Riddarhyttan , Suéde. 
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Annotations. 



Cette substance , qui parait être très rare , n'a encore été 
étudiée en conséquence que par un très petit nombre de 
personnes; son analyse la range néanmoins au nombre 
des substances les plus intéressantes. 



SIXIÈME ESPÈCE. 

CÉBIUM FLUATÉ. 
Caractères définû. 

BBBzéLIVS. 

Analyse. Peroxide de cérium 83^64 

Acide fluorîque i6,24 

Yttria 1,12 



100,00 

Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier. 
Clivage, Dans aucune direction. 
Pesanteur spieifiqm. 4,7. 

* Caractères indéfinis. 

Chimiques. Chauffé dans un matras, il corrode le verre. 
Seul, au chalumeau, il ne fond pas, mais sa couleur 
change et devient brune ; avec le borax et le sel de phos- 
phore, il donne un globule rouge ou orange qui pâlit 
en refroidissant. Il est d'ailleurs attaquable par les acides , 
et la solution traitée par l'ammoniaque donne une pré- 
cipité qui devient brun par la calcination , et forme avec le 
borax un verre rouge à chaud , et jaune à froid. 

Cassure, Indistincte. 

Dureté. Raie la chaux carbonatée. 

Couleur, Jaun&tre et rougeâtre ; opaque et translucide. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1 . filanc-jaunâtre , petites masses terreuses dans le quarz- 
amorphe; Finbo, Suède. 



4oo GÉRIUM FLUATÉ. 



yinnotations. 

Les petites masses terreuses du morceau décrit cinlessos 
sont considérées par Berzélius comme un mélange méca- 
nique de cérium fluaté , de fluate d*yttria et de silice. EUei 
présentent d'ailleurs les mêmes réactions que le cériom 
fluaté. La forme primitive indiquée pour cette espèce est 
donnée sur l'autorité de Mohs^ 



SEPTIÈME ESPÈCE. 



• * CÉRtUM FLTJATÈ BASIQUE. 

,^ Caractères indéfinis. 

■ 

Analyse. Acide flaorique io,85. 

Peroxide de cérium. . . . 84, 20. 
Eau 4,95. 

100,0 

Forme primitive. Inconnue. 
Clivage. Dans aucune direction. 
Pesanteur spécifique. Inconnue. 

Caractères indéfinis. 

Chimique. Donne de. l'eau par la calcination. Infusible 

chalumeau , noircit par la chaleur , et passe au rouge et 
L ToraDgé par le refroidissement. Offre d'ailleurs les mêmes 
*^ctions que l'espèce précédente. 

Cassure. Cristalline et unie. 

Dureté. Raie la chaux fluatée. 

Couleur. Jaune , opaque. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1 . Jaune , petites masses compactes , avec quarz et cléa- 
^elandite ^ Finbo , Suéde. 



4oa CÉRIUM FLUATÉ BASIQUE. 



Annotations. 

Berzéliusa donné l'analyse d'un minéral trouvé àBastnaés, 
composé, sur cent parties, de 10,8 d'acide fluorique, de 
75,7 de i)éroxide de cérium , et de i3,5 d'eau, et qui diffère, 
comme on Toit, de l'espèce précédente par les proportions 
de péroxide de cérium et d'eau. Il ne cite d'ailleurs aucun 
des caractères extérieurs de ce minéral. C'est l'espèce dé- 
crite ci-dessus que M. Beudant nomme Balicérine. 
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HUITIÈME ESPÈCE. 

YTTRO-CÉRITE. 
Caractères définis. 

BBRZBLIU8. 



Analyse. Acide fluorique. 

Oxide de cérium 
Yttria. .... 
Chaux 



25,45. 
16,45. 
8,10. 



100. 

Finbo. 

Forme primitive. Le cube. 

Clivage. Parallèle aux faces de la modification b\ 

Pesanteur spécifique. 3,447. 

Caractères indéfinis. 

chimiques. Infusible au chalumeau , mais perd sa couleur 
et devient blanc. Attaquable par les acides, la solution 
traitée par Vammoniaque donne un précipité qui se dissout 
dans le carbonate d'ammoniaque. 

Cassure. Inégale. 

Dureté. Raie la chaux fluatée et est rayée par le quarz. 
Couleur. Bleu-violet, gris-bleuâtre et blanchâtre, opaque. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 



1. Violet, laminaire et compacte, avec quarz amorphe, 
cérium fluaté , et un peu de mica , dans la cleavelandite ; 
Finbo, Suède. 



4o4 



YTTRO-CÉRITE. 



Annotaûonê. 

Ueax autres analyses faites par Beixélins, rime d'un 
toioéral iromé aussi i Finbo , et I antre à Brodbo , con- 
duisent à fienser qo'il existe diTers mélanges de floate de 
cériom et de fluate d'yttria , et que ces deux Anales sont jKro- 
^lablement isomorp^les. 

Ixrs cristaux d'yttro-cérite sont extrêmement rares^ mais 
on trouve assez fréquemment des masses qni se laissent 
cliver (parallèlement aux faces d'un dodécaèdre rbomboïdal. 
CoM d'après cette indication qu'on a adopté ici le cube 
pour la forme primitive. 



TRENTE-TROISIÈME GENRE. 



CHROME. 

ESPÈCE UNIQUE. 

CHROME OXIDÉ. 

Caracières définis, 

Jnalyêe. Chrome -70,11. 

Oxigène 29,89. 

100. 

Forme primitive. Inconnue. 
Clivage. Dans aucune direction. 
Pesanteur spécifique. Inconnue. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Infusible au chalumeau. Donnant avec le 
borax un verre d'une belle couleur yerte. Soluble dans les 
alcalis en ëbuUition, et leur communiquant une couleur 
▼erte. 

Cassure. Indistincte. 

Dureté. Inconnue. 

Couleur. Vert d'herbe et jaunâtre. Quelquefois translu- 
cide , quand la structure est cristalline. 

FORBiES INDÉTERMINABLES. 



1. Vert-grisâtre , terreux sur quarz ferruginé ; aux Écou- 
chets, près l'établissement du Greusot. 

3 27. 



4o6 CHROME OXIDÉ. 

3. Vert-grisâtre , terreux sar un grés grossier ; aax 
Écouchets. 

Annotations. 

Cette substance se rencontre plus souTent disséminée, 
comme matière colorante , qu'isolée. On l'a retrouvée dans 
plusieurs localités , et particulièrement à Unst , l'une des 
îles Stheland , toujours dans les mêmes circonstances. On 
Yoitque ses caractères sont imparfaitement connus. 



DEUXIÈME APPENDICE. 

SUBSTATÏCES A CLASSER DANS LES GENRES QUI PRÉCÈDENT. 



PREMIÈRE ESPÈCE. 

AESCHINITE. 
Caractères définis. 



Analyse. Acide titanique 56. 

Zircone. 20. 

Oxide de cérium i5. 

Chaux 3,8. 

Oxide de fer 3,6. 

Oxide de zinc o,5. 



97>9- 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit de 127*. 
Clivage. Di£Bicile , et seulement dans une direction pa- 
rallèle aux bases de la forme primitive. 
Pesanteur spécifique. 5,i4. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Infusible au chalumeau. 
Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux phosphatée, et est rayée par le 
feldspath. 

Couleur. Noir , opaque , éclat résineux. 



4o8 



AESGHINITE. 



FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Noire , prismatoïde, cristal isolé sans terminaisons 
distinctes ; Miask, Monts Ourals. 

u^4nnotaUons. 

Quelques auteurs pensent que l'aeschinite pourrait n'être 
qu'une variété de la substance décrite par M. Kupfer , sous 
le nom d'ilménite ; mais cette opinion est en contradiction 
avec les formes cristallines des deux substances. En effet, 
les cristaux d'ilménite , loin de pouvoir être rapportés à un 
prisme rhomboïdal droit, comme forme primitive, se dé- 
rivent d'un rhomboïde aigu , et paraissent isomorphes avec 
le fer oligiste. Ces deux substances ont d'ailleurs des pesan- 
teurs si>écifiques très différentes^ puisque celle de Tilménite 
est de 4,75 à 4,78. 



DEUXIÈME ESPÈCE. 

CHILDRENITE. 
Caractèreit définis. 

Analyse, Composée^ d'après les essais de Wollastou, d a- 
cide phosphorique^ d'alumine et d'oxide de fer. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit , dans lequel 
rincidence des faces latérales est de 92° et le rapport 
entre un des côtés de la base et la hauteur à peu près celui 
des nombres loo et io3. 

Clivage, Difficile , et seulement dans une direction paral- 
lèle aux faces de la modification g\ 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Âu chalumeau , offre les réactions de l'alu- 
mine et de l'acide phosphorique. 
Cassure. Inégale. 

Dureté. Raie la chaux fluatée et est rayée par le feldspath. 
Couleur. Jaune et jaune-brunâtre ; translucide. Pous- 
sière blanche. 

FORMES DÉTERMINABLES. 
gme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF P m b b e. 

Octaèdre rhomboïdal modifié sur les bords et les angles. 
(Fig. 3,pl, LXXXI.) 



1 . Jaune et jaune-brunâtre , petits cristaux éclatans dis- 
séminés y et engagés entre eux de manière à former une 



4io CHItDRENITE. 

croule cristalline , sur un groupe de quarz prisme; Tavis- 
tock , Devonshire , Angleterre. 

2. Gris-jaunâtre, translucide, petits cristaux nets soi 
schiste; Crinnis., Cornouailles. 

AnnotaUons, 

C'est à cette espèce, bien caractérisée par sa forme, qu'il 
faudrait peut-être rapporter la substance décrite sous le 
nom de Kakoxen , dans laquelle Steinmann a trouvé , sur 
cent parties , 17,86 d'acide phosphorique , 10,01 d'alumine. 
8,90 de silice^ 36,82 de peroxide^de fer, o,i5 de chaux, 
et 25,95 d'eau et d'acide fluorique. Cette substance jaune et 
jaune-brunâtre, en aiguilles. cristallines formant de petites 
masses fibreuses, a été découverte prés de Zbirow en 
Bohême. 



TROISIÈME ESPÈCE. 

FERGUSONITE. 
Caraotèreê définû. 



VIGIOR HARTWALL. 

Analyse. Acide tantalique ^797^- 

Yttria. ^ijgi- 

Oxîde de cérium 4,68. 

Zircone 3, 02. 

Oxide detain 1. 

» d'uraue 0,95. 

» de fer. o,34. 



99,65. 

Forme primitive. Prisme droit à bases carrées dans le- 
quel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est à 
peu près celui des nombres 100 et 212. 

Clivage, Parallèle aux faces de la modification b\ 

Pesanteur spécifique, 5,838. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Au chalumeau, devient d'un jaune-verdâtre, 
et ne se fond pas, mais avec le sel de phosphore se dissout 
complètement. 

Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. Raie facilement le verre. 

Couleur. Brun-noirâtre, opaque , d'un ^clat un peu mé- 
tallique. 



4l3 



FERGUSONITE. 



FORMES DÉTERMINABLES. 
1^ VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF jrl (y* ^H^- 

Pyramide à bateê carrées, émargitUe à F endroit d^s aréUi 
de la base y et dont leseommete sotU remploeée par ufie 
parallèle à la base, et par quatre autres faces situas de 
biais. (Fig, a, pl. LXXXI.) 

I . Brun-noirâtre , opaque , cristal isolé ; Kikertaursak , 
Groenland. 

Annotations 

La cristallisation de la fergusonite est remarquable en ce 
qu'elle appartient au système que Mohs a désigné sous le 
nom *d'hemi-pyramidal à faces parallèles; c'est-à-klire que 
les cristaux de cette substance n'offrent que la moitié des 
faces de certaines modifications , et précisément celles qui 
sont parallèles deux à deux. 



QUATRIÈME ESPÈCE. 

«ELVINE. 
Caractères défini*. 

C. G. GMELIN. 

Analyse. Silice 35,271. 

Glucine 8,026. 

Alumine et glucine . . . i,445. 
Protoxide de manganèse. 29,544. 
Protoxide de fer. ... ; 7,990. 
Sulfure de manganèse. . i4,ooo. 
Perte par calcination . . 1,1 55. 



97,23i. 

Forme primitive. Le cube. 

Clivage, Parallèle aux faces de la modification a*. 

Pesanteur spécifique, 3,i. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Ëxposéeau chalumeau sur le charbon, se fond 
avec effervescence dans la flamme de réduction en un 
globule de même couleur que le minéral ; dans la flanune 
d'oxidation la couleur devient plus foncée et la fusion plus 
difficile ; avec le borax donne un verre transparent souvent 
coloré par le manganèse. Sa poussière se dissout dans l'a- 
cide sulfurique en répandant une fumée épaisse. 

Cassure. Inégale. 

Dureté. Raie le verre. 

Couleur. Jaune de cire ; opaque et translucide sur les 
bords 'y éclat résineux. 
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HELVINE. 



FORMES DÉTERMINABLES. 

l"^" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF a ' . 

Octaèdre régulier dans lequel quatre des faces apparte- 
nant à un tétraèdre régulier sont très petites. ( Fig. 3 , 
pl. LXXXI.) 

1. Jaune de cire ; cristaux nets dans lesquels les quatre 
petites faces sont raboteuses ; mine des frères Laurent , 
Schwarzenberg , Saxe. 

2. Jaune de cire , cristaux assez gros sur talc avec de pe- 
tits cristaux de talc pseudomorphiqués , modelés en tétra- 
èdres réguliers, et de petits cristaux blanc-grisâtres de 
chaux fluatée d'une variété nouvelle , qui offrent la forme 
d'un octaèdre émarginé dont les faces triangulaires sont 
masquées ^par des pyramides triangulaires très aplaties; 
mine des frères Laurent. 

3. Jaune pâle , petits cristaux engagés dans le talc, avec 
quarz prismé, chaux fluatée blanche et violette , et un peu 
de zinc sulfuré laminaire brun ; mine des frères Laurent. 

4. Jaune-verdâtre , grands cristaux indistincts passant â 
la variété fibreuse , dans le talc endurci ; mine des frères 
Laurent. 

Annotations' 

On trouve des cristaux d'helvine qui offrent la forme 
d'un tétraèdre régulier, c'est-à-dire qui ne sont composés 
que de la moitié des faces de la modification a' ^ et d'ailleurs 
dans ceux qui offrent toutes les faces de cette modification, 
quatre d'entre elles ont un caractère qui les distingue 
cilemént des quatre autres , de sorte que la forme ])eat étie 
regardée comme la combinaison de deux tétraèdres. C'est 
en se fondant sur ces observations que Mohs a considéré la 
cristallisation de cette substance comme appartenant an 
système sémi-tessulaire â faces inclinées , qui est aussi le 
système du zinc sulfuré. 



CINQUIÈME ESPÈCE. 

NONTRONITE. 
Caraetèreê definiê, 

BBRTtam. 



Analyse. Silice 44. 

Peroxide de fer 29- 

Alumine 3,6. 

Magnésie 1. 

Eau 

Ârgile 12. 



98,6. 

Forme primitive. Inconnue. 

Clivage. Inconnu. 

Pesanteur spécifique. Inconnue. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Donnant de l'eau par calcination , et pre-* 
nant une couleur rouge. Soluble avec facilité par l'acide 
hydrochlorique avec précipité gélatineux de silice. Solution 
précipitant abondamment en bleu par Tbydrocianate ferru- 
giné de potasse. 

Cassure. Inégale et mate. 

Dureté. Se laissant rayer facilement par l'ongle. Onctueux 
an toucher. 

CoîUeur. Jaune de paille et jaune serin. Opaque. 
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HONTRONITE. 



FORMES INDÉTERMINABLES. 

i. Jaune serin , en petits rognons enveloppés d'une pel- 
licule de peroxide de manganèse; Saint-Pardoux , Nontron, 
département de la Dordogne. 

^rmotaUons. 

La composition de la nontronite, bien qu'elle offre de 
l'analogie avec celle d'autres espèces minérales composées 
principalement de silice > de peroxide de fer et d'eau , sufSt 
cependant pour établir une espèce distincte , parce qu'elle 
peut se représenter avec exactitude par une formule cbimi- 
que différente. Celte formule est F Si. % 5 Aq. 



SIXIÈME ESPÈCE. 

POLYMIGNITE. 
Caractères définit, 

BBRZBLIUS. 



Analyêe, Acide titanique ^9)3* 

Zircone i4,4. 

Tttrîa 11,5. 

Chaux 4,2. 

Oxide de fer 12,2. 



Oxide de manganèse. . . 2,7. 
Oxide de cérium. , . . 5,o. 
Magnésie , potasse , silice , 
et oxide d'étain. . . . traces. 



96,3. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit, dans lequel 
l'incidence des faces latérales est deet 11 5** 10' le rapport 
entre un des côtés de la base et la hauteur est à peu près celui 
des nombres 47 et 5o. 

Clivage. Facile , parallèlement aux faces de la modifica- 
tion g\ 

Pesanteur spécifique. 4, 806. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques, Infusible au chalumeau ; attaquable par l'a- 
cide sulfurique lorsqu'il est réduit en poussière fine. 
Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux phosphatée et est rayée par le 
feldspath. 



4i8 POLYMIGNITE. 

Couleur. Noir , opaque , d'un éclat presque métallique. 



FORMES INDÉTERMINABLES. 
1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF mg' g* b' e'. 

Prùme à dix pané terminé par un êommet à m faceê, 
(Fig. 2,pH.XXXL) 

I. Noire, d'un éclat presque métallique en cristaux alon- 
gés,dansle feldspath, avec amphibole et zircone; Frie- 
drichswârn , Norwège. 

Annotations. 

La polymignite est encore, comme l'aeschinite, principa- 
lement composée d'acide titanique et de zircone ; mais bien 
que l'analyse ne soit considérée par Berzélius que comme 
approximative , les autres caractères définis de ce minéral 
suffisent pour le distinguer de tous les autres et en faire 
ime espèce distincte. 



SEPTIÈME ESPÈCE. 

PYROCHLORE, 
Caractères définù. 

YTOBLIB. 



Analyse. Acide titanique 62,75. 

Chaux 12,85. 

Protoxide de manganèse. 2,75. 

Oxide de fer 2, 16. 

Oxide d'urane 6,18. 

Oxide de cérium 6,80. 

Oxide d'étain o^Gi. 

Eau. 4,20. 



Forme primitive. Le cube. 

Clivage. Parallèle aux faces de la modification a' , c'est- 
à-dire aux faces d'un octaèdre régulier. Très difficile k ob- 
tenir. 

Pesanteur spécifique. 4,2o6. . . 4^216. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Infusible au chalumeau , devient jaune-ver- 
dâtre par la calcination. 

Cassure. Conchoïdale , ofirant un éc1e(t entre le vitreux 
et le résineux. 

Dureté. Raie la chaux phosphatée et est rayée par le 
feldspath. 

Couleur. Brun-rougeâtre ou noirâtre, opaque, éclat 
entre vitreux et résineux. 



PTROGHLORE. 



FORfilES DÉTERMINABLE3. 
1« VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENTATIF a\ 

Oetaedre régulier. (Fig. a, pl. LXXXII.) 

1 . Brun -noirâtre , cristaux nets, isolés ; Friedrichswârn , 
Norwége. 

2, Brun- noirâtre , cristaux nets, engagés dans le felds- 
path , avec amphibole ; Friedrichswârn. 

^nnotaiions. 

Cette substance, bien caractérisée par sa forme , offre une 
composition , d'après l'analyse qui a été faite , assez difficile 
à représenter par une formule. On pourrait , en négligeant 
le reste comme mélange de matière à l'état de peroxide , la 
considérer comme un titanate de chaux. 



HUITIÈME ESPÈCE. 

SORDAWALITE. 
Caraetèreê difiniê. 

HODBH8U0LD. 



Analyse. Silice 49,4o. 

Alumine i3,8o. 

Oxidede fer 18,17, 

Magnésie 10,67. 

Acide phosphorique. . . 2,68. 

Eau 4,58. 



99,3o. 

Forme primitive. Inconnue. 
Clivage. Dans aucune direction. 
Pesanteur spécifique. 3,58. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Donnant de Teau par la calcination. Fusible 
assez difficilement au chalumeau en boule noire , qui prend 
un éclat métallique au feu de réduction. En partie soluble 
dans lacide hydro-chlorique. 

Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. La même que celle du verre. Rayée par le felds- 
path. 

Couleur. Verdâtre ou gris-noirâtre, opaque, éclat vi- 
treux, demi-métallique. 

FORBIES INDÉTERMINABLES. 



1. Noire , d'un éclat résineux , massive , sans adhérence 
Sordawala, Finlande. 

5 28. 



422 SORDAWALITE. 

2. Noire , opaque , angulaire , en partie recouverte de fer 
hydraté terreux ; Petrozawosky , Russie. 

Annotations. 

La composition de cette espèce, d après l'analyse de 
Nordenskiold j est assez difficile à représenter par une for- 
mule simple , mais néanmoins sa cassure parfaitement con- 
choïdale et son homogénéité permettent de la considérer 
comme une espèce distincte. La sordawalite a été trouvée 
en petites couches d'un demi-pouce à un pouce d'épaisseur 
dans des roches • argilo-ferrugineuses y à Sordawala en 
Finlande. 



NEUVIÈME ESPÈCE. 



TURNÉRITE. 

Caractères définis. 

Analyse. D'après l'examen de M. Children , cette sub- 
stance 1^ compose principalement d'alumine, de chaux, de 
magnésie, d'une petite ^antité de fer, avec. trés-peu de 
silice. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal oblique , dans le- 
quel Pincidence des faces latérales est de 96** 10', l'incidence 
de la base sur les faces latérales de 99° 4o',.et le rapport 
d'un des côtés de la base à l'arête latérale à peu près celui 
des nombres 10 et 7. 

Clivage. Parallèle aux modifications g^ et h\ Le premier 
clivage est le plus facile à obtenir , et le plus brillant. 

Pesanteur spécifique. Inconnue. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Se dissout presqu'entièrement dans l'acide 
hydro-chlorique. 

Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. Raie facilement la chaux phosphatée. 
Couleur. Brun-jaunâtre et jaune-brunâtre , translucide 
et transparente ; d'un éclat vitreux. 

FORMES DÉTERMINABLES. 

1 " VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSEN TATIF pm g' g'^ h^h\e^ e* a^ e^ . 

Le prisme rhomboïdal primitif modifié sur tous les angles 
et les bords. ( Fig. 2 , pl. LXXXH ). 

1 . Jaune-orangé , petits cristaux nets, avec quartz prismé , 



4^4 TURNÉRITE. 

feldspath ditétraédre ^ cleayelandite en cristaux maclés, et 
de petits cristaux trés-nets d'anatase; Mont-Sorel, dépar- 
tement de llsère. 

Annotations. 

Il est assez remarquable que cette espèce bien caractérisée 
par sa forme et dont il se trouve , dans un assejc grand 
nombre de collections , des échantillonsde la même localité 
que le morceau qui yient d'être décrit ci-dessus, n'ait encore 
été découverte dans aucune autre localité. Elle se trouve en 
trop petite quantité pour qu'on en puisse espérer de long- 
temps une analyse quantitative. 



DIXIÈME ESPÈCE. 

WILLÉMITE. 

Caractère* définit. 

Analyse. Silice 73,33 Form. chim. 

Oxidedezinc. . 27,67. S» Z» 

100. 

Forme primitive. Rhomboïde obtus de 108^ 3i'. 
Clivage. Facile dans une direction perpendiculaire â Taxe, 
c'est-à-dire parallèle à la modification a\ 
Petanteur tpéeifiqtie. 4, 1 8. 

Caractères indéfinit. 

Chimiquet. Au chalumeau , les cristaux perdent en partie 
leur transparence; avec le borax, on obtient un globule 
transparent dans lequel nage un petit noyau de silice. 

Catture. La cassure transversale des cristaux est con- 
choïdale. 

Dureté. Raie facilement le verre et la chaux phosphatée, 
et se laisse rayer avec un couteau. 

Couleur. Les cristaux sont quelquefois blancs et trans- 
parens , mais le plus ordinairement jaunes , jaunes-bru- 
nâtres etrougeâtres. 

FORMES DÉTERBnNÂBLES. 

1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p e\ 

Pritme hexaèdre régulier terminé par let faeet dun rhom-- 
hoïde ohtut. (Fig. 2, pl. LXXXII). 

I. Jaune et jaune-brunâtre, petits cristaux nets, trans- 



426 WILLÉMITE. 

lucides et transparens , avec willémite massive ; Moresnet , 
Aix-la-Chapelle. 

3. Rouge-brunâtre y massive , sans adhérence ; Moresnet. 

Annotations. 

Cette espèce, bien caractérisée par sa composition chimi- 
que et sa forme , n'a encore été trouvée qu'à Moresnet où 
depuis des siècles on exploite la calamine. Elle s'y trouve 
en presqu'aussi grande abondance que les autres minérais 
de zinc. 
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ONZIÈME ESPECE. 

YTTRIA PHOSPHATÉE. 
Caractèreê définis* 

BBRZÀLIUS. 

Analyse. Acidej phosphorique 
et un peu d acide 

fluorique SSjég. 

Yttria 62,58. 

Sous -phosphate de 
fer 5,93. 



100,00. 

Forme primitive. Prisme droit à bases carrées, dans le- 
quel le rapport d'un des côtés de la base à la hauteur est 
à peu près celui des nombres 5 et 4. 

Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme pri- 
mitive. 

Pesanteur spécificité. 4,55/. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Infusible au chalumeau , et ne donnant pas 
d'eau par la calcination. Inattaquable par les acides* 
Cassure. Inégale , esquilleuse. 

Dureté. Raie la chaux fluatée , et est rayée par la chaux 
phosphatée. 

Couleur. Jaune-brunâtre , et brun-jaunâtre ; translucide 
et opaque ; éclat résineux. 



For m. Chim. 
Y^' P. 



t 
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FORMES DÉTERBnNÂBLES. 
VARIÉTÉ, SIGNE REFRÉSENTATIP m A». 

Octaèdre à base carrée dont les bordé des bases sontimar- 
ginis ( Fig, 2, pl. LXXXH ). 

1. Cristal isolé , brun-jaunâtre , translucide ; Lindesnaês, 
Norwège. 

Annotations. 

Cette substance a été découverte par M. Fauk dans une 
pegmatite. Les cristaux ont quelquefois un demi-pouce et 
jusqu'à un pouce de diamètre. Ils ressemblent un peu à des 
cristaux de zircon , mais il est facile de les en distinguer par 
leur bien moins grande dureté. 



TROISIÈME CLASSE. 

SUBSTANCES COMBUSTIBLES. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

SOUFRE. 

Caractère* définis. 

Analyse. Ordinairement pur, quelquefois mélangé de 
bitume, d'argile , et de sulfure de sélénium. 

Forme primitive. Prisme rhomboïdal droit, dans lequel 
Tincidence des faces latérales est de loi® 47* 20", et le rap- 
port d'un des côtés de la base à la hauteur â peu prés celui • 
des nombres 100 et 296. 

Clivage. Parallèle aux faces latérales de la forme primi- 
tive , et aux faces de la modification 

Pesanteur spécifique. 2,073. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques» Très-facilement fusible et même volatile; 
très-combustible , s'enflammant avec facilité ; brûlant avec 
une flanmie bleue , en se résolvant en gaz acide sulfureux. 

Cassure. Gonchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux sulfatée, et est rayé par la chaux 
carbonatée. 

Couleur. Diverses nuances de jaune; quelquefois verda- 
tre, et rougeâtre; transparent, translucide et opaque. 
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1" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF b\ 



Octaèdre rAoïfiioMio/ (Primitif. Haûy). 

1. Jaune un peuyerdâtre, translucide, éclatant, petits 
cristaux engagés entre eux et dont quelques-uns sont cunéi- 
formes; Sicile. 

2. Jaune-yerdâtre, translucide, éclatant, petits cris- 
taux agglomérés formant une croûte , sur une lave altérée ; 
Ténériflfe. 

5. Jaune-yerdâlre , translucide , éclatant , petits cristaux 
agglomérés dont quelques-uns appartiennent à la variété 
dioctaédre; Sicile. 

4. Jaune-yerdâtre, translucide, éclatant, petits cristaux 
engagés entre eux , sur une couche assez épaisse de soufre 
d'une texture fibreuse ; Sicile. 

5. Jaune, translucide, gros cristaux primitifs, prismés, 
émoussés et basés , sur chaux carbonatée en cristaux acicu- 
laires divergens, ayec de petits mamelons de la même 
substance : Conilla , Espagne. 

2« VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p b\ 

La variété précédente dont les sommets sont remplacés cha- 
cun par un plan (Basé. Haûy). 

6. Fragment d'un gros cristal isolé , jaune , transparent, 
;sur lequel on aperçoit quelques-unes des faces de la modi- 
fication 6*; Conilla, Espagne. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF i' 6*. 

La pf^mière variété, dans laquelle les arêtes obliques aiguës 
sont émarginées (Emoussé. Haûy). 

7. Jaune , translucide , gros crbtauz reyétus d'une croûte 
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épaisse , formée de petits cristaux de chaux carbonatée en 
dodécaèdres aigus ^ avec de petits cristaux de soufre pri- 
mitifs et basés ; Conilla j Espagne. 

VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF p A* h\ 

La seconde variété émarginée à Vendrait des intersections 
des faces p et b' (Octodécimal. Haûy). 

8. Jaune , translucide , cristaux engagés entre eux , dont 
quelques-uns sont aussi recouverts d'une croûte épaisse de 
chaux carbonatée, et d'autres appartiennent aux variétés 
basées, émoussées et équivalentes; Conilla , Espagne. 

g. Jaune , translucide^ petits cristaux nets , engagés dans 
la chaux carbonatée en petits cristaux ; Conilla , Espagne. 

10. Jaune, translucide, gros cristaux engagés entre eux, 
la plupart recouverts d'une croûte de chaux carbonatée , 
avec un gros cristal de la variété énioussée ; Conilla , Es- 
pagne. 

11. Fragment d'un trés-gros cristal jaune, peu translu- 
cide ; Conilla , Espagne. 

5™* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF pm A* e\ 

La variété émoussée dans laquelle les arêtes de la hase de 
Poctaèdre sont émarginées (Fig. 2, pl. LXXXII). 

12. Jaune , translucide , cristaux nets, avec chaux car- 
bonatée en dodécaèdres aigus ; Conilla , Espagne. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF pb b' ¥ e\ 

La variété octodécimale émarginée à Pendrait *des arêtes 
obliques aiguës (Equivalent. Hauy). 

13. Jaune, translucide, éclatant, cristaux nets avec 
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chaux carbonatée en dodécaèdres aigus ; Conilla, Espagne. 

14. Jaune ^ translucide , gros cristaux nets ayec chaux 
carbonatée en dodécaèdres aigus ; Conilla , Espagne. 

15. Jaune-yerdâtre ^ translucide, cristaux nets sur arçile 
grise ; Sicile. 

16. Verdàtre , translucide, gros cristaux peu nets ; Sicile, 
la Catolica. 

7™« VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF pm e*. 

La variété précédente augmentée dee faces m. 
(Voy. fig. 3,pl.LXXXn). 

17. Jaune , transparent, petits cristaux nets, avec chaux 
carbonatée en petits dodécaèdres aigus; Conilla; Espagne. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

i8« Jaune tirant sur Torangé, cristaux indistincts , agglo- 
mérés en formes de tubercules , avec chaux sulfatée blanche 
trapézienne et progressive ; Sicile. 

ig. Jaune , gros cristaux indistincts, recouverts de cris- 
taux de chaux sulfatée blanche, trapézienne et progressive; 
Sicile. 

20. Jaune-verdâtre , petites lames sur un bois altéré ; 
S*..Michel. 

21. Jaune pâle , cellulaire alvéolique ; Ténériffe. 

22. Jaune opaque, concrétionné, tuberculeux; Sicile. 

23. Gris-brunâtre, opaque, à cassure légèrement con- 
choïdale et compacte ; Servie. 

Annotations. 

Mitscherlich a fait voir que les formes cristallines du sou- 
fre que Ton obtient par la fusion , sont incompatibles avec 
celles qui viennent d'être décrites. Diaprés lui , elles doivent 
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être considérées comme ayant pour forme primitiye un 
prisme rhomboïdal oblique dans lequel Tincidence des faces 
latérales est de go^ 32^, est l'inclinaison de la base sur Taréte 
latérale obtuse de g 5*^ 46^ Ces cristaux sont le plus ordinai- 
rement maclés. Ils sont d'abord transparens , mais ils de- 
yiennent bientôt opaques. On n'a pas encore trouvé le sou- 
fre sous cette forme dans la nature. 



DEUXIÈME ESPÈCE. 



DIAMANT. 

Caradèreê définis. 

Analyse. Carbone pur. 
Forme primitive. Le cube. 

Clivage. Parallèle aux faces d'un octaèdre régulier. 
Pesanteur spécifique, 3,520* 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Entièrement combustible. Bràle sans fumée, 
et ne laisse aucun résidu. 

Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. Raie toutes les autres substances. 

Couleur. Ordinairement blanc , quelquefois bleti , rouge, 
jaune , Tert . brun , gris et noir. Le diamant coloré a 
ordinairement une couleur pâle. Ordinairement transpa- 
rent, quelquefois seulement translucide; éclat adamantin 
au plus haut degré. 

VARIÉTÉ, SIGNE BEPRÉSENTATIF a*. 

Octaèdre régulier ( Primitif. Haûy }. 

1. Cristal isolé blanc^ transparent. 

2. Cristal isolé blanc-grisâtre , transparent. 

3. Cristal isolé blanc-grisâtre , transparent , cunéiforme. 
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VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF b\ 

Dodécaèdre rhomboïdal ( Voyez fig. 2 , pl. LXXXTTT ). 

4. Cristal isolé , blanc-jaunâtre , translucide d'un lustre 
gras. 

5. Cristal isolé, blanc éclatant, translucide, dont les faces 
sont striées et un peu bombées. 

6. Cristal isolé , blanc , translucide , aplati parallèlement 
à deux des faces opposées du dodécaèdre. 

7. Cristal isolé, brun clair, éclatant , transparent. 

8. Cristal isolé, grisâtre peu. translucide. 

3>°<' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉ- 
BIENTAIRÊ b\ 

Axe de révolution, perpendiculaire à une des faces de la 
modification a\ ( Voyez fig. 3 , pl.^LXXXUI). 

9. Cristal isolé, blanc-grisâtre, très-brillant , dont les 
faces sont fortement striées. 

10. Cristal isolé , blanc , transparent, dont les faces sont 
aussi fortement striées. 

1 1 . Cristal isolé, verdâtre , translucide, dont les faces sont 
fortement striées. 

4'°<' VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF b. 

Solide formé de pingt-piatre triangles isocèles , offrant 
Faspect d^un dodécaèdre rhomboïdal dont chaque face 
serait divisée en deux dans la direction de la petite diago- 
nafo. (Voyez fig. 4, pl. LXXXin). 

12. Cristal isolé, blanc, transparent. 

13. Cristal isolé, blanc, transparent, aplati. 
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14. Gros cristal isolé, brun foncé , trauslacide, un peu 
aplati. 

5™" VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSBNTATIT p a*. 

Oetasdre régulier dont les angles sonf tronqués ( Cubo- 
octaédre. Haûy), 

15. Cristal isolé, blanc*grisâtre , d'un lustre gras, trans- 
lucide , et un peu arrondi sur les arêtes. 

16. Cristal isolé, jaunâtre , transparent, un peu alougé. 

17. Cristal isolé, blanc, transparent, trés*brillant. 

18. Petit cristal isolé , yerdâtre , translucide, dans lequel 
les faces du cube sonttrés-raboteuses. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF a' b\ 

Octaèdrê régulièr émargmé sur toutes les arêtes (Yojei 
fig. 5 , pl. LXXXm ). 

19. Cristal isolé, blanc-grisâtre , transparent , dans lequel 
les faces sont légèrement striées. 

20. Petit cristal trés-brillant, blanc, transparent. 

21. Gros existai isolé, blanc-grisâtre, transparent, offrant 
une tache noire. 

22. Cristal isolé, blanc-grisâtre, transparent, dont les 
faces b* sont fortement striées. 

23. Cristal isolé, blanc-grisâtre , transparent. 
Cristal isolé, jaunâtre, transparent. 

25. Cristal isolé , gna , translucide. - 

26. ' CristaLisolé , gris , translucide. ^ ^ 

27. Cristal isolé, gris foncé, tranduoide,' dont les ùnœs b' 
sont fortement striées. 

28. Cristal isolé , rougeâtare , translucide, dont les &ces b' 
sont fortement striées. 
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29. Très-petit cristal, blanc-Yerdâtre , transparent. 

30. Cristal isolé, vert, translucide. 

31 . Gros cristal isolé, yert , translucide. 

32. Cristal isolé, yert d^émeraude par transmission, dont 
les faces h' sont étroites et légèrement striées. 

7™' VABIÉTK , SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉ- 
MENTAIRE a\ b\ 

Axe de révolution perpendiculaire à une des faceê de la 
modification a\ (Voyez fig. 6 , pl. LXXXIII). 

33. Cristal blanc , transparent , éclatant. 

34. Cristal isolé , blanc-grisâtre , translucide. 
55. Cristal isolé, blanc-grisâtre , translucide. 

36. Cristal isolé, blanc-grisâtre^ transparent. 

37. Cristal isolé, transparent, jaunâtre, d'un lustre gras. 
58. Gros cristal isolé , vert clair, translucide, dont les 

faces sont fortement striées. 

39. Cristal isolé , brun-clair, transparent. 

8"* VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF p b^. 

Cube doublement émarginé, ( Voyez fig. 9, pl. LXXXIII). 

40. Cristal isolé, blanc , éclatant , transparent. 

41. Cristal isolé, blanc , transparent. 

42. Cristal isolé , blanc-verdâtre , translucide. 

43. Cristal isolé , jaune , transparent. 

44. Cristal isolé , gris-noirâtre , translucide. 

9»* VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF O* b. J. 

Octaèdre régulier dont les arêtes sont rempltwées par de 
doubles faces, (Voyez fig. 10, pl. LXXXIII). 

45. Gros cristal isolé, blanc, limpide, transparent de la 
plus belle eau. 

3 29. 
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46. Cristal isolé, blanc, légèrement nuancé de vert, trans- 
parent. 

47. Cristal isolé, blanc-jaunâtre, transparent. 

48. Cristal isolé , blanc un peu jaunâtre , translucide. 

49. Cristal isolé , jaune pâle dont les faces- h |- sont très- 
étroites. 

50. Cristal isolé , gris-jaunâtre , translucide. 

51. Cristal isolé, brun , translucide dans lequel les faces 
b f sont très-étroites. 

10'"*' VARIÉTÉ, SIGNE REPRESENTATIF i |. 

La variété précédente dan* laquJèlle hê faces de t octaèdre 
sont oblitérées par des pyramides hexaèdr£s très-^urbais- 
sées. (Voyez fig. 1 , pl. LXXXIII). 

52. Cristal isolé, blanc, limpide, éclatant, dont les 
faces sont un peu bombées ainsi que celles des cristaux de 
la même variété qui suivent. 

53. Cristal isolé , blanc , transparent d'une netteté par- 
faite. 

54. Cristal isolé , blanc , transparent , renfermant un 
autre cristal de la même substance.^ 

55. Cristal isolé , blanc laiteux , peu translucide , alongé. 

56. Cristal isolé , blanc, nuancé de vert^ translucide. 

57. Cristal isolé, blanc, limpide, éclatant, aplati parallè- 
lement â deux des faces opposées. 

58. Cristal isolé , blanc , nuancé de vert. 

5g. Cristal isolé , blanc-grisâtre, peu translucide , d'une 
forme triangulaire aplatie , mais appartenant à la même 
variété. 

60. Cristal isolé , blanc-jaunâtre, translucide. 

61 • Gros cristal isolé , net , blanc-jaunâtre > translucide. 

62. Petit cristal isolé , jaune , translucide. 

63. Cristal isolé , verdâtre , transparent. 
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64. Cristal isolé , vert d'émeraude , transparent. 

65. Cristal isolé , gris-verdâtre , transparent. 

66. Cristal isolé , gris-noir&tre , translucide. 

67. Cristal isolé , brun foncé, translucide. 

11™® VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF />. a' A'. 

Octaèdre régulier dont les arêtes sont imarginées et les 
angles remplacés chacun par une face, (Iriforme. Haùy). 

68. Cristal isolé , blanc , transparent. 

6g. Cristal isolé, blanc, translucide, dont les faces 
sont fortement striées et les faces p pointillées. 

70. Petit cristal net, blanc-grisâtre , translucide. 

71. Petit cristal grisâtre , dans lequel les faces du cube 
sont les faces dominantes. 

72. Gros cristal isolé , gris , translucide , dans lequel les 
faces sont fortement striées. 

75. Cristal isolé , blanc-jaunâtre, transparent. 

74. Cristal isolé , orangé , transparent. 

75. Cristal isolé , jaune , translucide. 

la™' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p a* h. 

La neuvième variété avec les faces primitives. ( Voyez 
fig. 12, pLLXXXin): 

76. Cristal isolé , blanc, transparent. 

77. Très-petit cristal isolé, blanc, translucide, dans 
lequel les faces du cube sont comme creusées. 

j5me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF a* i|. 

La dixième variété augmentée des faces de loctaèdre, 
(Voyez fig. i3, pl. LXXXIH). 

78. Cristal isolé, blanc, limpide , aplati parallèlement à 
deux des faces de Toctaèdre. 



44« DIAMANT. 

79. Petit cristal isolé , blanc , limpide. 

80. Cristal isolé, blanc légèrement nuancé de vert, 
transparent y trés-aplati parallèlement â deux des faces de 
Toctaèdre. 

81 • Cristal isolé , blanc-grisâtre , transparent , un peu 
aplati. 

82. Cristal isolé, très-net, blanc nuancé de rouge, trans- 
parent. 

83. Cristal isolé, très-net, gris, translucide. 

j4me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF |> a' a b\ 

La variété tri forme émarginée à fendrait des interseetion* 
des facee a' et b\ ( Voyez fig. i4 , pl. LXXXHI )• 

84. Cristal isolé, blanc, transparent, d une netteté parfaite. 

l5me VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF DU CRISTAL ÉLÉMEN- 
TAIRE a* b. 

Axe de révolution perpendiculaire aux faces de la modi- 
fication a\ 

85. Petit cristal isolé, jaunâtre , transparent. 

86. Cristal isolé , blanc-laiteux , translucide. 

87. Cristal isolé , cunéiforme , blanc-verdâtre , transpa- 
rent , très-écïatant. 

88. Cristal isolé, verdâtre, transparent. 

89. Cristal isolé, yerdâtre, transparent » aplati parallè- 
lement à deux des faces opposées de l'octaèdre. 

jQme VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF. 

La variété précédente dont les ariieê d'interseeiion des 
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faces a* et b sont remplacées chacune par une face* (Voyez 
fig. i5 , pl. LXXXIII). 

90. Cristal isolé , uet, blanc-jaunâtre, transparent. 

91. Cristal isolé , cuéniforme, blanc-verdâtre , transpa- 
rent. 

92. Cristal isolé, blanc-verdâtre, transparent, très-écla- 
tant , aplati parallèlement à deux des faces opposées de 
Toctaèdre. 

93. Cristal isolé , vert-pâle , transparent. 

94. Cristal isolé, vert-grisâtre, translucide. 

95. Cristal isolé , vert-grisâtre , translucide. 

96. Cristal isolé , vert d'olive , translucide. 

97. Cristal isolé , vert d'olive, translucide , aplati paral- 
lèlement à deux des faces opposées de l'octaèdre. 

98. Cristal isolé, blanc , transpjarent , éclatant , alongé 
et aplati. 

99. Cristal isolé , blanc taché de rouge , transparent. 

100. Cristal isolé , blanc-verdâtre , transparent peu net. 

101. Cristal isolé, blanchâtre , transparent peu net. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

102. Petit cristal isolé, alongé et arrondi, rose pâle, 
translucide. 

io5. Cristal isolé, arrondi, blanc-verdâtre, translucide. 

104. Fragment blanc-laiteux , opalescent. 

105. Gros fragment , blanc-grisâtre , transparent, dun 
cristal octaèdre aplati. 

106. Fragment blanc-grisâtre , transparent. 

1 07. Cristal isolé, blanc-grisâtre, translucide, sphéroïdal. 

108. Cristal isolé , blanc-jaunâtre, translucide, adhérant 
à du fer hydraté. 

109. Gangue ferrugineuse du diamant, morceau de 
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cascalho y formé d'un mélange de fer hydraté et de quartz 
grisâtre, ou grains angulaires et arrondis. 

Annotations. 

Il est presqu'impossible de déterminer avec exactitude 
la localité d*un cristal isolé de diamant , parce que dans les 
différens lieux où on les trouve, ils présentent ordinaire- 
ment les mêmes caractères. C'est pour cette raison qu'on 
n'a pas indiqué la localité des morceaux qui ont été décrits 
ci-dessus. Il est probable qu'ils viennent tous du Brésil. Us 
pèsent ensemble 42 carats \. 

Un grand nombre de cristaux de diamant se rapportent 
au cube et offrent toutes les faces qu'exige la loi de symé- 
trie. Il parait cependant qu^on en trouve qui ne présentent 
que la moitié du nombre de ces faces , et Ton a en con- 
séquence proposé de considérer la cristallisation du diamant 
comme appartenant au système semi-tessulaire. 



QUATRIÈME ESPÈCE. 



ANTHRACITE. 

Caraetéreê définU. 

Analjfêe. Carbone avec quelques traces d'hydrogène y et 
mélange de 3 à 5 pour cent de silice, d'alumine et d'oxide 
de fer. 

Forme primitive. Inconnue. 

Clivage, Quelques auteurs indiquent un clivage parallèle 
aux faces latérales d'un prisme rhomboïdal droit , d'autres 
aux faces latérales d'un prisme hexaèdre. 

Pesanteur spécifique. 1,4^0. . . . i,482. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Brûlant af ec difficulté sans flamme ni fumée, 
et se couvrant à peine d'un enduit de cendres blanches en 
se refroidissant. 

Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux sulfatée , rayée par la chaux cabo- 
jQatée. 

Couleur. Tfoire y opaque, quelquefois d'un éclat demi- 
■métallique. 

FOR&ŒS INDÉTERMINABLES. 
J • Noire, compacte avec chaux carbonatée : environs de 
^ - Noire , compacte ; Mont Meissner. 
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ANTHRACITE. 



Annotations. 



Cette espèce , dont la composition est presque identique 
avec celle du diamant, parait avoir avec cette dernière 
substance une relation analogue à celle du corindon avec 
Talumine préparée dans les laboratoires. 



CINQUIÈME ESPÈCE. 

MELLITE. 
Caractereê définU. 

UÂPEOTH. WOHLBR. 

AnalyMB, Alumine. .... 16 i4,5 

Acide mellitigue. 46 4i,4 

Eau 38. . • . . 44,1 

Forme primitive. Prisme droit à base carrée dans lequel 
le rapport d'un côté de la base à la hauteur est à peu prés 
celui desnomibres 2 et 3. 

CUvage. Parallèle aux faces a* 

Pesanteur spécifique. 1,597. 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Soluble dans Tacide nitrique ; solution pré'- 
cipitant en gelée par l'ammoniaque , et non par le nitrate 
de baryte. 

Exposé à la flamme d'une bougie , il blanchit et perd sa 
transparence. Chauffé fortement ^ il blanchit de même , 
ensuite devient noir et finit par tomber en poussière. 

Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux sulfatée; rayé par la chaux 
carbonatée. 

Couleur. Jaune et jaune-brunâtre; translucide et trans- 
parent ; éclat résineux. 
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l'« VARIÉTÉ , 8IGNR REPRÉSENTATIF a\ 

Octaèdre à ha^e carrée ( Primitif. Haûy ). 

1 . Deux gros cristaux isolés , l'un orangé foncé , et l'autre 
orangé pâle ; Artern , Thuringe. 

2°»' VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p a\ 

La variété précédente dont les êommets sont remplacés 
par un plan perpendiculaire à Faxe ( Basé. Haûy ). 

3. Orangé, translucide, trois cristaux réunis parallèle- 
ment à Taxe ; Artern , Thuringe. 

5ine VARIÉTÉ , SIGNE REPRÉSENTATIF m a». 

La première variété épointée aux angles latéraux, 
( Dodécaèdre. Haûy ). 

3. Jaune-grisâtre , transparent , petits cristaux nets , res- 
semblant beaucoup, tant pour la forme que pour les angles, 
à des dodécaèdres rhomboïdaux, sur bois bitumineux; 
Artern , Thuringe. 

VARIÉTÉ, SIGNE REPRÉSENTATIF p m a\ 

La variété précédente augmentée des faces p, ( Époiaté. 

Haûy). 

4. Orangé foncé , transparent , cristaux nets de toutes 
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les variétés décrites, sur bois bitumineux; Artern,*Thuringe. 

5. Orangé foncé, transparent, gros 'Cristaux engagés en- 
tre eux, sur bois bitumineux ; Artern , Thuringe. 

6. Jaune-orangé , petits cristaux brillans , engagés entre 
eux, sur bois bitumineux ; Artern, Thuringe. 

Annotations. 

Le mellite est encore une de ces substances rares que 
l'on n'a trouvé , d'une manière bien positive , que dans une 
seule localité. Il se rencontre comme le succin , dans un 
dépôt de lignites. 



SIXIÈME ESPÈCE. 

SUCCIN. 
, Caractères définis, 

DHAPPIER. 



Analyse. Carbone 80,59. 

Hydrogène. . . . 7,3 1. 

Oxigène 6,73. 

Chaux. . . . . • 1,54. 

Alumine 1,10. 

Silice o,63. 



Forme primitive. Inconnue. 
Clivage. Dans aucune direction. 
Pesanteur spécifique, t ,08 1 . 

Caractères indéfinis. 

Chimiques. Brûle avec une flamme jaunâtre , en répan- 
dant une odeur agréable , et laisse un résidu charbonneux. 
Cassure. Conchoïdale. 

Dureté. Raie la chaux sulfatée ; rayé par la chaux car- 
bonatée. 

(7oMfowr. Brun-rougeâtre , blanc; translucide, transpa- 
rent j éclat résineux. 

FORMES INDÉTERMINABLES. 

1. Gros morceau arrondi, jaune-orangé, translucide; 
côtes de la Baltique. 

2. Cinq petits morceaux jaune-orangé, peu translu- 
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cides , l'un cylindroïde , les autres arrondis; côtes de la 
Baltique. 

3. Gros morceau jaune-orangé, opaque , â surface iné- 
gale mais lisse ; côtes de la Baltique. 

4. Petite plaque polie ^ jaune pâle, peu translucide, 
offrant des taches de diverses nuances de jaune ; cotes de 
la Baltique. 

5. Morceau amorphe , jaune pâle et jaunes-orangé ; côtes 
de la Baltique. 

6. Morceau amorphe, jaune-orangé foncé, translucide, 
corrodé à la surface ; côtes de la Baltique. 

7. Morceau d'un jauné foncé, noir et opaque à la surface ^ 
côtes de la Baltique. 

8. Trois petits morceaux jaunes, opaques, recouverts 
en partie d une argile grise mélangée de petits grains de 
quartz blancs-bleuâtres , translucide ; localité inconnue. 

9. Quatre morceaux jaunes, opaques, concrétionnés , 
globiformes ; côtes de la Baltique. 

10. Petits morceaux rougeâtres, arrondis, sur du fer 
hydraté; localité inconnue. 

1 1 . Jaune , opaque , granuliforme dans la houille schis- 
toïde noire ; Groenland. 

1 2. Jaune, transparent , renfermant une feuille très-bien 
conservée , et offrant d'un autre côté l'empreinte d'une autre 
feuille qui a été détachée. On aperçoit aussi dans l'inté- 
rieur de petites cavités qui renferment des bulles mobiles ; 
côtes de la Baltique. 

i5. Jaune, transparent, insectifére, renfermant aussi 
un grand nombre de cavités à bulles mobiles ; côtes de la 
Baltique. 

14. Deux morceayx jaunes, transparens , renfermant une 
substance , ayant l'aspect du talc chlorite muscoïde con- 
tenu dans le quartz; côtes de la Baltique. 

1 5. Beau morceau jaune, transparent, renfermant un 
grand nombre d'insectes; côtes de la Baltique. 
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Annotations. 



Il n'est pas douteux qu'on a réuni sous le nom de succin 
plusieurs substances qui toutes présentent les caractères 
extérieurs de la résine , mais qui appartiennent a des 
espèces difiërentes. Les unes donnent , en effet , à la dis- 
tillation un acide que Ton considère conmie y étant tout 
formé , d'autres n'en donnent pas de traces ; il en est qai 
donnent de l'ammoniaque. Les unes sont insolubles dans 
l'alcool , tandis que les autres ne s'y dissolvent qu'en partie. 
Certaines variétés , enbr&lant, dégagent une odeur aroma- 
tique , tandis que d'autres domient une odeur fétide. 
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ERRATA DU TROISIEME VOLUME. . 



Page». 

28, n. 20, ulfuré, lisez «ulfuré. 
66, n. 1, Teruel, Usez Terruel. 

— n. 2, Teruel, Usez Terruel. 

73, n. 89, lemellaire, Fise:i lamellaire. 

102, n. 6, r.ascatlp., U r^aagata. 

103, lignées, Chladini, lisez Chladni. 

143, n. 7, LiUr ntx, l'ser, Libntz. 

144, n. 8, LittL^Uz, Itcez Libnii. 

— n. 9, Littmiki, lisez Libnii. 

— n. 10, Littmiti, lisez Libnif , 

169, la description de n. 29 eat répétée par n. 38, et la vraie description de 

n. 30 est omise. 
161, ligne 4, Gothite, lisez Goethite. 
271, n. 1, Kosemûth, lisez Kosemûz. 

— n. 2, Kosemûtb, lisez Rosemût. 

— n. 3, Kosemûtb, li^ez Kosemûs. 
279, n. 7, Neusbol, Usez Nensobl. 
282, n. 1, neushol lisez Neusobl. 

202, n. 66, Einsensichen, lisez Eisenseche, Siegen« 
316, n. 42, Slaogenburg, lisez Schlangenberg. 

— n. 43, Freyberg, Saxe, Usez Andreasberg, Hart. 
330, n. 4, formel, lisez former. 

337, n. 6, Gorkum, lisez Goekum. 

— ligne 29, Berielins,/^ez Berxelius. 
406, ligne 7, Stheland, 2i>ez Shetland. 

422, n. 2, Petrozawosky, /ijezPetroxa'wotsky. 
428, ligne 8, Fauk, lisez Tank. 

441, n. 91, cueniform, lisez cunéiforme. 

442, ligne, Cascalho, lisez Cascalbao. 
2e ligne, ou, lise» en. 



